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Dr inż, MICHAŁ ŚMIAŁOWSKI 
Instytut Metalurgii 


O ściślejszą współpracę insłyłutów z wyższymi 


uczelniami i przemysłem” 


W czerwcu 1948 r. odbył się w Moskwie 
zjazd pracowników radzieckich instytutów nau- 
kowo - badawczych, laboratoriów  przemysło- 
wych i biur projektów. Jego echem było kilka 
artykułów, które ukazały się z końcem 1948 r. 
w fachowej prasie radzieckiej. Ze względu na 
aktualność poruszonych w nim zagadnień niech 
mi będzie wolno przytoczyć na wstępie szereg 
wyjątków z tych artykułów w możliwie wier- 
nym tłumaczeniu. 


Członek Akademii Nauk Wolfkowicez, 
w N-rze 12 czasopisma ,,„Zawodskaja Łabora- 
toria“ z 1948 r., tak pisze: 


„Mimo, że od czasu powstania problemu 
zacieśniania łączności i zwiększenia wpływu 
instytutów naukowych na badawcze prace ia- 
boratoriów fabrycznych upłynęło wiele lat, 
problem ten jest nadal bieżąco aktuelny. 


Niektórzy sądzą, że zwiększenie łączności 
i wpływu ma wynikać z inicjatywy instytutu 
naukowo-badawczego i że laboratorium fa- 
bryczne ma być jedynie obiektem, otrzymują- 
cym pomoc ze strony instytutu, Życie wyka- 
zuje codzieanie niewłaściwość takiego sposobu 
stawiania sprawy. 


Instytuty naukowo - badawcze dysponują 
stale większym zasobem wysokowykwalifikowa- 
rego personelu, obeznanego z przodującymi 
metodami badawczymi i najnowszą literaturą 
techniczną, toteż powinny one być w przeważ- 
nej mierze terenem prac teoretycznych, poszu- 
kiwawczych z dalszej perspektywy i metodo- 
logicznych, 


*) Referat, wygłoszony na zebraniu Rady Nauko- 
wej Głównego Instytuiu Metalurgii i Odlewnictwa 
w dniu 2 lipca br. 


Laboratoria fabryczne, mają zazwyczaj moż- 
ność — dzięki bliższej łączności z placówkami 
projektującymi i montażowymi oraz warszta- 
towymi — szybszego realizowania budowy 
aparatów i przyrządów niezbędnych do wyko- 
nywania prób w skali półtechnicznej i mogą 
łatwiej sprawdzać oraz przyswajać ulepszone 
metody fabrykacyjne i przemysłowe, urządze- 
nia racjonalizujące itp. 


. Dlatego nie powinniśmy mówić o jedno- 
stronnej pomocy, lecz © wspólpracy laborato- 


riów przemysłowych z instytutami naukowo- 
badawczymi. 
Współpraca winną być zarówno rzeczowa, 


jak i formalna. Inaczej mówiąc, obydwaj pra- 
cownicy (a w niektórych przypadkach kilku 
pracowników), powinni ułożyć plan zespołowej 
pracy, określić w konkretnej formie zadania, 
jakie mają być wykonane oddzielnie przez każ- 
dego z nich lub łącznie i okresowo informować 
się o przebiegu prac, pomagając sobie nawzajem. 
Oczywiście wszyscy współpracownicy fabryki 
i instytutu muszą mieć zapewnione równe pra- 
wa autorskie do publikacji prac i do uzyskania 
premii, a zarazem muszą być w równej mierze 
odpowiedzialni za wyniki i tempo wykonywa- 
ria pracy. 


W ten sposób zorganizowana zespołowa pra- 
ca dałą w kilku instytutach dodatnie wyniki 
i okazałą się nader celowa. 


Wzajemna wspólpraca instytutów i zakła- 
dów przemysłowych, to jeden z podstawowych 
—- jakkolwiek nie jedynych — warunków pro- 
wadzenia prac naukowo - badawczych, 


Współpraca między instytutami i fabrykami 
owinna przyspieszyć wprowadzenie najnow- 
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szych, zwłaszcza fizycznych i fizyko-chemicz- 
nych metod kontroli biegu procesów przemy- 
słowych i podnieść wszystkie czynności do- 
świadczalne ną metodologicznie wyższy po- 
ziom. 


Należy organizować przy katedrach w wyż- 
szych uczelniach specjalne kursy i praktyki dla 
pracowników laboratoriów. przemysłowych w 
celu okresowego zapoznawania ich z nowymi 
osiągnięciami naukowo - technicznymi i meto- 
dologicznymi', 


Powyższe uwagi członka Akademii Nauk 
Wolikowicza, oparte na wieloletnich doświad- 
czeniach Związku Radzieckiego, są dla nas 
niezmiernie cenne. Dotyczy to również wypo- 
wiedzi anonimowego autora w N-rze 11 „Stali* 
z 1948 r. 

Autor ten pisze między innymi: 

„Instytuty naukowo - badawcze powinny 
wzmacniać łączność z laboratoriami fabryczny- 
mi, pomagać im w należytym zorgenizowaniu 
prac badawczych, wciągać je do wspólnej pra- 
cy badawczej i do oceny wyników zakończo- 
nych prac na naukowo-technicznych naradach 
instytutów. 


Wykorzystanie wyników badań wymaga 
często zasadniczej rekonstrukcji zakładów 
i zmiany technologii, stosowanej w produkcji. 
Tymczasem niektóre instytuty pracują w oder- 
waniu od organizacyj projektujących i nie 
uzgadniają swych wniosków ani z wytwórcami 
ani z ośrodkami projektującymi. 


Ośrodki projektujące ze swej strony nie za- 
wsze w należytym czasie zaznajamiają się 
z osiągnięciami placówek naukowo-badaw- 
czych, co powoduje zacofanie prac projektowa- 
nych. 


Wprowadzenie w życie wyników prac ba- 
dawczych okazuje się w wielu przypadkach 
czynnością bardziej uciążliwą niż same badania, 
przy czym główny ciężar tej czynności spada na 
załogę fabryki. Dlatego też, aby umożliwić po- 
myślne wykonanie zadania trzeba się zawcza- 
su liczyć z szerokim zasięgiem prac, wykony- 
wanych przez zakład produkcyjny. Pracownicy 
placówek badawczych powinni sobie jasno zda- 
wiać sprawę z tego, że w instytutach wykony- 
wany być może tylko pierwszy etap pracy hba- 
dawczej, a nie mniej skomplikowane czynności, 
związane z realizacją laboratoryjnych  osiąg- 
rięć, odbywają się w fabrykach. Do chwili 
wprowadzenia wyników badań do produkcji nie 
można uważać pracy za ukończoną, a ci, którzy 
prowadzą pracę badawczą, obowiązani są wraz 
z organami projektującymi określić zasięg prze- 
róbek, jakich należy dokonać w celu umożli- 
wienia doświadczeń w skali przemysłowej i win- 
ni wraz z personelem fabrycznym brać udział 
w uruchomianiu nowej metody technologicz- 
nej“. > SI a ) 
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W cytowanym wyżej artykule czasopisma 
„Stal“ zawarte są także inne wynurzenia, za- 
sługujące na naszą uwagę. Tak np. omawiając 
rolę i niedociągnięcia instytutów badawczych. 
autor zauważa, że: 


„..niektóre instytuty naukowo - badawcze 
i laboratoria fabryczne przejawiały mało inicja- 
tywy, ograniczając się do rozwiązania bieżą- 
cych zadań produkcji i nie zawsze uprzedzały 
potrzeby gospodarki narodowej”. 


Dalaj zaś znajdujemy następujące zdanie: 


„Konieczne jest przywrócić do życia lub 
stworzyć nowe zakłady laboratoryjne w szere- 
gu przodujących fabryk. Wytężenie prac cen- 
tralnych laboratoriów fabrycznych da możność 
zlikwidowania przeładowania instytutów tema- 
tami i umożliwi lepsze wykorzystanie w fabry- 
kach wyników ukończonych prac badawczych. 
W wielu przypadkach centralne zarządy obcią- 
żają instytuty — bez szczególnej konieczności 
— zadaniami udzielania pomocy zakładom pro- 
dukcyjnym w zagadnieniach, z którymi te za- 
kłady powinny sobie poradzić same — lub też 
zadaniami, należącymi do oddziałów technicz- 
nych zarządów, skutkiem czego opracowywanie 
zasadniczej tematyki instytutów naukowo-ba- 
dawczych doznaje poważnego uszczerbku”, 


Wspominając wreszcie o ważnej roli rad nau- 
kowych, autor tego artykułu pisze: 


„Szczególnie ważne staje się zadanie rad 
naukowo - technicznych instytutów, których 
praca uległa w ostatnim czasie znacznej popra- 
wie. Jednakże kierownicy niektórych instvtu- 
tów do dziś dnia nie doceniają ich roli i zna- 
czenia dla poprawy jakościowej prac naukowo- 
badawczych”. 


W naszych warunkach niektóre z powyż- ` 
szych uwag nabierają, szczególniejszego akcen- 
tu. Jedne są w pełni aktualne, bez żadnych 
zmian i uzupełnień, inne zaś wymagają pewnego 
przetransponowania do warunków miejscowych. 


Związek Radziecki jest w tym — znacznie 
szczęśliwszym — położeniu, że posiada kez po- 


równania większe środki materialne, więcej 
placówek badawczych, więcej wyposażenia 
i więcej personelu naukowego, wdrożonego 


już do prac naukowo - technicznych wielolet- 
rią działalnością w ustroju gospodarki plano- 
wej. | 

My mamy mniej środków, nasze placówki 
naukowe są zdekompletowane lub znajdują się 
dopiero w początkowym stadium tworzenia, 
a personel ich ma może wiele dobrych checi 
lecz mało rutyny naukowo-technicznej. Tym 
bardziej więc musimy dziś koncentrować swe 
siły, a tym mniej je rozpraszać 


Punktem wyjścia naszej akcji powinien być 
pogląd. wyraźnie skrystalizowany w cytowa- 
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nych wyżej wypowiedziach, że celem prac nau- 
kowo - badawczych w instytutach jest nie tyle 
bieżące usuwanie trudności produkcyjnych, ile 
wyprzedzanie potrzeb gospo- 
darki narodowej. Jest to zadanie 
w równej mierze doniosłe jak trudne, wymaga- 
jące b. precyzyjnego zgrania wszystkich ele- 
mentów, działających, począwszy od chwili 
powzięcia pierwszej koncepcji aż do zupełne- 
go jej urzeczywistnienia w skali przemysłowej. 


Było by oczywiście absurdem żądać od in- 
stytutu, aby stanowił on wyłączną domenę cał- 
kowitej realizacji postawionego w ten sposób 
zadania, 


Koncepcja techniczna może się zrodzić bądź 
na terenie instytutu czy też w uczelni, bądź 
w gabinecie dyrektora zakładu lub biura stu- 
diów, bądź też bezpośrednio przy warsztacie 
pracy. Każda taka myśl powinna być jak naj- 
skrzętniej zarejestrowana, gdyż nawet najbar- 
dziej fantastyczny pomysł może kiedyś, w zmie- 
nionych okolicznościach, stać się realny. 


Trafna koncepcja techniczna to jednak do- 
piero drobny ułamek całego dzieła. Droga od 
jej powzięcia do realizacji przebiega w 4 sta- 
diach, z których — w przypadku zagadnień 
poważniejszych — zazwyczaj żadne nie może 
być bezkarnie pominięte. 


@ 
I. Opracowanie wstępne 
1) Zebranie i opracowanie literatury zagad- 
nienia. 
2) Opracowanie teoretyczne. 


3) Rozpatrzenie możliwości przeprowadzenia 
prób i doświadczeń tudzież ew. naszkico- 
wanie ich planu. 

4) Ustalenie przybliżonego kosztorysu tych 
prób oraz powzięcie decyzji co do celowo- 
Ści ich podjęcia. 


Ii. Badania laboratoryjne 


1) Opracowanie bardziej szczegółowego planu 
i kosztorysu prac laboratoryjnych, przygo- 
towanie materiałów, metodyki i aparatury. 


2) Wykonanie pomiarów, prób i doświadczeń 
w skali laboratoryjnej. 


3) Opracowanie wyników i ich ocena. 


4) Rozpatrzenie przypuszczalnych korzyści, 
jakie może przynieść przemysłowe zreali- 
zowanie danego tematu. 


5) Rozpatrzenie możliwości i celowości prze- 
prowadzenia dalszych badań technologicz- 


nych. Opracowanie planu i kosztorysu tych 
badań oraz powzięcie decyzji co do ich 
podjęcia. 


III. Próby technologiczne 


1) Zaprojektowanie i zbudowanie aparatury 
półtecanicznej czy też próbnej lub dokona- 
nie koniecznych przeróbek w celu umożli- 
wienia przeprowadzenia doświadczeń w ru- 
chu fabrycznym. 


2) Wykonanie prób w. skali 
lub technicznej. 


półtechnicznej 


3) Opracowanie wyników: i ich oczna. 


4) Przeprowadzenie szczegółowej kalkulacji 
i opracowanie ostatecznych wniosków co 
do celowości realizacji nowego sposobu 
w przemyśle. 


IV. Wprowadzenie nowej metody do produkcji 


1) Pomoc w projektowaniu i realizowaniu 
budowy aparatury przemysłowej w opar- 
ciu o zebrany materiał doświadczalny, 


2) Udział w kontroli biegu nowego procesu 
aż do zupełnego jego opanowania. 


Podane wyżej zestawienie jest oczywiście 
tylko ramowym szkicem. W żadnej innej dzie- 
dzinie nie jest potrzebna taka elastyczność 
Gziałania jak w dziedzinie twórczości nauko- 
wej, toteż próby ujęcia jej w karby sztywnego 
szablonu nie są celowe. Jeżeli przytaczam po- 
wyższe zestawienie, czynię to jedynie w celu 
uwypuklenia rozległości zadań, z jakimi należy 
się liczyć na drodze realizowania nowych kon- 
cepcji w przemyśle. 


Które z tych zadań powierzone być powin- 
ny placówkom naukowym w wyższych uczel- 
niach, które instytutom, które zaś laboratoriom 
fabrycznym? I na to pytanie trudno dać ogólną 
odpowiedź. W większości przypadków opraco- 
wanie teoretyczne będzie się mogło odbyć 
w wyższej uczelni, główny ciężar prac labora- 
toryjnych i półtechnicznych spadnie na insty- 
tut, a próby te:hniczne będą mogły być powie- 
rzane personelowi fabrycznemu, lecz w wielu 
przypadkach inny podział prac może się oka- 
zać bardziej celowy. W każdym razie we wszy- 
stkich stadiach pracy konieczne jest zachowa- 
nie jak najściślejszej łączności między poszcze- 
gólnymi placówkami wykonawczymi. £Łącz- 
ność tę można uzyskać najlepiej drogą zorgani- 
zowanią pracy zespołowej, o jakiej wspomina 
członsk Akademii Nauk Wolikowicz. 


Zastanówmy się teraz, z perspektywy 4-let- 


niego okresu, jak rozwijały się dotąd prace 
naukowo - badawcze na terenie przemysłu hut- 
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niczego. Mimo dużych trudności, spowodowa- 
nych brakiem urządzeń pomiarowych i perso- 
nelu, który zajęty był przede wszystkim uru- 
chomianiem zakładów produkcyjnych i usuwa- 
niem bieżących przeszkód fabrykacyjnych, pra- 
ce te zostały zapoczątkowane zarówno w labo- 
ratoriach hut, jak na terenie Akademii Górni- 
czej i w Instytucie Metalurgii. Objęły one od 
razu dość duży zasięg i przyniosły konkretne 
cwoce, lecz — musimy to sobie otwarcie po- 
wiedzieć — efekt ich mógł być znacznie więk- 
szy, gdyby wysiłki zostały lepiej skoordynowa- 
ne. Jeżeli można mówić o czyjejś winie za ten 
stan rzeczy, to główny jej ciężar leży niewąt- 
pliwie po stronie Instytutu, który widocznie 
nie dość energicznie domagał się ukonstytuo- 
wania i periodycznego zwoływanią organów 
doradczych i któremu nie udało się zorganizo- 
wać trwałej współpracy z przemysłem na całej 
linii. Współpraca ta ograniczała się tylko do 
niektórych odcinków frontu, 


. Zdając sobie sprawę z dotychczasowych błę- 
dów powinniśmy jak rajszybciej stworzyć pod- 
waliny pod lepszą organizację zespołowej pra- 
cy w przyszłości. 


Muszą być powołane stałe komisje rzeczo- 
znawców dlą poszczególnych gałęzi przemysłu 
hutniczego, dające formalną i faktyczną podsta- 
wę oraz autorytatywną krytykę programów, 
planów i zamierzeń w zakresie prowadzenia 
prac naukowo - technicznych. Komisje te win- 
ny rozpatrywać i obiektywnie oceniać wyniki 
prac badawczych, stawiać wnioski co do ich 
uzupełniania lub zawieszania, rozdzielać tema- 
ty między poszczególne placówki itp. 


Musi być stworzona zarówno formalna jak 
i faktyczna możność nawiązania bezpośredniej, 
ścisłej współpracy pomiędzy Instytutem a za- 
kładami oraz personelem katedr w wyższych 
uczelniach. 


Przez pokrywanie kosztów zużytych mate- 
riałów, energii, włożonej robocizny oraz przez 
zakup specjalnej aparatury, Instytut powinien 
umożliwiać i popierać prowadzenie w zakła- 
dach naukowych prac o bezpośrednim lub po- 
średnim znaczeniu przemysłowym. Instytut po- 


HUTNIR 


Nr- 38 


winien pełnić rolę naturalnego łącznika między 
wyższymi uczelniami a przemysłem. Zakłady 
naukowe winny dopomagać Instytutowi i labo- 
ratoriom przemysłowym przez szkolenie i do- 
szkalanie personelu naukowo - technicznego, 
przez uczestniczenie w kursach dla kształcenia 
laborantów i kontrolerów produkcyjnych, opra- 
cowywanie podręczników, norm,  instrukcyj 
itp. 


Musi być zrealizowana idea ministra E. Szy- 
ra co do powołania przez instytuty ,pracowni- 
ków korespondentów“ spośród osób, zatrudnio- 
nych w przemyśle, szkolnictwie itd., a mogą- 
cych czynnie współdziałać z Instytutem na 
swoim odcinku pracy. Osoby te otrzymywałyby 
z ramienia Instytutu, na podstawie opinii odpo- 
wiedniej komisji rzeczoznawców, węższe lub 
szersze fragmenty zagadnień w celu ich opra- 
cowania teoretycznego lub doświadczalnego 
Do zespołu „pracowników korespondentów" 
powinni być przede wszystkim powoływani 
wybitniejsi przedstawiciele laboratoriów i za- 
kładów przemysłowych, którzy winni przyj- 
mować na swe barki ciężar realizowania w ska- 
li fabrycznej tych osiągnięć, które zostały już 
sprawdzone w skali laboratoryjnej i ew. półtech- 
nicznej. 


Można mieć nadzieję, że naszkicowane wy- 
żej zasady organizacji prac badawczych będą 
mogły należycie spełnić swą rolę. Potrzeba do 
tego jednak jeszcze jednej rzeczy, o którą niee 
stety czasem tak trudno: większego zasobu 
wzajemnego zaufania. Jeżeli zespołowa praca 
naukowa ma być możliwa, musi ustać zazdros- 
ne zatajanie wyników i niecelowo ambitne dą- 
żenie do indywidualnych osiągnięć. 


W połowie XX wieku nie łatwo już doko- 
nać wynalazku w dziedzinie metalurgii, nie 
tylko „epokowego“ lecz chociażby jedynie ta- 
kiego, który stanowił by rzeczywistą nowość, 
praktycznie do zrealizowania możliwą. Jeżeli 
można osiągnąć jakieś efektywne ulepszenia, 
tc wyłącznie drogą rzetelnej, systematycznej 
pracy, do której stanąć muszą lojalnie, ramię 
przy ramieniu: robotnik, technik i pracownix 
naukowy. 
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Doc. dr inż, TADEUSZ KOCHMAŃSKI 
Akademia Górniczo.-Hutnicza 


Przesunięcia łerenu w pionie i poziomie 


pod wpływem odbudowy górniczej 


Praca doc. dra Kochmańskiego nie dotyczy wprawdzie zagadnień metalurgicznych, porusza jednak — 
zawsze aktualny dla naszego hutnictwa — temat ruchów terenu, wywołanych odbudową górniczą. 
W zwigeku z planowanymi w hutach Zaglębia Górnośląskiego inwestycjami zagadnienie szkód górni- 
czych nabiera jeszcze większego znaczenia i powinno wzbudzić wśród naszych czytelników należne mu 


zainteresowanie. 


l. CZĘŚĆ TEORETYCZNA 


Rozważania ogólne. Ruchy terenu mają — 
pod wpływem odbudowy górniczej — chara- 
kter zjawisk czasoprzestrzennie ciągłych lub 
nieciągłych. W tym drugim wypadku poja- 
wiają się w górotworze zapadliska, uskoczki 
lub szczeliny o większym wymiarze. Są to 
zjawiską na ogół nie nadające się do ścisłego 
ujęcią ilościowego, kapryśne i indywidualne. 
Zjawiają się one często przy niedużej głęso- 
kości odbudowy i niedokładnym wybieraniu 
zioża, w postaci zapadlisk i lejów, alko też przy 
silnym stropie piaskowcowym, nawet dlą więk- 
szej głębokości odbudowy, w formie pęknięć 
i uskoczków. 


W artykule niniejszym zajmiemy się jedynie 
ruchami terenu o charakterze zasadniczo cią- 
głym, jakkolwiek przy większej intensywności 
ruchów i tu pojawiają się drobne pęknięcia 
iszczelinki. Ciągłość ruchów rozumiemy zarów- 
no w ich czasowym pojawianiu się, jak i w sto- 
sunku wzajemnych do siebie ruchów punktów 
terenu, sąsiadujących między sobą. Nie jest to 
oczywiście ciągłość absolutna, matematyczna, 
jednakże zazwyczaj możemy ją z wystarczają- 
cą dla praktyki dokładnością przynajmniej 
w pierwszym przybliżeniu, za taką uważać, 


Takie czasoprzestrzennie ciągłe zjawiska na- 
dają się do rozpatrywania jako sumy poszcze- 
gólnych, elementarnych wpływów odbudowy, 
czyli mówiąc językiem matematycznym, jako 
całki wpływów elementów tej odbudowy. 


Ujęcie to ma precedens w teoriach Kein- 
horsta (2,6) i Balsa (5, 8, 9), gdyż na dnie ich 
tkwi, wypowiedziane nieco wyraźniej w teorii 
Balsa, założenie o nakładaniu się na siebie ele- 
mentarnych wpływów odbudowy i założenie to 
wg zapewnień autorów doskonale zgadza się 
z wynikami pomiarów. Sądzić więc wypada, 
zarówno na podstawie własnych doświadczeń, 
jak i doświadczeń powyższych autorów, z za- 
strzeżeniami, które uprzednio poczyniliśmy, że 


REDAKCJA 


założenie takie w przygniatającej ilości wypad- 
ków zdało wystarczająco egzamin praktycz- 
ności. 

Teorie Keinhorsta i Balsa mają wszakże pe- 
wne wady teoretyczne. Pomijając już nawet 
błąd całkowania w teorii Balsa, który całko- 
wanie swe (5, str. 103) wykonał w płaszczyźnie 
zamiast na powierzchni stożka, można im oby- 
dwu zarzucić błąd założenia o dość niedalekim 
i właściwie nieciągłym zakończeniu się ruchów 
terenu. Zarzut ten stanie się jaśniejszy po prze- 
analizowaniu założeń przedstawionej w tym ar- 
tykule teorii. Jeżeli bowiem nawet ze wzglę- 
dów praktycznych trzeba rzeczywiście przyjąć 
gdzieś punkt w pobliżu odbudowy, który uzna- 
my jako zupełnie nienaruszony, to jednak punkt 
ten powinien być przyjęty nie teoretycznie, 
przy pomocy z góry narzuconego kąta zasięgu, 
lecz empirycznie, na podstawie możliwie- jak 
najbardziej precyzyjnej niwelacji, w każdym 
pcszczególnym wypadku indywidualnie. 


Teoria, której pierwsze zręby poniżej przed- 
stawiono, ma 2 cechy: 1) opiera się na zespole 
precyzyjnych niwelacji, przy pomocy których 
oblicza kształty i objętości niecek osiadania 
nad odbudową górniczą, przy różnych kształ- 
tach tej odbudowy, 


2) ustala związek między objętościami pe- 
wnych części niecek osiadania a poziomymi 
przesunięciami punktów. 


Związek powyższy został potwierdzony przez 
bezpośrednie pomiary różnie poziomych przesu- 
nięć. 

Możność cbliczania poziomych przesunięć 
wydaje się szczególnie cenną, ponieważ pomiar 
ich jest b. żmudny, a są one dla przewidywań 
szkód górniczych ważne. 


Na podstawie 2 założeń teoretycznych i dal- 
szych rozważań, już tylko czysto matematvcz- 
nych, udało się sprowadzić poziome ruchy tere- 
nu do prostych wzorów, pozwalających obliczać 
je na podstawie danych niwelacyjnych. Zoba- 
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czymy poniżej na przykładzie liczbowym jak 
przy pomocy wyników niwelacji dla 9 zaledwie 
punktów niwelacyjnych możemy przewidzieć 
ruchy terenu i to zarówno w pionie jak 
iw poziomie przy dowolnym kształcie 
odbudowy. 


Ogólna teória osiadania jako całki wpływów 
odbudowy. Wyobraźmy sobie, że odbudowaliś- 
my elementarną objętość złoża dV. , będącą 
jednak częścią wystarczająco dużą do wywoła- 
nia ruchów objętości V: , przy czym zachodzi 
równanie 

dV, = dP am (1) 


gdzie m jest miąższością złoża, a dP elementem 
powierzchni odbudowanej. Do powierzchni zie- 
mi dojdzie inna objętość dV, będąca elementem 
niecki powierzchniowej V. 


Napiszemy równanie 


dV =a . dV, (2) 


Spółczynnik a zawarty jest między 0 a 1, a więc 
O Ka <1 (3) 


Nazwijmygo spółeczynnikiem osia- 
dania. Na wielkość spółczynnika a ma wpływ 
zarówno niedokładność wybieranią złoża, jak 
powstawanie różnych szczelin i pustych prze- 
strzeni w górotworze pod wplywem odbudowy, 
Zak wreszcie stosowanie podsadzki suchej lub 
płynnej (4). 


Zróbmy założenie, nieścisłe teoretycznie, ale 
zazwyczaj wystarczające dla celów  praktycz- 
rych, że ruchy punktu terenu, w pewnym okre- 
ślonym kierunku od odbudowy dV., pod wpły- 
wem tej odbudowy zależne są jedynie od pozio- 
mej odległości odbudowy od badanego punktu 
i od wielkości niecki powierzchniowej dV, wy- 
wołanej przez tę odbudowę. 


Dla prostoty rozważań przyjmijmy chwilo- 
wo, że dV = 1 m, jest to bowiem wielkość zni- 
komo mała dlą odbudowy, a wygodna w prak- 
tycznych obliczeniach. 


Powyższe teoretyczne założenie, ujęte w for- 
mę matematyczną, można wypowiedzieć nastę- 
pująco: 


Wyobraźmy sobie odbudowany element 
objętości złoża dř o taki, że wywoła cn niezke 
osiadania na powierzchni o objętości 1 m*. Niech 
punktowi ciężkości A odbudowy odpowie na 
powierzchni punkt ciężkości A, wywołanej 
przez tę odbudowę niecki powierzchniowej. Dla 
złoża pokładowego poziomego przyjmujemy za- 
zwyczaj, że AA” jest pionem i tak będziemy 
przyjmowali w niniejszych rozważaniach. Nato- 
miast od razu zauważmy, że dla złóż pokłado- 
wych nachylonych kierunek linii AA’ należy 
dopiero wyznaczyć. Od punktu A” w poziomej 
odległości R i w kierunku o od północy niech 


E R HE 
PERTRA E > TRE *dhę 


niecka , powierzchniowo 


— mh z 


znajduje się punkt B, który pod wpływem odbu- 
dowy elementu dV o obniżył się w pionie 
c wielkość dh; . Otóż zakładamy, że dh, jest 
funkcją s odległości R i kierunku o, co ujmijmy 
równaniem 


dho = s (6, R) (4) 
Natychmiastową konsekwencją założenia, 
wyrażcnego równaniem (4), jest dla R = 
constans proporcjonalność między osiadaniem 


dh a objętością niecki 
wg (2) 


osiadania dV, a więc 


dh = a. dV 
ah = a. dV: 


dho (5) 


lub 8 (s, R) (6) 
Oczywiście, w koasekwencji tych założeń i o- 
znaczeń dla dV: =dV, takiej, że a.dVo = 1' 


czyli dV o= L, jest wg (5) dh = dho =s (o, R). 


Przypuśćmy, że udało się nam znaleźć, z wy- 
starczającą dla praktyki dokładnością, przebieg 
funkcji s dla pewnej partii odbudowy. Wów- 
czas obliczanie osiadania każdego punktu B, 
pod wpływem odbudowy o dowolnym kształcie 
z danej partii odbudowy, dla której znamy s, 
będzie polegało — na podstawie wzoru (6) — 
na dzieleniu zrzutu poziomego tej odbudowy, 
przy pomocy kół współśrodkowych o środku 
w punkcie B, na takie wyc'nki pierścieni koło- 
wych, w których można przyjąć, z wystarczają- 
cą dla praktyki dokładnością, że każdy element 
odbudowany posiada tę samą odległość pozio- 
mą Ri kierunek o od B. Niech to będzie lu 
wycinek w odległości Ri i w kierunku a 
Wówczas odbudowa tego wycinka wywoła osia- 
danie 

hi 2A « Vi S (Gi, R; ) (7) 


gdzie V; jest objętością złoża w tym wycin- 
ku, a; jego spółczynnikiem osiadania. Całkowi- 
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te osiadanie h będzie sumą poszczególnych hi. 
a więc 


h= 2 hi (8) 


gdzie n jest ilością wycinków, na które podzie- 
Jiliśmy odbudowę. Liczbę n możemy dowolnie 
powiększać, zbliżając się dowolnie, zależnie od 
potrzeby, do ścisłości matematycznej, o ile — 
rzecz prosta — założymy ścisłość samej teorii 


Zastosowanie ogólnej teorii całkowej do po- 
ziomego złoża pokładowego o stałej miąższości 
i jednakowych warunkach odbudowy. Ogólna 
teoria może być często pomocna przy zmien- 
nych warunkach odbudowy. Zwłaszczą uskoki 
oraz nachylenie pokładów zmuszają nas do pa- 
miętania o podstawowych założeniach, które po- 
czyniliśmy. W praktyce jednak należy często 
postępować schematycznie i dlatego też poda- 
my wzory najprostsze dla warunków jak naj- 
bardziej prawidłowych, z których — mutatis 
mutandis — możemy korzystać j w wypadkach 
skomplikowanych, dzieląc odbudowę na pewne 
partie o zbliżonych warunkach. 


Załóżmy mianowicie, że powierzchnia, pod 
którą odbudowujemy, jest zupełnie pozioma i że 
odbudcwujemy zupełnie poziome złoże pokłado- 
we, takie iż zależność osiadania od kierunku o 
zanika. Prócz tego niech spółczynnik a i miąż- 
szość m złoża pozostają stałe. Funkcja s (o, R) 
będzie obecnie funkcją jedynie odległości po- 
ziomej badanego punktu od odbudowy, czyli 
wielkości R. 


Oznaczmy ją więc symbolem s(R). Zachodzi 
równanie 
dV, = m. dP (9) 


gdzie dP oznacza element powierzchni złoża, 
odpowiadający objętości elementu odbudo- 
Wy dV.. i 


Wstawiwszy (9) do (6) otrzymamy 
dh = a.m.dP.s(R) (10) 


Wzór (10) pozwala obliczyć osiadanie punktu B 
pod wpływem odbudowy, którą możemy uwa- 
żać za „skupioną“ w jej środku ciężkości, poło- 
żonym w poziomej odległości R od tegoż pun- 
ktu B. Zachodzi wówczas dla s(R) = constans 


h = a.m. P. s(R) (11) 


Wzór (11) posiada samodzielne praktyczne zna- 
czenie. Wróćmy jednak do wzoru (10). Przy- 
puśćmy obecnie, że rzut na poziomą płaszczyznę, 
przechodzącą przez punkt B (rys. 1) elementu 
powierzchni dP, jest pierścieniem kołowym, 
o środku w badanym punkcie B i zawartym 
między promieniami R, a (R + dR). A więc dla 
małego dR zachodzi 


dP = 2 Rz. dR 


~-oraz-z (10) . dh = a. m. 2R7..-s(R) dR 


(12) 


Osiadanie punktu B pod wpływem odbudo- 
wy w całym pierścieniu kołowym między pro- 
mieniami R, i R, będzie więc na podstawie (12) 


R. 
h=a.m | 2 Rz. s(R) dR (13) 


Ni 
O ile rzut odbudowy nie jest pełnym pierście- 
niem kołowym lecz wycinkiem pierścienia ko- 
łowego o kącie środkowym a”, wówczas analo- 
gicznie napiszemy wzór 


a.m.«0 R 


360 


Wzór (14), którego szczególnym przypadkiem 
jest teoria Keinhorsta, może być już z łatwością 
stosowany w praktyce. Jest howiem oczywiste, 
że cdbudowę możemy dzielić na części, zbliżone 
do pewnych wycinków kołowych, w których 
warunki odbudowy są zbliżone do siebie, 


h = 2Rz . s(R) dR (14) 


o 12. 


Z wzoru (14) widać, że do stosowania go po- 
trzebny by nam był wykres funkcji (R) o rów- 
naniu 
2 Rz s(R) dR 


(* 
? (R) = | (15) 


Mając daną funkcję op(R) moglibyśmy obliczyć 
osiadanie z wzoru 
m, 


RZEK, 


Tj |; R) — $ (Ba) | 


(16) 


Wzór (16) podaje nam więc osiadanie punktu B 
pod wpływem odbudowy, której rzut na pła- 
szczyznę poziomą, przechodzącą przez punkt B, 
ma kształt wycinka pierścienia kołowego, za- 
wartego między promieniami R, i R, i o kącie 
środkowym a’. 


Oczywiście, jeśli mamy wykres funkcji s(R), 
wówczas zbudowanie wykresu (R) wg wzo- 
ru (15) jest b. proste. 


Zauważmy dalej, że ne podstawie poczynio- 
nych założeń pełna odbudowa o nieskończenie 
dużym promieniu winna wywołać osiadanie 
a.m. A więc (16) dla a = 360” zachodzi 


p (oo) — P(o) =1 


Ale ponieważ g(0) = 0, więco ( ©) = 1, czyli 
wyraźniej 
KS 


2 Rz s(R) dR = 1 (17) 


Wzór (17) jest wzorem ważnym, ułatwiają- 
cym nam znalezienie wielkości a . m oraz kon- 
strukcję wykresów s(R) i g(R) i przy większej 
niż jedna ilości linii niwelacyjnych pozwala na 
kontrolę wyników i teorii. 


Wzór (16), w łączności z wzorami (11), (15) 
i (17) pozwala konstruować wykresy s(R) 
i g(R) na podstawie znajomości osiadania kilku 
punktów, co wykażemy poniżej na przykładzie 
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liczbowym. Na odwrót, mając już te wykresy, 
mcżemy przy pomocy wzorów (11) i (16) obli- 
czać osiadanie ounktów dla odbudowy w tych 
samych warunkach lecz dla dowolnego kształtu 
tej odbudowy. 


Rozważania, które przeprowadziliśmy, zdają 
się rozwiewać mit o tzw. „bezpiecznej głęboko- 
ści“, musielibyśmy bowiem przypuścić, że dla tej 
glębokości wielkość a. m = 0, a więc a = 0. 
Założen'e takie wydaje się mało prawdopodob- 
ne, chyba że odbudowa jest tak prowadzona, by 
n'e wywoływała osiadania stropu (odbudowa 
pasami). A więc pojęcie mniej więcej bezp'ecz- 
nej głębokości musi się jeszcze łączyć z odpo- 
wiednio małym polem odbudowy. 


Teoria poziomych przesunięć dla poziomego 
złoża pokładowego. Zauważono od dawna (1), 
(2), (3). (4), (7), że punkty na powierzchni wyko- 
nują dość znaczne przesunięc'a poziome, mniej 
więcej ku środkowi ciężkości rzutu, na po- 
wierzchnię cdbudowywanego pola. Ruch ten 
csiąga swe maksimum w pobliżu rzutu poziome- 
go na powierzchnię, brzegu pola odbudowanego 
i maleje ku środkowi niecki, osiągając w środ- 
ku niecki osiadania wielkość zero. 


Obserwowano przesunięcie poziome, kilka- 
krotnie przewyższające ruchy pionowe w: dość 
dużych poziomych odległościach od odbudowy. 
Często były one jeszcze wyczuwalne tam, gdzie 
ruchy picnowe uważano za nieistniejące lub nie 
związane z odbudową  (obniżen'a textoniczne). 
Miały więc charakter tajemniczy, trudny do 
wytłumaczen'a. Nakreślona poniżej teoria uwa- 
ża je natomiast za skutek sumowania się ele- 
mentarnych zniekształceń górotworu, co wyraża 
się na powierzchni często b. małym, niemal 
niewyczuwalnym, osiadaniem. W rezultacie Od- 
kształcenia powodują drobne obniżenia, podob- 
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ne do zmian w poprzecznych wymiarach rozc'ą- 
ganego pręta. Łączność między tymi 2 rodzajami 
odkształceń, tzn. zwężenia pcprzecznego i wy- 
dłużenia daje nam założenie, że rozciągany 
pręt nie zmienił swej pierwotnej objętości. 


Wyobraźmy sobie (rys. 2) odbudowę o kształ- 
c'e koła, ze środkiem w punkcie S i o prom'e- 
niu r. Niech głębokość odbudowy wynosi H, 
miąższość pokładu m, spółczynnik osiadania a. 
Zapytajmy jaki wzór należy w myśl wyżej na- 
szkicowanej tezy wyprowedzić dla poziomego 
przesunięcia punktu B w odległości poziomej d 
od rzutu na powierzchnię brzegów odbudowy. 


Zalóżmy, że oddziaływanie odbudowy sięga 
w poziomie na odległość k od rzutu A? brzegu 
odbudowy A na płaszczyznę poziomą, która 
symbolizuje nam powierzchnię ziemi (rys. 2). 
Niech punkt C oznacza końcowy punkt oddzia- 
ływania cdbudowy na powierzchni. Połączmy 
punkt C Inią prostą z punktem A i za'óżmy 
dla prostoty, że lin'a AC oznacza w górotworze 
granicę ruchów górotworu pod wpływem odbu- 
dcwy. Z założenia tego możemy obliczyć na jaką 
głębokość Ha pod punktem B sięga wpływ od- 
budowy, zachodzi bowiem proporcja 


HB : H =(k-d): k 


m (i- 4) 


Można też wprowadzić oznaczenie R= d + r 
(19), a wówczas wzór (18) przejdzie we wzór 


A 
k 
Zatoczmy promieniem R koło o środku w S$, 


gdzie 9 jest rzutem na powierzchnię środka 
ciężkości odbudowy S. Niech część niecki osia- 


skąd (18) 


(20) 


"HI 12 
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dania, która znajdzie się poza obwodem tego ko- 
ła, tzn. dla odległości poziomej od punktu 9, 
większej od R, ma objętość Ve . W myśl tezy 
o niezmienionej (po odliczeniu objętości szczelin 
itp.) objętości górotworu załóżmy, że taka sa- 
ma objętość Vr przesunęła się przez obwód pio- 
nowego walca kołowego o osi SS’ i promieniu R. 
Pobocznica tego walca ma powierzchnie 
2Rx. Hs . Średnie przesunięcie poziome punk- 
tów na odcinku BD (rys. 2) oznaczmy przez ps. 
Wówczas, zaniedbując oczywiście zmniejszenie 
się powierzchni walca wskutek przesunięcia, 
otrzymamy objętość przesuniętej masy przez 
pobocznicę walca 


2RT . Hs; à Pér 
Winna więc zachodzić równość 
VR == ZRt Hs . Pér 


Va 


a Pe = -2 Re Ha 


(21) 


Przyjmijmy, że poziome przesunięcie, obserwo- 
wane na powierzchni pre punktu B, znajduje 
się w pewnym stosunku c do psr , a więc zacho- 
azi równanie 

PR: Pa = C (22) 
Uwzględnijmy wyrażenia (20) i (22) we wzorze 
(21), a otrzymamy po małym przekształceniu 


Dh = c, VR 
RUE o ERLERE 
o Rr H(1 - =) (23) 
k 
Spółczynnik c można nazwać  spółczynnikiem 


rozłożenia poziomych przesunięć wewnątrz gó- 
rotworu. Gdyby zanikanie przesunięć pozio- 
mych wewnątrz górotworu na drodze BD od- 
bywało się proporcjonalnie do głębokości, tak 
że osiągnęłyby one w punkcie D wartość zero, 
wówczas średnie przesunięcie powinno być 2 ra- 
zy mniejsze od przesun'ęcia, obserwowanego na 
powierzchni. Czyli spółczynnik e powinien 
wówczas wynosić 2. Mając jednak chociażby 
jedną kontrolę można go wyznaczać empirycz- 
nie, co podnosi wartość teorii, zmniejszając au- 
tomatycznie wpływ niedokładności założeń. 


Z dotychczasowych doświadczeń autora zda- 
je się wynikać, że praktycznie spółczynnik ten 
można przyjąć jako stały dla całego pola odbu- 
dowanego i punktów powierzchni ną zewnątrz 
od tego pola. Liczba 2 zdaje się być wystarcza- 
jąco dobrym przybliżeniem dla niego. 


Elementarne przesunięcie poziome dla 1 m* 
odbudowywanej powierzchni. Przyjmijmy we 
wzorze (23), iż promień odbudowy r jest tak 
mały, że możemy go wobec R pominąć, czyli 
r:= 0. Wówczas, po zamianie cznaczen:a Pa na 
różniczkę dPR , wzór (23) przechodzi we wzór 
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Starajmy się obecnie obliczyć Vr przy pemo- 
cy metod i wzorów z poprzednich ustępów. Zau- 
ważmy, że dla dP — 1 m? we wzorze (10) osia- 
danie punktu w odległości R od odbudowy wy- 
niesie 

dh = a. m. s(R) (25) 
Objętość niecki dVę między promieniami R 
i (R — dR) będzie więc 


dVa = 2 Rz dR. dh = 2 Rr dR .a. m. s(R) 


wobec czego 


Va = | dv, = | 2 Rz.a.m.s(R) dR 


R R 


czyli dla a . m = constans 
| 


Va=a.m| 2 Re s(R) dR (26) 


"R 
Wg wzoru (15) i (26) vs =a.m.l[ę(=»)-—v (R)] 
a na podstawie (17) ostatecznie 


Va=sa.m |! — (R) (27) 


Na podstawie (27) przejdzie wzór (24) we wzór 


i — ọ R) 
dPR =a. c.m Y 


2Rz H ( pe a) 


Wzór (28) daje nam więc elementarne prze- 
sunięcie poziome punktu B, pod wplywem od- 
budowania elementu powierzchni dP = 1 m”, 
pokładu o m'aższości m i spółczynniku oddziały- 
wania cdbudowy a. Odległość w poziom'e punk- 
tu B od tego elementu odbudowy wynosi przy 
tym R, głębokość odbudowy H, promień zasię- 
gu k, a c jest spółczynnikiem rozłożenia pozio- 
mych przesunięć wewnątrz górotworu. Funk- 
cja g(R) znana jest z niwelacji punktów i dana 
jest równaniem (15). Wzór (28) może służyć 
do obliczen'a przesunięcia poziomego pod wpły- 
wem odbudowy „skupionej“ w jej środku c ęż- 
kości, a więc dla punktów b. odległych od odbu- 
dowy. 


Przesunięcie poziome pod wpływem edbudo- 
wy o kształcie wycinka pierścienia kołowego. 
Wyprowadźmy obecnie wzór dla przesunięcia 
poziomego, analogiczny do wzoru (16) dla osia- 
dania pionowego. Załcżymy przy tym, że sumo- 
wanie przesun'ęć poziomych pod wpływem róż- 
nych części odbudowy dokonywa się w sposób 
geometryczny, tak jak sumowanie wektorów, 
przy czym zawsze przesunięcie wypadkowe po- 
winno być skierowane ku rzutowi na powierzch- 
nię środka ciężkości odbudowy. 
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Nr 7 — 8 


a r 


Na rys. 3 mamy punkt A, którego poziome 
przesunięcie pragniemy znaleźć. CDEF oznacza 
w planie wycinek pierścienia kołowego odbudo- 


nia AB jest osią symetrii odbudowy i przyjmu- 
jemy, iż wypadkowe przesunięcie poziome 
punktu A pod wpływem odbudowy CDEF bę- 
dzie miało kierunek AB. Kąt środkowy, należą- 
cy do odbudowy, oznaczamy przez a, a promie- 
nie między którymi jest ona zawartą przez R, 
i Ra. 


Zmiennymi niezależnymi są: 


1) kąt x, który tworzy promień wodzący. 
poprowadzony z punktu A ku elementowi ed- 
budowy, z osią symetrii AB; 


2) promień R, będący odległością elementu 
odbudowy od punktu A. 


Zauważmy, że interesują nas tylko te skła. 
dowe elementarnych przesunięć poziomych, któ- 
re są równoległe do ostatecznego przesunięcia 
P a, tzn. do linii AB, składowe bowiem prosto- 
padłe do AB z powodu symetrii odbudowy zno- 
szą się dla elementów symetrycznych względem 
osi AB. 


Taką składową elementarnego przesunięcia 
dla elementu powierzchni, zawartego między R 
i (R 4- dR) oraz x i (x + dx) znajdziemy z wzo- 
ru (28), mnożąc dPaą z tego wzoru przez elemen- 
tarną powierzchnię, tzn. przez (Rdx). dR oraz 
przez cos x. Oznaczywszy tę składową przez 


wy, która wywołała szukane przesunięcie. Li- d,PAa, otrzymamy wzór na nią 
d; PAc= a. C. M4 sę 2 PO. E (29) 
- R 
2RxH (1 = Z) 
Po dwukrotnym zcałkowaniu otrzymamy pa. a więc 
+ a R 
3 ' 1-ọ(R 
Pa = a.C.m cos x dx dR 
= 27 H ( T >> > 
2 R k 
czyli R. l e (R) 
PA = a.C.m.sin Š Ko dB (30) 
A J:BRZCZ 


Głębokość HH może nie być wyprowadzona 
spod znaku całki, ponieważ w ogólności może 
ona być zmienna w stosunku do R, co można 
uwzględnić w całkowaniu. Na razie jednak dla 
prostoty przyjmijmy ją za stałą, a wówczas mo- 
żemy ją spod znaku całki wyciągnąć. 


Wprowadźmy jeszcze oznaczenie na wyraże- 


nie 
a „ah 
R dR==y(R) - (31) 
(1-7 


Wówczas przesunięcie poziome pa możemy wy- 
razić równaniem 


r a 
A..G. M .-. SSB -F 
SYNDERZN A 2 „OM 


ae [v(Rsl-v(RJ)| 62 


Wzór (32) podaje więc wielkość przesunięcia 
poziomego punktu A pod wpływem odbudowy, 
która w planie ma kształt wycinka pierścienia 
kołowego ze środkiem w punkcie A. Wycinek 
ten ma kąt środkowy a, a R, i R, są jego skraj- 
nymi promieniami. H oznacza głębokość eks- 


-ploatacji, m miąższość pekładu. 


Nr" — 8 


Ciekawym szczególnym przypadkiem będzie 
maksymalne przesunięcie. Zajdzie ono jak wi- 


dać dla a = 180°, czyli dla sin -£ — 1 oraz dla 


a.c.m 


"CH (y)k 


(33) 


pDmax = 


Można powiedzieć, że dla danej konkretnej 
odbudowy o formie wycinka pierścienia koło- 
wego największe przesunięcia poziome będą za- 
chodziły na brzegu odbudowy. Spomiędzy ta- 
kich przesunięć na brzegu odbudowy najwięk- 
sze będzie przesunięcie jeśli odbudowa przybie- 
rze postać półkola ze środkiem w badanym 
punkcie i o promieniu większym lub równym 
promieniowi zasięgu odbudowy. 


Sądząc z wyglądu wzoru (33) można przy- 
puszczać, że maksymalne przesunięcia poziome 
będą tym mniejsze im większa jest głębokość 
odbudowy H. Nie należy jednak sądzić, że jest 
to odwrotna proporcjonalność, ponieważ przy- 
puszczalnie y(k) również przybiera większe 
wartości dla większej głębokości odbudowy. 


Wnioski. Zbierzmy obecnie te wyniki, które 
potrzebne są do stosowania w praktyce. 

Potrzebny nam jest więc wykres s(R), który 
podaje osiadanie punktu pod wpływem elemen- 
tarnej odbudowy złoża o teoretycznej objętości 
Vo = T Mając ten wykres konstruujemy na 
drodze całkowania graficznego, a więc na dro- 
dze rysunkowo - matematycznej, wykresy 


R 

Roja 

= | REA 3 d R (31) 
T lL- K 


Ja 


Mając wykresy tych 2 funkcyj obliczamy osia- 
danie punktu pod wpływem odbudowy, która 
w planie przedstawia się jako wycinek pierście- 
nia kołowego ze środkiem w badanym punkcie, 
z równania | 


a.m.a f | 


h = 360 7 | 9 (Ra) — 9 (R) 


(16) 


Wielkość przesunięcia poziomego punktu pod 
wpływem takiej samej odbudowy  obliczymy 
z równania 


a.c.m.sin Š 
e EO > |» (R. -y (R) | (32) 
H 


Ponieważ każdą odbudowę można rozłożyć 
z wystarczającą dla praktyki dokładnością na 
szereg takich wycinków pierścieni kołowych 
o środku w danym punkcie, więc obliczenie, 
-.zarówno całkowitego osiadania przez zsumowa- 
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nie wyników, dla poszczególnych wycinków, jak 
i ostatecznego przesunięcia poziomego przez 
zsumowanie wyników w sposób geometryczny. 
mcże być dokonane dla każdego punktu i dla 
odbudowy o dowolnym kształcie, 


Jeżeli wykresy s(R), o(R), y(R) wykonamy 
w kilku okresach od czasu wykonania odbudo- 
wy, wówczas będziemy mogli dość dobrze 
przedstawić sobie ruch każdego punktu w funk- 
cji czasu. To dopiero pozwoli wyprowadzić każ- 
dorazowy stan napięcia górotworu, zarówno pod 
wpływem rzeczywiście wykonanej jak i projek- 
towanej cdbudowy. Tym samym można będzie 
przypuszczalnie zaprojektować odbudowę, któ- 
ra przy odpowiedniej szybkości i zastosowaniu 
dobrej podsadzki płynnej nie spowoduje żad- 
nych, godnych wzmianki, uszkodzeń obiektów. 


II. CZĘŚĆ OBLICZENIOWA 


Wsięp. Wzory (16) i (32) części teoretycznej, 
pozwalające przewidywać ruchy pionowe i po- 
zicme terenu nad odbudowanym złożem, nale- 
żało sprawdzić przy pomocy pomiarów. W tym 
celu autor prowadził na jednej z kopalń — 
w ciągu wielu lat — precyzyjne niwelacje, sta- 
rając się ustalić, z możliwą do uzyskania w pra- 
ktyce ścisłością, wielkość k, dającą granice za- 
sięgu ruchów: terenu, przynajmniej dla tamtej- 
szych stosunków. Ostatecznie ustalił w drodze 
badań, że przy głębokości 400 m winno się przy- 
jać jej wielkość okrągło na 2 km. | 


Mimo, że wielkość ta znacznie przewyższa 
liczby ogólnie przyjęte dla zasięgu wpływów 
odbudowy, nie jest ona zupełną niespodzianką 
dla tych, którzy bez uprzedzeń badali przy po- 
mocy precyzyjnych niwelacyj osiadania tere- 
nów śląskich w pobliżu kopalń, albowiem już 
po wyeliminowaniu — stałych dla danego tere- 
nu — różnie, spowodowanych czy to niedokła- 
dnościami porównywanych niwelacyj, czy też 
może ruchami tektonicznymi, pozostaje jeszcze 
zawsze resztą osiadania, sięgająca dość daleko 
od odbudowy danej kopalni, a wyraźnie rosną- 
ca przy zbliżaniu się do tej odbudowy. Przypu- 
szczalnie — po analizie danych — przekonamy 
się, że jedynie nieznaczny jej % mógł by być 
wytłumaczony przez krążące wody, zarówno 
bowiem prawidłowość jej wzrostu jak i zgod- 
ność liczbowa z dopiero co przedstawioną teorią, 
a zwłaszcza z ruchami poziomymi, prawdopo- 
dobnie przekona nas o jej pochodzeniu, związa- 
nym z napięciami w górotworze i wywołanymi 
przez te napięcia odkształceniami elementar- 
nych cząstek skał. 


Dla terenu, do którego materialów autor 
miał dostęp, zostało to potwierdzone licznymi 
obliczeniami zontrolnymi tak dla osiadania jak 
i poziomych przesunięć, które wykazywały 
praktycznie wystarczającą zgodność z pom'a- 


„remi. Przy tym można było dla spółczynnika 


c przyjmować stale wartość 2, .co «zresztą nie 


Str, 286 


wyłącza możności jego dokładniejszego oblicze- 
nia przy pomocy teorii najmniejszych kwadra 
tów. 

W artykule tym, pomyślanym raczej jako 
wstęp teoretyczny, pominięto żmudne szczegó- 
ły obliczeń, podano natomiast wyidealizowany 
przykład budowania niezbędnych do obliczeń 
wykresów i korzystania z już istniejących wy- 
kresów, dla obliczenia ruchów pionowych i po- 
ziomych punktów pod wpływem danej odbu- 
dowy. 


Budowanie wykresów. Budowanie wykre- 
sów s(R) i o (R) może być wykonywane równo- 
cześnie, punkty bowiem, uzyskane na wykre- 
sie s(R), mogą być nrzeniesione drogą czysto ra- 
chunkową na wykres g(R) przy pomocy wzo- 
ru (15). I odwrotnie, mając p(R) możemy z wzo- 
ru (15) obliczać s(R). 

Pierwszą czynnością musi być zbadanie war- 
tości poziomego zasięgu ruchów terenu, tzn. 
wielkości k. Należy w tym celu wykonywać 
przez szereg lat precyzyjną niwelację terenu, 
odległego o kilka kilometrów od najbliższej 
eksploatacji. Ponieważ jest to b. trudne, można 
korzystać z danych, uzyskanych tą drogą dla 
innych terenów, o zbliżonym prze- 
kroju geologicznym, głębokości 
eksploatacji i nachyleniu pokładów. 
Wielkość k pcdobnie zresztą jak i wykresy s(R), 
q(R), y(R) powinna być znaleziona niezależnie 
przynajmniej w 3 kierunkach: 

1) w kierunku szerzenia pokładów 

2) w kierunku wzniosu pokładów 

3) w kierunku upadu pokładów: 


Po ustaleniu lub przyjęciu wielkości k nale- 
ży założyć w tej odległości (lub nieco większej) 
punkt niwelacyjny i od niego rozpocząć linię 
niwelacyjną z szeregiem punktów niwelacyj- 
nych, przebiegającą możliwie przez środek pro- 
iektowanej odbudowy. Niwelacja, wykonana 
przed odbudową i po zakończeniu ruchów te- 
renu, pozwoli zbudować szukane wykresy, 


$ (R) =a[l - o(R]=a ji 2Rzs(R)dR — 


o 


=a | 2R=s(R)dR 


R 


R 
A więc $ (R = | 2Rzxs (R)dR (38) 
R 
Mając s(R) od R, do k, a więc i do nieskoń- 
czonności, możemy z (38) obliczyć y (R.). 


Obecnie z (37) obliczymy o (R,). A więc za- 
9 


' : 360.h ; 
chodzi o (R) = Ee y (R) (39) 
Ostatecznie więc obliczamy kolejno: 
1) s(R:) z wzoru (36) | stosujemy szereg razy, 
2) p(R.) z wzoru (38);(zmniejszając stopniowo 
3) g'(R;) z wzoru (39) JR, i R, 
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Początkowo nie znamy spółczynnika a, któ- 
ry zazwyczaj przyjmujemy dla prostoty jako 
stały dla danej partii odbudowy. Wobec tego 
zmuszeni jesteśmy obliczać nie tyle s (R) ile ilo- 
czyn a . s(R) „który oznaczymy przez s(R). Po- 
dcbna okoliczność zachodzi dla funkcji g(R), 
przy czym w obliczeniu posuwamy się od granic 
zasięgu ku środkowi odbudowy. A więc początko- 
wo obliczamy a . [p( o ) — ọ¢ (R) = a [I — g 
(R) = g'(R), idąc od R =k, do R= 0O. Ponie- 
waż p (0) = 0, czyli g(o)Fa [1—g(o)l==a, 
więc z równości owej, przy końcu tej części 
obliczenia znajdujemy wielkość a. Mając już 
a z równań 


s(R) = 


s (R) 
a (34) 


o” (R) 


i ẹ (R) = I — 

obliczamy s(R) i ¢(B). 
Obliczanie funkcji s (R) = a.s(R) odbywa 
się dla dużej odległości R punktu od odbudo- 


wy przy pomocy wzoru (11). Zachodzi bowiem 
wg (11) 


(35) 


; h 

SICR) m.P 
Przy stopniowym zbliżaniu się ku odbudowie 
odliczam od stwierdzcnego niwelacją osiada- 
nia tę jego część, którą na podstawie uzyska- 
nego dopiero co wyniku mogę już przewidzieć. 
Z reszty obliczam albo znowu s'(R) dla mniej- 
szego niż pcprzednio R z wzoru (36), albo też 
obliczam g'(R). Do tego celu używam wzoru 
(16), nieco tylko przekształconego, z uwagi na 
użycie funkcji gQ(R) zamiast g(R). Zachodzi 
mianowicie 


(36) 


h = 5 WR) — PR) 


dla R» > R, 
g (R) można obliczać z s(R) 
równania wyprowadzonego 
Albowiem 


(37) 


(przy pomocy 
z równanią 15). 


i 2Rz.sf(R).dR] = 


o 


2Rz.s (R).dR 


4) a=og(o) z wzoru (40)dla końcowego etapu, 
gdy Ri = 0 

po obliczeniu a 

po obliczeniu 2 


5) s(R) z wzoru (34) 
6) g(R) z wzoru (35) 


Mając zbudowany wykres go (R), możemy 
już na drodze czysto matematycznej — przy 
pomocy wzoru (31) — zbudować wykres trze- 
ciej funkcji y(R). 


Przykład liczbowy konstrukcji wykresów. 
Dla pewnej kopalni górno-śląskiej skonstru- 
owano wykresy s(R), g(B) i y(R). Mamy je 


Nr 7 — $ 


r000 


"z. fe 


mył8 25/30 


0,03 


G ro 
t 
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0,20 


20 ÊS (9) 


32.10 


Iz 12 


70%, 10? 10° 
Swm 


o 500 
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1500 2000 


Rys, 4 


Wykres: s(R) 


przedstawione na rys. 4, 5 i 6. Na wykresie 
s(R) (rys.4) zaznaczono punkty niwelacyjne, 
na podstawie których uzyskano poszczególne 
punkty wykresu. Ogółem było zaledwie 9 
punktów podstawowych, na których oparto 
konstrukcję wykresu. W pozostałych kilku- 
dziesięciu kontrolnych punktach, które przeli- 
czono, otrzymano wystarczającą dla celów 
praktycznych zgodność. 


W jaki sposób konstruuje się takie wykresy 
prześledzimy na wyidealizowanym  przykła- 
dzie. 

Osiadanie punktów tego przykładu obliczo- 
no, korzystając z wykresów s(R) i g(R) wg rys. 
4i 5i podanych wyżej wzorów. 

Powstaje pytanie w jaki sposób, mając tyl- 
ko osiadanie punktów, potrafimy odtworzyć 
wykresy s(R), g(R) i y(R) i z jaką dokładnoś- 
cią. 

Poznamy w ten sposób najlepiej zdolność 
odtwarzania przez podaną teorię rzeczywistych 
wielkości wprowadzonych funkcyj. 


1500 2000 Puwm 


09977 0,999:1 
099289 


R 
Wykres: (R) = J2Ra s/R) dR 
> [e) 
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[o | 500 


q 247 


a 570 


ąÓÓ 2 


a 73.8 
„80% 
a885 
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yP) am 


Wykres: y(R) = J 


Wyobraźmy więc sobie, że mamy wykona- 
ną w latach 1915 do 1920 odbudowę na zawał 
pokładu o miąższości średniej 10 m. Pokład ten 
jest poziomy, bez żadnych uskoków. Odbudo- 


wa miałą kształt kwadratu 400/400 m. Wyko-' 


nano szereg niwelacyj, przy czym weźmiemy 
pod uwagę tylko 2 niwelacje: z lat 1915 i 1930. 
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NÓŻ 1261185. moO 1192 


Rys. 6 


R 1-9(R 
a 
o sd) 


w odległości do 2 km. od punktów niwelacyj- 
nych. W rzeczywistości prawie nigdy nie .ma- 
my do czymenia z takimi warunkami i dlate- 
go zmuszeni jesteśmy stosować liczne popraw- 
ki, dochodząc do wyników drogą kolejnych 
przybliżeń. 


W czasie między tymi niwelacjami nie pro- Wyniki 2 fikcyjnych niwelacyj zestawmy 
wadzono żadnej odbudowy poza wymienioną, w poniższą tablicę 
TABLICA I 
Ne punktów | 1 | 2 | s | «a | s | e | 5 | s | o 
Niwelacja z 1915 r. |+272,1568 |++271,1824 +268.1356 |++272,1453 |+-268,1362 +270,1156 |+271,1136 |--272,1465 | +273,1158 


Niwelacja z 1930 r. | 


Osiadanie w m 


Przyjmujemy, że podane wyżej wyniki niwe- 
lacyjne są już nieco poprawione względem sie- 
bie w założeniu, że punkt 9 nie osiada, czyli 
h= 0. Założenie takie zostało uzasadnione 
licznymi kontrolnymi precyzyljnymi niwela- 
cjami, które ustaliły, że w odległości 2 km od 


| 1288,9818 |+268,2821 |+266,3644 [+271,6223 | +268,9191 |--270,0782 |+271,1030 


| 3,1755 2,9003 | 1,7712 0,5230 | 0,2171 | 0.0424 | 0.0106 | 0,0024 


1272,1441 | +273,1158 


0,0000 


odbudowy nie sjpostrzega się osiadania pun- 
któw, spowodowanego odbudową. 


- Przejdźmy obecnie do wykorzystania wy- 
kazanego osiadania dla poszczególnych pun- 
kitów Nr 1 — 8, które to osiadanie oznaczmy 
symbolami h, h,......hs. 


Swm 


500 


7000 


Rys. 8 
Wykies s(R) dla przykładu liczbowego 


g= y IN 


HINLAH 


HS 


G$ 
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Na rys. 7 narysowano w planie odbudowę 
i punkty niwelacyjne. Dla punktu 8, w odle- 
głości poziomej 1500 m. od brzegu odbudowy 
na planie, osiadanie wynosi h, = 0,0024 m. 


Wyobraźmy sobie, że z powodu dużej odle- 
głości odbudowy od tego punktu odbudowa 
skupiona jest w swoim środku ciężkości, a 
więc o średniej odległości 1700 m. wg wzo- 
ru (36) 

s* (1700) = — rę? 


—r0400400 = 10”. 0,0015 m 


(zaznaczam, że obliczenia wykonano przeważnie 
suwakiem j że wskutek tego przy dokładnym 
liczeniu mogą okazać się drobne odchyłki). Czy- 


; ; > 1 ; 
li działanie odbudowy — — m? złoża wywoła 


w odległości 1700 m osiadanie, które w skali 
10%: 1 można przedstawić jako 1,5 mm. 


Wg podobnego założenia, traktując je zresz- 
tą tylko jako pierwsze przybliżenie, obliczmy s’ 
(1200) dla punktu 7 i $ (700) dla punktu 6. 


HUTNIK 


Nr 1 — 8 
; 0:0106 —_ A-6 
i 0,424 O a 
S (700) == L600.000 107%, 0,0265. 


Obecnie, korzystając z tych 4 danych (s 
(2000) = 0), możemy wykreślić funkcję $ od 
R — 700 do R = 2000 m, starając się nadać 
krzywej kształt prawidłowy i ew. interpolując 
wyniki (rys. 8). Ponieważ wyniki dają prawi- 
dłową krzywą, możemy ją nawet nieco ekstra- 
polować, np. do R = 500 m, traktując tę ekstra- 
pclacje jedynie jako pierwsze przybliżenie. 
Obecnie z wykresu odczytuję s (R) co 100 m, 
mnożę przez 2 Rz i całkuję tak otrzymaną funk- 
cję od k = 2 km ku zmniejszającemu się R, 
czyli obliczam o” (R) wg wzoru (38). Całkowa- 
nie, tzn. obliczanie powierzchni, wykonuję pry- 
mitywnie, uważając — z powodu gęstości punk- 
tów — krzywą między nimi jako prostą, a więc 
powierzchnię liczę jako trójkąt lub trapez. 


W ten sposób otrzymuję tablicę II. 


TABLICA II 


6 , , 6 ksi 7 . 

R | 10 . s (R) 2Rmx=,s (R).10 r (R) = Ją 2Rrs(R)dR y’ (R) poprawione 
2 km 0 0 | 0 

1,9 0,0005 6,0 | 0,000300 

1,8 0,0010 11,3 | 0.001 165 

1,7 0,0015 16,0 | 0.002530 

1,6 0,0020 20,1 | 0,004335 

1,5 0,0030 | 28,2 0,006750 

1,4 0,0040 | 35,2 0,009920 

1,3 0.0056 45,7 0,013965 

1,2 0,0075 56,5 0,019075 

1,1 0,0095 65,7 0,025185 

10 0,0120 75,2 0.032230 | 0,0296 
0,9 0,0160 | 90,3 0,049505 | 0,0379 
0,8 0,0205 | 103,0 0,050170 0,0476 
0.7 0,0265 116,6 0,061150 0,0586 
06 0,0330 | 124,3 0,073195 0,0706 
0.5 0,0440 125,6 0,085690 | 0,0831 


Obliczanie trzeciej rubryki jest mnożeniem 
przez 2 Ra, gdzie R bierzemy w metrach. 
Czwartą rubrykę otrzymujemy przez pomnoże- 
nie średniej z 2 sąsiednich wartości trzeciej ru- 
bryki przez różnicę promieni, tzn. 100 m oraz 
zsumowanie z wartością w poprzednim wierszu 
czwartej rubryki. Poprawione wyniki w piątej 
rubryce będą objaśnione poniżej. Użyjemy do 
tego wzoru (39). Dla punktu (7), jako Środka 
kół, można zamienić pole odbudowane, graficz- 
nie w przybliżeniu na wycinek kołowy od pro- 
mienia R, = 1000 m do promienia R, = 1400 
m, o kącie środkowym, który oceniono graficz- 
nie na 19,4 (rys. 7). 


Wobec tego 4 (1000) = —qq—g4 


360 . 0,0106 s; 


0,099 == 0,0197 r 0,099 = 0,0296. Istnieje różni- 
ca między t' (1000), obliczanym wg sposobu 
skupionej odbudowy a ściślejszym sposobem 
wycinka pierścieniowego. Wynosi ona wg tabl. 
II i dopiero co osiągniętego wyniku: 


-+ 0,0322 — 0,0296 = 0,0026 


Różnica ta z powodu całkowego charakteru 
funkcji g'(R) przenosi się na wartości funkcji 
g’ o mniejszym argumencie. Stąd powstała pią- 
ta rubryka tabl. II. 

Dla punktu (6) możną zamienić pole odbu- 
dowane na wycinek pierścienia kołowego od R, 
— 500 m do R. = 900 m, z kątem środkowym, 
ocenianym na 33,7 (rys. 9). 


Nr %— 8 


Wg (39) zachodzi równość 

360 . 0,0424 z 
10 887 -+ 0,0379 = 0,0452 + 
-- 0,0379 == 0,0831 


Wartość ta zgadza się dokładnie z wartością 
g (500), przyjętą w 5 kolumnie tabl. II. Gdyby 
jednak była pewna różnica, rozrzucilibyśmy ją 
proporcjonalnie do różnicy argumentów na war- 
tości funkcji œ’ od R, = 900 do R, = 500 m w 
tabl. II. 


$ (500) = 


Dla punktu (5) przyjęto R, = 200 m, R, = 
-600 m, a = 59,5 (rys. 10). A więc z (39) obli- 


360 . 0,2171 


—10.59858 --0,0706-=0,2018. 


czamy ¢ (200) = 


Wartość œ’ (600) wyjęto z piątej rubryki tabl. II. 
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Podcbne cbliczenie dla punktu 4 (rys. 11) 

będzie przedstawiało się jak niżej: 
R, = 100 m, R. = 500 m, a = 77,2 

p aoo) = ERE — + 0,0881 = 0,3269 
Obecnie przejdźmy do wykorzystanią osiadania 
punktu 1, w celu wyznaczenia spółczynnika a. 
Odbudowę ze srodkiem w punkcie 1 można za- 
mienić na równaoważną odbudowę kołowa, 
o promieniu, który cceniamy na 226 m. Zamia- 
na ta zachodzi zresztą z uwzględnieniem nie tyl- 
ko równej powierzchni cbu pól eksploatacji, tzn. 
kwadratowego i kolistego, ale także z uwzględ- 
nieniem siły oddziaływania poszczególnych par- 
tii, odrzucanych lub dodanych, do czego należy 
odtworzyć s (R) przy pomocy już uzyskanych 
wyników ę' (R). Wobec drugorzędnego znacze- 
nia tej czynności pomijamy ją. 
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Obecnie pragniemy graficznie wyinterpolo- 
wać g’ (226) na podstawie dotychczasowych wy- 
ników. Na rys. 12 wykreślono w dość dużej 
skali ¢' od R, = 100 m do R, = 1000 m. Mo- 
żna odczytać z rys. 12 ° (226) = 0,1850. Wobec 
tego zachodzi wg (39). 

; 360 . 3,1755 
OE 
ale qg* (0) = a, a więc a == 0,5006 


t 0,1830 = 0,5006 
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500 


P(226) = 0783 


P'(200] = 22018 


p */100) - Q329 


Wykres: 


Rys. 12 


Nr 7—8 


Obecnie z wzoru (3) obliczymy ¢ (R). Wynik 


obliczenia zestawiono w tabl. III. 


Teraz pozostaje do obliczenia luka dla o (300) 
io (400). Nie było by jej „gdybyśmy mieli wię- 
cej punktów niwelacyjnych. Ale i tak potrafi- 
my wartości te, aczkolwiek z mniejszą dokład- 
nością, obliczyć na podstawie tych danych, któ- 
re posiadamy. 


7000 


© 0 © 60 O A G  y SS 6 


| TOS IRJ ver. 


v'(R) dla przykładu liczbowego 


Nr 7—8 
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TABLICA III 


m 
| Rwm A 


| 100 | 200 | 300 | 400 o | 500 o | GUU | 760 | 800 | 900 oo | 1000 | 1500 | 2000. 1500 | 2000 | 


| Obliczone powyżej 9 (R) R | 0 


| 0,347 | 0,598] — 


zal 0,834 | 0,859 | 0,883 | 0,905 


Obliczono poniżej 9 (R) | | | mj 0,720 | 


0,924 | 0,941 | 0,987 | 1,0 


m STN A S U 


Osiadanie punktu 3 (rys. 13) możemy uwa- 
żać za skutek działania równoważnej odbudowy, 
składającej się z 2 pól, zaznaczono n2 rys. 13 li- 
czkami rzymskimi IiI. 


Pole I to półkole od R, = 0 do R, = 200 m. 
Wg wzoru (16) osiadanie będzie wynosiło pod 
wpływem tej odbudowy 


0,5006 . 10.180 > ,, 
—— a [p (200) — ẹ (o)l 


= 2,508 X 0.598 = 1,497. 


ną == 


A więc na działanie odbudowy o polu II zostaje 
h? =h, — h} =1771 — 1,497 = 0,274 


Pole H jest wycinkiem pierścienia kołowego od 
R, == 200 do R, = 400 m i kącie środkowym 
acenionym na 101,6 


A więc wg (16) zachodzi 


gaya 9900 AULE g 


360 (400) — 0,598] 


Stąd g' (400) — 0,194 -- 0,598 — 0,792. 


Ostatnią wartość g dlą R = 300 m najproś- 
ciej było by odczytać z wykresu przez wykre- 
Ślenie krzywej o (R). Można jednak wartość tę 
obliczyć z osiadania punktu 2. Dla punktu tego 
jako środka zamienimy naszą odbudowę (rys. 


14) na 3 pola, które oznaczmy liczbami I, 11, HI, 
a osiadanie pod ich wpływem jako h's. by ihg”. 


Pole I jest koiem, czyli R, = 0, R. = 100 


m, a = 360", 


A więc b; — 5,006 (0,347 — 0) = 1,737 


Pele II jest pierścieniem kołowym o R, = 
100 m, R, = 200 m, a = 274 


5,006 . 274 
360 


== 3,81 (0,598 — 0,347) =. 3,81 . 


A więc h” = [o (200) — 4 (100)] == 


0,251 = 0,955. 


! taje zatem ha — he -+7 ha” = 
== 2900 — 1 137 — 0,955 = 0,208. 


Pole III przedstawia pierścień kołowy, o pro- 
mieniach R, = 200 m, R. = 300 mi kącie środ- 
kowym a = 1223. 

_0,208 . 360 
5,006 . 122,3 


= 0,122 -- 0,598 = 0,720. 


+ 0,598 = 


A wiec e (300) = 


Porównajmy obliczone i zestawione w tabl. 
III wartości funkcji g (R) z wartościami we wy- 
kresie II. Zauważymy, że odchyłki nie prze- 
kraczają 1% wartości q (R) z wykresu II, wg 
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którego osiadania były obliczone. Wskazuje to 
na praktycznie wystarczającą dokładność tei 
metody. 


. Na trudności możemy natrafić jedynie 
wskutek zmienności samego procesu osiadania 
lub błędów niwelacji. Dlatego też minimalna 
dla zbudowania wykresów ilość 9 punktów ni- 
welacyjnych, powinna być w rzeczywistości 
znacznie powiększona w celu kontroli i uśred- 
nienia wyników. Należy wszakże podkreślić 
rzecz zasadniczą, widoczną zresztą z przykładu 
liczbowego całkiem wyraźnie, a mianowicie, że 
każde osiadanie punktu pod wpływem odbudo- 
wy górniczej jest — w świetle przedstawionej 
teorii — ściśle określaną wielkością, z której 
możemy obliczyć pewien punkt wykresu. Szcze- 
gólne znaczenie dla wykreślenia o (R) mają 
osiadania punktów na zewnątrz od obrysu na 
planie granic odbudowy, natomiast osiadanie 
punktu w środku ciężkości pola odbudowy dla 
obliczenia spółczynnika a. 


Obliczenia y (R) wg wzoru (31) nie prze- 
prowadzimy szczegółowo, jest ono bowiem zu- 


pełnie elementarne. Wystarczy z wartości o 
(R) z tabl. III obliczyć funkcję 
1 — ẹ (R) 


R 
(12% 


co 100 m. Uśredniając sąsiednie wyniki, mnożąc 
tę średnią przez dR = 100 m i sumując wyniki 
od R = 0 do R =k, otrzymamy kolejne warto- 
ści funkcji y (R) również co 100 m. Zauważmy 
tylko, że funkcja podcałkowa traci swój mate- 
matyczny sens dla R = k, przybierając nieokre- 


; #0 ; ; | 
śloną wartość „. Jest jednak rzeczą jasną, że 


zdąża ona do zera, wynika to bowiem z założe- 
nia, że dla R =k ruchy terenu pod wpływem 
cdbudowy ustają. 


Czytelnik z łatwością uzyska w ten sposób 
liczby wykresu z rys. 6 na podstawie liczb wy- 
kresu z rys. 5. 


Przykład obliczenia poziomych przesunięć. 
Obliczmy poziome przesunięcie punktów 2 — 8 
przykładu poprzedniego ustępu, przyjmując głę- 
bokość odbudowy H = 400 m. 


Wielkości o (R) i y (R) przyjmijmy jednak 
ściśle wg wykresów z rys. 5 i 6. 


Dla punktu 8 możemy odbudowę uważać za 
skupioną w środku ciężkości pola, tzn. w punk- 
cie 1 i zastosować wzór (28) po pomnożeniu go 
przez powierzchnię P pola odbudowy w mr. 


A więc Ps = — - 'P 


HUTNIKR 


Nr 7—8 


Przyjmując c = 2, a = 0,5, m = 10, P=400 


X 400 = 160,000, R = 1700, k = 2000, H = 400, 
p (1700) = 0,9949 m, otrzymamy 
„00 
Powy Oa OOO O 2 is6: 
6,28 . 1700. 400(1 = z) 


czyli 12,8 mm, 


A więc przesunięcie poziome wypada przeszło 5 
razy większe od pionowego przesunięcia tegoż 
punktu! 


Dla punktu (7) zastosujmy zamianę odbudo- 

wy wg rys. 7 oraz wzór (32). Prócz takich sa- 
dl. 

mych danych jak dla punktu 8 zachodzi RCW cz 


9'7.y (R») =y (1400) — 112,7. y (R;)=y (1000) 

== 100,4 

10. 0,168 
400 


więc p; = 12,3 = 0,052 m, czyli 52 mm. 

A zatem przesunięcie poziome utrzymuje się 
ciągle 5 razy większe od osiadania. Różnica 
przesunięć poziomych wynosi 52 — 12,8 = 39,2 
na 500 m, czyli 7,8 mm na 100 m. Jest to wiel- 
kość absolutnie nieszkodliwa dla budynku, 
a więc obliczenie ma charakter teoretyczny. 


-Dla punktów: 6, 5 i 4 przeprowadzimy obli- 
czenie podobnie (rys. 9, 10i 11): 
A wiec dla punktu 6: 


= = 160,8, y (900) = 96,2, y (500) = 73,8 
10 . 0,290 f 


dla punktu 5 


= 29°,45', y (600) = 80,4, y (200) = 44,7 


__ 10. 0,497 SE 
p; — 400 $ 35,7 == 0,443 


dla punktu 4 


> — 380,6, y (500) = 73,8, y (100) = 26,8 
10 . 0,623. 
p= — - 17.0 = 0,782 


Dla punktu 3 przesunięcie poziome jest sumą 
geometryczną (i arytmetyczną w tym wypadku) 
2 przesunięć, xtóre oznaczmy przez pz i pz . 
wskutek działanią 2 równoważnych pól odbudo- 
wy Ii II wg rys. 13 


Dla pola I jest -g = 900, R, =0, Ds = == 200 m 


Dla pola II jest 
s — 500,8, R, = 200 m, R, = 400 m 
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Nr 7 —8 
Obliczamy 
P; = 10 sin 90" . 44,7 = 1,12 
Dz” == e z — (66,2 — 44,7) = 0,42 


Ds = p? + ps” = 1,12 + 0.42 = 1,54 


Przesunięcia poziome w punkcie 3, jako bę- 
dącym na brzegu obrysu na powierzchni odbu- 
dowy, osiągają swe maksimum, jakkolwiek ma- 
ksimum to jest już nieco mniejsze od osiadania 
punktu 3. 


Dla punktu 2 zamieniliśmy odbudowę na 3 
równoważne pola odbudowy I, II, III (rys. 14). 


Frzesunięcia dla tych pól oznaczamy przez po, 
Pe’, Pa”. 


Dla pola I p, = 0, ponieważ punkt 2 znaj- 
duje się w środku pola odbudowy, 
a więc sin Z — sin 180° = 0 

Dą "m 


D4 10.7327 


Mz (0, 575) 


950 


Dla pola II —— = 137°, y (200) = 44,7, y (100) 


== 20,0 
„. 10 sin 1379 = 
a więc b» = SZA (44,7 — 26,8) = 0,306 


Dla pola III -> 61039”, y (300) = 57,0, 
y (200) = 44,7 


„._ lOsin 61039 
pa” = 200 (57,0 — 44,7)=0,271 


A więc Ppa= pP +t ps tp;  =0,577 m 


A wreszcie dla punktu 1 p, =0. 

Nanieśmy obliczone przesunięcia w układzie 
csi (p, R) na rys. 15, a zobaczymy, że układają 
się one w kształt krzywej, której charakter zga- 
aza się na ogół z takimiż krzywymi, spotykany- 
mi w literaturze Jedynie tylko zasięg prze- 
sunięć poziomych wypada u nas dużo więk- 
szy niż w literaturze, co może być skutkiem ma- 
ło dokładnych pomiarów i szczególnych warun- 
ków badanej przez autora kopalni, 


DG! 0,162! 
p,/0052 
mn 


WEZ ZO ZZOZ Z OO Z - PZP RER om — p r ~ 


700 1000 200 


Str. 296 


Wnioski. Przedstawiona wyżej teoria pozwa- 
la z kilkunastu danych osiadania terenu nad od- 
budową górniczą zbudować wykresy funkcyj, 
które z kolei pozwolą obliczać zarówno osiada- 
nie jak i przesunięcie poziome dla każdego 
punktu i dla każdego kształtu odbudowy, je- 
żeli jest ona wykonana w tych samych warun- 
kach (z wyjątkiem kształtu odbudowy i miąż- 
Szości pokładu), jakie zachodziły podczas prze- 
biegu osiadania. 


Rozważania te można jeszcze połączyć z wy- 
kresami przenoszenia się wpływów na po- 
wierzchnię jako funkcji czasu. Możemy je uzy- 
skać albo również empirycznie, albo też teorety- 
cznie, jak to uczynił prof, A. Sałustowicz 
w swej „Opinii“, dctyczącej odbudowy pasami 
pod miastem Siemianowice. 


Jak widzimy, mamy w swych rękach broń 
teoretyczną, pozwalającą z dość dużą pewnością 


HUTNIR Nr 


pod wartościowymi 


1—8 


i wystarczającą dckładnościeę, przewidywać ru- 
chy w przestrzeni punktów górotworu podczas 
odbudowy i po jej wykonaniu. Tym samym ist- 
nieje teoretyczna możliwość takiego zaplanowa- 
nia odbudowy ze szczelną podsadzką płynną 
obiektami, że przy odpo- 
wiedniej metodzie i szybkości odbudowy uni- 
kniemy niemal zupełnie szkodliwego działania 
przesunięć poziomych, a wpływ osiadania dla 


takiej odbudowy można również praktycznie 
pominąć. 
Niewątpliwie prócz ścisłego zaplanowania 


odbudowy wymagało by to stałego i b. wysoko 
pod względem etycznym stojącego organu kon- 
trclnego, jednakże z uwagi na wielkie znaczenie 
dla gospodarki narodowej złóż węglowych pod 
wartościowymi obiektami trud ten wielokrot- 
nie by się opłacił, 
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Próby bebnowe w świetle nowoczesnych pogladów na 
ocene jakości koksu wielkopiecowego 


Wstep 


Za najcdpowiedniejszą metodę badania ma- 
teriału przeznaczonego do celów technicznych 
uważamy zawsze taką, w której w możliwie do- 
kładny sposób odtwarzamy warunki w jakich 
dany materiał pracuje w rzeczywistości i stara- 
my się do tych warunków jak najwięcej zbli- 
żyć. Podobnie ma się rzecz przy badaniu przy- 
catności i ocenie jakości koksu. 


Ponieważ w hutnictwie olkrzymia większość 
koksu zużywana jest do wytopu surówki, wła- 
srrości i sposób oceny koksu wielkopiecowego 
jest jednym z najważniejszych zagadnień, inte- 
resujących zarówno przemysł koksowniczy jak 
i hutniczy. Dlatego w artykule niniejszym chce- 
my podać przegląd dotychczasowych poglądów 
na ocenę koksu i metod stosowanych do tego 
celu oraz naszkicować pewne, wyłaniające się 
w tej dziedzinie w ostatnich latach, nowe kie- 
runki i dążenia, które najprawdopodobniej w ra- 
dykalny sposób wpłyną na zmianę i rozwój za- 
patrywań na fizyko-mechaniczne własności kok- 
su wielkopiecowego. 


Pojęcie wytrzymałości koksu 


Wytrzymałość koksu jest terminem zbioro- 
wym, pod którym zgodnie z poglądami Hause- 
ra i Bestehorna (1) rozumieć należy iącznie trzy 
rodzaje wytrzymałości, jakie wykazuje koks 
przy oddziaływaniu nań trzech różnych rodzai 
czynników mechanicznych, a mianowicie: 


1. Wytrzymałość na ciśnienie — czyli 
opór jaki przeciwstawia koks wywieranemu 
naciskowi równomiernemu. 


2. Wytrzymałość na zrzucanie — czyli 
opór jaki przy zrzucaniu przeciwstawia 
koks rozkruszaniu się na mniejsze kawałki. 
Wytrzymałość na ścieranie — czyli 
opór jaki przeciwstawia koks działającym 
na niego czynnikom mechanicznym, wywo- 
łującym proces jego ścierania się. 


W 


Jeśli chodzi o wytrzymałość koksu na ciśnie- 
nie to, jak to było już wiadome z publikacji 
Simmersbacha z 1913 roku, w wielkich piecach 
o wysokości 25 m, najwyższe ciśnienie wywie- 
rane na koks nie osiąga nawet wielkości 58 
kg/cm? (2 i3), mimo to jednak odnośne wyma- 
gania ustalono na minimum 100 kg/cm? (4). Wa- 
trunek ten nię jest zbyt trudnym do osiągnie- 


cia, gdyż normalne koksy wielkopiecowe wyka- 
zują wytrzymałość na ciśnienie leżącą w grani- 
cach 120 — 175 kg/cm? (3). 


Ta niewspółmierność wymagań i istotnych 
ciśnień wywieranych na koks w wielkim piecu 
wskazuje na to, iż koks bynajmniej nie ulega 
w nim rozkruszaniu pod działaniem samego tyl- 
ko ciśnienia statycznego, o czym będzie mowa 
niżej. 

Najczęściej stosowaną metodą oznaczania 
wytrzymałości koksu na zrzucanie jest tak zwa- 
na próba zrzutowa (Shatter test) znormalizowa- 
na obecnie zarówno w USA jak iw Anglii, 
w ZSRR stosowana jako badanie nieobo- 
wiązujące. Metoda ta charakteryzuje dobrze 
zdolność koksu do przeciwstawiania się tym 
wszystkim wpływom mechanicznym, które na- 
potyka on na swej drodze w czasie transportu 
poczynając od pieca koksowniczego a kończąc 
na wielkim piecu. Wynik próby zrzutowej mó- 
wi nam o skłonnościach badanego koksu do roz- 
padania się na mniejsze kawałki pod wpływem 
spadania lub uderzenia, przy czym, zgodnie ze 
zdaniem Motta i Wheelera (5), czterokrotne 
zrzucanie z wysokości 6 stóp (1,8 m) winno od- 
twarzać z dostateczną dokładnością: 


a) spadanie z pieca koksowniczego do wozu 
gaśniczego lub na zrzutnię (rampę) kok- 
socwą, 

b) załadowanie de wozu kolejowego, 

c) załadowanie do skipu przy wielkim piecu, 

d) spadanie przy załadowaniu do wielkiego 
pieca. 


Ponieważ warunki przy jakich przeprowa- 
dza się próbę zrzutową nie odpowiadają dokład- 
nie waruakom dostarczania koksu do wielkiego 
pieca, przeto badanie to nie zawsze daje prawi- 
ałowe pojęcie o ilościach drobnicy i miału mo- 
gących się wytworzyć z danego koksu w wiel- 
kim piecu. Próba zrzutowa, jeśli za wskaźnik 
przyjąć pozostałość na sicie 1/2” (12,5 mm), mo- 
że w pewnym stopniu charakteryzować ściera|- 
ność koksu. 

Opór, jaki przeciwstawia koks rozdrabnianiu 
przy zrzucaniu, charakteryzuje najlepiej pro- 
centowa pozostałość na sitach z otworami 1%” 
(37,5 mm). Okazało się jednakże, że o ile wska- 
źnikiem zrzutowym można posługiwać się do 
oceny słabo Ścieralnego, a równocześnie kru- 
chego koksu, o tylej nie nadaje się on dp bada- 
nia koksów więcej odpornych na rozdrabnia- 
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nie, gdyż nie daje dostatecznej dla oceny po- 
równawczej rozpiętości wskaźników. Z tych 
powodów próba zrzutowa znalazłą szerokie za- 
stosowanie w koksowniach i hutach amerykań - 
skich i angielskich, nie przyjęła się natomiast 
w Związku Radzieckim (6). 


W poszukiwaniu metod oznaczania wytrzy- 
małości koksu na ścieranie, dających się choć- 
by w pewnej mierze powiązać z wynikami pra- 
ktycznego zastosowanią koksu w wielkich pie- 
cach, różni badacze opracowali cały szereg me- 
tod badania koksu w kębnach obrotowych. W li- 
teraturze technicznej posiadamy opis licznych 
metod bębnowych, różniących się między sobą 
wielkością badanej próby, wymiarami bębnów, 
ilością obrotów, czasem bębnowania i ewentu- 
alną możnością wysypywania się z bębna pod- 
czas jego ruchu wytworzonej drobnicy kokso- 
wej. Thau (7) podaje w swej pracy tabelarycz- 
ne zestawienie 23 różnych bębnowych metod 
oznaczania wytrzymałości na ścieranie, zazna- 
czając, że odnośna tabelą nie obejmuje jeszcze 
wszystkich istniejących metod. 


Metody bębnowe 


Bęben obrotowy do oznaczania wytrzymało- 
ści koksu zaproponowany został po raz pierw- 
szy przez A. Sundgrena w Rosji przy końcu 
ostatniego: dziesięciolecia ubiegłego wieku. 
W bębnie tym kawałki koksu ścierają się, a czę- 
ściowo również rozkruszają wskutek wzajem- 
nego uderzanią o siebie. Sposób ten został 
w Związku Radzieckim przyjęty jako norma 
i jest obowiązującym do kontroli jakości koksu 
wielkopiecowego, 


Później niż w Rosji badanie koksu za pomo- 
cą próby bębnowej zaczęło się rozpowszechniać 
zarówno w Europie jak i USA, lecz bębny sto- 
sowane do tego celu zaczęto robić o znacznie 
mniejszych wymiarach (O 0,5 — 1,0 m), wy- 
magały one przeto mniejszych ilości koksu i by- 
ły wygodniejsze do badań laboratoryjnych. Tak 
więc w Niemczech Simmersbach, który w la- 
tach 1899 — 1906 pracował w Zagłębiu Doniec- 
kim i tam zapoznał się z próbą bębnową Sund- 
grena, zmodyfikował ją, budując w 1913 roku 
beben zwany w literaturze bębnem Wroecław- 
skim (2). Po pierwszej wojnie światowej wpro- 
wadzony został w 1924 roku przez „Mission In- 
teralić de Conttole des Usines et des Mines“ 
do badania koksu dostarczonego przez Niemcy 
na poczet reparacji, bęben znany ogólnie pod 
nazwą bębna MICUM (skrót ten powstał z pier- 
wszych liter nazwy wymienionej instytucji). 
Misja zaadoptowała zasadę próby Wrocławskiej 
zwiększając dwukrotnie długość bębna i wpro- 
wadzając 4 kątówki 100 mm (8). Stawiała ona 
wymagania aby pozostałość ną sicie 40 mm 
wynosiła minimum 72%. Później Reńsko —- 
Westfalski Syndykat Węglowy wprowadził 
w 1937 roku bęben, znany pod nazwą bębna 
Syndykatowego (9), o prawie takiej samej kon- 


strukcji,i w roku zaś 1939 opracowany został 
projekt normy niemieckiej (DIN/DVM 3702), 
przewidujący bęben o wymiarach zbliżonych 
do MICUM (10). W Anglii i USA próby bębno- 
we stosowane są do oceny koksu jako uzupet- 
nienie próby zrzutowej. 


Prócz bębnów dużych, służących do oceny 
koksu produkcyjnego różni badacze zaczęli kon- 
struować bębny małe, których celem było stwo- 
rzenie możliwości wykonywania prób wytrzy- 
małościowych z małymi ilościami koksów, po- 
chodzących z koksowań na małą skalę laborato- 
ryvjną. Spośród dużej ilości bębnów tego ro- 
dzaju wspomnimy o bębnach Broche i Nedel- 
manna (1932) oraz Šimeka i Coufalika (1935). 


W załączonej tablicy I podajemy zestawie- 
nie wymiarów i najważniejszych dat tyczących 
się omówionych powyżej bębnów. ` 


Ujemne cechy dotychczasowych metod 


Z biegiem czasu na podstawie praktyki ru- 
chowej utwierdzało się przekonanie, że te czy- 
sto empiryczne wskaźniki jakości koksu jakie 
daje próba bębnowa lub zrzutowa nie moga 
być dostatecznymi miernikami zachowanią sie 
koksu w wielkim piecu. 


Wyniki tych oznaczeń są przyjmowane przez 
wielkopiecowców z coraz większym sceptycyz- 
mem, a niektórzy specjaliści wręcz zaprzeczają 
nie tylko ich wartość ale i wyrażają wątpliwość 
czy istnieje możliwość oceny różnych gatunków 
koksu za pomocą tej samej metody. 

Zarzuty wysuwane przeciwko tym metodom 
oceny możnaby streścić następująco: 

Wszystkie dotychczasowe metody oceny ja- 
kości koksu polegają na poddawaniu koksu pe- 
wnej obróbce mechanicznej za pomocą pewnej 
sumy pracy, która jest z góry ustelona. Należy 
podkreślić, że ilość pracy nie może pozostać bez 
wpływu na wyniki badania i że wyniki te moga 
być zmienne w zależności od ilości włożonej 
pracy. 

Metody te pomijają wpływ rozmiarów ka- 
wałków koksu na ostateczne wyniki badania. 
Wyniki te są oceniane według wielkości pow- 
stałych przy oznaczeniu kawałków koksu, we- 
dług z góry przyjętych granic wielkości, przy 
czym granice te są jedynie wyrazem minimal- 
nych wymiarów koksu znajdujących rzeczywi- 
ste zastosowanie w wielkim piecu, a nie pozo- 
stają w związku z istotnym celem oznaczenia. 
Polegają one dalej na oznaczeniu odporności 
mechanicznej koksu na kombinację kruszenia 
i ścierania. Jeżeli koks kruszy się, musi niewąt- 
pliwie istnieć zależność pomiędzy rozmiarami 
nowo utworzonej powierzchni a pracą zużytą 
do tego celu. Nowo utworzona na jednostkę 
pracy powierzchnia musi być dalej w funkcjo- 
nalnym związku z odpornością koksu. Również 
przy Ścieraniu musi grać decydującą rolę wiel- 
kość powierzchni, która ulega ścieraniu. 


TABLICA I 
Charakterystyka bębnów stosowanych do oceny koksu 
Wymiary bębna | z 
5 ET > 3 Ilość Wie!kość Ne: 
azwa ; Sz] zczegóły budowy obrotów próby ad ; - 
behna Długość | Średnica bębna e Te = wanta Szczegóły wykonywania próby 
| mm mm p minute kg minutach 
| w ió żel a | | Sa Do badania bierze się koks pozostający na sicie [ç 25 mm 
. prętów zelaznyecn Pozostałość w bębnie = liczba bębnowa. Wysiew z bębna 
Eundgrena 800 2000 e 25, odległość między | 10 410 15 (< 25 mm) przesiewa się przez sita [0 25 i 5 mm. Frakcje: 
osiami prętów 50 mm A ; 
e £ beki BRI 09 MO. - 
Sundgrena 500 1000 |Bez kątówek 25 50 4 Przebębnowaną próbę przesiewa się przez sita © 100, 80, 40. 
250 i 10 mm. 
-f c= | z 
| Koks do badania pobiera się widłami o rozstawieniu zębów 
MICUM 1000 1000 4 kątówki 100 mm 25 50 4 50 mm. Przebębnowaną próbę przesiewa się przez sita © 40, 
20 i 10 mm. 
a Koks do badania pobiera się widłami o rozstawieniu zębów 
Syndykatowy 1000 1000 |4 kątówki 100 mm 25 50 4 50 mm. Przebębnowaną próbę przesiewa się przez sita © 100, 
| | 80, 60, 40, 20 i 10 mm. 
Projekt | | Koks do badania pobiera się widłami o rozstawieniu zębów 
Proje EE $ 50 mm. Przebebnowaną próbę przesiewa się zasadniczo przez 
TN 900 9 . g ąp g 
DIN/DVM 3702 90 |4 kątówki 100 mm >> 50 i sito © 40 mm. W pewnych wypadkach przez sita © 100, 80. 
YS o DR PL | 60, 40, 20 i 10 mm. E | 
BSM | | i FM R E A TO 7 
(British Standard! _ 457 0625 | zadań TAE 12,7 UNE BOO mad pan A o sito i 3s, 
Methods (187) (380%) |2 katówki 76 mm SE (28 Ib) obro- ja pozostający na [[ 2“. Frzebębnowaną próbę przesiewa się 
1016 -— 1942 | tów przez sito [[] 1/8“. 
RAR ae 457 914 10 1400 Do badania bierze się koks przechodzący przez sito H 3, 
for Testings Ma- | (189) (36) 2 kątówki 50 mm 241 | (22 Ib) obro- a pozostajacy na H 2“. Przebębnowaną próbę przesiewa się 
terials) | tów - |przez sita [U] 2; 1,5; 1,06; 0,530 i 0,265“. 
Broche : i hidiw | Do próby bierze się 100 g koksu o ziarnie 15 do 20 mm. Po 
i 75 250 3 bijaki 930 0,1 1 |bębnowaniu pozostałość na sicie 10 mm odpowiada wytrzy- 
Nedelmanna GEO na ścieranie w %-ach. 
— E nD J SAN dims 
Simeka | | | 
i 300 300 |4 kątówki 30 mm | 25 | 1 4 Do badania bierze się koks o ziarnie 40 do 50 mm. 
Coufalika i 
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Wychodząc z tych założeń Gabinskij i Ba- 
dancwa (11) badali zachowanie się koksu pod 
wpływem siły kruszącej, jaką był pewien cie- 
żar spadający na koks z pewnej wysokości. Do- 
szli oni do wniosku, że wyniki oznaczenia me- 
chanicznej odporności koksu nie są porówny- 
walne z pracą wykonaną w czasie oznaczenia. 
Zmieniają się one nie tylko bezwzględnie ale 
i względnie, jak również zmienia się i kolejność 
koksów uszeregowanych według malejącej od- 
porności. Wynika stąd, że odporność jakiegoś 
badanego koksu nie może być oceniana na pod- 
stawie wyniku jednego tylko oznaczenia w pe- 
wnych ustalonych warunkach, oznaczenie to 
musi być wykonane conajmniej dwa razy z za- 
stosowaniem różnych prac rozdrabniających. 


Badania te wykazują, że odporność niektó- 
rych koksów na kruszenie wzrasta w sposób 
ciegły wraz ze wzrostem ilości zastosowanej 
pracy, podczas gdy odporność innych koksów 
w tych warunkach maleje. Jest rzeczą jasną, 
że koks wymieniony w pierwszym wypadku 
lepiej nadaje się do wielkich pieców niż koks 
drugi, który nawet może posiadać wyższą niż 
pierwszy wytrzymałość mechaniczną w sensie 
konwencjonalnych oznaczeń, 


Aczkolwiek koks, posiadający lepsze wskaź- 
niki wytrzymałości bębnowej, w większości wy- 
padków będzie się lepiej zachowywał w wiel- 
kim piecu niż koks ze wskaźnikami gorszymi, 
to jednak w praktyce wielkcpiecowej często 
cbserwowane były fakty różnego zachowania 
się koksów posiadających analogiczne wskaźni- 
ki wytrzymałości bębnowej, a nawet notowano 
jednakowo dobrą pracę wielkiego pieca na 
dwóch rodzajach koksów, posiadających różnią- 
ce sie między sobą wskaźniki bębnowe. Fakty 
takie miały miejsce wtedy, gdy huta przecho- 
dziła na inny gatunek koksu, produkowany 
z węgli o innych własnościach (np. z innego za- 
giębia węglow ago). 

Wypadek takiej niezgodności liczby bębno- 
wej z pracą wielkich pieców stwierdzono 
w Związku Radzieckim po uruchomieniu 
w 1982 r. wielkich pieców w hutach Magnito- 
gorskiej i Kuznieckiej. Z węgla Zagłębia 
Kuznieckiego nie można było otrzymać koksu 
o takiej wysokiej liczbie bębnowej (wg Sund- 
grena), jaką posiadał koks z Zagłębia Donieckie- 
go. Często koks kuzniecki posiadał liczbę bębno- 
wą niższą od minimum dopuszczalnego dla kok- 
su donieckiego, a mimo to wielkie piece oby- 
dwóch hut pracowały zadowalająco (12). 


Dla informacji należy wspomnieć, że 
w ZSRR wymagania odnośnie próby kębnowej 
koksu wielkopiecowego nie są traktowane tak 
szablonowo i rygorystycznie jak to często ma 
miejsce w innych krajach. Tak np. dla koksu 
donieckiego, którego wytrzymałość, określana 
na podstawie normalnego bębna Sundgrena wy- 
raża się liczbami bębnowymi od 310 do 330 (lub 
w procentach ciężaru wziętego do badania kok- 


su od 75,6 do 80,5%), ustalono jako minimum 
liczbę bębnową 300 (73%), mimo to jednak dla 
czterech koksowni donieckich zmniejszono od- 
nośne wymagania na 290 (70,7%) (13). 


Dlą kosów wielkopiecowych, produkowanych 
z węgli, pochodzących z innych zagłębi, dopusz- 
czalne minimalne liczby bębnowe ustalono je- 
szcze niższe, stwierdzono bcwiem doświadczal- 
nie za pomocą próbnych wytopów, że całkowi- 
cie nadające się do celów hutniczych keksy pro- 
aukowane z węgli Zagłębia Kuznieckiego i Ka- 
ragandzkiego mogą posiadać znacznie niższe 
wskaźniki bębnowe 289 — 278, a nawet 210, 
jak to zdarza się w przypadku koksu Nr 6 (tabl. 
II) Załączoną tabl. II zawiera zestawienie wła- 
sności koksów i wyników pracy wielkiego 
pieca Nr 1 huty Magnitogorskiej, o po- 
jemności 1180 m i wysokości 30,5 m, w którym 
przeprowadzono w latach 1939 — 1940 próbne 
porównawcze wytopy na omawianych koksach. 
Poszczególne wytopy. przeprowadzone były 
w ciągu minimum 15 dni, zawsze w tym sa- 
mym piecu, przy tej samej mieszance rudy i na- 
miarze dającym normalną surówkę miartenow- 
ską (14). 

Również specjalne obserwacje pracy wiel- 
kiego pieca huty Zaporożskiej w zależności od 
jakości koksu wykazały, że wskaźniki próby bę- 
bnowej nie dają dostatecznie pewnej oceny me- 
chanicznych własności koksu (rys. 1). Z prze- 
biegu krzywej widać, że przy najniższej liczbie 
bębnowej w ostatnim okresie obserwacji wy- 
dajność badanego wielkiego pieca była najwyż- 
sza i odwrotnie w pierwszym okresie obserwa- 
cji przy tej samej wartości liczby bębnowej 
wydajność była najniższa. Wskazuje to, iż pró- 
ba kębnowa nie jest dokładnym wskaźnikiem 
jakości koksu (15). 


Jako przykład jednej z prób poprawy do- 
stosowania wyników próby bębnowej do po- 
trzeb hutnictwa przytoczymy, iż w czasie dru- 
giej wojny Światowej francuski inżynier Thi- 
baut, otrzymując do pracy wielkich pieców 


950 1000 
Wydajność wieńkiego pieca /24godZ. 


850 900 


Rys. 1 
Zależność wydajności wielkiego pieca od liczby 
bębnowej Sundgerena 
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TABLICA II 
Własności koksów oraz wyniki pracy wielkiego pieca Nr 1 huty Magnitogorskiej 
SRB Prze- | Roz- Ciśnie Własności ; Strona 
, bębno Ilość ciętna | chód | nie fizyczne cytowa- 
Nr Koks wa wg, miału produkcja w kg/ t dmu- i nego 
Sund- (10mm) surówki | suró- | chu | chemiczne dzieła 
- z d grena | t24 h | wki | at | koksu Pawłowa 
Kcksownia huty Kuznieckiej jporowatość 48%, 
Normalny ruchowy | oe w 
I 70% węgla prokopiewskiego (K) | ok. "A i GRE 4444 
30% wegla osinowskiego (PŻ) 5go Mor ERacena 1534 780 | ESEE 218/214 
ti A DR MM 1 zę | | 0,04— —00450/o P 
nie- | i o | iv $ 
i i A iększa | 
60% węgla prokopiewskiego (K) | ok. Na ; W Sag: d 
2 | 40% węgla leninskiego (G) 200 o a 1506 BRE 214 
<>. A m |= Nr 1 a 2.  4lha8_1 
Koksowniaą huty y Moagnitogerskiej | 
83 Normalny ruchowy 280 1412 802 10,60-0,64*/,8- 216 
| o 20% | o18t mie i 
| większa | mniejsza  8C0 | 1,83 poriołu 
4 100% wegla karagandzkiego 274 niż niż | do 1,090/,8 215 
w koksie przy koksie | 1,4 0,0370/,P 
i Nr3 | MNs | | | i 
85% węgla karagandzkiego powyżej 777 | 14,40% popiołu 215 
15% węgla leninskiego s planowanej | | PWR ŻE m 
| | o 2% | 
| o 1000 | 0 7% _ |mniej- 16,6", 
6 50% węgla karagandzkiego | mniejsza | Uwe SZY papiru, 217 
50% węgla leninskiego | 210 niż w koksie od OTI AS | 
| Nr 4 pE plano- ` 0.027 0% P 


koks francuski, belgijski i niemiecki o najroz- 
maitszych własnościach fizycznych i mecha- 
nicznych, zauważył, że koks, dający takie sa- 
me wyniki przy próbie bębrnowej, daje tym le- 
psze wyniki przy wytopie wielkopiecowym im 
jest on „lżejszy“. Tej własności koksów nie 
wyraża ich ciężar właściwy, ani ich porowatość; 
koksy takie mają specyficzną budowę niezbyt 
dużych por, nie są jednak budowy zbitej, gę- 
stej i kamyczkowatej. Jako wyraz tej własno- 
ści koksu zaproponował Thibaut ciężar nasypo- 
wy, który zawiera w sobie również czynnik ka- 
wałkowatości koksu, mający jak wiadomo duży 
wpływ na jego ciężar nasypowy. 

Próbę zastosowania tej wielkości do oceny 
koksu wielkopiecowego wprowadził już A. Kil- 
ling (1931), lecz we właściwym świetle zagad- 
nienie to przedstawił dopiero Thibaut (16). 

Na podstawie badań bardzo wielkiej ilości 
różnych koksów Thibaut zaproponwał następu- 
jący wzór dla oceny jakości koksu: 


K = ky F ky, = kiy — 2005 


gdzie: K = wskaźnik jakości koksu 
k,, = procentowa ilość frakcji >> 40 mm 
po próbie bębnowej 
K == procentowa ilość frakcji > 20 mm 
po próbie BEDROWI 
Kio == procentowa ilość frakcji < 10 mm 
po próbie bębnowej 
y = cięzar nasypowy suchego koksu 
w t/m’. 
Spółczynnik 200 jest tak duży, że wpływ 


ciężaru nasypowęgo na wskaźnik jakości koksu 


wanej 


jest bardzo znaczny. Wg Thibaut dla dobrego 
koksu K winien być nie mniejszy od 65, lecz 
może dochodzić do 75. 


Mając na uwadze, że ciężar nasypowy koksu 
waha się w stosunkowo wąskich granicach, 
można wyciągnąć wniosek, że zwykle wartość 
liczbowa ostatniego wyrazu wzoru Thibaut wa- 
ha się od 90 (dla wytrzymałego koksu) do 100. 
Dlatego suma algebraiczna pierwszych trzech 
wyrazów, których wartości otrzymujemy 
z próby bębnowej, powinna być zbliżona do 
165, jeśli Kkonkluzia Thibaut jest słuszna. 
Jednakże zastrzega się on, że dla koksu, różnią- 
cego się swymi własnościami od tych z jaki- 
mi on pracował, wartość spółczynników może 
być inna, lecz łatwo jest je ustalić uznając 
słuszność wzoru. 


Według Syskowa (17) przyjęte przez Thibaut 
zestawienie uzysków frakcji z ciężarem nasy- 
Ekowym posiada charakter czysto empiryczny 
i nie może służyć jako pewne kryterium do 
cceny jakości koksu wielkopiecowego. Syskow 
jest natomiast zdania, iż własności fizyko-me- 
chaniczne koksu wielkopiecowego, wpływające 
na jego zachowanie się w wielkim piecu, moga 
być uogólnione pod postacią wskaźnika prze- 
puszczalności gazów przez ładunek koksu. 
Wskaźnik ten zależny jest oczywiście od składu 
sitcwego koksu idącego do wielkiego pieca. 


Ponieważ przy ocenie koksu na podstawie 
jego składu sitowego, trzeba uwzględniać rów- 
nocześnie wpływ kilku frakcji koksu, różnią- 
cych się między sobą wielkością kawałków, 
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więc ocena taka jest bardzo subiektywną — 
czynione były przeto próby pewnych uogólnień, 
Propcnowano więc oceniać koks na podstawie 
równomierności jego kawałków, lub też ną pod- 
stawie wielkości przeciętnego ich poprzeczne- 
go przekroju. Jednakże ocena koksu wg jedne- 
go z tych wskaźników może być słuszną tylko 
w wypadku stałej i dostatecznej wielkości dru- 
giego z tych wskaźników. Tak np. koks bardzo 
jednorodny pod względem wymiarów kawał- 
ków, przy małym ich poprzecznym przekroju 
może okazać się zupełnie nienadającym się do 
wielkiego pieca; przy takim więc sposobie oce- 
ny koksu muszą być stosowane równocześnie 
obydwa wskaźniki. 


Ażeby zapobiec subiektywności oceny koksu 
za pomocą tych dwóch wskaźników, Syskow, 
wychodząc z założenia, że są one ściśle związane 
z przepuszczalnością gazów przez nasyp mate- 
riałów kawałkowych, zastąpił je jednym spół- 
czynnikiem charakteryzującym spadek ogólnego 
ciśnienia gazów przy ich ruchu przez warstwę 
koksu. 


Z poprzednich prac tego autora wynika, że 
skład sitowy koksu skipowego jest dosyć do- 
brym wskaźnikiem’ przepuszczalności wsadu 
wielkopiecowego, dlatego, charakteryzując in- 
tensywność procesu wielkopiecowego w pierw- 
szym przybliżeniu można rzeczywisty skład si- 
towy koksu w wielkim piecu zastąpić danymi 
analizy sitowej koksu skipowego, nie biorąc pod 
uwagę procesu rozkruszania się różnych frakcji 
na drodze od gardzieli do garu. 


Syskow zaleca frakcjonować koks przy uży- 
ciu sit 80, 60, 40 25 i 10 mm, nie zaś, jak to 
stosowane jest obecnie, tylko przez sita 80, 40 
i 25 lub 70, 40 i 25 mm, tłumacząc celowość 
wprowadzenia 60 mm sita pośredniego tym, 
iż w wielkim piecu frakcji koksu 40—80 mm 
powstaje zwykle powyżej 50%, 


Oznaczywszy wielkości uzysków poszcze- 
gólnych frakcji koksu, jakość jego określa się 
na podstawie spółczynnika h, charakteryzujące- 
go opór stawiany ruchowi gazów przez sześcian 
koksu o wadze 1 kg. 


Wartość h uzależniona jest od wielkości ob- 
jętości pustych przestrzeni pomiędzy kawałka- 
mi w masie 1 kg koksu (Vy cm) i od po- 
wierzchni kawałków (S cm”). Do obliczenia h 
można stosować następujący wzór: 


3 
Vp +1000 |2+ 


h= 100 (etaty 


300° S 
3 
(Vp + oc >| 
Nie przytaczając dla braku miejsca wzorów 
proponowanych do obliczania Vp i S, podamy 
jedynie wzory ostateczne do wyliczania tych 
wartości przy stosowaniu kompletu sit 80, 60, 
40, 25 i 10 mm: 


V 15,5 a + 113% 


p = AF gi aş aE 7,6 
a; -|- 6,7 Ag + 6,3 ao cm /kg 


Nr 7 — 8 
S = 6,7 a +.8,6 a, + 12,0 a, + 18,5 
a; -- 34,3 a, + 120,0 ao cm*/kg. 
gdzie: a a ae 3 a, ax, 


oznaczają procentowe udziały frakcji: 
> 80, 60—80, 40—60, 25—40, 10—25 <10 mm. 


Jakość koksu pod względem jego własności 
fizyko-mechanicznych jest tym lepsza im 
mniejszą wartość posiada spółczynnik h. 


Przy badaniu koksu huty Nowo-Tagilskiej 
wartość tą wahała się w granicach 777 do 1115: 
zwykły koks niesortowany posiadał h = 900 
do 950. Koks posiadający h mniejsze od 900, 
w warunkach pracy huty N— T można uwa- 
żać za dobry, przy h > 950 jakość koksu należy 
uważać za obniżoną. 


Podwyższenie równomierności grubych ka- 
wałków: koksu doprowadza do powiększenia su- 
my pustych przestrzeni w masie koksu Vy, 
a to z kolei rzeczy wpływa na obniżenie warto- 
ści h, tzn., że jakość koksu poprawia się. 


Zwiększenie wymiarów kawałków połączo- 
ne jest ze zmniejszeniem ich całkowitej po- 
wierzchni S, co również wpływa na zmniejsze- 
nie h i podwyższa jakość koksu. 


Syskow zwraca uwagę na konieczność na- 
gromadzenia materiału doświadczalnego, który 
pozwoli na ustalenie normalnych wartości h 
dla koksów niesortowanych, produkowanych 
przez różne koksawnie. Następnie, zmieniając 
czynniki wpływające na jakość koksu, należy 
dążyć do otrzymania koksu o możliwie jak naj- 
mniejszej wartości h. Wskaźnik ten, mający 
ścisły związek z charakterystyką pracy wiel- 
kiego pieca, daje dokładniejszą ocenę jakości 
kcksu niż uzysk dużych kawałków w bębnie 
Sundgrena. 


Nowoczesne metody oceny jakości koksu 


O jednym z nowoczesnych kierunków 
w: ocenie koksów hutniczych informuje nas pra- 
ca cpublikowana przez Bruka i współpracowni- 
ków (18). Autorzy ci, wychodząc z podobnych 
założeń jak Syskow (17), stwierdzają, iż prze- 
puszczalność gazów przez namiar koksowy, zaj- 
mujący do % użytecznej objętości wielkiego 
pieca i pozostający w fazie stałej aż do poziomu 
dysz, jest jednym z, ważniejszych czynników, od 
których zależy wydajność i prawidłowy bieg 
wielkich pieców. Jednakże przepuszczalność 
dla gazów warstw materiałów idących do to- 
pienia zależy nie tylko od kawałkowatości po- 
szczególnych frakcji koksu i ich procentowego 
udziału, lecz również i od wytrzymałości koksu, 
gdyż mało wytrzymały koks może szybko za- 
tkać piec miałem i pogorszyć jego pracę. Dla- 
tego więc przy ocenie jakości koksu wielkopie- 
cowego należy brać pod uwagę, prócz jego 
składu sitowego, również jego mechaniczną wy- 
trzymałość. 


Nr 1 — 8 


Ponieważ kawałki koksu w wielkim piecu 
nieustannie przesuwając się, ulegają równo- 
cześnie wpływom cieplnym, chemicznym 1 me- 
chanicznym, więc kryterium do oceny fizyko- 
mechanicznych własności koksu winno na- 
dawać się nie tylko do koksu idącego do wiel- 
kiego pieca, lecz również do koksu zmieniają- 
cego swe własności w warunkach pracy tego 
pieca. Przy badaniach tego rodzaju dynamiki 
rozkruszania się koksu kawałkowego stosowano 
w poprzednich pracąch Bruka, Sapożnikowa 
i Syskowa metodę używania kolejno następu- 
jących po sobie mechanicznych sił rozkruszają- 
cych i szczegółową analizę składu sitowego 
przed i po działaniu tych sił. Ponieważ jednak 
analiza składu sitowego jest dość uciążliwa 
i długotrwała, Bruk i współpracownicy zastąpili 
ją oznaczeniem aerodynamicznej charakterysty- 
ki koksu, tzn. strat ciśnienia przy przedmuchi- 
waniu przez warstwę badanego koksu ustalonej 
ilości powietrza przy odpowiedaio riezmien- 
nych warunkach doświadczenia. 


Przy badaniu dynamiki rozdrabniania próby 
koksu oznacza się początkową wielkość straty 
ciśnienia /APo, następnie przenosi się badana 
próbę do bębna, w którym bębnuje się ją 
w ciągu 2 minut z szybkością 25 obr/min, po 
czym po dokładnym wymieszaniu ponownie 
przenosi się ją do cylindra aparatu aerodyna- 
micznego i znów określa się stratę ciśnienia 
APx. Doświadczenie powtarza się dotąd, aż 
przebieg krzywej straty ciśnienia stanie się 
bardziej płaski, tzn. do chwili stwierdzenia usta- 
lenia się procesu rozdrabniania. 


Stopniowo wzrastający stopień rozdrobnienia 
koksu, oraz zmiany wzajemnego rozłożenia się 
kawałków o różnych wymiarach i kształtach 


mają znaczny wpływ na przepuszczalność gazów: 


przez koks xawałkowy (tabl. III). 


TABLICA II 


Zależność przepuszczalności gazów od składu sitowego 


koksu 

Frakcja | Przeciętna śred- | Ciężar nasypowy | Strata ciśhienia 

mim | nica kawałków kg'm* mm słupa H,O 

F (ENEA M A 
I 

> 80 90 454 0,66 
40-80 60 493 1,60 
25-40 32,5 506 3,76 

0-25 12,5 625 53,0 
Analiza krzywej rozdrabniania koksu 


(rys. 2) daje możność ustalenią charakterystycz- 
nych własności różnych sortymentów koksu. 
Wartość początkowej straty ciśnenia /APo cha- 
rakteryzuje koks wyjściowy, a płaszczyzna Z 
ną wykresie charakteryzuje sumaryczny efekt 
rozdrabniania. Kąt « wyraża wpływ na roz- 
drobnienie szczelinowatości 1-go rzędu; kąt B 
ścieralność, tzn. wpływ: szczelinowatości wyż- 
szych rzędów; odcinek ab krzywej wyraża 
wpływ szczelinowatości rzędów pośrednich. 
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Wykres klasyfikacyjny na podstawie wskaźników 
aerodynamicznych 


Zasadniczymi parametrami aerodynamiczne- 
go badania koksu okazały się APo i £, na pod- 
stawie których można zbudować wykres klasy- 
fikacyjny dla charakteryzowania fizyko-mecha- 
nicznych własności koksu (rys. 3). Na wykre- 
sie tym położenie punktu odpowiadającego da- 
nej próbie koksu, daje charakterystykę własno- 
ści masy nasypowej tej próby. Położenie to 
mierzy się odległością R oznaczoną wg wzoru 


R = y 100 A PÈ +Z, 
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Im odległość ta jest większa tym własno- 
ści koksu są mniej korzystne do wytopów wiel- 
kopiecowych. Tak np. próby 1 i 3, których 
punkty na wykresie leżą dalej od początku 
współrzędnych niż punkty prób 2 i 4, będą da- 
wały większe prawdopodobieństwo niekorzyst- 
nego wpływu na bieg wielkiego pieca niż próby 
2 i4. 

Własności koksu leżącego na prawo od 
prostej ON można poprawić przez sortowanie, 
oddzielając frakcje drobniejsze; wtedy np. 
punkt 3 przesunie się w lewo na tym większą 
cdlegtość im lepiej będzie przeprowadzone sor- 
towanie (3) i wtedy odległość R zmniejszy się. 
Koks leżący na lewo od prostej ON nie da się 
poprawić przez sortowanie, ponieważ stopień 
i charakter jego rozdrobnienia tkwią w natu- 
ralnych własnościach kawałków, zależnych od 
technologii wytwarzania koksu (skład mieszan- 
ki, przemiał, schemat ogrzewania itp.). 

Sapożnikow i Syskow (19) wychodząc ze 
stwierdzonego przez Grossa, Zimmerly i Suyen- 
sona (20) istnienia propocjonalności między pra- 
cą zużytą na rozdrabnianie kwarcu i wytwo- 
rzoną nową powierzchnią (oznaczoną na podsta- 
wie szybkości rozpuszczania się sproszkowane- 
go kwarcu w kwasie fluorowodorowym, przy 
czym szybxzość rozpuszczanią jest proporcjonal- 
na do sumarycznej powierzchni rozpuszczają- 
cych się cząstek kwarcu), dali określenie poję- 
cia wytrzymałości koksu wyrażonej przez pra- 
cę zużytą przy jego rozdrabnianiu na wytworze- 
nie jednostki nowej powierzchni. Dla stwier- 
dzenia zależności między tą pracą i powstającą 
nową powierzchnią poddawali badany kawałko- 
waty koks stopniowej obrókce mechanicznej 
w bębnie obrotowym (metoda stopniowego roz- 
drabniania), mierząc zużytą pracę i odpowiada- 
jący jej przyrost powierzchni we wszystkich 
stadiach stopniowego rozdrabniania, 

Przez odpowiedni dobór stosunku czynników 
rozdrabniających i rozcierających w przekon- 
struowanylm odpowiednio bębnie Rubina, Sa- 
pożnikow i Syskow doszli do tego, że skład si- 
towy prób koksu, wyciągniętych z różnych po- 
ziomów wielkiego pieca, odpowiadał stosunkom 
fracji, dającym się stwierdzić na odpowiednim 
wykresie, przy równoważnych wartościach pra- 
cy zużytej na rozdrobnienie. Należy przy tym 
zaznaczyć, że wymieniony wyżej sposób doboru 
sumy czynników rozdrabniających i stosunek 
ich rodzai (rozdrobnienie i ścieranie) uwzględ- 
nia również i wpływy cieplne, jakim koks ulega 
w wielkim piecu. 

Wymienieni autorzy stwierdzili, że po wy- 
konaniu pewnej określonej sumy pracy czynni- 
ków rozdrabniających, skład sitowy koksu nie- 
omal się ustalą i przy dalszym bębnowaniu 
zmienia się już nieznacznie, Cały więc proces 
stopniowego mechanicznego rozdrabniania 
koksu wielkopiecowego powinno się rozdzielać 
na dwa okresy: okres formowania się składu 
sitowego i okres ustalonego składu sitowego. 
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Podobne zjawiska zachodzą przy pracy wiel- 
kiego pieca przy stosowaniu używanych obecnie 
koksów; w wielkim piecu zachodzi szybka 
zmianą jego składu sitowego, którei towarzy- 
szy powstawanie miału i szybkie zmniejszenie 
się pustych przestrzeni pomiędzy kawałkami 
koksu, wpływa to na zmaiejszenie ilości dmu- 
chu, a przeto i na zmniejszenie wydajności wiel- 
kiego pieca. Wynikło stąd zagadnienie koniecz- 
ności wykonania w sposób sztuczny formowa- 
nia składu sitowego koksu poza wielkim pie- 
cem, a to w celu uniknięcia tworzenia w nim 
nadmiaru miału koksowego i prowadzenia wy- 
topu na koksie o ustalonym już składzie sito. 
wym. W tym wypadku można regulować ciężar 
nasypcwy koksu, a więc i przepuszczalność na- 
boju wielkiego pieca dla gazu. 

Dla urzeczywistnienia tąkich idealnych wa- 
runków wytopu w wielkim piecu, wystarcza 
poddać koks uprzednio nieznacznej obróbce 
mechanicznej i zmniejszyć ciężar nasypowy na- 
boju koksowego za pomocą rozdzielenia go na 
kilka (2—3) frakcji. Koks przygotowany w ta- 
ki sposób będzie w wielkim piecu znacznie 
mniej zmieniał swój skład sitowy, będzie po- 
siadał maksymalną objętość pustych przestrze- 
ni i będzie tworzył małe ilości miału, czyli że 
ze strony koksu będą zapewnione wszystkie 
warunki dobrego biegu wielkiego pieca. Nie 
ulega wątpliwości, że pracując na przygotowa- 
nym w: ten sposób koksie, można znacznie pod- 
nieść wydajność wielkich pieców i zmniejszyć 
spółczynnik rozchodu koksu. Praca na takim 
koksie stwarza również możliwości: zwiększenia 
wysokości wielkich pieców, oraz włączenia do 
produkcji koksu wielkopiecowego  koksowni, 
produkujących obecnie koks opałowy. 

Na podstawie tych prac Sapożnikow (21) 
proponuje wprowadzenie do oceny jakości 
koksu wskaźnika równomierności kawałków 
koksu, który można obliczyć z danych, jakie 
daje zastosowanie omówionej już metody stop- 
niowego rozdrabniania, przy pomocy wzoru: 


godz 


u o a 
od ł do k od (k -- 1) do m 


E 


q = 


gdzie: q — wskaźnik równomierności kawal- 
ków koksu, 
cięzar frakcji w %, 


a zB 

d — przeciętna średnicą kawałków 
koksu w danej frakcji, 

k — wskaźnik frakcji wagowo naj- 
większej, 

m — wskaźnik frakcji wagowo naj- 
mniejszej. 


Pozostałe wskaźniki kolejności fracji odpo- 
wiadają zmniejszającej się przeciętnej średnicy 
kawałków. 

Prócz ilości miału i wskaźnika równomier- 
ności, na podstawie rzeczywistego składu sito- 
wiego można obliczyć reagującą powierzchnię 
koksu, odpowiadającą sumarycznej powierzchni 
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wszystkich frakcji koksu, znajdujących sie na 
danym poziomie pieca. 

Te wskaźniki fizyko-mechanicznych własno- 
ści koksu, wyrażone wielkościami odpowia- 
dającymi stanowi koksu na danym poziomie 
wielkiego pieca, zgadzają się dobrze z wynika- 
mi badań biegu wielkiego pieca na badanym 
koksie. 


Jako przykład podaje Sapożnikow wyniki 
próbnych wytopów przeprowadzonych z kilko- 
ma koksami doświadczalnymi w hucie Magni- 
togorskiej w 1939 roku. Ruchowe wskaźniki 
jakości koksu (wg Sundgrena), wyniki badań 
koksu metodą stopniowego rozdrabniania oraz 
wskaźniki pracy i kiegu wielkiego pieca przyto- 
czone są w tablicy IV. 


TABLICA IV 
Wyniki badań koksu meiodą stopniowego rozdrabniania oraz wskaźniki pracy i biegu wielkiego nieca 
| = Wskaźnik | : Reagu- pmuch | Przepusz- 
Wytrzy-  równomierności Ilość jąca Tem- | Ciś- | Jqość koi 
małość koksu miału na| powierz- | pera- | nie- | dmu.| ° ność 
Nr Nazwa koksu wg | |...  |poziomie| chnia | tura | nie | ctu wsadu 
Sund- | iw na . dysz |koksu na| gmu- | dmu. Qt sprow 
grena szybie |Popomie| w ję |poziomie | chu | chu Qo P 
| dysz dysz wm? oc | P at mm] 
1 | Prokopiewski | 298 | 0252 | 0,150 | 127 | 0,162 | 625 | 1,27 | 2700 61,8 
2 Leninski 258,5 | 0,248 0.142 16,3 0,193 563 1,25 | 2369 61,6 
3 | Osinowski 279,6 | 0,277 | 0,140 17,24 | 0180 | 630 | 1.29 | 2675 66,1 
4 Karagandzki 301,5 | 0,294 0,155 19,7 0,145 692 1,25 | 2700 68,6 
5 Kiztelowski 299,5 0,238 0,138 20,3 0,152 575 1,27 | 2741 61,2 
6 | Osinowski I E | 0,328 eż = 2 690 | 1,21 | 2800 72.6 
Autorzy ci przeprowadzili analizę i porów- 4 
nanie fizyko-mechanicznych wskaźników wła- Gzprow. 
sności koksu, otrzymanych przy zastosowaniu p 


metody stopniowego rozdrabniania z własno- 
ściami biegu wielkiego pieca na każdym z þa- 
danych koksów. 


Interesowała ich przede wszystkim zależ- 
ność między zdolnością przyjmowania przez 
wielki piec dmuchu i charakterystyką rzeczywi- 
stego sitowego składu koksu. W tym celu po- 
równano przepuszczalność wsadu wielkopieco- 
wego ze wskaźnikami równomierności kawał- 
ków koksu. 


Przepuszczalność wsadu dla gazów wyraża- 


no stosunkiem ilości dmuchu do ciśnienia 
dmuchu: 
Q! sprow. 
P 


gdzie Q' prow. jest ilością dmuchu sprowadzoną 
do warunków normalnych i przeliczoną na tem- 
peraturę dmuchu. Wskaźnik równomierności ka- 
wałków obliczony był dla koksu odpowiadają- 
cego jego stanowi w szybie wielkiego pieca. 
Z graficznego przedstawienia zależności między 
przepuszczalnością naboju i wskaźnikiem rów- 
nomierności kawałków koksu (rys. 4) wynika 
znaczenie wskaźnika równomierności koksu. 
Wielki piec może przyjąć tym więcej dmuchu 
im większy jest wskaźnik q, odpowiadający 
stanowi koksu w wielkim piecu. Tak więc me- 
. toda stopniowego stosowania czynników roz- 
drabniających daje możność określenia jednego 
z najważniejszych wskaźników fizycznych 
własności koksu — zdolności do zapewnienia 
potrzebnej dla wytopu wielkopiecowego ilości 
amuchu. u 


0.26 


0.24 0.28 0.30 


Rys. 4 


Zależność między „przepuszczalnością naboju wiel- 
kiego pieca* a wskaźnikiem równomierności kawał- 
ków koksu w szybie wielkiego pieca 


Analizy gazów pobranych w różnych odle- 
głościach od Środka pieca dały możność usta- 
lenia charakteru pracy pieca w różnych miej- 
scach jego przekroju. Tak więc na koksie Ne 1 
wielki piec pracował nadzwyczaj równo i skład 
gazów zmieniał się od ścian pieca do osi w spo- 
sób normalny, podczas gdy przy koksie Nr 5 
miał miejsce ostro zaznaczający się obrzeżny 
bieg pieca. Zamieszczone w tabl. IV wskaźni- 
ki jakości koksu wyjaśniają nam te właściwo- 
ści biegu wielkiego pieca naa wymienionych 
koksach. Koks Nr 1 cechuje większy wskażnik 
równomierności na poziomie dysz (0,150) i naj- 
mniejsza ilość miału (12,7%). Wskutek tego 
obiętość pustych przestrzeni przy koksie Nr 1 
w strefie utleniającej powinna być duża. Nato- 
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miast wprost przeciwnie koks Nr 5 wyróżnia 
się najmniejszym wskaźnikiem równomierności 
(0,138) i największą ilością miału w strefie dysz 
(20,3%), a więc objętość pustych przestrzeni 
między kawałkami tego koksu w strefie utle- 
niającej była najmniejsza. W ten sposób prze- 
puszczalność obu koksów dla gazu w strefie 
utleniającej była różna, ciśnienie zaś dmuchu 
było jednakowe (1,27), przeto gazy pod tym sa- 
mym ciśnieniem przy wytopie na koksie Nr 1 
mogły przeniknąć w większych ilościach do osi 
pieca, podczas gdy przy koksie Nr 5 docierała 
tam tylko ograniczona ilość dmuchu, główna 
zaś masa gazów podążała w górę, dając stwier- 
dzony przy badaniach bieg obrzeżny. 


Koks Nr 4 różni się nieznacznie od Nr 5 
co do ilości miału (19,7 wobec 20,3%), jednak- 
że wskaźnik równomierności koksu na pozio- 
mie dysz jest w tym koksie największy (0,155, 
dla Nr 5 najniższy 0,138). Tak wysoki wska- 
źnik równomierności zapewniał dobrą przepu- 
szczalność koksu Nr 4 w strefie utleniającej 
i przy ciśnieniu dmuchu 1,25, gazy rozdzielały 
się dostatecznie równomiernie w. przekroju 
pieca. 

Przeprowadzone porównania wskazują, jak 
szkodliwą rolę dla prawidłowego biegu wiel- 
kiego pieca grają skłonności koksu do wytwa- 
rzania dużej ilości miału w wielkim piecu i nie- 
możność przy pracy na nieprzygotowanych 
koksach utrzymania wysokiego wskaźnika ró- 
wnomierności kawałków. 

Koksy Nr 2 i 4 różnią się znacznie wielko- 
ścią powierzchni reagującej w strefie utleniają- 
cej. Koks Nr 2 wyróżnia się największą po- 
wierzchnią reagującą (0,193), podczas gdy 
w koksie Nr 4 jest ona najmniejsza (0,145). 
Stosownie do powierzchni reagującej mamy 
odpowiednie nagrzanie dmuchu. W wypadku 
koksu Nr 4 temperatura była najwyższa (692°); 
dzięki niewielkiej reagującej powierzchni kok- 
su strefa utleniająca w wielkim piecu była roz- 
ciagnięta i to dało możność znacznego podwyż- 
szenia nagrzania dmuchu, bez obawy o nadmier- 
ne skrócenie strefy utleniającej, kosztem przy- 
spieszonego spalania przy bardzo wysokiej tem- 
peraturze. Przy wytapianiu surówki na kok- 
sie Nr 2, z maksymalną powierzchnią reagują- 
cą, strefa utleniająca jest skrócona i to spowo- 
dowało obniżony nagrzew dmuchu w ciągu ca- 
łego okresu badań (563°), — najniższe nagrza- 
nie dmuchu w tabl. IV. 


Próba bębnowa Sundgrena, jak to widać 
z tabl. IV, jest wskaźnikiem zupełnie przypad- 
kowym. Tak np. dla koksów Nr 1i5 próba bę- 
bnowa jest praktycznie jednakowa (298 i 239,5), 
podczas gdy bieg pieca w obu wypadkach był 
zupełnie różny. Dla koksu Nr 4 i 2 liczby bę- 
bnowe różnią się najwięcej (301,5 i 258,5), przy 
czym dlą koksu Nr 2 leży ona znacznie poniżej 
normalnie wymaganego minimum, a mimo to 
wielki piec szedł jednakowo równo i nawet na 
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koksie Nr 2 dał nieco wyższą wydajność niż 
na koksie Nr 4. 


Sapożnikow i Syskow rozpatrując przy po- 
mocy proponowanej przez nich metody stopnio- 
wego rozdrabniania, charakterystyki wytrzy- 
małości próbnych koksów magnitorskich na 
wykresie podającym zmiany wytrzymałości ba- 
danych koksów w zależności od stopnia ich ob- 
rébki mechanicznej (rys. 5), doszli do następu- 
jących wniosków. 

Biorąc pod uwagę najpierw Krzywoliniowe 
części krzywych, wyrażające zmianę wytrzyma- 
S W zależności 
ed postępującej obróbki mechanicznej(A) wi- 
dać, że największą wytrzymałość posiada koks 
Nr 1, którego krzywa zajmuje najwyższe po- 
łożenie, za aim idą w kolejności zmniejszanią się 
wytrzymałości koksu Nr 2 i 3. Wytrzymałości 
koksów Nr 415 są znacznie mniejsze — krzy- 
woliniowa część krzywych dla tych koksów 
przebiega znacznie niżej od pierwszych trzech. 
W całkowitej zgodności ze spadkiem wytrzyma- 
łości koksów kawałkowych od Nr 1 do Nr 5 
wzrastą ilość miału na poziomie dysz: 12,7 — 
16,3 — 17,24 — 19,7 — 20,3% (tabl. IV). 

A zatem im mniejsza jest wytrzymałość ka- 
wałkowatego koksu, tym większą ilość miału bę- 
dzie on dawał w wielkim piecu. Jednakże zu- 


łości koksu kawałkowego 


Rys. 5 
Zależność wytrzymałości próbnych koksów magnito- 
gorskich od stopnia obróbki mechanicznej 
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pelne inaczej układa się RAN koksów wg 
wytrzymałości ich właściwej substancji kokso- 
wej. Jak widać z rys. 5 krzywe wytrzymałości 
koksów Nr 4 i 5 w dalszych stadiach obróbki 
mechan cznej przecinają krzywe koksów Nr 3 
i 2, wskazując, że wytrzymałość samej substan- 
cji koksowej koksu Nr 4 i 5 jest większa niż 
Nr 2 i 3 i ustępuje tylko próbie koksu Ne 1. 
A więc, mała wytrzymałość koksów 4 i 5i duża 
ilość mału, który cne tworzą w wielk'm piecu, 
spowodowane są nadmiernym osłabieniem tych 
koksów przez szczeliny. 

Koksy Nr 4i5, różniące się n'eznacznie wy- 
trzymałośc:'ą przed wejściem do wielkiego pieca 
(początkowo wszystkie odcinki krzywych na 
rys. 5 prawie się zlewają), w wielk'm piecu 
okazują się dwa razy słabsze od koksu Nr 3, 
jednakże jeśli je uprzednio poddać obróbce me- 
chan'cznej stają się one 1% razy mocniejsze od 
koksu Nr 3. Wskazuje to, jąk pożądany efekt 
csiągnąć można przez uprzednie mechaniczne 
przygotowanie niektórych rodzaj koksów. 

W swej najnowszej pracy z 1947 r. Sapożni- 
kow (22) stwierdza, że o ile przy transporcie 
koksu do huty jego kruszenie s'ę następuje wy- 
łącznie pod wpływem czynników mechan:cz- 
nych o tyle w samym wielkim piecu koks kru- 
szy się w głównej mierze pod wpływem wyso- 
k'ej temperatury, przy czym wpływ cieplny jest 
znacznie silniejszy od mechan'cznego i rozdra- 
bnian'e koksu pod jego wpływem idzie znacz- 
n'e dalej a'ż pod działaniem czynników mecha- 
n'cznych. W obydwóch wypadkach proces roz- 
kruszan'a przebiega wzdłuż tej samej siatki, 
tzw. słabych miejsc i szczelin już istniejących 
w kawałkach koksu. 

Saccżn kow i Sp'eranskaja (22) stwierdzili, 
że ilość kawałków koksu zawartych w 1 kilogra- 
mie jest odwrotnie proporcjonalna do sześc anu 
przeciętnej średnicy kawałków i dla wszystkich 
frakcji wyraża się tym samym wzorem: 


A 


dë 
gdzie: d — przecętna średnicą kawałków da- 
nej frakcji koksu w cm, 
A — spółczynn'k kształtu kawałków. 

Im A posiada większą wartość tym kształt 
kawałków koksu jest więcej n'eprawidłowy. 
Tak np. zwykłe koksy don'eckie pos'adają 
A = 1900, kuzn'eck'e A = 1550, co wskazuje, 
że kawałki koksu kuznieckiego posiadają wię- 
cej prawidłowy kształt od don'eckiego. Tyr 
też tłumaczy się fakt, iż przy pracy wielk'ch 
pieców na koksie kuznieck'm dmuch napotyka 
na większe opory niż przy pracy na koksie do- 
nieckim. 

' Proces rozdrabn'an'a koksu można przed- 
stawić za pomacą dwóch krzywych różniczko- 
wych wyrażających rozdział poszczególnych 
frakcji koksu wg wielkości kawałków przed 
rezpoczęc'em i po ukończeniu pewnej fazy pro- 
cesu rozdrabniania (rys. 6). 
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rys. 6 
Wykres procesu rozdrabniania koksu 


Powierzchn'a cgraniczona przez krzywą I 
wyraża ilość kawałków w: 100 kg danego koksu 
przed rozpoczęciem jego roz zdrabn: an'a (È pocz) 
Powierzchn a ogran czcną przez krzywą II — 
ilość kawałków w 100 kg koksu po ukończeniu 
procesu rczdrabn'ania (Ż kosc). Różnica po- 
wierzchni do punktu przecięcia krzywych I 
i II wyraża ilość rozkruszonycna grubych kawal- 
ków w 100 kg koksu (Ż rk-), a po przecięciu 
sę — ilość powstałych drobnych kawałków 
(È powst. ). Stąd wynika, że 


2 końc. =2 pacz. FP powst. Ź rozkr, 


Stwierdzono doświadczalnie, że stosunek 


jest w.elkością stałą dla tego samego koksu we 
wszystx.ch stadiach procesu jego rozdrabnian: a. 


Rozwiązując to równanie względem Ź' pomt. 
i podstawiając otrzymaną wartość do równania 
poprzedniego, otrzymamy 


Ž koie. = © pocz + 2 rozkr. (F— 1). 


Jeżeli (F — 1) oznaczamy przez £, to otrzy- 
mamy równanie procesu rozkruszania koksu 
w ostatecznej postaci 


Ż końc. = Ż pocz rf Z rozkr.. 


Jest to równan'e lnii prostej, w którym f 
jest tangensem kąta nacnylen'a prostej — wska- 
zuje on na jaką ilość drobny ch kawałków roz- 
pada się każdy rozkruszający się gruby kawalek 
koksu i wyraża gęstość siatki szczelin i słabych 
miejsc w kawałkach, wzdłuż których następuje 
ich rozkruszaa e. Wskaźnik f charakteryzuje 
również równcmierność wielkości kawałków 
koksu. 


W zależności cd wskaźnika gęstości siatki 
szczeln (f) zmienią się wielkość kawałków 
koksu w spadkach normaln'e pracujących wiel- 
k'ch pieców Zagłębia Donieckiego i Kuzn'ec- 
kiego. Ilość większych od 15 mm kawałków 
w 100 kg koksu wzrasta prawidłowo od 5000 do 
10000 przy wzroście £ od 8 do 30. 
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30 Na szeregu wykresów autorzy udowodnili 
3a w bardzo przekonywujący sposób, że charakte- 
ść rystyki stanu koksu w wielkim piecu (wielkość 

kawałków koksu i ilość miału koksowego wy- 
z twarzającego się w spadkach) w bardzo małym 
R stopniu zależą od liczby bębnowej. Przy tej 
& 20 samej wartości, lub nawet przy wzroście lezby 
$ s kębnowej, ilość miału w spadkach może wahać 
16 się cd 6 do 42,5% dla koksu kuznieckiego i od 
W 4,5 do 14% dla koksu donieckiego. Wielkość ka- 
S i wałków koksu na dolnych poziomach wielkiego 
a pieca również nie wykazuje żadnej zależności 
è e od liczby bębnowej. 
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Rys. 7 
Zależność ilości miału tworzącego się w spadkach 
wielkiego pieca od wskaźnika f 


Na rysunku 7 przedstawiono dane odnoszą- 
ce s'ę do ilości miału koksowego od 5 do 25 mm, 
tworzącego się w przestronie i spadkach wiel- 
kich pieców, pracujących na koksach z węgli 
kuzn'eckich i don'eckich. Widać tu wyraźnie 
zeleżność ilości mału koksowego od wartości 
wskażnika f. Jednakże pod tym względem 
kcks kuzniecki różni się od don'eckiego. Przv- 
jednakowych wartośc'ach wskaźn'ków f koks 
z węgli kuznieckich wytwarza w dolnych czę- 
ścach wielkiego pieca znacznie więcej miału 
niż koks z węgli don'eckich. Jest to druga przy- 
czyna, poza wspomn'aną już wyżej większą pra- 
widłowośc ą kształtu, powodująca przy pracy 
na kcksie kuzn* eckim większe opory stawiane 
amuchowi. Obydwa rodzaje koksu układają się 
na rys. 7, każdy wzdłuż swej linii prostej. 


Wskaźn k f daje możność sądzenia o wielko- 
ści kawałków koksu w wielkim piecu, o równo- 
mierności koksu pod względem wymiarów ka- 
wałków i o ilości m'ału tworzącego się w dol- 
nych częśc'ach wielkiego pieca. Im f jest mniej- 
sze, tym wszystkie te wskaźniki są korzystniej- 
sze, tym mniej koks rozkrusza się w wielkich 
piecach. 


Przechodząc do rozważań nad zagadnieniem 
przydatności wyn' ków próby bębnowej do oce- 
ny koksu wielkop'ecowego, autorzy (22) udowo- 
dn'ają jej nieracjonalność w następujący spo- 
sób. 


Zasada próby bębnowej jest następująca: 
Liczba bębnowa jest tym mniejsza im większy 
jest stopień rozdrobn'enia koksu przy stałej licz- 
bie obrotów bębna. Stopień rczdroknienia wy- 
raża się różnicą Ź kanc. Š pwz, a przy stałej 
liczbie obrotów różnicą £ sat. — Zo. 


Omawiana możliwość ostrych wahań wielko- 
Ści kawałków koksu i ilości miału koksowego 
w spadkach wielkich pieców, przy całkowitej 
niezmienności l'ezby bębnowej wyjaśnią nieró- 
wny bieg wielkich pieców i częste zaburzenia 
procesu wielkopiecowego mimo stałości wyni- 
ków próby bębnowej, 


Rys. 8 przedstawia bardzo ważną zależność 
między gęstością siatki szczelin f i mechaniczną 
trwałoścą koksu. Na osi odciętych odłożono 
wskaźn'k f, na osi rzędnych — mechaniczną 
ti wałość koksu, wyrażoną przez pracę mechani- 
czną (w jednostkach umownych) jaką należy 
zużyć na rozkruszen'ie koksu do takiego stanu 
w jakim się on znajduje w spadkach wielkiego 
pieca. 


Również i tutaj koksy z węgli donieckich 
i z węgli kuznieckich ułożyły się każdy wzdłuż 
własnej linii prostej. Widać przy tym, że przy 
wszelkich wartościach f koks doniecki jest 
w przybliżeniu dwukrotnie silniejszy od koksu 
kuznieckiego. Im większą odporność mechani- 
czną posiada każdy z rozpatrywanych rodza- 


Mechaniczna trwołość koksu 
(w jednostkoch umownych) 
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Zależność między gęstością siatki szczelin 1 mecha- 
niczną trwałością koksu 


Nr 1 — 


jów koksu, tym wyższą wartość posiada wskaź- 
nik f. | 


Badania autorów wykazały, że koks wielko- 
piecowy o niskiej trwałości mechanicznej (po- 
siadający małe f) odznacza się niewielką ilościa 
szczeln, głęboko wrzynających się wgłąb ka 
wałków. Wzdłuż tych szczelin, koks łatwo roz- 
pada się na kawałki średniej wielkości już pod 
wpływem n'eznacznych oddziaływań mechani- 
cznych podczas transportu koksu do huty. Na- 
tomiast w wielkim piecu tego rodzaju koks nie 
daje dużych .lości miału i przy opuszczan u się 
od gardzieli do dysz mało zmienia wielkość 
swych kawałków. Przy „łagodnym“ system'e po- 
dawania do oddziału wielkopiecowego (taśmy 
gumowe, mała ilość przeładunków z nieznacz- 
nych wysokości) — koks tego typu dostaje się 
do gardzieli welkiego pieca w dostatecznie du- 
żych kawałkach, dając całkowicie pomyślne wy- 
n'ki wytopu. Przy „brutalnym“ systemie poda- 
wania (istnienie zasobników koksu, brak rynien 
spustowych, przeładunki z dużej wysokości) taki 
koks w gardzieli będzie zawierał znaczną ilość 
kawałków frakcji 25 — 40 mm. Rozdział ga- 
zów w szybie będzie w tym wypadku mniej ró- 
wnom'erny, co powoduje zwiększenie się roz- 
chodu koksu na tonę surówki i zmniejszenie wy- 
dajności pieca. 


Koks o wysokiej trwałości mechanicznej (po- 
siadający wysoką wartość f) odznaczą się bar- 
dzo gęstą siatką drobnych zlokalizowanych 
szczeln. Przeciwstawia się on dobrze oddzia- 
ływaniom mechanicznym podczas transportu. 
Nawet przy stosunkowo brutalnym podawaniu 
taki koks dostaje się do gardzieli wielkiego pie- 
ca w dużych kawałkach. W szybie ten gruby 
koks zachowuje się dobrze: nie rozkruszą się 
silnie i zapewnia stosunkowo dobrą przenikli- 
wość słupa topionych materiałów przez gazy. 
Jednakże w dolnych częśc'ach pieca — w prze- 
stronie i spadkach koks tego typu ulega sil- 
nemu rozkruszeniu cieplnemu i wytwarza dużą 
ilość miału (< 25 mm). Przy żużlach posiada- 
jących dużą lepkość i przy znacznych ilośc'ach 
żużli sprzyja to powstawaniu ciężkiego biegu 
wielkich pieców i wywołuje konieczność czę- 
stego przechodzenia na wolny bieg, co równ'eż 
powoduje spadek wydejności oraz nadmierny 
rozchód koksu. 


Należy również nadmienić, że zachowanie 
się koksu w wielkim p'ecu zależy nie tylko od 
własności węgli, wchodzących w skład kokso- 
wanej mieszanki wsadowej, lecz równ'eż od spo- 
sobu prowadzenia procesu koksowania. Koksy 
wyprodukowane przy dłuższym czasie prażenia 
(19 godz.) w wielkim piecu utrzymywały się 
w większych kawałkach od koksów otrzyma- 
nych przv krótszym czasie prażen'a (13% godz), 
chociaż liczby bębnowe tych ostatnich były 
wyższe (23). 


Na zwiększone ponad normę rozkruszanie się 
koksu w wielkim piecu mają również wpływ 


HUTNIK 


Udzioł frakcji w % 


Rozkruszanie się koksu w wielkim piecu 


postoje pieca, Wykazał to w swej pracy Sapo- 
żnikow (24) podając bardzo ciekawy wykres 
(rys. 9). 


Na wykresie tym rozdrobnienie koksu, po- 
branego z wielkiego pieca bezpośrednio po jego 
zatrzymaniu przedstawione zostało za pomocą 
linii ciągłych, natomiast lin'e przerywane po- 
dają wyniki rozkruszania się kawałków koksu 
po l3-dniowym postoju pieca w celu remontu, 
na pięciu jego różnych poziomach zaznaczonych 
na osi odciętych tego wykresu. 


Jak widać z rys. 9 lnie ciągłe i przerywane 
początkowo (tzn. w górnej części wielkiego pře- 
ca) zlewają się z sobą: poczynając od środka 
wysokości szybu zaczyna się rozchodzenie linii 
pełnych i przerywanych, dopiero w przestronie 
i spadkach zaznacza się jaskrawa różnica w skła- 
dach sitowych koksu, wywołana przez długo- 
trwały postój, w cągu którego koks nie ulegał 
żadnym wpływom oddz'aływań mechan cznych, 
a poddany był jedynie tylko wpływom wyso- 
kiej temperatury. 


Kończąc podany wyżej opis nowoczesnvch 
metod oceny jakości koksu, należy wspomnieć, 
że te same fizyko - mechan'czne własności prze- 
jawiają się odmiennie w zależności od profilu 
wielkiego pieca, jego wysokości, mocy dmuchaw 
powietrznych i nagrzewnice powietrza. Piec n's- 
ki, lub ze stromymi spadkami, lub z niskim 
przestronem, pracujący przy niedostatecznych, 
pod względein mocy, środkach ogrzewających 
i wdmuchujących powietrze, będzie pracował 
równomiernie na stosunkowo słabym koksie. Im 
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raniej strome będą spadki i więcej stromy szyb, 
im większa użyteczną wysokość i im wyższy 
przestron, im ruda będzie drobniejsza i słabszy 
wap eń, im większe odstępy pomiędzy dyszami 
i większa średn:ca garu, im mocniejsze dmucha- 
wy powietrzne i im wyższą temperaturę dmu- 
chu mogą dać nagrzewnice tym wytrzymalszy, 
więcej wolny od miału i drobnych frakcji wi- 
nien być koks, tym wyższa winna być dolna 
granica jego kawalkowatości (25). 


Z referatu powyższego wynika, iż wskaźni- 
ki wytrzymałości, jakie dają stosowane obec- 
nie próby bębnowe, n'e nadają się do oceny ja- 
kości koksu wielkop ecowego, gdyż nie są one 
kryteriami zachowan a się koksu w wielkim pie- 
cu. Ponieważ jednak w obecnym stan'e rzeczy 
n'e posiadamy jeszcze ustalcnej i ogólnie przy- 
jętej metody zastępującej dotychczasowe próby 
bębnowe, te ostatnie winno się jeszcze na ra- 
zje stosować ze względu na konieczność stałej 
kcentroli jakości koksu idącego do wielkiego 
pieca. 


Równocześn'e wydaje się być 
rozważen e możliwości: 

1. Przeprowadzenia badań i obserwacji pracy 
kilku wybranych do tego celu typów na- 
szych wielkich pieców na kilku typowych 
polskich koksach wielkop'ecowych (np. wła- 
sny, Victoria, Ema, Walenty) w celu usta- 
len'a odnośnych wskaźników  produkcyj- 
nych, przy równoczesnym badaniu stosowa. 


aktualnym 


nego koksu za pomocą opisanych nowych 
metod. 

2. Dobranie najodpowiedniejszego gatunku 
koksu dla danego wielkiego pieca (na pod- 
stawie wyników prób wymienionych w 
punkcie 1). 

3. Zrewidowanie dotychczasowych wymagań 
dla koksu wielkopiecowego w tym sensie, 
że zamiast obecnych jednolitych norm dla 
wszystk'ch koksowni i dla wszystkich hut 
wymagan 'a te byłyby zróżnicowane w zale- 
żności od wyników punktów 1 i2. Projekt 
takiego załatwienia należałoby traktować 
jako tymczasowy, do czasu opracowania 
własnych, lub też przyjęca obcych racjo- 
nalnych metod badanią koksu wielkopie- 
cowego. 

4. Wybranie na podstawie uzyskanych l'czb 
metody najlepiej nadającej się do oceny 
koksu wielkopiecowego i ustalen'e jakoś- 
ciowych kryterjów dlą koksu, w zależności 
cd przeznaczen'a do pracy na różnych ty- 
pach pieców o różnej wielkości. 

Zdajemy sobie sprawę z tego, iż przeprowa- 
dzenie propcnzowanych przez nas badań będzie 
może czasami dość uciążliwe, da jednak mate- 
riał konieczny do dalszych rozważań nad zaga- 
dnieniem tak bardzo aktualnym dla naszego 
hutn'ctwa w chwili obecnej. 

Widzimy tu wdzięczne pole do współpracy 
dla placówek naukowych obydwóch za'ntereso- 
wanych przemysłów: hutniczego i węglowego 
— Instytutu Metalurgii i Instytutu Węglowe- 
go. 
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O średnicy i ilości dysz powietrznych wielkiego pieca 


O ilości wprowadzanego do wielkiego pieca 
powietrza decydują — poza pracą dmuchaw — 
średnica i ilość dysz powietrznych w garze. 


Jeśli przez d, oznaczymy średnicę ich ryjka 
(w m), przez n — ich ogólną ilość, a przez w, — 
szybkość wypływu dmuchu z dysz do garu 
(w m/s), wówczas debet dmuchu Q o prężności 
p ata i temperaturze t° C określi wzór: 


c d? 


z Wo (m/s) 


Q = n 

Nie ulega aajmn'ejszej wątpliwości fakt, że 
wielki piec pobierający Q m*js dmuchu o wy- 
maganych warunkach topu: prężności — p ata 
— i temperaturze tC, wskazane wyżej Q m'/fs 
może otrzymywać przy różnych szybkośc' uch 
dmuchu w ryjkach dysz wo m/s, jak również 
przy różnej średn.cy i ilości dysz powietrznych. 
Prawdę tę potwierdzają w całej rozciągłości 
zjawiska, zachodzące w jaskn'ach spalan'a 
i opisane przez autora n niejszego artykułu 
w rozprawie pt. „Teoria różn.czkowan'a wsadu. 
wielkopiecowego*"*): jasknie cpalania przed 
każdą z dysz wydłużają się w kierunku osi 


garu, wzrastając na szerokość i wysokość, 
a więc objętość jaskiń spalania powiększa się 
w wyn'ku zwiększen'a ilości dmuchu (Q m'fs), 
czy też zmn'ejszen'a jego prężności (p ata) lub 
temperatury (t'C). I odwrotnie, objętość jaskiń 
spalania zmniejsza się w następstwie zmniej- 
szenia ilości dmuchu, czy też zwiększenia jego 
prężności i temperatury, co teoretycznie jest 
słuszne i zostało praktycznie udowodnione. 

Materiału do stwierdzenia słuszności teorii 
jask'ń spalan'a dostarczyły autorowi pom'ary 
i badan'a nad garami wielkich pieców USA 
i ZSRR, pieców, które nie posiadają s'Inie za- 
znaczonego różniczkowania wsadu, gdyż wy- 
kazują najniższy, możliwy w ich warunkach 
topu, wydatek koksu. Tak np. w zbadanych 
przez G. Perrota i S. K'nney'a piecach amery- 
kańsk'ch Pensylvania Nr 2 i Ill nois Nr 7, przy 
zawartości Si w surówce 1,2 — 1,3% i przy 
temperaturze dmuchu 594 — 538°C, jego szyb- 
kość w dyszach wynosiła 115 m/s w pierwszym 
i 85,8 m/s w drugim pecu, skąd wynika, że 
wzrostowi średnicy garu odpowiadają pon ższe 
ilości dmuchu o ciśnieniu 1 atm lub o ciśnieniu 
w garze 0,8 atm: 


TABLICA I 
Srednica | Przekrój Ilość | Srubkość |Temperatura 
Piece garu | Qaru dmw hu | w dyszach | dmuchu 
m | A nm? n js | ug 
Pensylvania Nr 2 5,79 26,32 1009 115 594 
Illinois Nr 7 5,18 21.07 916 85,3 588 


Prof. M. A. Pawłow podaje następujące b. 
ciekawe zestawienie, dotyczące pracy garów 


najlepszych amerykańskich i radzieckich wiel- 
kich pieców: 


*) Nakładem miesięcznika „Hutnik“, Warszawa 1930, 
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TABLICA II 
Wyso- Ciśnienia 
i T era- 
kość Średnica R Paliwo w garze | w ruro- | Stosunek 
Piece slupa garu dmuchu (koks) cm sł. jciągu cm| hx:h 
wsadu m oc tę i sł. rtęci 
| m hx h 
Ironton 19,°9 4,57 600 — 650 Utah 61 75,4 0,81 
Holt 19,30 4,42 — Alabama 16,2 67.1 0,87 
Chicago Nr 4 21,67 5,64 614 Illino s 11,7 92,7 0,84 
Nr 1 huty Magnitogorskiej 27,0 7,62 150 kuzniecki 88,0 105,4 0,83 
P E B (1935 r.y 27,0. 7.62 675 = 98,0 110,0 0,83 
„8 „ . Kuznieckiej 26,8 7.62 525 7 115 120,0 0.95 
nt» i 26,8 7.62 500 > 124,5 139,0 0.89 
„2 „ _. Nowolipieckiej 25,8 7,00 750 doniecki 80 89,0 1.90 
r a Zaporoskiej 27,4 8,00 725 k 101 106,5 0,95 


Jeśli szybkość dmuchu w dyszach sprowa- 
dzimy do jzdnakowej temperatury (594'C), to 
dla pieca Iilinojis Nr 7 znajdziemy — zamiast 
65,3 m/s przy 538 € — 91,02 m/s przy 594°C 
Przekonamy się, że po to, by długość jask'ń 
spalania w obu piecach była dostosowana do 
średnicy garu, stosunek średnicy garów pawi- 
nien równać się stosunkowi ilości dmuchu, 
wtłaczanego do tych pieców, jeśli szerokość 
i wysokość jaskiń spalania w obu piecach są je- 
dnakowe. I rzeczywiście: 


5,79 : 5,18 = 1,12 i 1009 : 916 = 1,10 


Natomiast stosunek przekrojów garów 
26,32 : 21,07 = 1,25 odpowiada stosunkowi 
szybkości dmuchu w dyszach obu wielkich pie- 
ców przy temperaturze 594°C — 115 : 91,02 = 
= 1,20. 


Obliczenia, oparte na ustalonych przez ba- 
daczy wym'arach jaskiń spalania, pozwalają 
na znaleziene między wzrostem ich objętości 
dV a wzrostem długości, liczonej po osi dyszy 
dL, takiego oto przybliżonego stosunku: 


dV 
dL 


Za sprawdzian jego słuszności niechaj po- 
służą badana nad wielkim piecem Nr 1 huty 
Magnitogorskiej z 1934 r.*): na dmuchu 
2500 nm /m'n o cśnieniu 1,4 atm (2,4 ata) 
i temperaturze 600°C jaskinia spalania miała 
długości 1500 mm, natomiast na dmuchu 1156 
nm'/min o ciśn'eniu 1,5 atm (2,5 ata) i tempe- 
raturze 550°C długość ta wynosiła 1200 mm. 


Stosunek ilości dmuchu w obu przypadkach 
— z uwzględn eniem jego ciśnienia i tempera- 
tury —- powinien się równać stosunkowi obję- 
tości jaskiń spalania w obu przypadkach: 


550 + 273 
60U + 273 


2500 
1156 


2,5 


A 2,4 


X = 2,12 


Ten ostatni w rzeczywistości wynosił: 


— — 1 == 


Stąd można wnosić, że wielki piec o Śre- 
dnicy garu 8 m, czyli o przekroju 50,26 mř, po- 
winien otrzymać szybkość w dyszach 


115 X 50,26 


TRY = 219 m/s 


Po to zaś, by jaskinie spalania, wydłużając się 


„ku osi garu, jednocześnie powiększyły się na 


szerckość i wysokość, potrzeba do pieca wtła- 
1009 X 8 RAP 

= so > 1.6 = 2230 nm [m.n dmuchu, 
przy ciśnieniu w garze 0,8 atm (1,8 ata) i tem- 
peraturze 594°C. Jeśli zaś ciśnienie dmuchu 
wzrośnie tak, że ciśnienie w garze wzrośnie do 
2,8 ata a temperatura do 700°C, to dla podnie- 
sienia objętości jaskiń spalania do wartości o- 
bliczeniowej trzeba będzie tłoczyć do garu: 


czać 


(700 + 273) 


2,8 
22 SKY OBA E 
iż, X 594 + 273) 


== 3 1 
1.8 3893 nm*”/min 
Przekrój 16 dysz o średnicy 200 mm wyno- 
si 16 X 0,0314 = 05 m”; daje to szybkość dmu- 
3893 
60 Xx 0,5 
czeniu na ciśnienie 2,8 ata i temperaturę 700°C 


1,0 
129,7 X 3,564 X 8 — 165,2 m/s. 


1 


chu w dyszach = 129,7 m/s, w przeli- 


Dla otrzymania ustalonej poprzedn'o szyb- 
kości 219 m/s średn'cę dysz należy zmniejszyć 
z 200 mm na 175 mm: 


3893 
60 X 16 X 0,u236 


— 
= 


1,0 
X 3,564 X B 


3 219 m/s 


*) Prof. M, A, Pawłow. „Mietałłurgia czugu- 
na“. Leningrad — Moskwa 1940, str, 166, 


Nr 4 — 


Można przypuszczać, że w opisany sposób 
da się usunąć różn'czkowanie wsadu w wiel- 
kim piecu Nr 3 huty Zaporoskiej, co zresztą zga- 
dza się z opisanymi przez prof. M. A. Pawło- 
wa próbami nad wtłaczaniem w lecie 1939 r. 
3000 — 3200 nm/min powietrza za pomocą 2 
równocześnie pracujących nań dmuchaw. 

Z obliczenia powyższego wynika, że ciśnie- 
nie w garze wielkiego pieca Nr 3 huty Zaporo- 
skiej powinno wynosić 26 ata (1,8 atm). 
W przeciwnym razie wszystkie wyprowadzone 
przez nas zależności tracą swoją moc, a jaski- 
nie spalania ukształtują się całkiem inaczej niż 
w wielkich piecach Pensylvania Nr 2 i Illinois 
Nr 7, przyjętych przez nas za godny naśladowa- 
nia wzór z powodu całkowitego usunięcia wn'ch 
różniczkowania wsadu, o czym  najdobitniej 
świadczą małe ilości spalanego przed dyszami 
koksu i niski wydatek paliwa na 1 t surówki 
w ogóle. Zachowan e w garze ciśnienia 2,8 ata 
(1,8 atm) będzie — być może — wymagało od- 
działywania na nie od strony gardzieli przez 
podwyższenie ciśnienia wewnątrz całego wiel- 
kiego pieca dla wzmożenia produkcji surówki. 
Jeśli np. — zam'ast cśnienia 2,8 ata — w ga- 
rze 'potrafimy stworzyć, przez wprowadzenie 
do gazociągów dodatkowych oporów, 3,8 ata, 
wówczas ilość wtłaczanego do garu powietrza 


wzrośnie do 3893 z = 5280 nm?/min, co 


2,8 
jest równoznaczne ze wzrostem wytopu su- 
rówki w wielkim piecu Nr 3 huty Zaporoskiej 

1950 X528) 

3893 

= 2640 t, gdyż wielki piec przyjmie wówczas 
nie 3893, lecz 5280 nm? dmuchu na minutę. 
Wzrost ciśnienia we wszystkich miejscach 
wielkiego pieca będzie sprzyjał regularnej pra- 
cy gazów tudzież szybkiemu schodzeniu nabo- 
jów z gardzieli do garu, wobec całkowitego 
usun'ęcia różniczkowania wsadu w wielkim. 
piecu. W tych warunkach dla zachowan'a 
szybkości dmuchu w dyszach na ustalonym dla 
tego p'eca poziomie 219 m/s średnicę ryjka dy- 
szy należy utrzymać równą 175 mm: 


a. X 3,564 —— — 219 m/ 
AWAKE ZE RAA das kć 
Z przytoczonych tu przykładów liczbowych 
widzimy, że szybkość dmuchu w dyszach wo 
m/s jest proporcjonalna do drugiej potęgi śre- 
dnicy garu, co znajduje się w całkowitej zgo- 
dzie z wzorem autora, umieszczonym na str. 59 
studium: „Mechanizm procesu wielkopiecowe- 
gó (na koksie)“ °), który w uproszczonej posta- 
ci (przy i = O) dla wielkich pieców, pozbawio- 
nych różniczkowania wsadu, wygląda tak: 


z teoretycznych 1950 t dziennie do 


: h 3 
n do? Wo = A(d — 2 b)? h — t Sen | 
h? 


2) Nakładem miesięcznika „Hutnik“. Warszawa 


1929, 


AUTNIR 
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gdzie n — ilość dysz powietrznych, 


do — średnica ich ryjka (m), 

w» — szybkość dmuchuwdyszach (m/s), 

A  — pewien spółczynnik, wyobrażają- 
czy ilość koksu (w m'), dopływa- 
jącą ze spadu do dysz powietrz- 
nych na 1 më” wprowadzanego 
przez nie dmuchu, 

d — średnica garu wielkiego pieca 
(m), 

h — wysokość spadu wielkiegc pieca 
(m), 

b — występ rvjka dvsz w głąb garu, 
wynoszący od 0,225 do 0,25 m. 

u — odległość poziomu dysz od po- 
czątku spadu, wynoszącą od 
0,55 do 0,4 m, 

Ł  — stosunek średnicy koła ryjków 


dysz w garze (d — 2b) do średni- 
cy „martwego”* stożka koksu w 
garze na poziomie dysz powietrz- 
nych (d — 20), ponieważ przez c 
oznaczamy zasięg jaskiń spalania, 
liczony od ścian garu w płasz- 
czyźnie dysz powietrznych. War- 
tość stosunku m dla garów 6-me- 
trowych równa się 5,8, a dla 8- 
metrowych 5,3. 


Z powyższego wzoru niezbicie wynika, że 
zakłócenie harmonii między ilością wprowa- 
dzanego przez dysze dmuchu (przy stałych 
wartościach n i do) zachodzi wtedy, gdy przy 
wzroście szybkości jego w dyszach wo pręż- 
ność i temperatura dmuchu pozostają bez zmia- 
ny, albowiem wówczas przy stałości spółczyn- 
nika A równanie traci swój sens. I odwrotnie, 
jeśli chcemy, by wraz ze wzrostem ilości wpro- 
wadzanego do garu dmuchu wzrastałą wartość 
spółczynnika A (albowiem ona jedynie — przy 
stałości d, b, h, u, u — może spowodować. 
zwiększony dopływ koksu ze spadu do dysz), 
musimy zmienić prężność i temperaturę dmu- 
chu. 


Oto dlaczego wzrost wydajności wielkiego 
pieca z 1 m? jego użytecznej objętości zacho- 
dzi przez wzrost temperatury i eśnienią dmu- 
chu. Stwierdza to historia procesu wielkopie- 
cowego (na koksie), dowodzą tego podejmowa- 
ne na skalę przemysłową w USA i ZSRR do- 
świadczenia nad podwyższeniem  prężności 
damuchu wielkopiecowego ponad 3 ata, jak ró- 
wnież nasze powyższe teoretyczne obliczenia. 


Jest więc rzeczą nie ulegającą najmniejszej 
wątpliwości, że rozwój wielkopiecownictwa w 
Polsce Ludowej pójdzie po linii wzrastającej 
prężności, tak samo jak szedł on dotąd po li- 
nii wzrastającej temperatury dmuchu. 


Dlatego właśnie wznoszone u nas nowoczes- 
ne jednostki wielkopiecowe powinny być tak 
konstruowane, by możną było w nich stosować 
amuch o prężnościach, znacznie przekraczają- 
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cych dotychczasowe, a więc o chyżościach jego 
w dyszach (w o) proporcjonalnych do kwadratu 
średnicy. garu. 

" "Oto dlaczego średnřca dysz powietrznych 
wraz ze wzrostem wytopu z 1 mř objętości pie- 
ca i wraz z równolegle postępującym. wzrostem 
prężności dmuchu powinna pozostawać stalaj 
przy niezmiennej jego temperaturze. 


Wg wyscce autorytatywnej wypowiedzi 
członka Akademii Nauk ZSRR, sędziwego prof. 
M. A. Pawłowa, ilość dysz powietrznych (n) 
w niektórych nowoczesnych wielkich piecach 
przekroczyła rozsądne gran ce. Ze względów 
konstrukcyjnych i z uwagi na intensywne po- 
kieranie cepła przez każdy zespół dyszowy 
ilość dysz (n) powinna być ogran czona: wg do- 
świadczena krajów, w wielkcpiecown 'ctwie 
przodujących, zwłaszcza Związku Radzieckie- 
go, nie powinna ona przekraczać 16 dla pie- 
ców o średnicy garu powyżej 6 m, 12 — w pie- 
cach o średnicy - garu w gran cach od 4,5 do 
6 m, oraz 8 — w piecach mniejszych (o średni- 
cy garu poniżej 4,5 m). 


Stąd dla każdej określanej średnicą garu 
ilości dysz (n) i szybkości w n'ch dmuchu (wo) 
można i należy dokładnie obliczyć potrzebną 
średnicę ich ryjka (do). 

Jak widzieliśmy na przykładzie wielk'ego 
pieca Nr 3 huty Zaporoskej wzrost prężności 
przed dyszami prowadzi do wzrostu przyjmo- 
wanej przez piec masy dmuchu a równocześn'e 
powoduje spadek szybkości w dyszach (wo) na 
skutek kurczen a się objętości. dmuchu, co jest 
w zgodzie z prawami Boyle-Mariottea ij Gay- 
Lussaca dla gazów doskonałych. Inaczej nato- 
m'ast działa na kształt i wymiary jaskiń spa- 
lania temperatura dmuchu: wraz z jej wzro- 
stem wzrasta nie tylko masa przyjmowanego 
przez wielki piec dmuchu, ale wzrasta też szyb- 
kość w dyszach (w a ) i kurczą się we wszystkich 
kierunkach jaskinie spalania. 

Jest rzeczą dobrze wszystkim znaną, że 
szykkość zn kania koksu przed dyszami wzra- 
sta wraz z prężnoścą i temperaturą dmuchu. 
Inaczej nie daiby się objaśnić stwierdzony do. 
świadczalnie wzrost objętości jaskiń spalan a, 
otrzymywany w wynku zmnejszen'a tempe- 
ratury dmuchu. Ten wzrost jest n czym innym 
jak wyrazem zmniejszenia się szybkości spa- 
lania koksu. 


AHAUTNIK 
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Wzrost prężności dmuchu, prowadzący do 
cszczędności paliwa i do zmniejszen'a szybko- 
ści dmuchu w dyszach (wo), zmusza wielkop e- 
cown'ka — dla utrzymana tej szykkości na 
poziemie, odpowiadającym  przekrojowi po- 

2 


id 
przecznemu garu "GIL — do wydatnego 


podnoszen'a ilości wtłaczanego do  wielk'ego 
pieca dmuchu, co przy stalej, określanej Śre- 
dn'cą garu, ilości dysz czyni kon'ecznym wy- 
bór odpowiedniej średnicy ryjka dysz. 


W warunkach polsk'ch, dla których nor- 
malny wielki piec o wysokości najwyżej 24 m 
pow n'en posiadać gar o średnicy 6,25 m, szyb- 
kość dmuchu w dyszach w » wyniesie 


115 X 30,88 
2632 = 134 m/s. 

Pcedwyższen'e prężności dmuchu przed dy- 
szami do 2,5 aim (35 ata) i podwyższen'e iero 
temperatury do 700'C teoretycznie pozwala na 
osiągnęce wytopu z 1 m” objęiośc. wielkiego 
pieca 3,3 t/24h zam'ast dotychczasowego 1 lub 
1,2 tl24h, co przy 625 m' objętości piecą daje 
2060 t surówki na dobę i 3510 nm” dmuchu 
na minutę o temperaturze 700°C i prężności w 
dyszach 3,5 ata. 


Przy 16 dyszach potrzebną średnicę ich ryj- 
ka obliczymy 1a: 
maa co T IGOR 


Ap: 3510 X ( + Sag) Vi 
60X 3,21 x134 XrX]6 


= © 200 mm, 


przy 12 dyszach na 225 mm, 
przy 8 dyszach na 286 mm. 


Ne ulega wątpliwości, że najlepszym roz- 
wiązaniem będzie wielki wiec o dwunastu 225- 
m l metrowych dyszach i że uważane dotąd 
za normalne 150 - m l metrowe dysze dziś już 
nie czynią zadość potrzebom przemysłu wiel- 
kopiecowego. 

Możliwość wytap'ania z 1 m objętości wiel- 
kiego pieca 3,3 t/24h surówki wymaga jeszcze 
eksperymentalnego sprawdzenia. 

Do tego czasu za normalne średnice ryj- 
ków dysz należy uważać 150, 175 i 200 mm. 
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NOWOŚCI Z DZIEDZINY HUTNICTWA 


RUDY 


BUDOWA I KUCH URZĄDZENIA DYMARSKIEGO KRUPPA W WATENSTEDT *) 


Podstawy  metalurgiczne procesu  dymarskiego 
oraz doświadczenia i wyniki ruchu urządzeń technicz- 
nych były już niejednokrotnie ogłaszane na łamach 
pism fachowych. W pracy niniejszej podano wyłącz- 
nie dane, dotyczące rozwoju tego procesu i widoków 
dalszych możliwości jego wykorzystania. Na skutek 
zarządzenia rządowego, polecającego wszystkim przed- 
siębiorstwom hutniczym przerabianie żelaznych rud 
z zagłębia Salzgitter, Krupp zdecydował się przerabiać 
całą przypadającą na niego ilość tych rud metodą dy- 
marską bezpośrednio na miejscu i dopiero żelgrudę 
(produkt tego przerobu) przerabiać na surówke toma- 
sowską w Rheinhausen. Podstawą powyższej decyzji 
były wyniki doświadczeń z urządzeniem dymarskim 
w Borbeck i zagadnienie transportu, które przema- 
wiało raczej za przewozem żelgrudy niż niskoprocen- 
towej rudy. W 1940 r, rozboczeto budowę urządzenia 
w Watenstedt, które nie wiele się różni od innych urzą- 
dzeń tego typu dla rud żelaznych. Składa się ono z 3 
zasadniczych działów, a mianowicie: z 1) przygotowa- 
nia surowca, 2) 3 pieców obrotowych i 3) separacji 
żelgrudy. 


Piece obrotowe o wymiarach słównych 42m © 
i 70m długości, pozwalają na przerób 500—600 t rudy 
na piec i dobę. Ze względu na to, że w założeniach 
budowy było przewidywane dalsze powiększenie urzą- 
dzenia do 6, a nawet 12 pieców obrotowych, wszystkie 
urządzenia transportowe, przeładunkowe i składowe 
były tak obliczone, że częściowo bez zmian, częściowo 
zaś kosztem niewielkich uzupełnień i przeróbek mogły 
by zaspokoić 2-krotnie lub nawet 4-krotnie zwiększo- 
ną produkcję. Urządzenia maszynowe natomiast dosto- 
sowane były wyłącznie do produkcji obecnej. 


*) D. Fastje. Stahl und Eisen 1949, Nr 10, str. 319 
— 325. 


Plan urządzenia dymarskiego w Watenstedt. 


Urządzenie obecne nie posiada składu przejścio- 
wego rudy żelaznej, gdyż bliskość kopalń i pewność 
regularnej dostawy nie wymagają tego, tak że dla 
wyrównania drobnych wahań w dostawie w zupeł- 
ności wystarcza zasobnik wgłębny surowej rudy po- 
jemności 3000—4000 t. Dopiero w okresie dalszej roz- 
budowy urządzenia przewidziane było stworzenie spe- 
cjalnego składu na rudę żelazną. Dowóz miału kokso- 
wego i węgla odbywa się z większych odległości, dla 
zabezpieczenia więc ciągłości ruchu istnieje składo- 
wisko pojemności ok. 10000t, Surowa ruda samoczyn- 
nie rozładowuje się do zasobnika wgłęebnego; kawal- 
kowa zaś ruda (powyżej 50mm) idzie do młyna wal- 
cowego, który może przerabiać kawały wielkości do 
600mm na kawałki do 150 mm, po czym do drugiego 
młyna walcowego, rozdrabiającego do wielkości 50 mm. 
Tak rozdrobniona ruda przechodzi do zasobnika dro- 
bnej, gdzie ew. zostaje zmieszana z drobną rudą bez- 
pośrednio z zasobnika wgłebnego lub z koncentratem. 
Po przejściu przez szereg młynów mieszanka o ziar- 
nistości 0—8 mm przenoszona jest taśmami transpor- 
towymi do zasobników zasilających piece. 


Koks, otrzymywany o ziarnistości 0—30 mm, zo- 
staje rozdrobniony w młynach walcowych do ziarni- 
stości 0—5 mm. 


Mielenie węgla odbywa się w specjalnych mły- 
nach do wytwarzania pyłu węglowego, po czym przy 
pomocy pompy pyłowej zostaje przeładowany do za- 
sobników zasilających przy piecach, 

Pojemność zasobników surowcowych przy piecach 
jest tak obliczona, że pokrywa jedno lub 2-dniowe 
zapotrzebowanie 2 pieców obrotowych. 

Dla 3 pieca obrotowego, który do chwili kapitu- 
lacji Niemiec nie był uruchomiony, przewidziano elek- 
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Rys. 1 


Schemat urżądzenia dymarskiego w Watenstedt 
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Rys. 2 
Plan urządzenia dymarskiego w Watenstedt 
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Rys. 3 


Przekrój po linii pleców 


tryczne oczyszczanie spalin Gazy, odchodzące z pieca, 
miały przechodzić przez podgrzewacz Ljungstróma, 
gdzie ochładzały by się z 400—5090? do poniżej 2005, 
po czym przeszły by do urządzenia elektrycznego 
oczyszczania typu Lurgi. Ciepło spalin w podgrzewa- 
czu Ljungstróma było by wyzyskane do podzrzewania 
powietrza dla palników pyłowęgłowych. 


Na podstawie dłuższych obserwacji ruchu dymar- 
skiego urządzenia w Borbeck ustalono, że objętość 
pieca obrotowego w strefie żelgrudy jest za mała. 
Należało ją powiększyć i stworzyć przez to lepsze wa- 
runki wykorzystania efektu cieplnego spalania węgla. 
Z tego też względu w 3 piecu strefa żelgrudy miała 
być zwiększona, a mianowicie na długości 15 m śred- 
nica pieca miała wynosić 5.0m zamiast 42m, 

Po uruchomieniu w lutym 1944r. pierwszego pieca 
obrotowego, stwierdzono pewne niedociągniecia kon- 
strukcyjne i materiałowe. Praca taśm chłodzących by- 
ła niewłaściwa, co brzez pewien okres czasu wpływa- 
ło ujemnie na wydajność pieca. Transbort nyłu wę- 
glowego przy pomocy transporterów łańcuchowych 
i czerpakowych często zawodził, Należało by w przy- 
szłości przejść na transport pneumatyczny. 


Praca młynów rurowych również wypadła nieza- 
dowalająco,.tak że po przeprowadzeniu prób z mły- 
nami 2-komorowymi należało zmienić odpowiednio 
obieg materiałów. Inne drobne usterki spowodowane 
były prawie wyłącznie niską jakością materiałów, do- 
starczonych w warunkach wojennych. 

Z drugiej strony, wprowadzone w  Watenstedt 
pewne zmiany konstrukcyjne podczas budowy, oparte 
na doświadczeniach w Borbeck, dały znaczne ulepsze- 
nie i uproszczenie prowadzenia ruchu. Doskonałe wy- 
niki dało zastosowanie podwójnych palników przy 
spalaniu pyłu węglowego, tak że po wprowadzeniu 
specjalnego sposobu zasilania oraz chłodzenia dysz, 
woda może stanowić ostateczne rozwiązanie spalania 
pyłu węglowego. Również b. dobre wyniki dało zasto- 
sowanie podnośników czerpakowych ciężkiej budowy 
do rudy, dużej pojemności komór pyłowych dla spa- 
lin, zasuw samoczynnie sterowanych chłodzonych wo- 
dą itd. Korzystne też było usztywnienie konstrukcji 
płaszczów pieców, Najczęstsze wypadki uszkodzenia 
wyprawy pieców w Borbeck następowały w 2 miej- 
scach: w strefie żelgrudy oraz mniej wiecej w % dłu- 
gości pieca w okolicy napędu. Uszkodzenia w strefie 
źelgrudy były natury metalurgicznej, gdyż przy tym 
nowym procesie niezupełnie jeszcze jasno zdawano 
sobie sprawę z wymagań, jakim musi odpowiadać 
wyprawa tej strefy, tj. strefie najwyższych tempera- 
tur oraz najsilniej wystepujacych własności reakcyj- 
nych żużla. Na podstawie zebranych doświadczeń 
ustalono, że kwaśne. nadzwyczaj silnie wypalone ce- 
gły szamotowe, dzieki ich niskiej porowatości oraz b. 
wysokiej wytrzymałości na zimno, wykazują najlep- 
szą wytrzymałość przy wybitnie kwaśnym żużlu dy- 
marskim. Również pod wzgledem gospodarczym wy- 
padły one zadowalaiaco. Kwaśne cesłv szamotowe, 
produkcii iednej z firm zachodnio-czeskich, oznaczone 
cechą BLU13, zawierajace 75—76% SiO i 20—21% 
Al203, dały najlepsze wyniki. 

Opierając sie na wynikach pracy w Watenstedt 
można przyjąć, że wytrzymałość wyprawy w strefie 
żelgrudy na długość 20m wynosi ok 6 miesiecy ru- 
chu. Uszkodzenia wyprawy w Środkowej. części dłu- 
gości pieca w Borbeck, były nochodzenia mechanicz- 
nego, na skutek drgań płaszcza. Usztywnienie kon- 
strnkcii płaszczą w Watenstedt całkowicie wyelimi- 
nowało te wypadki, tak że konieczność odnowienia 
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całej wyprawy pieca może nastąpić dobiero po kilku 
latach ruchu. W ten sposób kwestię właściwej wypra- 
wy pieca obrotowego, przynajmniej dla pracy na ru- 
dach typu Salzgitter, należy uważać za rozwiązaną. 
Co się tyczy zagadnień metalurgicznych w  Waten- 
stedt nie było żadnych trudności, gdyż wszystkie 
procesy, zachodzące przy pracy z rudą z Salzgitter zo- 
stały opanowane jeszcze w Borbeck, 


Przeprowadzona w Watenstedt zmiana stosunku 
długości do średnicy pieca oraz zmniejszenie nachyle- 
nia z 3 na 2% dały w wyniku obniżenie temperatury 
spalin, a przez to lepszą wydajność cieplną pieca. 
W związku z tym można z całą pewnością twierdzić, 
że dalsze przedłużenie pieca do 90—100m da pod 
względem sprawności cieplnej pieca dalsze korzyści 
Przerób 500t rudy na dobę osiągnicto bez żadnych 
trudności. Uzysk żelaza z rudy wynosił 92—96%. Na- 
tomiast ilość żużla była o 2—3% wyższa od teoretycz- 
nej. W okresie od połowy lutego do połowy września 
1944r. urządzenie w Watenstedt przy pracy 1 nieca 
przerobiło ok. 60000t rudy, dając 14500t żelgrudy. 


Koszty własne wytwarzania żelgrudy w urządze- 
niu dymarskim w Watenstedt z rud z zagłębia w Salz- 
gitter zestawiono w tabl. I. Przytoczone w tabiicy tej 
liczby odnoszą się do pełnego ruchu 2 pieców, 3 zaś 
piec służył tylko jako rezerwa. Koszt własny 1t żel- 
grudy wynosi ok. 65RM i b, nieznacznie sie zmienia, 
zależnie od rodzaju rudy,gdyż w procesie dymarskim 
skład chemiczny rudy, zwłaszcza zaś zawartość krze- 
mionki nie wpływa na koszt własny wytworu (jak 
w. procesie wielkopiecowym). Podane w tabl. I koszty 
własne powinny być jeszcze zwiekszone o koszty a- 
mortyzacji urządzenia, które w Watenstedt kosztowało 
26 miln. RM. Przy produkcji rocznej 70 000—100 000 t 
żelgrudy i amortyzacji, wynoszacej 10—12%, wzrost 
kosztów własnych wyniesie 25—45 RM na 1t żel- 
grudy. Jest to obciążenie b wysokie i dotyczy wy- 
łącznie urządzenia w Watenstedt. Na tak wysokie ko- 
szty amortyzacji w Watenstedt wpłyneły następujące 
czynniki: 

a) niekorzystne warunki terenowe i konieczność 

budowy przy istniejacej hucie, 

b) planowanie przyszłej 2- i 4-krotnej rozbudowy 

urządzenia, 

c) brak sił roboczych oraz materiałów na skutek 

budowy w okresie wojennym. 


Wobec powyższego można twierdzić, że faktyczny 
koszt budowy 3-piecowego urządzenia dymarskiego 
w normalnych warunkach nie powinien przekroczyć 
10—12 miln. RM. Amortyzacja na 1t żelgrudy wyno- 
siła by 10—12 RM, Przyjmując koszt przerobu żelgru- 
dy na surówke w wielkim piecu 15 RM na 1t su- 
rówki, w czym 2 RM — stanowi koszt transnortu żel- 
grudy, 3 RM — koszt brakującej ilości fosforu i man- 
ganu oraz 10 RM — właściwe koszty przerobu w wiel- 
kim piecu, otrzymamy koszt 1t surówki tomasowskiej 
z żelgrudy 65- 15 = 80 RM, co wynosi o 15 do 40 RM 
mniej niż bezpośredni przerób tych rud w wielkim 
piecu. Nie uwzgledniono przy tym kosztów amorty- 
zacji urządzenia dymarskiego, co może w pewnych 
warunkach wyrównać różnicę. 


O celowości stosowania urządzenia dymarskiego 
do przerobu biednych rud można powiedzieć na pod- 
stawie doświadczeń w  Watenstedt co nastepuje: 
w światowym przemyśle hutniczym bedziemy w nad- 
chodzących dziesiecioleciach coraz dotkliwiej odczu- 
wali brak rud bogatych, które bez żadnego przygoto- 
wania mogły by być przerabiane w wielkich piecach. 
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Koszty własne i t żelgrudy 
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Skład chemiczny rudy Georg Georg Wortlah Wortlah Hawerlah 
w stanie suchym drobna "f gruba 0/, drobna 0/ę gruba t/o drobna '/o 
Fe | 26,68 28,10 | 29,18 26,51 32,36 
Si0ę 28,06 34,42 22,98 23,06 23,02 
CaO 5,42 5,61 6.11 7,12 4,33 
Mgó i 285 2,24 2,01 1,68 1,48 
Mno | 0,18 0,18 0,15 0,15 0.15 
Al]ęO3 9,60 10,30 9,30 9,16 9.58 
0,34 0,25 0,38 0,34 0,45 
Straty przy prażeniu 13,11 13.09 > 15,25 16.78 13,17 
Wilgoć 7,39 6,89 | 8,63 5,72 | 8,33 
Stopień zasadowości | | | 
CaO 0,203 | 0,243 | 0210 U,269 0,189 
Sila | 
Koszt wsadu kM | RM 7 RM RM RM 
Rnda 21,60 15,35 24,70 21,80 | 25,30 
Miał koksowy 17,25 | 195) 16,30 1710 | 15,18 
Paliwo (pył węglowy) | 4,35 | 5415 3,97 i 480 | 356 
Razem 43,20 40,00 44,97 43,20 43,99 
Koszty przerobu : 
Paliwo 0.08 0,09 | 0.07 0,08 0,06 
Prad 2,78 3,17 2,46 | 2,66 2,20 
Konserwacja i naprawy 6.88 8,09 6,31 6,78 5.63 
Utrzymanie pieca 2,04 2,42 1,88 2,03 1,68 
Transport pomocniczy 1,28 1,62 1,07 1,24 0,92 
Materiały pomocnicze 0,21 0,25 0,19 0,21 0,17 
Robocizna produkcyina 4,33 5,11 3,97 4,28 3,55 
4 nieprodukcyjna 1,69 1,99 1,55 1,67 1,53 
kierownictwo i nakład 3,47 3,73 3.34 3,45 3.20 
Razem 22,/6 26,47 20,84 22,40 18,80 
4a Koszt własny 1 t | "mn A p 
żelgrudy 65,96 66,47 65,81 65,60 62,79 
loco wagon A 
Doprowadzi tow końcu do konieczności znacznie się. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń nie 


większego niż dotychczas wykorzystania znanych już 
procesów wzbogacania rud lub też poszukiwania me- 
tod nowych, Należy przyjąć za pewnik, że w tym 
okresie proces dymarski odegra znaczną rolę, chociaż 
nie można zaprzeczyć, że piec obrotowy jako urządze- 
nie do topienia i odtleniania rudy pod względem go- 
spodarczym ustępuje piecom szybowym. Tę ujemną 
stronę pieca obrotowego kompensuje fakt, że w prze- 
ciwieństwie do pieca szybowego stawia on znacznie 
mniejsze wymagania co do postaci rudy oraz paliwa. 
Jeżeli przy tym uwzględnić, że produkt procesu dy- 
marskiego — żelgruda — jest b. wysoko procentowym 
koncentratem i że uzysk żelaza z rudy jest tu dosko- 
nały, proces ten wzbogacania biednych rud można 
uznać za najlepszy, Dla dalszego rozwoju procesu dy- 
marskiego wskazane są dalsze prace badawcze w kie- 
runku całkowitego wyjaśnienia procesów metalurgicz- 
nych oraz uproszczenia i udoskonalenia szczegółów 


konstrukcyjnych i mechanicznych. Idzie głównie 
o kwestie następujące: 
1) Najkorzystniejsze i celowe roz- 


drabnianie surowców. Obecne daleko idące 
mielenie rudy i koksu wymaga dużej ilości maszyn 
i jest kosztowne. Należy ustalić do jakich dopuszczal- 
nych granie można zwiekszyć ziarnistość rudy bez ob- 
niżenia skuteczności odtleniania w piecu obrotowym. 
Analogicznie jak w wielkim piecu, przy rudach łat- 
wiej odtleniających się, można będzie dopuścić więk- 
szą ziarnistość niż przy rudach trudno odtleniających 


należy spodziewać się oszczędności na mieleniu koksu, 
przeciwnie zmniejszenie ziarnistości koksu do 
0—0,8 mm, pomimo zwiększenia kosztów mielenia, 
opłaca się, gdyż daje do 25% oszczędności na koksie. 
Ze względu na to, że mielenie i przesiewanie wilgot- 
nego miału koksowego nie jest jeszcze opanowane, za- 
leca się wypróbować metode następującą (jak to było 
zaprojektowane dla huty Borbeck): mokry miał kok- 
sowy po osuszeniu w specjalnym urządzeniu przecho- 
dzi do łamacza Simonsa. Produkt przesiewa się; miał 
o ziarnistości 0—1 mm przeznacza się do procesu dy- 
marskiego, a 1—3 mm dla aglomerowni. 


2) Stosowanie podgrzanego powie- 
trza do paleniska pyłwęglowego. Stoso- 
wanie podgrzanego powietrza powinno podnieść spraw- 
ność cieplną pieca obrotowego z powodów następują- 
cych: pokrycie zapotrzebowania na tlen przy spalaniu 
tlenku węgla w strefie odtleniania, konieczne dla u- 
trzymania właściwej temperatury, wymaga pewnego 
nadmiaru powietrza w strefie żelgrudy, co z drugiej 
strony tak obniża temperaturę płomienia, że nie poz- 
wala utrzymać na wymaganej wysokości temperatury 
w strefie żelgrudy, Z tego powodu dotąd często trzeba 
było zmieniać natężenie przebiegu poszczególnych 
procesów w strefię odtleniania i żelgrudy brzez okre- 
sowe zwiększanie i zmniejszanie nadmiaru powietrza. 
Stąd też powstał pomysł pokrycia niedoboru ciepła 
w strefie żelgrudy brzy nadmiarze bowietrza, potrzeb- 
nym dla strefy odtleniania, nie przez spalenie pyłu 
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węglowego lecz przez wprowadzanie dodatkowego cie- 
pła z zewnątrz, w postaci podgrzanego powietrza. Na- 
leżało by w tym celu ustalić wymaganą dodatkową 
ilość ciepła, temperaturę podgrzanego powietrza oraz 
typ palnika do spalania pyłu węglowego podgrzanym 
powietrzem. Poza tym należało by zbadać co jest ko~ 
rzystniejsze: ustawienie niezależnych podgrzewaczy 
czy też wykorzystanie ciepła spalin procesu dymar- 
skiego. 


3 Właściwe zasilanie pieca obroto- 
wego, Grubość warstwy materiału u wylotu pieca 
zależy od średnicy otworu w pierścieniu zamykającym 
i wynosi ok. 1000mm (© otworu 1600 mm). Grubość 
warstwy w kierunku wlotu pieca stopniowo maleje. 
Grubość warstwy materiału ma decydujący wpływ na 
przebieg procesów metalurgicznych w piecu obroto- 
wym. W strefie, zbliżonej do wylotu pieca, wewnątrz 
warstwy materiału panują warunki odtleniajace na 
skutek obecności koksu, natomiast na powierzchni 
warstwy i w wolnej przestrzeni pieca panuje atmo- 
sfera utleniająca. Odpowiedni stopień nasilenia tych 
czynników, prowadzących w końcu do tworzenia się 
żelgrudy zależy głównie od grubości warstwy. Jeżeli 
wyobrazimy sobie, że pierścień zamykajacy zostanie 
usunięty, wpływ odtleniania wewnatrz warstwy, nie 
grubszej od 100—150 mm, będzie tak nikły, że do od- 
tleniania metalu nie dojdzie i ruda będzie tylko roz- 
topiona. Jeżeli odwrotnie, zmniejszymy średnice ot- 
woru w pierścieniu zamykającym do wielkości wylotu 
dyszy w wielkim piecu, wpływ utleniania bedzie tak 
nieznaczny (tylko w okolicy otworu), że piec obroto- 
wy będzie przedstawiał metalurgicznie wielki piec 
w położeniu poziomym i da jako produkt surówkę 
o wysokiej zawartości węgla Należało by więc ustalić 
teoretyczne podstawy do obliczania średnicy otworu 
w pierścieniu, albowiem dotychczas było to ustalane 
doświadczalnie. 


4) Najkorzystniejszy skład żużla. 
Wymagana minimalna ilość żużla, wynosząca, na pod- 
stawie doświadczeń, ok. 700—800 kg na 1t żelsrudy, 
jest konieczna nie tyle ze względów metalurgicznych, 
£o raczej fizyko-mechanicznych w czasie brzesypywa- 
nia się materiału w piecu przy jego obracaniu. Przy 
przerobie biednych rud ilość żużla jest zazwyczaj 
większa, przy bogatych natomiast należy do wsadu 
dodawać specjalne dodatki dla zwiekszenia ilości żu- 
żla, Należy przy tym zwrócić specjalną uwage na sto- 
pień lepkości żużla w zakresie temoeratur 1100—13000. 


HUTNIK 


Str. 319 


O ile w wielkim piecu żużel powinien być o niskim 
stopniu lepkości przy panujących temperaturach, o ty- 
le w procesie dymarskim żużel powinien być ciągliwy 
i płynny, aby z jednej strony nie dopuścić do wydzie- 
lania się na zewnątrz lekkich cząstek koksu, z drugiej 
zaś strony niedopuścić do opadania na wyprawę pieca 
ciężkich cząstek tworzącej się żelgrudy. Należy więc 
ustalić metodę zestawiania najkorzystniejszego składu 
wsadu dla różnych gatunków rud, przy którym osią- 
gało by się właściwy skład i stopień płynności żużla. 
Trzeba by również zbadać wpływ stopnia płynności 
żużla na przebieg odtleniania przy zmiennej ilości ko- 
ksu oraz zmiennej szybkości przechodzenia materia- 
łów przez piec. 


Jakie gatunki rudy nie nadają się do przerobu w pie- 
cu obrotowym? Niewątpliwie wszystkie rudy bogate 
w mangan, albowiem na skutek zbyt niskich tempe- 
ratur, panujących w piecu obrotowym, nie zostanie on 
cdtleniony i w całości prawie przechodzi do żużla. Nie 
nadają się też do przerobu w piecu obrotowym rudy, 
zawierające dużo MgO lub CaO, gdyż tworzą gęsty, 
trudnotopliwy żużel. Należało by zbadać jakie dodatki 
i w jakiej ilości trzeba by dodać, aby umożliwić prze- 
rób również i tych rud w piecu obrotowym. 


5) Właściwe rozdrobnienie produktu 
końcowego. Konieczność rozdrobnienia produktu 
końcowego procesu dymarskiego w celu wydzielania 
żelgrudy jest niewątpliwa. Najkorzystniejszy skład 
chemiczny żużla do tego cełu uzależniony jest od 
przebiegu procesów metalurgicznych. Należy zatem 
ustalić do jakiej ziarnistości produkt końcowy musi 
być rozdrabniany i jakie metody rozdrabniania są 
najkorzystniejsze. 


Podczas dyskusji na powyższy temat H. Weigelt 
z Essen, podał następujące uzupełnienie, Proces dy- 
marski, jako jedna z metod wzbogacania rudy, łączy 
2 odmienne zasady: doskonały uzysk żelaza z rudy, przy 
jednoczesnym b. wysokim stopniu wzbogacenia kon- 
centratu. Na specjalne podkreślenie zasługuje możli- 
wość wzbogacania nawet najbardziej kwaśnych rud 
bez względu na ich stan fizyczny. W Magdeburgu 
przerabiana była ruda © zawartości ok. 40% Fe i 32% 
SIO: z dobrym wynikiem. Żelgruda. stosowana jako 
dodatek do. namiaru wielkoniecowego, jest znacznie 
korzystniejsza nawet od złomu, a to ze wzgledów 
transportowych, prrzeładunkowych i składowych. Poza 
tym żelgruda jest b. korzystna jako wsad do wielkie- 
go pieca ze względu na objętość. 


Wyjaśnienie, dotyczące kosztów własnych 


Koszt wsadu 


Ruda: Cena 1 t rudy (z 1944 r.) 6 RM. Cena 
oparta na założeniu 30% Fe z dobłatą + 0,30 RM za 
1% Fe, 25% Si z dopłatą 0,15 RM za 1% Si, wilgoć 
powyżej 8% odlicza się od ciężaru ogólnego. 

Do kosztu rudy dochodzi transport z kopalni na 
hutę, równy 0,38 — 0,58 RM/t. 

Miał koksowy: koszt — 10,50 RM/t + 4 RM trans- 
port + 0,86 RM transport wewn. -+ 0,30 RM — na- 
kład. 


Paliwo (pył weglowy): koszt węgla 15.50 RMIt 
+ 4 RM transport kolejowy + 0,86 RM transport 
wewn. + 0, 30 RM nakład. 


Koszty przerobu 


Paliwo: zużycie gazu wielkoniecowego do podgrze- 
wania pieca. Koszt — 250 RM za 1000 m3 gazu. 


Prąd: 0,02 RM za 1 kWh. 


Konserwacja i naprawy: Uruchomienie i konser- 
wacja maszyn, utrzymanie budynków itd. łącznie z ro- 
bocizną i materiałem 385.000 RM na rok przy ruchu 
2 pieców; koszt robocizny ślusarskiej — 0,92 RM/godz. 

Utrzymanie pieca: 73.000 RM na rok i piec; prze- 
ciętnie ok. 80 RM za 1 t materiałów ogniotrwałych. 

Transport pomoeniczy: Transport żużla, żelgrudy, 
postojowe, transport samochodowy itd. 

Materiały pomocnicze: 15.000 RM na rok przy ru- 
chu 2 pieców. 

Robocizna: Załoga dla ruchu 2 pieców = 91 robot- 
ników produkcyjnych oraz siły pomocnicze, 

Kierownictwo i nakład: Ogólny nakład 105.000 RM 
na rok przy ruchu 2 pieców. 

K. Radźwicki 
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MATERIAŁY OGNIOTRWAŁE 


ZACHOWANIE SIĘ CEGIEŁ KRZEMIONKOWYCH W RUCHU HUTNICZYM 


Na zeszłorocznym walnym zebraniu American 
Iron and Steel Institute L. A. Smith omówił w specjal- 
nym referacie*) czynniki, wpływające na zachowanie 
się tak ważnych dla hutnictwa cesieł krzemionkowych 
w ruchu Przypomniawszy o wielkim znaczeniu tych 
raateriałów ogniotrwałych dla górnej części pieców 
martenowskich oraz dla nieców koksowych, autor 
omawia przede wszystkim potrzebne surowce wyjścio- 
we. Praktyka amerykańska stawia tu b. wysokie wyma- 
gania co do czystości kwarcytów, które mają zawie- 
rać > 97% SiOz; < 1% AlO; i możliwie mało alka- 
liów, Nic dziwnego, iż w tych warunkach specjalne 
cegły krzemionkowe wysokogatunkowe na sklepienia 
pieców martenowskich osiągają wg informacji, zebra- 
nych przeze mnie w Stanach Zjednoczonych, następu- 
jący skład chemiczny. 96,5% SiOs; 0,46% AkOs; 0,05% 
TiQa; 0,49% FeaOs; 2,46% CaO. Wysoka jakość tych 
materiałów uwydatnia się jaskrawo w ich zużyciu; tak 
więc na podstawie danych, otrzymanych w Ameryce, 
można stwierdzić, iż tamtejsze nowoczesne stalownie 
martenowskie o dużych jednostkach piecowych zu- 
żywają średnio na remonty pieców niezwykle niską 
ilość —8,5 kg cegieł krzemionkowych na 1 t stali su- 
rowej. 


Z uwagi na konieczną czystość materiałów wyjś-' 


ciowych nawet bogate złoża kwarcytów są w Stanach 
Zjednoczonych wzbogacane mechanicznie  (przesiew, 
płukanie), W dużej mierze stosuje się do masy wyjścio- 
wej również dodatek b. czystych piasków o wysokiej 
zawartości SIO, aby osiągnąć w gotowych  cegłach 
możliwie niską zawartość AlO, co jest uważane za 
istotny czynnik dobrego ruchowego zachowania się 
tych materiałów ogniotrwałych. Równie ważne zna- 
czenie posiada ziarnistość masy. Przy tym samym 
składzie chemicznym różna ziarnistość może spowo- 
dować wypalenie cegieł o zupełnie różnych właściwoś- 
ciach ruchowych. Pożądane są przeważnie ziarna po- 
dłużne, nie zaś zaokrąglone. Sam proces wypalania 
winien przeobrażać strukture kwarcytów tak dalece, 
aby wtórna rozszerzalność nie przekraczała 1 — 1,25% 
i aby nie wywołać żadnych neknięć lub nawet nad- 
miernych napreżeń w gotowych cegłach. Oczywiście 
duże cegły o skomplikowanych kształtach są specjalnie 
niebezpieczne i wymagają starannego wypalania. Do- 
bre przewodnictwo cienła ważne jest dla cegieł ko- 
mór koksowych; wyłożenie tych komór musi ponadto 
być b. odporne na ścieranie, tj. porowatość użytych 
cegieł winna być niska. Smith zwraca uwage przy tej 
okazji na konieczność ostrożnego obchodzenia się z ce- 
głami ogniotrwałymi w czasie transportu i starannego 
ich magazynowania. W klimacie hut amerykańskich 


*) L. A. Smith. Factors in Service Behaviour 
of Silica Bricks. Te Refractories Journal 1948, Nr 12, 
etr, 442. 


autor nie uważa za konieczne postawienie dachu nad 
magazynami i nię obawia się stosowania mokrych ce- 
gieł przy murowaniu. 


Szczególnie interesujące są uwagi, dctyczące szcze- 
gółów konstrukcyjnych budowy pieców, majace na 
celu zwiększenie okresów międzyremontowych, W pie- 
cu martenowskim istotnym czynikiem jest przystoso- 
wanie konstrukcji górnego pieca do swobodnego prze- 
pływu gazów i unikanie niepotrzebnych zmian kie- 
runku, zwężeń wolnych przekrojów itd, oczywiście 
przy założeniu całkowitego opanowania samego proce- 
su spalania. Wymiary kanałów w górnej części pieca, 
komory żużlowe i komory regeneracyjne winny rów- 
nież dawać potrzebne wolne przekroje przy przepły- 
wie gazów, Trudno podać ogólną recepte jak zharmo- 
nizować wytrzymałość sklepienia z wytrzymałością 
innych części pieców martenowskich. Grubość skle- 
pienia ma wynosić 305 mm — 457 mm; pozostałe wy- 
miary cegieł wynoszą przeważnie 76 mm X 152 mm, 
przy czym nie można twierdzić, aby grubsze cegły le- 
piej zachowywały się w ruchu. Żeberkowe ułożenie 
sklepienia oddaje dobre usługi w środkowej części. 
Różne wykonanie sklepienia z poszczególnych pier- 
ścieni, czy to w sņosób niezależny od siebie, czy też 
powiązanych między sobą, nie wpływa w sposób isto- 
tny na jego wytrzymałość. Chłodzenie słowie koniecz- 
ne jest w tych wszystkich miejscach, które są wysta- 
wione na specjalnie ciężkie warunki pracy. Zasadni- 
czą sprawą przy remontach są dobre zaprawy, używa- 
ne z należytą starannością, zwłaszcza w sklepieniach 
z pierścieni niezależnych. Również baczna uwagę na- 
leży zwracać na właściwe zakładanie cegieł zworniko- 
wych w sklebieniach, Podczas remontów trzeba sto- 
sować pewne poprawki w stosunku do pierwotnego 
rysunku wykonawczego pieca, aby w ten sposób po- 
prawić najbardziej eksponowanych 
części pieca. W szczególności należy przy remontach 
pamiętać o właściwym uwzglednieniu rozszerzalności 
cieplnej cegieł krzemionkowych. Oczywiście warunki 
pracy samych pieców także wpływają b. poważnie na 
trwałość cegieł krzemionkowych. Np. jakość wegla w 
piecach koksowych lub jakość złomu w piecach mar- 
tenowskich decyduja niekiedy o częstości remontów. 
Zwłaszcza w ruchu pieców winno sie pamietać o ko- 
nieczności zachowania właściwego ciągu, o przeczysz- 
czanhiu regeneratorów itd., aby piece nie „wybijały” 
zbyt mocno, co wpływa nader ujemnie na sklepie- 
nia i armature. Ogrzewanie nieców no remoncie ma 
Dla cegieł krzemionko- 


wytrzymałość 


również doniosłe znaczenie. 
wych winno odbywać się ono w sposób ciągły, przy 
czym poniżej 6000 wzrost temperatury musi odbywać 
się specjalnie wolno. Autor zwraca wreszcie uwagę 
na szkodliwość redukcyjnej atmosfery w piecach 
martenowskich, gdzie sprzyja ona tworzeniu się ła- 
twiej płynnych krzemianów żelaza, unoszonego przez 
spaliny w postaci tlenków. 


Z. Warczewski 
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STALOWNICTWO 


BADANIA PROBLEMÓW CIEPLNYCH PIECA MARTENOWSKIEGO W PIECU DOŚWIADCZALNYM 


Studium głowicy Maerza i jej modyfikacji *) 


Doświadczalny piec martenowski1) przerobiono 
w obecnej serii badań na głowice Maerza. Wszystkie 
próby prowadzono na mieszance gazu wielkopiecowe- 
go i koksowego, o wartości opałowej w przybliżeniu 
1600 kcal/Nm3, 

Zbadano 6 różnych odmian głowicy Maerza Na 
rys. 1 ponumerowano je od 3 do 8, gdyż numery gło- 
wic 1 į 2 typu normalnego były już poprzednio badane. 
Zmiany przekroju wlotów powietrznych i gazowych 
w poszczególnych rozwiązaniach podaje tabl. I. 

Jakkolwiek tematem pracy było studium głowicy 
Maerza, zbadano wpływ czynników pracy, jak: ilość 
gazu, stosunek powietrza do gazu i ciśnienie w piecu. 


1) Wpływ czynników pracy 


a) Ilość gazu. Zbadano poszczesólne odmiany 
głowicy Maerza przy różnym dopływie ilości gazu 
i dla różnego nadmiaru powietrza. Wyniki przedsta- 
wiono wykreślnie na rys. 2. Wyjątkowo wysokie prze- 
niesienie ciepła do trzonu daje głowica Nr 8. 

Można stwierdzić, że głowice Maerza dają lepsze 
przeniesienia ciepła do trzonu po części dzieki większej 


odległości między głowicami (cecha charakterystyczna ` 


pieców Maerza). Krzywe przeniesienia ciebła na wsad 
dla normalnych głowic wykazywały w badanym za- 
kresie maksimum, które świadczy o tym, że przy 


*» J.F. Allen, J. H. Cook, G. Fenton, Jour- 
nal of The Iron and Steel Institute 1948, Nr 1, str. 
37/45. 


awa ciągi powietrz 
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Konstrukcja głowicy Ne Ô 


zwiększeniu dopływu paliwa powyżej pewnej granicy 
zachodzi niekompletne spalanie Maksimum to poja- 
wia sie przy zwykłych głowicach Maerza, natomiast 
dalsze rozwiązania konstrukcyjne nie wykazują jego 
obecności. Wynika sted, że warunki spalania w nor- 
malnym piecu Maerza nie sa zadowalające i odmiany 
które pozwalają, aby strumień gazu był całkowicie 
otoczony strumieniem powietrza, polepszają b. warun- 
ki spalania. 


TABLICA I 
Powierzchnie wylotów w głowicach 


Konstrukcja Wyloty gazowe 


Ciągi powietrzne 
głowicy Całkowita Całkowita 
Nr Liczba powierzchnia | Liczba powierzchnia 
cm? cm2 
i | | 
3a J 168 2 1425 
3b | 128 2 1425 
3c i 58 2 1425 
4a 1 163 1 2165 
4b 1 58 | 1 2165 
5 2 152 | 4 | 2165 
6 2 152 NE 558 
Ta 1 168 | l 558 
Tb 1 | 58 | 1 | 558 
Te 1 168 1 330 
7d p 71 58 | 1 330 
8a 1 168 l 558 
8b 1 < 58 | 1 558 
bc 1 168 1 330 
8d 1 | 58 | 1 330 


Konstrukcja głowicy NrB 


Rys. 1 


Konstrukcje badanych głowie, Głowica Nr 3 jest normalną głowicą Maerza, głowice Nr 4—8 są specjalnymi 
i rozwiązaniami tej głowicy. 
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Rys. 2 


Charakterystyczne krzywe dla głowicy Maerza i jej 
odmian. Liczby w lewym górnym rogu wykresów po- 
dają numer głowicy wg zestawienia tabl. I, Liczby 
przy krzywych podają % nadmiaru lub niedomiaru 
powietrza (T = teoretyczne), Ciśnienie w piecu dla 
wszystkich pomiarów 0,5mm słupa wody. 
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Rys. 3 
Wpływ ciśnienia w piecu na przeniesienie ciepła do 
trzonu (konstrukcja Maerza i odmiany). Dopływ cie- 
pła do pieca 270000 k cal/godz. 


b) Stosunek powietrzejgaz. Otrzymano 
wyniki podobne jak w poprzednich badaniach. Nie- 
mniej zwrócono uwagę na wyniki badań ruchowych, 
wg których w piecach, pracujacych z dość dużym 
nadmiarem powietrza, ok 15% tlenu, wprowadzonego 
przez głowice, idzie na świeżenie wsadu. W piecach, 
pracujących z ograniczoną temperaturą sklepienia, 
można podnieść przeniesienie ciepła na wsad, zwięk- 
szając nadmiar powietrza, Jednakże zabieg ten znacz- 
nie zwiększa zużycie baliwa i przez to jego wartość 
ekonomiczna jest wątpliwa. 


c Ciśnienie w przestrzeni roboczej. 
Rys. 3 dobitnie podkreśla wartość pracy przy zwięk- 
szonym ciśnieniu w przestrzeni roboczej. Dla pieców 
z normalną głowicą przeniesienie ciepła wzrastało aż 
do chwili wyeliminowania zassania dzikiego powie- 
trza, przy głowicach zaś Maerza przeniesienie ciepła 
wzrastało liniowo ze wzrostem ciśnienia do zbadanych 
granic (1,5 mm słupa wody, proporcjonalnie dla pieca 
przemysłowego 4,5 mm słupa wody). W zwiazku z tym 
zaleca się prace przy tak wysokim ciśnieniu nod skle- 
pienięm. na jakie tylko pozwalają warunki. produk- 
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cyjne. Zwrócono wszakże uwagę na zjawisko zacho- 
dzące w piecach, mających duże kraty komór rege- 
neratorowych, w których zmniejszenie objętości spa- 
lin z powodu wyeliminowania zassania dzikiego po- 
wietrza prowadzi do obniżenia temperatury krat. 


2) Konstrukcja głowie 


Przeanalizowawszy wyniki, otrzymane w poprze- 
dniej serii badań nad głowicami zwyczajnej konstruk- 
cji, stwierdzono, że: 


1) dla zapewnienia szybkiego zmieszania gazu 
i powietrza wylot gazowy winien być mały, po- 
wietrzny zaś b. duży, lub odwrotnie, wylot gazowy 
duży, powietrzny zaś mały; wielkości pośrednie są 


niepożądane; 


2) duży wylot winien możliwie najbardziej ota- 
czać mały; 


3) mały wylot winien być dwu- (dub wiecej} 


dzielny. 


Wnioski te zgodne są z danymi Rummla 2), który 
podaje, że czynnikami, sprzyjającymi szybkiemu i do- 
kładnemu zmieszaniu są: 


1) duża różnica między szybkościami wypływu 


powietrza i gazu; 
2) duże szybkości zarówno gazu jak i powietrza; 


3) nadmiar powietrza (nadmiar powietrza jest je- 
dnak niepożądany ze względu na wzrost strat ciępl- 
nych w spalinach). 


W piecu o głowicach Maerza, a zwłaszcza w pew- 
nych jego odmianach, powietrze i gaz wchodzą do 
przestrzeni roboczej pieca niemal pod kątem prostym 
względem siebie. Wprowadza to nowy czynnik: kąt 
zderzenia strumieni. 


a) Wielkość wlotów, Na rys. 4 i 5 naniesiono 
powtórnie niektóre krzywe z rys. 2, aby pokazać 
wpływ wielkości wylotów powietrznego i gazowego. 


Można stwierdzić, że zarówno dla normalnej gło- 
wicy Maerza (Nr 3) jak i dla jej odmian (Nr 4 a, b, c, 
7 d) wpływ wielkości wlotów nie jest wyraźny. Krzy- 
we dla głowic Nr 8 i dla głowicy Nr fa wykazują re- 
alny wpływ wielkości wlotów. Należy stwierdzić brak 
wyraźnej korelacji między wielkościa wylotów gazo- 
wego i powietrznego w piecu typu Maerza (tym sa- 
nym między szybkościami wypływu strumienia gazu 
i powietrza) a wielkością przeniesienia ciepła do trzo- 
nu. Może to zachodzić z nastepujacych powodów: 


1) wpływ dużego kata między strumieniami gazu 
i powietrza może osłabiać wpływ wielkości wlotów; 


2) duże zmiany wielkości wlotu powietrznego 
w piecu Maerza powoduja niewielkie zmiany składo- 
wej szybkości powietrza, równoległej do strumienia 
gazu. 


b) Kształt głowicy. Wpływ kształtu głowicy 
pokazano na rys. 6. Wiązki dla poszczególnych typów 
głowie obejmują rozrzut krzywych dla różnych nad- 
miarów powietrza, różnego ciśnienia w piecu oraz 
różnych wielkości wylotów. 


Widzimy że: 
a) zwyczajne głowice Maerza (3) daią lepsze wy- 
niki niż głowice normalnej konstrukcji (1,2); 


b) modyfikacje głowicy Maerza (4,7), gdzie wylot 
powietrzny umieszczono pod wylotem gazowym, dają 
lepszy wynik niż zwyczajna głowica Maerza; 
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Rys. 4 


Wpływ wielkości głowicy gazowej, Liczby w lewym 

górnym rogu wykresów podają numer głowicy wg ze- 

stawienia tabl. I, liczby zaś przy krzywych podają po- 
wierzchnie wylotu gazowego w cm2, 


605 


304 


zento do trzonu 10? kcal/h 
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Rys. 5 
Wpływ wielkoścj głowicy powietrznej. Liczby w le- 
wym górnym rogu wykresów podają numer głowicy 
wg zestawienia tabl. I, liczby zaś przy krzywych po- 
dają powierzchnie wylotu powietrznego w cm. 
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Rys. b 
Osiągnięte strefy przeniesienia ciepła przez poszcze- 
gólne typy głowic. 


c) użycie dwudzielnego wylotu gazowego (5,6) da- 
je lepsze wyniki niż pojedynczy wylot gazowy; 


d) najlepsze wyniki osiągnięto z głowicą Nr 8. 


Wyniki te potwierdzają pogląd, że jednym z naj- 
ważniejszych czynników, mających wpływ na zmie- 
szanie, jest kąt padania strumieni gazu i powietrza na 
siebie. Jest on b, korzystny w odmianach głowicy 
Maerza. Korzystne okazało się także zastąpienie poje- 
dynczego wylotu gazowego dwoma wylotami. 


3) Analiza podziału przenikania ciepla do trzonu 


Należy przypomnieć, że badany piec pracował 
w zakresie temperatur 600% do 10000. Trzon jego skła- 
dał się z 4 skrzyń wodnych. Pomiar ilości przepły- 
wającej przez nie wody i przyrostu jej temperatury 
dawał ilość ciepła, przejętą przez poszczególne ćwiartki 
trzonu. 


a) Wpływ konstrukcji głowicy. Przy 
normalnej głowicy ostatnia ćwiartka trzonu otrzymy- 
wała tylko niewielka ilość ciepła, natomiast przy nie- 
zmienionej głowicy Maerza otrzymywała już większą 
ilość ciepła Wskazuje to na lepsze zmieszanie w kon- 
strukcji Maerza. Ze wzrostem dopływu gazu płomień 
wydłuża się, spalanie staje się przewlekłe. Ilustruje to 
wzrost odchylenia krzywych 1 i 2 od 3 i 4 na rys, 7a. 
Najwięcej ciepła przenika do zbiorników 1 i 2, mniej 
do zbiorników 3 i 4. 


Po powiększeniu wlotu powietrznego otrzymuje 
się mniejszy rozrzut krzywych 1 do 4 (rys. 7b), choć 
nadal zbiorniki 1 i 2 otrzymują wiekszą cześć ciepła. 
Przeniesienie ciepła w tym wypadku jest bardziej je- 
dnolite i większe niż przy niemodyfikowanej głowicy 
Maerza. Zastosowanie podwójnego wlotu gazowego 
dało takie polepszenie przebiegu spalania, że ostatnia 
tj. czwarta ćwiartka trzonu otrzymała najlepsze prze- 
niesienie ciepła (rys. 7c). Głowica Nr 7 daje przy ma- 
łym dopływie gazu najlepsze przeniesienie ciepła do 
ćwiartki 4. Natomiast ze wzrostem ilości gazu płomień 
wydłuża się i przeniesienie ciepła w 4 ćwiartce spada. 
Tym niemniej jednorodność przeniesienia ciepła w ca- 
łym piecu poprawia się. Głowica Nr 8 daje b. równo- 
mierne przenikanie, ciepła we wszystkich 4 ćwiart- 
kach. 
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Rys. 7 


Rozdział przeniesienia ciepła wzałuż trzonu. 
nadmiaru powietrza. 


Liczby 
Liczby przy krzywych podają rumery poszczególnych ćwiartek trzonu. Pełne krzywe 


w górnej części wykresów podają numer głowicy I % 


podają rozdział ciepia, przerywane zaś nierównemierności rozdziału ciepła. 


b) Wpływ ciśnienia w piecu. Zwiększe- 
nie ciśnienia w piecach o bardziej przewlekłym spa- 
laniu zwiększa nierównomierności obciążenia poszcze- 
gólnych ćwiartek pieca (głowice Nr 3 i 4). Fiece o gło- 
wicach, dających b. szybkie spalanie (głowice Nr 7 i 8) 
przy wziększeniu ciśnienia w przestrzeni roboczej, po- 
prawiają swój rozkład ciepła wzdłuż trzonu. 


c) Uogólnienie. Zwiększenie przeniesienia 
ciepła do trzonu łączy się z równomierniejszym jego 
rozkładem. Dla osiągnięcia wiekszego przeniesienia 
ciepła całkowite spalanie musi być przyspieszone i do- 
konane bliżej głowicy gazowej. Tam, gdzie spalanie 
zachodzi dość szybko, wzrost ciśnienia w piecu zwi”k- 
sza sumaryczne przeniesienie ciepła do trzonu, przy 
równoczesnym zwiększeniu równomierności jego roz- 
kładu na całej długości trzonu. 


4) Zastosowanie przemysłowe 


W praktyce hutniczej stosuje się piece martenow- 
skie z głowicami typu Maerza, Jakkolwiek w” ogólnej 
opinii pracują one dobrze, niemniej wyniki pracy nie 
są tak przekonywujące, aby przyczyniły się do szer- 
szego ich zastosowania. Podobnie w onisanych bada- 
niach zwykła głowica Maerza dała tylko nieco lepszy 
wynik niż normalna głowica. 

Zastosowanie zmienionej głowicy Maerza z je- 
dnym tylko ciągiem powietrznym zamiast z dwoma, 
wydaje się zupełnie możliwe. Co do zastosowania 2 
wylotów gazowych zamiast jednego wielu metalurgów 
ma zastrzeżenia ze wzgledu na zagadnienie konser- 
wacji. W obecnej chwili zastosowano konstrukcję gło- 
wicy Nr 7 z zupełnym powodzeniem Najlepsze prze- 
niesienie ciepła otrzymano przy użyciu korstrukcji 
głowicy Nr 8. Niemniej głowica ta może nasuwać w za- 
stosowaniu przemysłowym pewne trudności Autorzy 
uważają za konieczne zastosowanie chłodzenia wodne- 
go do tej głowicy w celu zachowania jej kształtu 
* wymiarów. Oczywiście całą głowicę należy wykonać 
jako wymienną. 

Konstrukcja głowicy mogła by być o wiele ko- 
rzystniejsza, gdyby można było zastosować w piecu 
martenowskim pracę jednokierunkową, wtedy bowiem 
wymiarując głowicę nie trzeba uwzględniać koniecz- 
ności przeprowadzenia przez nią spalin. 


Wprowadzenie w życie osiągnięć doświadczalnych 
zależy w dużej mierze od właściwego zaopatrzenia 
pieca martenowskiego w aparaturę pomiarowo-kon- 
trolną. Jakkolwiek praca z teoretyczną ilościa powie- 
trza daje najlepszy wynik cieplny, należy uwzględnić, 
że pewien nadmiar powietrza jest dopuszczalny dla. 
Śświeżenia topu, albowiem dla pewnych warunków 
przy tej samej temperaturze sklepienia otrzyma sie 
nieco lepsze przeniesienie ciepła do trzonu. Zastoso- 
wanie wysokiego ciśnienia w przestrzeni roboczej pie- 
ca uzależnione jest od jakości chłodzenia ram i klap 
okiennych. 


Można stwierdzić, że piec Maerza jest mniej czuły 
na wielkość wlotu gazowego, niż piec o normalnej gło- 
wicy. Podane wyniki otrzymano na jednostce do- 
świadczalnej, a przejście do jednostki przemysłowej 
będzie wymagało starannych studiów. 


Badanie temperatur skiepienia *) 


W czasie badań mierzono temperaturę sklepienia 
w 10 punktach przy pomocy termopar  Pracowano 
w zakresie ok. 10000 i ujęto zagadnienie z punktu wi- 
dzenia najwyższej temperatury, średniej temperatury 
oraz zakresu temperatur, - 


1) Wyniki badań 


Zgodnie z oczekiwaniem zwiększenie dopływu ga- 
zu podnosi temperaturę maksymalną sklepienia (rys. 8) 
w b. podobny sposób jak wzrasta przeniesienie ciepła 
do trzohu (rys. 2). Podobieństwo to odnosi się także 
do wypadków, gdy z powodu niezunełnego spalenia 
przy b. wysokim dopływie gazu nadmiar niespalonego 
gazu odpływa z przestrzeni piecowej; wtedy przenie- 
sienie ciepła do trzonu maleje, obniża się też najwyż- 
sza temperatura sklepienia. Należy stwierdzić, że przy 
głowicach, dających przewlekłe spalanie, ze wzrostem 
ilości gazu zakres temperatur znacznie wzrasta (gło- 
wice Nr 3 do 5), ponieważ od strony wlotu gazu tem- 
peratura sklepienia utrzymuje się dość niska. Nato- 


*) J H. Cook, A H. Leckie. Journal of The 
Iron and Steel Institute 1948, Nr 1, str. 46/56. 
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Rys. 8 


Zmiany najwyższej temperatury sklepienia i rozrzutu temperatur sklepienia, w zależności od ilości ciepła, 
doprowadzonege do pieca (głowice Maerza i jej odmiany). Liczby w lewym górnym rogu podają numer 


głowicy, liczby zaś przy krzywych % nadmiaru lub nicdomiaru powietrza 


(T = teoretyczne). Ciśni_nie 


w piecu 0,5 mm słupa wody, 


miast przy głowicach, dających dobre zmieszanie gazu 
i powietrza, zakres temperatur wzrasta nieznacznie 
przy wzroście ilości gazu. 


Wzrost ciśnienia w piecu przy stałej ilości gazu 
powoduje wzrost temperatury sklepienia i równocześnie 
wzrost przeniesienia cienła na trzon, W poprzedniej 
serii badań nad normalnym typem głowicy wyrażono 
opinię, że stosowanie stosunkowo wysokiego ciśnienia 
w piecu może hamować wzrost temperatury sklepie- 
nia. Zatem zależność temperatury sklepienia od ciśnie- 
nia w piecu układa się różnie dla różnych konstruk- 
cji głowic. 

Różnica temperatury sklepienia w poprzek pieca 
wynosiła ok. 400%, przy czym dla mniej sprawnie pra- 
cujących odmian głowicy Maerza gorętsza była część 
od strony tylnej ściany. Dla lepszych odmian różnica 
ta była bliska zera, dla najlepszych zaś (no. głowica 
Nr 8) sklepienie bliżej tylnej ściany miało tendencję 
do wykazania niższej temperatury niż sklepienie bliżej 
przedniej ściany, Temperatura sklepienia wzdłuż osi 
była wyższa niż wzdłuż ścian. Zjawisko to silniej wy- 
stępowało dla mniej sprawnych głowic (np. Nr 3) niż 
dla bardziej sprawnych (Nr 8). 


Powodem stwierdzonej asymetrii temperatur skle- 
pienia jest zasysanie dzikiego powietrza. Przy mniej 
sprawnych piecach zasysane dzikie powietrze od stro- 
ny wlotowej gazu przyspiesza spalanie i powoduje 
wzrost temperatury sklepienia z tej strony. Jeśli pod- 
nieść ciśnienie w piecu, zanika zassanie dzikiego po- 
wietrza oraz różnica temperatur. Normalnie, dzikie 
powietrze powoduje chłodzenie trzonu przed klapami. 
W wyniku przepromieniowanie ciepła od sklepienia do 
trzonu jest większe w przedniej części pieca. 


Układ temperatur wzdłuż pieca „jednokierunko- 
wego“ dla sprawniej pracujących głowie. przy niewiel- 
kim przepływie gazu, był taki. że najgorętsza była 
środkowa część sklepienia. Dla zupełnego dopływu ga- 
zu płomień wydłużał się, tak że najgorętsze stawało 


się sklepienie po stronie odlotowej spalin. Jednako- 
woż dla lepszych komstrukcji pieca różnice temperatur 
nie były zbyt wielkie. 


Dla pieców z głowicami Nr 5 do 8 zestawiono wy- 
kreślnie zależność między średnią temperaturą skle- 
pienia i ilością przeniesionego ciepła do trzonu (rys. 9). 
Znaleziono między tymi wielkościami prostą, niemal 
liniową zależność, Jeśliby wprowadzić dla każdego po- 
miaru poprawkę na konwekcję cieplną. rozrzut punk- 
tów znacznie zmniejszył by się. Wykres wykonano dlą 
teoretycznej ilości powietrza Zupełnie podobnie przed- 
stawia się wykres dla 55% nadmiaru powietrza. 


2) Dyskusja wymików 


Główne wnioski ujmują rys. 9 i 10. Przyjąwszy, że 
materiał sklepienia ogranicza najwyższą temperaturę 
sklepienia, jak jest w rzeczywistości dla pieców pro- 
dukcyjnych, należy zastanowić się nad czynnikami, 
pozwalającymi osiągnąć możliwie wysokie przeniesie- 
nie ciepła na wsad. 


a) Stosując 55% nadmiaru powietrza osiągnięto. 
w pewnych granicach lepsze przeniesienie ciepła do 
trzonu niż przy powietrzu teoretycznym, za cenę du- 
żego obniżenia ogólnej sprawności cieplnej. Np. dla 
głowicy 8d, przy teoretycznej ilości powietrza przy 
wydatku ciepła 264000 kcal'godz. trzon przejął 53900 
k cal/godz., przy maksymalnej temperaturze sklepienia 
950%. Przy tej samej temperaturze 55% nadmiaru po- 
wietrza pozwoliło doprowadzić do trzonu 57500 
kcal' godz, lecz ogólna ilość cieoła wprowadzonego do 
pieca wyniosła 455 000 k cal/godz. Z powyższego wynika, 
że udało się podnieść przeniesienie ciepła do trzonu 
o 7% lecz równocześnie rozchód paliwa zwiekszył się 
o 75%. 


Wysunięto koncepcję chłodzenia sklepienia warst- 
wą powietrza, doprowadzonego pod sklevienie, nieza- 
leżnie od powietrza. przeznaczonego dla spalania pa- 
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Rys. 9 
Wspólzależność między przeniesieniem ciepła do trzo- 
nu i przeciętną temperaturą sklepienia.  Naniesiono 
wyniki poszczególnych pomiarów dla głowie Nr 5—8, 
przy teoretycznej ilości powietrza i ciśnieniu w piecu 
0,5 mm słupa wody. 


liwa. Powietrze to nie powinno mieszać się ze stru- 
mieniem płomienia. W celu powiększenia jego zdol- 
ności absorpcji promieniowania można dodać pewną 
ilość pary wodnej. Zbadanie tej propozycji pozwoli o- 
kreślić praktyczne warunki jej stosowania, aby unik- 
nąć przekroczenia dopuszczalnej temperatury sklepie- 
nia. 


b) Do dokonania analizy wpływu ciśnienia w pie- 
cu dla pieca 3 c, przy teoretycznej ilości powietrza, 
stwierdzono, że przy nadciśnieniu ok. 0,5mm słupa 
wody dla danej maksymalnej temperatury sklepienia 
otrzymano najniższe przeniesienie ciepła do trzonu. 
Wyższe przeniesienie ciepła otrzymano dla nadciśnie- 
nia ok. 1 mm słupa wody i wyżej przy stosunkowo ni- 
skim zużyciu paliwa oraz dla podciśnienia 0,5 do 1 mm 
słupa wody, przy znacznie wyższym jednak rozchodzie 
paliwa. Przy wysokim nadciśnieniu zassanie dzikiego 
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Rys. 10 
Sprawność cieplna pieca przy ograniczonej maksymal- 
nej temperaturze sklepienia 9500, Liczby przy prostych 
przerywanych podają % sprawności cieplnej. 


powietrza jest całkowicie wyeliminowane. Natomiast 
przy podciśnieniu powietrze, zassane w górnej części, 
okien, działa chłodząco przez konwekcję na sklepienie 
i przez to pozwala na intensywniejszy dopływ paliwa, 
do pieca, co w pewnych granicach zwiększa przenie-. 
sienie ciepła do trzonu. 


c) W tych samych warunkach konstrukcje głowie, 
dające lepsze zmieszanie, dają lepsze przeniesienie 
ciepła do trzonu, bez przekroczenia dozwolonej tem- 
peratury sklepienia, 


3 Wnioski 


a) Wzrost przeniesienia ciepła do trzonu łączy się 
ściśle ze wzrostem temperatury sklepienia. 


b) Przeniesienie ciepła do trzonu dla ograniczonej 
maksymalnej temperatury można polepszyć przez u- 
zyskanie większej równomierności temperatur skle- 
pienia, co dają głowice o lepszym zmieszaniu (rozwią- 
zanie Nr 7 i 8). 


c) Tosamo można osiągnąć dla danej głowicy, sto- 
sując wysoki nadmiar powietrza, jednakże za cenę 
większego zużycia paliwa, 
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POJĘCIE HARTOWNOŚCI *) 


Metoda Grossmanna obliczania hartowności stali 
nisko- lub średniostopowych, oparta na ich składzie 
chemicznym, zawodzi przy stalach wysokostopowych. 
Hartowność obliczona jest większa od rzeczywistej. 
Należy więc zastanowić się nad samym pojęciem har- 
towności. 


Hartowność. Aby dany przedmiot stalowy 
miał strukturę martenzytyczną po hartowaniu, musi 
mieć budowę austenityczną, a chłodzenie winno być 
dostatecznie szybkie, przez zakresy perlitu i bainitu, 
w celu niedopuszczenia do powstania perlitu, bainitu 
i struktur przedeutektoidalnych, 


Jeżeli podczas chłodzenia nie dopuścimy do tych 
przemian, otrzymamy jako strukturę wyłącznie mar- 
tenzyt (z ew. pozostałością austenitu). Hartowność sta- 
li jest funkcją szybkości chłodzenia, niezbędnej dla 
uniknięcia obu wzmiankowych wyżej przemian. Im 
powolniejsze chłodzenie, potrzebne jest, aby nie do- 
puścić do powstania perlitu i bainitu, tym większa 
jest hartowność. 


Składniki stopowe działają inaczej na przemianę 
perlityczną niż na przemianę bainityczną, Mangan 
zmniejsza równomiernie szybkość obu przemian, lecz 
Mo jest 10000 razy aktywniejszy w opóźnianiu pierw- 
szej w porównaniu z drugą. W pewnych stalach po- 
jawienie się bainitu hamuje powstawanie martenzytu, 
w innych przeszkodą jest perlit. Jeżeli molibden, 
który silnie opóźnia przemianę perlityczną, ale słabo 
działa na przemianę bainityczną, dodany jest do stali, 
w której pojawienie się perlitu hamuje powstanie 
martenzytu, hartowność tej stali znacznie wzrośnie. 
Natomiast dodany do stali, gdzie hamującym czyn- 
nikiem jest bainit, będzie miał na hartowność wpływ 
minimalny. 


Nie wystarczy więc, brać pod uwage wpływu do- 
mieszek stopowych, na powstanie martenzytu. Należy 
rozpatrzyć, jak opóźniają one przemiany perlityczną 
i bainityczną. Są więc 2 hartowności: bainityczna 
i perlityczna. Ponieważ obie te hartowności nie były 
oddzielone w pracach Grossmanna, można kwestiono- 
wać jego system mnożnikowy. 


Jeżeli jedna domieszka działa wyrażnie tylko na 
hartowność perlityczną, a druga na hartowność perli- 
tyczną i bainityczną, dodanie obu domieszek jedno- 
cześnie jest skuteczniejsze, niż stosowanie ich od- 
dzielnie To mogłoby uzasadniać mnożenie wskaźni- 
ków działania składników stopowych. 


Prace Grossmanna wykazują. że wpływ domieszek 
stopowych na przemianę  perlityczną może być 
w przybliżeniu mnożony. Jednakże dopóki nie będzie 
dokładnie znana natura przemian, potwierdzenie me- 


tody mnożenia wskaźników może być tylko czysto 
empiryczne. 
Ustalenie wpływu składu chemicz- 


negona hartowność. Przy ocenie prac doświad- 
czalnych nad hartownością można zauważyć, że jako 
kryterium hartowności nie stosowano ukazania się 


* I-H. Hollomon i L. D. Jaffe. American 
Institute of Mining and Metallurgical Engineers. Pre- 
print Metals Technology 1945. Technical Publication 
Nr 19926. 


pierwszych śladów struktur niemartenzytycznych lecz 
przyjmowano raczej 50% tych struktur. Dla okre- 
Ślenia tego % użyto różnych metod, opartych na po- 
miarach twardości, których dokładność może budzić 
zastrzeżenia, 


Jeżeli stal węglową o drobnym lub średnim ziar-. 
nie chłodzić tak, aby otrzymać 50%  martenzytu, 
przyjmujemy, że reszta będzie perlitem. Również dla 
stali stopowej, jeżeli składniki stopowe opóźniają 
obie przemiany lub silniej przemianę bainityczną, bę- 
dziemy mieli do czynienia z hartownośc ą perlityczną. 
Lecz jeżeli przemiana perlityczna będzie hamowana 
silniej od bainitycznej, począwszy od pewnego skła- 
du, dla którego bainit będzie ograniczał powstanie 
martenzytu, działanie składników stopowych będzie 
się odnosiło do hartowności bainitycznej. 


Prace Grossmanna i innych badaczy, którzy okre- 
ślali wpływ domieszek stopowych na hartowność, nie 
pozwalają na wywnioskowanie przy każdym pomia- 
rze, czy to perlit, czy bainit ograniczał powstanie 
martenzytu. Grossmann, Kramer, Mafner i Toleman, 
a nawet Crafts i Lamont na początku używali pomia- 
ru twardości jako oceny hartowności. Później Krafts 
i Lamont użyli mikroskopu, lecz podawszy, że skła- 
dniki strukturalne niemartenzytyczne stanowiły perlit 
lub bainit, nie określili w żadnym konkretnym wy- 
padku otrzymanej struktury. Wobec tego nie wia- 
domo do jakiej hartowności, perlitycznej, czy baini- 
tycznej, odnoszą się pomiary wpływów składników 
stopowych. 

Hartowność perlityczna. Dane o prze- 
mianach izotermicznych wskazują, że składniki sto- 
powe, mające skłonność tworzenia węglików, równą 
lub mniejszą niż żelazo, opóźniają w mniej więcej 
równej mierze przemiany perlityczną i bainityczną, 


Węgiel, mangan, nikiel i krzem w ilościach ma- 
łych lub średnich nie wydają się mieć wpływu selek- 
tywnego na przemiany niemartenzytyczne (mangan, 
mający skłonność tworzenia węglików nieco większą 
niż żelazo, może mieć większy wpływ na przemianę 
perlityczną niż bainityczną, jeżeli występuje w du- 
żych ilościach). Można twierdzić, że dane Grossmanna 
i innych, którzy dodawali oddzielnie składniki stopo- 
we do stali węglowych, dotyczące wpływu węgla, man- 
ganu, niklu, krzemu, miedzi, fosforu i siarki oraz wiel- 
kości ziarna, odnoszą się do hartowności perlitycznej. 
Dalej podano, że chrom, dodany do stali węglowych 
nadeutektoidalnych zwiększa hartowność początkowo 
szybko, lecz od 0,5% wpływ jego maleje i jest nie- 
równy w działaniu. Wobec silnej skłonności chromu 
i molibdenu do tworzenia weglików Grossmann tłu- 
maczy słabszy i niejednostajny wpływ większych 
ilości tych domieszek (powyżej 0.20% Mo): niższą ich 
zawartością w austenicie w chwili hartowania, skut- 
kiem obecności nierozpuszczonych weglików. Praw- 
dopodobnie dodatek tych składników działa silniej 
na hartowność perlityczną niż bainityczną, tak że 
bainit zaczyna ograniczać powstawanie martenzytu. 
To przypuszczenie potwierdzają znane już krzywe „S*. 


Wpływ chromu i molibdenu na hartowność perli- 
tyczną został określony zwłaszcza dla niższych za- 
wartości. Wpływu dużych zawartości dotad nie zba-- 
dano. Dopóki to nie nastąpi nie można twierdzić, że: 
wpływ dużych zawartości chromu i molibdenu da sie 
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ekstrapolować z liczb otrzymanych dla małych zawar- 
tości tych domieszek, choć stwierdzono, że średnica 
„wałka idealnego" Di zmienia sie proporcjonalnie 
do zawartości prawie wszystkich składników  stopo- 
wych. 

Wiadomości nasze dotyczące boru, tytanu i wana- 
du, są sprzeczne i można przypuszczać, że działanie 
tych składników zależy w równej mierze od innych 
czynników, niż ilość, rozpuszczona w austenicie. Nie 
można więc mierzyć ich działania ilościowego i okre- 
ślać jaka hartowność, perlityczna czy  bainityczna. 
ulega zmianie. 
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Tabl. I i II podają hartowność perlityczną (Di) 
dla stopów żelazo-węgiel o zmiennej zawartości wę- 
gla i wykazują wpływ wielkości ziarna, zawartości 
Mn, Ni, Si, Cu, P i 5 oraz małych ilości Cr i Mo na 
tę hartowność, Wartości, obliczone za pomocą tych 
tablic, dają Dı w calach, Istnieje mało danych porów- 
nawczych między D1 a średnicą graniczną wałka 
o strukturze czysto martenzytycznej. Nieliczne pomia- 
ry wskazują, że stosunek tych średnic wynosi w przy- 
bliżeniu 100/75. W tabl. I i II podano również wartość 
mnożnika dla węgla w odniesieniu do wałka całkowi- 
cie zahartowanego. 


TABLICA I 


Wpływ węgla i domieszek stopowych na hartowność 
(Średnica idealna) 


Przypuszczalny mnożnik 
dla hartowności 
_ bainitycznej 


Mnożnik Grossmanna 
dla hartowności 
m-="litycznej 


Domieszka 


e UAE A E6) 0.494 x V%C 


| 
| 
| 
, f 50% martenzytu | 
; C (b) | 


* l100% martenzytu „254 x V 272xY %C 

Mn 1 -- 410 x (% Mn) 1 -|- 410 x (% Mn) 
P 1 + 283 x (% P) 1 + 283 x (% P) 
S 1 — 0.62 x (% S) 1 — 062 x (% S5) 
Si 1 + 064 x (% Si) | 1 + 064 x (% Si) 
Cr 1 4- 2,33 x (% Cr) 1 + 1,16 x (% Cr) 
Ni l + 0,52 x (% Ni) 1 + 0,52 x (% Ni) 
Mo pla da Mo) 1 

Cu 1 + 0,27 x (% BY 1 + 0.27x (% Cu) 


a) Obliczone wg danych Grossmanna, z wyjątkiem Cu 
b) Dla wielkości ziarna Nr 17 A. S. T. M Dla innych wielkości ziarna patrz tabl. II 
c) Obliczone wg danych Kramera, Hafnera j Tolemana 


TABLICA II 


Wpływ wielkości ziarna austenitu na hartowność perlityczną 
(Średnica idealna) 


Mn żni 
Wielkość ziarna U ik dla węgla, dotyczący hartowności perlitycznej 


austenitu Nr A. S, T.M: | 50% martenzytu (a) | 100% martenzytu _ 

0,546 | 0410 | 

3 0'504 0'378 

3 0,165 (,350 

4 | 0,429 | 0,328 

5 039714 p | 0,298 | SRO 
6 | 0,366 í AV h U 0,275 í X v w C 
7 0 338 | 0,254 

g | 0.288 0.217 

10 | 0.286 | 0200? 


a) Obliczone wg danych Grossmanna 


Hartowność bainityczna. Nie ma dotąd 
pewnej metody dla określenia hartowności bainitycz- 
nej, można jednak wysunąć metodę, co najmniej 
przybliżoną. Zamiast dodawać domieszki stopowe do 
zwykłej stali węglowej, można je wprowadzać do sta- 
li, w której bainit ogranicza hartowność i za pomocą 
badań mikroskopowych określić tę hartowność w za- 
leżności od zawartości domieszki stopowej. Do tego ce- 
łu nadaje się stal, zawierająca 0.25% Mo, w której bai- 


= 


nit ogranicza hartowność więcej od perlitu. Można rów=* 
nież badać wpływ domieszek stopowych po przemia-: 
nie austenitycznej przy temperaturach, wywołujących: 
dużą wielkość ziarna (która przy tych badaniach musi 
pozostać stała). Ponieważ powiekszenie ziarna zwięk- 
szą silniej hartowność perlityczną niż bainityczną, 
przy ziarnach dostatecznie dużych bainit powinien ` 
bardziej ograniczać powstanie martenzytu niż perlit. 
Jednakże przy wyciąganiu wniosków z takich pomia- 
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rów zachódzi następująca trudność: dodatek do- 
mieszki stopowej, która by opóźniała powstanie per- 
litu, jak to czyni molibden, bez zmiany szybkości 
powstawania banitu w przemianie izotermicznej, mo- 
że spowodować pośrednio zmniejszenie hartowności 
bainitycznej. 

Zauważono, że dodatki węgla, manganu i niklu 
powodują lekkie zmiany w kształcie krzywej „S*%. Ich 
„główny wpływ polega na przesunięciu krzywych do 
czasów dłuższych. Miedź, fosfor i siarka mają dzia- 
łać podobnie Nowsze badania wykazały, że krzem 
ma również podobny wpływ na hartowność bainitycz- 
ną i perlityczną. Molibden, jak już wzmiankowano, 
powiększa znacznie czasy przemiany w strefie perli- 
tycznej ale ma b. słaby wpływ na krzywą „©“ w stre- 
fie bainitycznej. 

Sposób przybliżonego obliczania hartowności bai- 
mitycznej obarto na następujących przesłankach: 


1) Zmiana zawartości węgla lub domieszki sto- 
powej wywołuje proporcjonalną zmianę har- 
towności, określonej średnicą Dı, niezależnie 
od hartowności początkowej. To założenie po- 
dobne jest do założenia Grossmanna dla har- 
towności perlitycznej. 

2) Zmiany zawartości C, Mn, Ni, Cu, S, P i Si 
powodują jednakowe procentowe zmiany obu 
hartowności. 

3) Zmiany zawartości Mo i zmiany wielkości ziar- 
na prawie nie mają wpływu na hartowność 
bainityczną. 


Należało jednak ustalić średnicę wyjściową, którą 
należy mnożyć przez mnożniki dla różnych domie- 
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szek. W pracy Grossmanna o hartowności perlitycznej 
średnica ta została wzięta z krzywej, przedstawiającej 
wpływ węgla i wielkości ziarna. Grossmann twierdzi, 
zgodnie z poprzednimi wynikami, że hartowność pro- 
porcjonalna jest do pierwiastka z zawartości węgla. 


Średnicę wyjściową bainityczną obliczono z wy- 
ników prób hartowności Jominyego. Należało brać 
pod uwagę stale, zawierające dostateczną ilość domie- 
szek, tworzących węgliki, aby móc założyć, że bainit 
hamuje więcej od perlitu powstanie martenzytu 
w tych stalach. 


Ponieważ wpływ chromu na hartowność baini- 
tyczną był nieznany, nawet w przybliżeniu, było rze- 
czą konieczną otrzymać krzywe Jominy'ego stali o jed- 
nakowej zawartości Cr, Badanie liczb, opublikowanych 
przez Jominy'ego wykazało, że pewna ilość krzywych, 
wzbudzających zaufanie dla stali podeutektoidalnych, 
zawierających 0,5% Cr i dość Mo (0,25% i więcej) 
przynależy do stali, w których bainit ogranicza pow- 


stanie martenzytu. Ponieważ — wobec braku dokład- 
niejszych danych — punkt przegiecia krzywej twar- 


dości Jominy'ego (w skali logarytmicznej) brano jako 
odpowiadający 50% martenzytu, wzięto pod uwagę 
jedynie stale, dające dostatecznie wyraźny punkt prze- 
gięcia, Nie uwzględniono prób hartowanych przy tem- 
peraturze niższej, przy których 'zupełne rozpuszczanie 
węglików budziło wątpliwości. Poza tym zdecydo- 
wano się na użytkowanie jedynie krzywych, na któ- 
rych były oznaczone punkty, otrzymane doświadcza!l- 
nie, albowiem różni badacze mogli by różnie R: 
lować wyniki, 


Pozostały ostatecznie do dyspozycji wyniki, otrzy- 
mane na 11 stalach, podanych w tabl III Punkty 


TABLICA IN 


Stale użyte do określenia średnicy wyjścicewej 


dla kartewności bainitycznej, 


a) Analiza topu 
b) Zawartość szacowana 


Oznaczenie |o so) a | sez | NE | NE | 2N | żN | 2N | 21 | LIAN 
stali | | 8739 | 8744 1388 1436 1437 938 
c 0256 | 0,29 | 0,29 | 0,40 | 0,44 | 0,3% | 0,23 0,22 | NE: 0,315 | 0,85 
Mn 0,76 | 126 | 114 |083 | 0,90 | 1,17 |148 | 1,74 001 | 131 
P 0,026, 0, 033 | 0,023 | 0,015; 0,019 | 0.08 0.008a | (,008a AD 0.014) 0.014 
S 0,027 0,026 | 0,019) 0,016 | 0,0311 0,022a | 0,018 0018a | 0,022a | 6,016) 0,017 
Si 0.44 | 036 |! 051 030 0,25 0,22 | 0,25 0,26 0,24 022 | 0.23 
Ni 0,47 | 0,54 | 015 | 0,48 | 0,44 | 0.02b 0,02b 0,02b 0,02b 0,32 | 0.32 
Cr | 0,43 | 0,51 | 0.53 0,48 | 0,54 | 0,46 0,50 059 0,47 0,48 | 0.45 
Mo 0,837 | 0,48 | 0,22 | 0,25 | 0,22 | 0,27 | 0.27 0,26 0,49 0,85 | 0,37 
y | | | 0,055 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 
Cu 0,04b | 0,04b 0,11 | 0.04b| 0,04b| 0,04b | 0,0ib | 0,04b | 004b | 0,04b| 0,04b 
Al 0,05 | | | | 
| | 
Temperatura | m | E Up. | | | 
nagrzania w 0C 870 885 925 855 845 845 870 | 870 370 585 885 
| l 
Odległość na prób-| | | | | 
ce Jominyʻego | | | 
vine [E) ega a jka|..2 dak! 9 Ji |- TBn 
Odpowiednia D; ET | | 
w calach | 2,95 | 3,90 | 3,05 |3,16 |3,55 | 316 | 3,16 | 3,55 | 316 | 3,55 | 3,40 
Średnica wyjścio- | | | 
wa z mnożnikiem , | l 
dla Cr 0,841 | 0,687 | 0,646 | 0,732 0.766 | 0,834 | 0.779 | 0,772 | 0,752 |0,888 |0,840 | Średnio 0,776. 
| | 
Bez mnożnika | | | l | | 
„dla Cr 0,537 (0,131 | 0,400 10,470 |0,471 0544 | | 0,493 0,478 0,487 |0,570 |0,552 | Średnio 0,494 


c) Do punktu przegiecia krzywej logarytmicznej twardości 
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Zawartość i 


Rys. I 


Przypuszczalna hartowność bainitycznych siopów 
Fe—C 


przecięcia odczytano z krzywych Jominy'ego dwu ba- 
daczy, po czym wzięto średnią z ich odczytów wyniki 
zamieniono na średnice „wałka idealnego“ Dı wg ta- 
blic opartych na podaniach Asimowa, Graiga i Gross- 
manna. Średnice Dı dzieloną nastepnie przez mnożniki 
dla Mn, Ni, Cu, Si P i S i pierwiastka z C (tabl. I). 
Wpływ V i Al pominieto. Otrzymane wyniki zebrano 
w tabl. III jako „średnicę wyjściową z mnożnikiem 
dla Cr,“ 

Należało jeszcze określić wpływ chromu. Krzy- 
we „S“ wskazują, że chrom opóźnia w stalach podeu- 
tektoidalnych przemianę perlityczną silniej niż reakcję 
bainityczną, tak że jego wpływ na hartowność baini- 
tyczną był by mniejszy niż na hartowność perlitycz- 
ną, Wyniki badań wskazują jednak, że chrom zwiększa 
hartowność bainityczną. Z braku danych przyjęto 
wpływ chromu na hartowność bainityczą jako połowę 
wpływu na hartowność perlityczną. W ten sposób otrzy- 
mano wartości tabl. III podane jako „średnice wyjścio- 
we bez mnożnika dla Cr“. Próbowano użyć ich średniej 
jako średnicy wyjściowej dla stopów Fe—C. Przy- 
puszczalne mnożniki dla wpływu C (zawierające śred- 
nicę wyjściową) Mn, Ni, Cr, Mo, Cu, Si, P i S na har- 
towność bainityczną są podane w tabl. I a wpływ C 
jest również podany na rys. 1. 


Średnica wyjściowa została oznaczona z odległości 
punktu  przegięcia krzywej twardości Jominy'ego 
(w skali logarytmicznej) Prawdopodobnie punkt ten 
odpowiada zawartość 50% bainitu lub cokolwiek wie- 
cej. Wg niedawnej publikacji Hodgea i Orehoskiego 
średnica „wałka idealnego“ dla śladów bainitu wynosi 
0,5 do 0,6 średnicy dla 50% bainitu, Wielkość wpły- 
wu C, oparta na stosunku 0,55 podana jest w tabl. I 
i rys. 1 w celu obliczenia średnicy „wałka idealnego“, 
całkowicie zahartowanego bod względem bainitu. 


Należy podkreślić, że stosunek średnicy wałka 
idealnego, zupełnie zahartowanego, do wałka na pół 
zahartowanego jest znacznie mniejszy (0,55 zamiast 
0,75), gdy składnikiem niemartenzytycznym jest bainit, 
nie zaś perlit. Jak wynika z tabl I i II w stalach 
weglowych o średnim ziarnie austenitu pierwsze ślady 
składników niemartenzytycznych, które pojawiają się 
w miarę zmniejszenia szybkości chłodzenia, były by 
bainitem. Z drusiej strony, gdy szybkość chłodzenia 
jest taka, że połowa struktury iest niemartenzytyczną, 
połowa ta jest przeważnie perlitem. Fakt, że nierwszy 
składnik strukturalny niemartenzytyczny miał bv bvć 
bainitem w stalach węglowych zwykłych o ziarnie 
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średnim lub grubym, jest sprzeczny z opinią ogólnie 
przyjętą, jednakże wyniki doświadczeń czynią go 
prawdopodobnym. 

Nie zmienia to wartości opublikowanych prac 
o wpływie domieszek stopowych na hartowność, do- 
tyczących przede wszystkim hartowności perlitycznej, 
ponieważ granicę 50% hartowności stosuję się o wiele 
częściej od pełnej hartowności dla tych badań. 

Zdaje się, że dotychczas nie zostały ogłoszone żad- 
ne pomiary wpływu domieszek stopowych na hartow-= 
ność stali nadeutektoidalnych i można słusznie przy- 
puszczać, że wpływ ten może być inny niż dla stali 
podeuiektoidalnych, do których jedynie odnoszą się 
dane z tabl I, 

Należy zaznaczyć, że proponowany sposób oblicza- 
nia hartowności bainitycznej wg składu chemicznego 
jest tylko próbą i że dane liczbowe oparte są na małej 
ilości wyników. Jednakże sposób ten może służyć jako 
pierwsze przybliżenie, aż do ustalenia nowych liczb 
doświadczalnych. 


Związek między hartownością perli- 
tyczną a bainityczną 
W poprzednich rozważaniach obie hartowności 


były rozpatrywane oddzielnie, czas wszakże przeby- 
wania w strefie perlitycznej może działać na szybkość 
przemiany bainitycznej. Zmiany hartowności perli- 
tycznej mogą zatem spowodować zmiany hartowności 
bainitycznej, choć szybkość powstania bainitu, zmie- 
rzona izotermicznie (bez przebywania w strefie perli- 
tycznej), nie uległa zmianie. 


Można znaleźć pewne dane, wskazujące, że po- 
większenie hartowności perlitycznej powoduje po- 
większenie hartowności bainitycznej, jakkolwiek do- 
kładne działanie nie jest wyjaśnione. Np. jak już 
wspomniano, dane izotermiczne wskazują, że wielkość 
ziarna austenitu ma b. słaby wpływ na szybkość pow 
stania bainitu, jednak przy doświadczeniach w wa- 
runkach ochładzania ciągłego stwierdzono, że zmiany 
wielkości ziarna zmieniają szybkość powstania baini- 
tu. Próby te przeprowadzono na próbkach Jominy'ego 
ze stali S. A.E, 4140, doprowadzonych do stanu auste- 
nitycznego przez nagrzanie do 815% 10100, 12039 
i 13400, ochłodzonych do 815% i zahartowanych czo- 
łowo. Na rys. 2 podano — w zależności od wielkości 
ziarna — odległości Jominy'ego, które dawały 10% 
i 50% bainitu. Hartowność bainityczna rośnie z wiel- 
kością ziarna aż do Nr 2 klasyfikacii A. S. T.M. odpo- 
wiadającemu nagrzaniu do 12000%. Powód, dla którego 
hartowność zmniejsza się przy wzroście temperatury 
od 12002 do 13400, nieznany jest. Poczatkowo sądzono, 
że znaczne powiększenie hartowności było związane 
z powiększeniem rozpuszczalności węglików, przy 
podniesieniu temperatury nagrzania w strefie auste- 
nitycznej Dla sprawdzenia, ogrzano próbkę do 1 2009, 
zahartowano w wodzie na całej powierzchni i ogrzano 
szybko do 815% Otrzymana hartowność odpowiad?ła 
wielkości ziarna, a poprzednia obróbka cieplna dla 
rozpuszczenia weglików nie wywarła wpływu. Obec- 
nie jedyne tłumaczenie wpływu wielkości ziarna 
jest nastepujace: czas. przehytv w strefie merlitycz- 
nei, zwieksza szybkość przemiany hainitvcznei. Im 
krótszy czas bedzie materiał przebywał w strefie per- 
litycznej, tym wieksza bedzie hartowność bainitvczna. 
Brak wszakże danych wystarczających dla ustalenia 
zwiazku tczbow ego, 


Wobec oddziaływania czasu, przebytego w strefie 
perlitycznei na hartowrość bainitvczna. mabden 
będzie miał wpływ pośredni na hartowność bainitycz- 


Nr 


Odległość Jominy w 1/16 calo 


Wieixość ziarno ASTM 


Rys. 2 
Współzależność wiclkoŚści ziarna austenitu i hartow- 
ności bainitycznej stali SAE 4140 


ną, która wobec tego nie będzie zupełnie niezależna 
od jego zawartości. Liczbowe ujęcie tej zależności wy- 
maga rajpierw ustalenia zależności między szybkością 
tworzenia się bainitu a czasem, przebytym uprzednio 
w strefie perlitycznej. 


Zastosowanie. Na podstawie wyżej wyłożo- 
nych zasad przy określeniu hartowności wg składu che- 
micznegc oblicza się oddzielnie hartowności perlitycz- 
ną i bainityczną. Ważniejsza z nich jest ta, która 
ograniczać będzie powstanie martenzytu i jej war- 
tość należy wziąć pod uwaga, jeżeli pragniemy otrzy- 
mać strukturę martenzytyczną. 


W stali, która ma być zahartowana na marten- 
zyt, nie mamy korzyści z dużej hartowności perli- 
tycznej jeżeli bainit ogranicza powstania martenzytu 
i na odwrót, 

Jeżeli się chce przewidzieć strukturę w przypad- 
ku chłodzenia ciągłego, nie pozwalającego na pelne 
zahartowanie, ważne są i najwyższa i najniższa obli- 
czona hartowność. Jeżeli hartowność bainityczna dla 
pełnego zahartowania jest większa od  hartowności 
perlitycznej, bainit nie rozwinie się w sposób wydat- 
niejszy. Jeżeli hartowność perlityczna dla pełnego za- 
hartowania jest większa, otrzyma sie bainit, o ile 
chłodzenie bedzie wolniejsze od chłodzenia, dającego 
czysty martenzyt, a perlit powstanie przy jeszcze wol- 
niejszym chłodzeniu. Warunki przejścia z bainitu do 
perlitu będą wtedy określone hartownością perlitycz- 
ną, 


Jako przykład zastosowania pojęcia dualizmu 
hartowności i wypróbowania metody iej obliczania 
można wymienić niedawne prace Hodze'a i Oreho- 
skiego. Badacze ci zmierzyli hartowności (50% mar- 
tenzytu) 35 stali o różnych skłedach chemicznych 
i porównali je z hartownością obliczona. początkową 
metodą Grossmanna, a więc dającą hartowność per- 
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lityczną. Stwierdzili oni, że większość hartowności, 
zmierzonych doświadczalnie, była znacznie niższa od 
wartości obliczonych. Hartowność bainityczna tych 35 
stali obliczono ze składu chemicznego, wskazanego 
przez Hodge'a i Orehoskiego za pomoca tabl. I i mnoż- 
nika dla C przy 50% martenzytu. Otrzymane za po- 
mocą takiego obliczenia hartowności bainityczne były 
porównywane z hartownością perlityczną, obliczoną 
przez wymienionych badaczy. 


Rys. 3 podaje hartowność rzeczywistą w odniesie- 
niu najniższej z obu obliczonych hartowności. 


Przy obliczeniu hartowności w ten sposób punkty, 
otrzymane doświadczalnie, leżą znacznie bliżej liczb 
teoretycznych niż przy posługiwaniu się wyłącznie 
hartownością perlityczną. 


Hodge i Orehowski zwracają uwagę, że rozpu- 
szczenie węglików nie było zupełne przy stosowanych 
temperaturach grzania. Wobec tego ilości C i domie- 
szek stopowych, rozpuszczone w austenicie, były naj- 
częściej mniejsze niż ich zawartość ogólna w stali. 
Ta różnica składu austenitu może tłumaczyć, że har- 
towności, określone doświadczalnie, pozostaja na ogół 
nieco poniżej hartowności obliczanych (rys. 3). Można 
zauważyć, że większość tych stali ma mniejsze har- 
towności bainityczne obliczone niż hartowności perli- 
tyczne. Zgadza się to z badaniami Hodse'a i Oreho- 
skiego, którzy znaleźli, że w większości przypadków 
składniki niemartenzytyczne były bainitem. 


Wobec charakteru przybliżonego mnożników licz- 
bowych, będących do dyspozycji dla obliczenia har- 
towności bainitycznej i wobec niezudełnezo rozpusz- 
czenia węglików, przytoczone wyniki potwierdzają 
dobrze hipotezę dwoistości hartowania oraz propono- 
wanego postępowania dla obliczania hartowności za 
składu chemicznego. 

Wnioski. Badanie warunków rozkładu auste- 
nitu tudzież działania domieszek stopowych na szyb- 
kość przemiany bainitycznej wskazuje, że w pew- 
nych przypadkach perlit, a w innych bainit, ogra- 
niczają powstanie martenzytu przy chłodzeniu cią- 
głym, 


D, rzeczywisto m calach (dlo 50% martenzytu) 


O khartowność tatnityczna 
»  perlityezne 


D, abliczono w calach (dlo 50% mastenzyru | 


Rys. 3 
Pcrównanie hartowności mieszanej i hartowności ob- 
liczonej wg proponowanego systemu (dla stali bada- 
nych przez Hodge'a i Orehoskiego) 
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Ponieważ domieszki stopowe mogą mieć wpływ 
różny na przemianę bainityczną i oai, jest 
rzeczą konieczną brać pod uwagę 2 hartowności: per- 
lityczną i bainityczną. Jeżeli perlit A OWE 
stanie martenzytu w przypadku chłodzenia ciągłego. 
hartowność perlityczna jest mniejsza od bainitycznej 
i odwrotnie. 


Dla określenia wpływu domieszek stopowych na 
hartowność należało by jednocześnie sprecyzować wa- 
runki chłoduenia, dające określoną ilość składnika 
niemartenzytycznego i zidentyfikować ten składnik, 

W żadnych badaniach poprzednich na wpływ do- 
mieszek stopowych na hartowność tego nie uczyniono. 
Dlatego też można stwierdzić, że wyniki dotych- 
czasowych badań odnoszą się do jednej lub drugiej 
z tych hartowności. Ponieważ domiieszki stopowe 
dodawano do zwykłych stali węglowych i pomiary do- 
konywano dla hartowania z 50% martenzytu, można 
twierdzić, że w większości przypadków wyniki odno- 
szą się do hartowności perlitycznej. 


Dla określenia działania domieszek stobowych na 
hartowność bainityczną należało je dodać do stali, 
w których bainit ogranicza powstanie martenzytu 


USTALANIE ZAWARTOŚCI DOMIESZEK 
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a mianowicie do stali, zawierających 0,25% Mo. Po 
próbach wstępnych podano projekt postępowania 
przejściowego, w celu umożliwienia oceny hartowno- 
ści bainitycznej w grubszych zarysach. Hartowności, 
obliczone tym sposobem, były sprawdzone doświad- 
czalnie dla pewnej ilości stali. 


Na podstawie wyników badań  izotermicznych 
w systemie obliczania przyjęto słabe (a nawet żadne) 
działanie Mo i wielkości ziarna austenitu na szyb- 
kość powstania bainitu, Jednakże próby ochładzania 
ciągłego wykazują, że wielkość ziarna posiada pe- 
wien wpływ na hartowność bainitycznąa. Wpływ ten 
wydaje się być oddziaływaniem pośrednim, albowiem 
czas inkulacji przemiany bainitycznej może częściowo 
minąć podczas przebywania w strefie  perlitycznej, 


Wydaje się, że czynniki, które podwyższają har- 
towność perlityczną bez zmiany szybkości powstania 
bainitu (w warunkach izotermicznych), zwiększają 
hartowność bainityczna. Dlatego też zdaje się, że 
zwiększenie wielkości ziarna i zawartość molibdenu 
zwiększa nieco hartowność bainityczną lecz stopień 
tego działania jest jeszcze nieznany. 

St. Block 


STOPOWYCH NAJSKUTECZNIEJ ZWIĘRSZAJĄCZCZI 


HARTOWNOŚĆ *) 


Grossmann obliczał hartowność stali ze składu 
chemicznego i grubości ziarna, używając jako miary 
hartowności „średnicy krytycznej idealnej“ D+ Jest 
to średnica wałka, hartującego sie dokładnie na 50% 
martenzytu w środku, w warunkach teoretycznie naj- 
szybszego hartowania, tj. hartowania idealnego. 

Wpływ każdej domieszki stopowej na hartowność 
można określić mnożnikiem, którego wartość zależy 
od zawartości i skuteczności tej domieszki. Iloczyn 


mnożników, odnoszących się do domieszek stopowych 
danej stali, stanowi wartość Dı dla tej stali. 


Mnożnik dla 0,11% Cr jest 1,26, Dla 0,22 Cr jest 
on 1,52. Przy przejściu od 0,11% Cr do 0,22% Cr spół- 
czynnik powiększenia hartowności wynosi 1,52: 1,26 
== 1,21. Oznacza to, że Dı stali, zawierającej 0,11% Cr 
wzrasta 1,21 razy, gdy zawartość chromu wynosi 0,22%, 
a D; dla stali, nie zawierającej Cr wzrasta 1,26 razy 
przy wprowadzeniu 0,11% Cr. 


TABLICA I 


Spółczynniki powiększenia Dı (obliczone) 


Chrom Molibden Nikiel 
Spólczynniki Spolczunniki | Spólczynniki 
Cr% Mnożnik pou ięk- Mo % Mnożnik powięk- | i % Mnożnik powięk- 
| szenia | ! szenia | | szenia 
| | 
0,00 1,00 ER 0.00 1,00 0,00 1,00 
0,11 1,26 1,26 0.02 1,062 1,062 0.056 1,04 1.040 
0,22 1,52 121 | 0,04 1,125 1,059 0,112 1,08 1,038 
038 bo 1,78 1,17 | 006 1,187 1,056 0,168 1,12 1,037 
0,44 1,96 1,101 0,08 1,25 1,053 0,224 1,16 1,036 
0,55 | 2,06 1,051 0,10 | 1,312 1,950 | 0.28 120 1,034 
066 | 2155 1'046 0,12 1,375 | 1043 | 0336 1,74 1,033 
0,77 j 2,245 1,042 0,14 1,437 i 1,046 0,392 1,28 , 1,032 
0,83 | 2.33 1,038 0,16 1,50 1,044 0,448 1,32 1,031 
0,99 2,41 i 034 0,18. 1,562 1,042 0,5''4 1,36 1,030 
1,10 245 1,034 0,20 1,625 1,040 0.56 1,40 1,029 
1,2! 2,555 1,028 0,22 | 1,6 7 1,038 0,616 1,44 | 1,029 
1,32 | 2,62 1 025 0,24 | 1,75 1,037 0,672 | 1.48 1,028 
| | | 


*H. FE. Hostetter. 


Metals Technology, Preprint Technicał Publication Nr 1905, wrzesień 1945 r. 


Tabl. I zawiera mnożniki i spółczynniki powięk- 
szenia Dı dia różnych zawartości Cr, Mo i Ni z tym, 
że koszty zawartości Cr, Mo i Ni, znajdujących się 
w jednym wierszu są jednakowe. 

Najskuteczniejszą kombinację domieszek stopo- 
wych dła określonej hartowności otrzymuje sie, prze- 
cinając krzywe (rys. 1) linią pozioma. Łączny mnożnik 
dla danej kombinacji jest iloczynem mnożników indy- 
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C=0,4% Mn = 0,85%, Si = 0,25%. Wielkość ziarna 7. 
Dı dla tego metalu będzie wynosiła: 


C —0,40 mnożnik 0,213 


Mn — 0,85 P 4,50 
Si — 0,25 A 1,17 
Iloczyn 1,12 


2 3 wynikających z zawartości każdej do- Mnożnik ogólny dla Cr, Mo, Ni powinien więc 
PĘRZR wynosić 4,80 : 1,12 = 4,28. Z tabl. II widać, że odpo- 
Przykład. Pragnąc otrzymać stal o Dı = 4,80 cali, wiednią kombinacją są następjące zawartości: Cr = 
przyjmujemy, że metal zasadniczy będzie zawierał 0,88%, Mo =0,22%, Ni = 0.13%. 
TABLICA II 
Najskuteczniejsze kombinacje domieszek stopowych 
% Domieszki Mnożnik 
| | Mnożnik 
Cr Mo Ni Cr Mo Ni kombinowany 
| | CrX Mo XNi 
C,10 0,00 0,00 1,24 1,00 1,00 | 1,24 
0,20 0,00 0,00 1 47 1,00 1,00 1,47 
0,30 0,00 0.03) 1,71 1,00 1,00 1,71 
(,40 0 00 0,00 1,92 1,00 1,00 1,92 
0,51 0.02 0,00 2,08 1,06 1.04) 2,15 
0,53 006 0,00 2,04 1,19 1,00 2,43 
0,57 0,10 0,00 2,08 1,31 110 2,72 
0,66 0,14 0,00 2,16 1,44 110 3,11 
0,77 0,18 0,00 2.25 1,56 1,00 | 35t 
0,82 | 0,20 0,03 2,29 1.63 | 1,04 3,88 
0,88 0 22 0,13 2,33 1,69 119 4,30 
0,91 | 0.24 0,17 2,36 1,75 112 4,62 
1,72 klinożmih  Kamdiinowany Cr x Mo*Ni 
Re GW) aeónójcje nznasł 112 200 248 260 320 360 400 440 480 
111 | kosztu 
Cr = 0,11% 
w | | | gi i 
* Ni = 0,056% CP = 0,1% 
BERE Fe 
g 1.09 Ni = 0,056% 
N R 
$ 1,08 Š 
; Š 
Sw ; 
È ne 
R 1,06 À = 
MENU 
105 N $ 
MI 5 
1,04 


1,02 

cr 0 020 040 060 080 100 120 
Mo 0 004 008 012 016 0,20 0,24 
Ni 0 012 024 0,36 0,48 0,60 0,72 


Zawartość dodatku stopowego % 


Rys. 1 


A | 
ce 0 020 040 060 0680 190 120 
Mo Q 004 0,08 0,12 016 Q20 024 
6 0 Q312 024 036 048 060 072 


Zowarłosć dodstku stopowege 4% 


Rys. 2 


Spółczynniki powiększenia hartowności obliczone 
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Można szybko określić odpowiednią kombinację 
w sposób graficzny, uzupełniając rys. 1 dodatkową 
krzywą. dającą mnożniki kombinowane dla Cr, Mo, Ni 
w najskuteczniejszych kombinacjach (rys. 2). 


Spółczynniki powiększenia dla wanadu nie są je- 
szcze dostatecznie pewne, aby już obecnie wciąsać je 
do obliczeń. 


Mnożniki, użyte w obliczaniu spółczynników po- 
większenia, wzięte są z dolnej krzywej Grossmanna 
dla najwyższych zawartości chromu. Wydaje się, że 
ta dolna krzywa lepiej odpowiada w praktyce dzia- 
łaniu chromu. Prawdopodobnie Grossmann posługiwał 
się stalami normalizowanymi a jest rzeczą znaną, że 
stale normalizowane, zawierajace znaczniejsze ilości 
chromu, molibdenu i wanadu,mają zwykle większą 
hartowność niż te same stale w stanie wyżarzonym. 
W praktyce prawie wszystkie stale stopowe są dla ob- 
róbki zmiękczane, a potem hartowane, było by więc 
rzeczą ciekawą mieć mnożniki dla chromu, molibdenu 
i wanadu dla stali zmiękczonych przed hartowaniem. 
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Można określić prawdziwy mnożnik dla chromu, 
biorąc pod uwage skład chemiczny, wielkość ziarna 
i wynik próby hartowania czołowego wg Jominy'egó. 
Można również określić prawdziwy Dı na krzywej Jo- 
miny'ego, odnoszącej się do stanu wyjściowego i ba- 
danej obróbki cieplnej. Iloczyn mnożników, odnoszą- 
cych się do innych domieszek poza chromem określa 
D; dla tego samego składu chemicznego, lecz bez 
chromu, Dzieląc przez tę wartość prawdziwa Dy, 0- 
trzymuje się w przybliżeniu mnożnik dla Cr, brak 
wszakże wyczerpujących danych pod tym względem. 
Baumann i Parge wykazali w swych pracach o sta- 
lach chromowo-molibdenowych, że zawartość molib- 
denu w węglikach zmienia się w zależności od ob- 
róbki cieplnej. Zawartość składników stopowych w 
węglikach musi wpływać na hartowność, albowiem 
węgliki stopowe rozpuszczają się powoli w austenicie, 
a składniki stopowe rozpuszczone dyfundują powoli. 
Potwierdza to ważność określania mnożników dla 
struktur początkowo zmiękczonych. 
Si Dicck 


METALOZNAWSTWO 


AMERYKAŃSKIE j BRYTYJSKIE STALE NIERDZEWIEJĄCE AUSTENITYCZNE 


Wielka Brytania wytwarza ok. 30.000 t rocznie stali 
nierdzewiejących typu 18-8, natomiast Stany Zjed- 
noczone 150.000 do 180.000 t rocznie. Należy dodać, że 
chodzi tu wyłącznie o stale 18-8, bez uwzględnienia 
stali nierdzewiejących ferrytycznych (chromowych) lub 
zastępczych (manganowych). 


Ogromne żużycie tych drogich stali w USA wy- 
nika z wszechstronności ich zastosowania nie tylko do 
celów przemysłowych lecz urządzeń użytku domowe- 
go oraz celów dekoracyjnych, 


Ilość tych stali, uodpornionych na korozję między- 
krystaliczną, jest w USA znacznie mniejsza niż 
w Wielkiej Brytanii. Wynosi ona w USA ok. 5% całko- 
witej ich produkcji. Drugą różnicą jest zawartość wę- 
gla, która w praktyce amerykańskiej wynosi 0,06 — 
0,08% C z tendencją do zejścia poniżej 0,03% C. Brytyj- 
czycy utrzymują się natomiast w zakresie ok 0,16% C, 
stwierdzając, że dotychczas nie zachodziła u nich po- 
trzeba dalszej obniżki. Jeśli chodzi o wyniki próby 
korozji, można stwierdzić niższość stali brytyjskich. 


Stabilizacja stali nierdzewiejących ma zasadnicze 
znaczenie gdy idzie o spawanie. Stale nie stabilizowa- 
ne z zasady wymagają po spawaniu obróbki cieplnej, 
częstokroć trudnej gdy przedmiot jest wiekszych roz- 
miarów. Natomiast przy zastosowaniu stali stabilizo- 
wanych typu brytyjskiego obróbka cieplna nie jest 
potrzebna. Amerykański punkt widzenia może w tym 
wypadku tłumaczyć powszechne użycie tam próby 
Huey do określania ubytku ciężaru na skutek korozji. 
Daje ona mniejszy ubytek dla stali hartowanvch w 
wodzie i nie stabilizowanych niż dla stali stabilizowa- 
nych. Gdy porównamy ceny przedmiotów wykona- 
nych ze stali stabilizowanej i ze stali nie stabilizowa- 
nej, obrabianej cieplnie, okazuje się, że cena w drugim 
wypadku jest niższa, Niemniej możliwość uniknięcia 
obróbki cieplnej i związanych z nią trudności może 
usprawiedliwiać brytyjskie metody produkcji. 


* F. H. Keating. Metal Progress, grudzień 1948 r. 


Przez wiele lat Amerykanie używali stali austeni- 
tycznych nierdzewiejących z dodatkiem molibdenu, 
lecz nie stabilizowanych, dopóki nie stwierdzono 
w tych stalach skłonności do tworzenia fazy sigma. 
Dodatek niobu czy tytanu w celu zabezpieczenia przed 
tym niepożądanym zjawiskiem nie powinien jednak 
być regułą tam, gdzie stale nie stabilizowane mogą do- 
brze spełnić swe zadanie, 


Jako składnik stabilizujący od dawna używany 
jest tytan, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii. Amerykanie 
unikali raczej tytanu na skutek wyników próby Huey, 
która daje gorsze wyniki na stalach stabilizowanych 
tytanem w porównaniu do „czystych“ stali 18-8. Bry- 
tyjczycy natomiast nie stosują próby Huey. Ameryka- 
nie wprowadzili jako stabilizator niob, nieco podnosząc 
zawartość niklu, aby przeciwdziałać silnie ferryto- 
twórczemu działaniu niobu. Ponadto niob podnosi od- 
porność w pewnym zakresie temneratur i nadaje lep- 
szą podatność do polerowania, a tym samym polepsza 
wygląd powierzchniowy, tak ważny w stalach nie- 
rdzewiejących. 

Dla określenia jakości stali nierdzewiejących 
z punktu widzenia odporności na korozję chemiczną 
stosuje się w USA próbę Huey, która polega na tym, 
że próbkę stali poddaje się działaniu gotującego się 
kwasu azotowego 65% przez jeden lub więcej okresów 
48-godzinnych, po czym mierzy się ubytek ciężaru 
W Wielkiej Brytanii stosuje się dla materiałów no- 
wych próbe Streussa lub Hatfielda, która polega na 
działaniu mieszanina CuSO04 i HsS04 w stanie wrzenia 
przez 50 dni. Jeśli materiał należy do gruby już bada- 
nych, wówczas próbę tę przeprowadza sie w ciągu 
72 godzin. Materiał bada się na strate ciężaru i wyko- 
nuje się próbę zginania tudzież badania metalosra- 
ficzne. Obydwie próby maja ra celu głównie wykry- 
cie skłonności do korozji miedzykrystalicznej nie zaś 
określanie korozji powierzchniowej. Gdy jednak za- 
chodzi korozja powierzchniowa, próba Huey nie daje 
możliwości rozróżnienia stopnia obu tych wypadków 
i zmierzony ubytek ciężaru szedł by całkowicie na 
konto korozji międzykrystalicznej. 
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W związku z powyższym należałoby wyjaśnić na- 
stępujące pytania: 
1) Co usprawiedliwia stosowanie stali nierdzewie- 
jących nie stabilizowanych z obróbka cieplną. 


2) W jakich okolicznościach wolno stosować nie sta- 
bilizowane stale, zawierające molibden. 
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3) Jaka jest bezpieczna górna granica zawartości 


węgla w stalach stabilizowanych. 


4) Czy próba Huey nie idzie zbyt daleko jeżeli cho- 
dzi o stwierdzenie przydatności dla celów prze- 
mysłowych. 


A, Semkowicz 


WIADOMOŚCI EKONOMICZNE 


ŚWIATOWY RYNEK ALUMINIUM W 1948 r*) 


Charakterystyczną cechą rynku aluminium w 1948 
r. była nadwyżka popytu nad podażą, mimo że pro- 
dukcja aluminium w 1948 r. 2-krotnie przekroczyła 
poziom 1938 r. Produkcja aluminium z rud wyniosła 
w 1948 r. ok. 1200 tys, t, przy 531,9 tys t w 1938 r. 


Po ostatniej wojnie na pierwsze miejsce w pro- 
dukcji aluminium wysunęły się USA i Kanada, któ- 
rych udział w ogólnej produkcji państw kapitalistycz- 
nych wyniósł w 1948 r. ok. 75%. Produkcja aluminium 
z rud osiągnęła w USA w 1948 r. 565,6 tys. t, prze- 
kroczywszy 4-krotnie poziom 1938 r. 


Produkcja aluminium ze złomu, która osiągnęła 
w okresie wojny b. duże rozmiary, opierała się 
w pierwszym okresie po wojnie na zapasach złomu 
wojennego. Stopniowe wyczerpywanie się tych zapa- 
sów doprowadziło do obniżenia produkcji aluminium 
„ze złomu. 


Zwiększenie produkcji aluminium z rud kompli- 
kuje się wszędzie w chwili obecnej z powodu braku 
energii elektrycznej, co nie pozwala na zupełne wy- 
korzystanie istniejących zdolności produkcyjnych. 
W Kanadzie np. produkuje się dziś ok, 320 tys. t alu- 
minium z rud rocznie, podczas gdy w okresie wojny 
produkcja aluminium wynosiła 450 tys t. 


Anglia prawie całkowicie uzależniona jest od do- 
staw aluminium z Kanady. Zdolności produkcyjne 
brytyjskiego przemysłu aluminiowego są niewielkie. 
Angielskie przedsiębiorstwa mogą produkować w przy- 
bliżeniu 50 tys. t aluminium rocznie, gdy tymczasem 
średnie roczne zapotrzebowanie go wynosi 230 tys. t. 
Ok. 30% zapotrzebowania zaspokaja Anglia dzięki pro- 
"dukcji aluminium ze złomu. 


Niemcy straciły w wyniku wojny swe przodujące 
stanowisko w produkcji aluminium, albowiem Sojusz- 
nicza Komisja Kontroli zabroniła Niemcom produko- 
wać aluminium. Jednakże, nie bacząc na to, brytyj- 
<sko-amerykańskie władze okupacyjne odbudowują 
w Bizonii zakłady, produkujące aluminium Niemcy 
Są w znacznym stopniu zależne od przywozu surow- 


*» I. Tomskaja. Mirowoj rynok aluminja w 
1948 g. Wnieszniaja torgowla 1949, Nr 7. 


ców. Obecnie Niemcy Zachodnie prowadzą rozmowy 
z Włochami o dostawę boksytu. 


Przemysł aluminiowy Austrii jest całkowicie za- 
łeżny od importu boksytu. W ostatnich czasach Austria 
otrzymywała go z Francji w myśl umowy, która prze- 
widuje, że 1/2 całego aluminium, otrzymanego z tego 
surowca, ma być dostarczona Francji. W 1948 r. pro- 
dukcja aluminium wyniosła w Austrii tylko 13,3 tys. t, 
gdyż z powodu braku energii elektrycznej austriacki 
przemysł aluminiowy był zimą nieczynny. Jak donosi 
gazeta „Nachrichten für Aussenhandel"' z dnia 26 lu- 
tego br. zdolności produkcyjne 2 austriackich zakła- 
dów w Lend i Ranshofen kilkakrotnie przewyższają 
wewnętrzne zapotrzebowania na aluminium, tak, że 
eksport aluminium z Austrii może być w przyszłości 
większy. 


W Norwegii w ciągu najbliższych 4 lat przewiduje 
się zhaczne zwiększenie produkcji aluminium. Nor- 
wegia produkuje teraz 31 tys. t aluminium rocznie, 
a za 4 lata zamierza ona podnieść produkcję do 95 tys. 
ton. 


Poważne przesunięcia nastąpiły także w zapotrze- 
bowaniu na aluminium. W czasie wojny zapotrzebo- 
wanie go przewyższyło w USA o 60% przedwojenne 
ogólno-światowe zapotrzebowanie. 


Silnie wzrosło w tym czasie zapotrzebowanie rów- 
nież i w innych państwach, co było związane z roz- 
wojem przemysłu lotniczego. Dzisiaj zużycie alumi- 
nium w krajach kapitalistycznych jest mniejsze niż 
podczas wojny, lecz znacznie wyższe niż przed wojną. 


Zużycie aluminium, produkowanego z rud, prze- 
kroczyło w 1948 r. przedwojenny poziom: w USA 4- 
krotnie, a w Anglii — 3-krotnie. Wysoki poziom zu- 
życia aluminium w okresie powojennym tłumaczy się 
silnym wzrostem zbrojeń i rozszerzeniem zasięgu sto- 
sowania aluminium. Tak np. w chwili obecnej po- 
wszechnie zaczęto stosować aluminium w budow- 
nictwie mieszkaniowym w charakterze materiału do 


ram okiennych i pokrycia dachów, zastępując blachę 
ocynkowaną i drzewo. 


Głównymi eksporterami aluminium są teraz Ka- 
nada i Norwegia. 
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Eksport aluminium z Kanady wzrósł w 1948 r. 
5-krotnie w porównaniu z poziomem przedwojennym, 
przy czym !/⁄2 kanadyjskiego eksportu aluminium za- 
równo dziś jak i przed wojną, kierowana jest do 
Anglii. 

Eksport aluminium z Kanady do USA był przed 
wojną minimalny. W ostatnich czasach osiągnął on 
znaczne rozmiary, W 1948 r. wywieziono z Kanady 
do USA 70,6 tys. t aluminium. Zwiekszeniu eksportu 
aluminium z Kanady do USA sprzyjało obniżenie od 
dnia 1 stycznia 1948 r. cła importowego na aluminium 
z 3 centów do 2 centów za 1 funt angielski. 


Eksport aluminium z Norwegii nie osiągnął jeszcze 
w 1948 r. poziomu przedwojennego; 4 norweskiego 
eksportu aluminium kierowano do Francji, która za- 
opatrywała Norwegię w boksyt. 


Ceny aluminium zmieniły się w ciągu ostatnich 
lat nieznacznie. Tak wiec w 1948 r. cena aluminium 
w USA wzrosła z 15 do 16 centów (28 czerwca 1948 r.), 
a następnie do 17 centów za funt angielski (11 paż- 
dziernika 1948 r.). Utrzymując ceny aluminium na tym 
poziomie amerykańsko - kanadyjscy producenci mają 
na celu zwiększenie zastosowania aluminium i zaha- 
mowanie produkcji aluminium w krajach europej- 
skich oraz utrzymanie monopolistycznego stanowiska 
na rynkach, zdobytych w czasie wojny. 


Wobec tego, że ceny innych metali nieżelaznych 
wzrosły w okresie powojennym 2- i 3-krotnie, stosu- 
nek cen tych metali do cen aluminium spowodował, 
iż aluminium stało się konkurentem nie tylko dla 
miedzi, ale nawet i dla blachy ocynkowanej, Jest to 
b. ważny czynnik, jeżeli chodzi o rozszerzenie rynku 
zbytu aluminium. 


W połowie grudnia 1948 r. zaobserwowano obni- 
żenie się popytu na aluminium. Brak aluminium, któ- 
ry dawał się odczuwać w II półroczu 1948 r., jest dziś 
znacznie mniejszy. 

Popyt na aluminium zaczął się kurczyć w związku 
z Kurczeniem się portfelu zamówień konsumentów, 
produkujących: odlewy, przybory elektryczne itd. 
W 1949 r. proces zmniejszania się nobytu na alumi- 
nium trwa dalej. 


BUTNIK 


TABLICA I. 


Światowa produkcja aluminium z rud (bez ZSRR) 


w tys. ton 
Państwo 1938 r. | 1947r 1948 r.1) 
Razem 531,9 | 943,8 1200,0 
W tym: 
Anglia 22,5 29,4 30,9 
Niemcy 161,2 — 10,0 
Włochy 258 24,0 33,0 
Kanada 64,5 270,2 | 336,0 
Norwegia 29,0 21,7 31,0 
USA 130, I 518,7 565,6 
Francia 45.3 i 534 64,7 
Japonia 17,0 | 2,7 3,0 
1) W przybliżeniu. 
TABLICA IL 
Zużycie aluminium, produkowanego z rud w USA. 
i Anglii (w tys. ton) 
Państwo | 1937 r, | 1943 r. 1047 r. 1948 r, 
USA 154 | 800 | 518 620 
Angla 49 | 211 | 159 170 
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TABLICA III. 


Ekspert aluminium z Kanady i Norwegii (w tys. ton) 


5%. iakdegó Kanada Norwegia 
aństwa ia" (6 AR PERM E 
4 1938 r. | 1948r. | 1938r. | 1938r. 
Razem | 58,7 | 296,7 | 28,6 | 21,9 
W tym do: 
Czechosłowacji 0,1 | 8,0 0,8 - 
Anglij -35,8 | 1454 | 53 ż 
Belgii 0,1 42 | 1,4: — 
USA 1,0 | 706 | 24 | 20.8 
Francii = | GL | 0,3 167 
Szwecji 16 o. 102 2,6 -> 
| | 


E. Łukawer 
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Z WYDAWNICTW 


August Witkowski, Zasady fizyki. Tom II. Cie- 
pio.'— Fizyka cząsteczkowa., Wydanie trze- 
cie. Wydano z zasiłku Prezydium Rady Ministrów. 
Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego, Instytutu Po- 
pierania Nauki. Warszawa 1948. Str. XII + 484, Cena 
1500 zł} — Nadzwyczaj dla nauki polskiej zasłużona 
Kasa imienia doktora medycyny Józefa Mianowskie- 
go, profesora i rektora Szkoły Głównej War- 
szawskiej (1862—18€9), obdarzyła nas świeżo no- 
wym wydaniem pierwszej cześci II tomu dzieła nie- 
zwykłej wartości, stanowiącego prawdziwą chlubę pol- 
skiego piśmiennictwa podręcznikowego — klasycznych, 
trzytomowych „Zasad fizyki“ Augusta Witkow- 
skiego*), z których uczyło się—jak Polska długa i sze- 
roka — kilka naszych pokoleń. Pierwszy tom tego 
znakomitego dzieła wyszedł z druku w Warszawie — 
staraniem i nakładem Kasy im. Mianowskiego — 
w 1892 r., po czym ukazywały się kolejno dalsze jego 
tomy i nowe wydania poprzednich (które nabywano 
szybciej niż mógł je przygotować ich autor), aż wresz- 
cie w 1912 r., po upływie lat dwudziestu, opuścił pra- 
sę — zamykający całość — tom trzeci. 


Praca nad nowym wydaniem „Zasad fizyki* pod- 
jęta została jeszcze przed drugą wojną światową przez 
profesorów uniwersytetu w Wilnie: Wacława Dzie- 
wulskiego (if 1938 r.), Józefa Patkowskiego (f 1942r.), 
Wacława Staszewskiego, Szczepana  Szczeniowskiego 
i Jana Weyssenhoffa, a druk II tomu tego dzieła był 
już bliski końca w sierpniu 1939r. jednakże wśród za- 
wieruchy wojennej nakład ksiażki uległ zupełnemu 


zniszczeniu. Po woinie prof. Szczeniowski wyzyskał 


ocalałe materiały i wprowadziwszy w nich niezbędne 
dodatkowe zmiany, poprawki tudzież uzupełnienia, na 
nowo przygotował ów tom do druku. 


Na treść omawianego tu brzez nas trzeciego wy- 
dania II tomu dzieła A. Witkowskiego składa sie 12 
rozdziałów. Nauce o cieple poświęcono 9 pierw- 
szych rozdziałów, fizyce cząsteczkowej zaś— 
$ ostatnie. Wykaz nagłówków poszczególnych rozdzia- 
łów tego tomu przedstawia się następująco: I O tem- 
peraturze. — II. O mierzeniu ilości ciepła.—III. Ciepło 
właściwe. — IV. Pierwsza zasada termodvnamiki. — 
V. Topnienie i rozpuszczanie sie ciał. — VI. Parowa- 
nie, — VII. Ruch ciepła. — VIII. Druga zasada ter- 
modynamiki. — IX. Maszyny c'eblre, — X. Teoria 
atomowa i kinetyczna. — XI. Dyfuzja i osmoza. — 
XII, Spójność i przyleganie. 


Od drugiego wydania II tomu „Zasad fizyki* 
trzecie jego wydanie różni się— poza poważnie zwięk- 
szoną objętością — nie układem treści czy jej doborem, 
pozostały one bowiem takimi samymi, lecz wprowa- 


+) August Wiktor Witkowski (ur. w 
1854 r., zm. w 1913 r.) ukończył Wydział Inżynierii 
w Politechnice (ówczesnej „c.k. Szkole Politechnicz- 
nej“) we Lwowie, a nastepnie studiował fizykę i ma- 
tematykę w uniwersytetach w Berlinie i Glasgowie 
(w tym ostatnim bvł 'uczniem Williama Thomsona, 
późniejszego lorda Kelvina) Wykładał fizykę doświad- 
czalną zrazu w Akademii Rolniczej w Dublanach, po- 
tem w Politechnice Lwowskięj i wreszcie — od 1888 
r. — niemal przez ćwierć wieku w Uniwersvtecie Ja- 
giellońskim. w którym obiał katedra po tak tragicz- 
nie zmatłym Zygmuncie Wróblewskim. 


dzeniem licznych zmian i uzupełnień, których wymagał 
potężny, szybki i wspaniały rozwój fizyki w ostatnim 
pięćdziesięcioleciu, Najważniejsze z nich wymieniamy 
poniżej przykładowo dla rozdziałów VIII i X, jako 
najbardziej interesujących. 


W rozdziale VIII ( str. 252 — 299), zawierającym 
wykład drugiej zasady termodynamiki, 
wprowadzono pojęcie entropii (R. Clausius 1854 r), 
nieuwzględnione w pierwszych wydaniach II tomu 
„zasad fizyki“, pomimo bliskiego pokrewieństwa tej 
wielkości z rozpatrywaną w owym tomie energią 
swobodną (H. Helmholtz 1882 r.). Pociągnęło to oczy- 
wiście za sobą konieczność szerszego potraktowania 
nierówności Clausiusa. Podano też sposób obliczania 
entropii gazu doskonałego i zamieszczono tablice war- 
tości entropii wody oraz pary nasyconej. Omówiono 
ponadto entropię i energię swobodną mieszaniny ga- 
zów doskonałych. Wykład uzupełniono szezegółowo 
rozważoną zasadą W. Nernsta (1906 r.), tj. tzw. trze- 
cią zasadą termodynamiki, przytaczając jej 
definicję w następującej postaci: „w temperaturze 
zera bezwzględnego wszystkie procesy w ciałach sta- 
łych i ciekłych zachodzą bez zmiany entropii“, jak 
również w — jeszcze dalej idącym — sformułowaniu 
M, Plancka (1911 r.): „w temperaturze zera bez- 
względnego entropia ciał stałych i ciekłych przybiera 
wartość zero“, (Podczas gdy druga zasada termody- 
namiki mówi nam jedynie o zmianach entropii, trze- 
cia pozwala ustalić wartość samej entrovii i to dla 
dowolnych temperatur. Poza tym z trzeciej zasady 
wynika, iż temperatura zera bezwzględnego nie daje 
się osiągnąć w praktyce żadną metoda doświadczalną, 
oziębienie więc ciał stałych i ciekłych do temperatu- 
ry zera bezwzględnego jest taką samą niemożliwością 
jak — w myśl pierwszej wzgl. drugiej zasady termo- 
dynamiki — zbudowanie perpetuum mobile pierwsze- 
go wzgl. drugiego rodzaju.) 


W rozdziale X (str. 331 — 404), poświęconym wy- 
kładowi teorii atomowej i kinetycznej, 
w ustępie o atomistyce w chemii omówiono izotopy 
pierwiastków, a przede wszystkim cieżki wodór i scha- 
rakteryzowano własności ciężkiej wody. Ustęp, doty- 
czący układu periodycznego pierwiastków, został 
znacznie rozszerzony i unowocześniony. W samym 
układzie periodycznym uwzględniono pierwiastki, wy- 
tworzone sztucznie, o liczbach atomowych: 43 (tech- 
net), 61 (promet), 87 (francjum), 93 (neptun), 94 plu- 
ton), 95 (ameryk) i 96 (kiurium). Zamieszczono wykres 
krzywej rozdziału predkości wśród cząsteczek gazu 
według prawa Maxwella - Boltzmanna i podano opis 
doświadczalnego sprawdzenia założeń teorii kine- 
tycznej gazów. Roznatrzono słynną zasade ekwi- 
partyciienergii (J. C. Maxwell i L. Boltzmann), 
której ogólną słuszność dzisiejsza mechanika kwanto- 
wa odrzuca, wskazując na ową zasade jedynie jako 
na prawo graniczne. Obszernie potraktowano ruch 
R. Browna (1827 r.), podaiąc wzór A. Einsteina (1905)— 
M. Smoluchowskiego (1906 r.) oraz doświadczenie J. Per- 
rina (1909r). Szczegółowo rozważono istotny sens dru- 
giej zasady termodynamiki w świetle teorii kinetycz- 
nej. Wprowadzono noiqcie prawdonodobieństwa ter- 
modynamicznego i omówiono związek jego z entropią. 
Przytaczamy tu w skrócie niektóre wyviątki z dwu 
odnośnych końcowych ustępów rozdziału, o którym 
mowa: | 
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Wnioski, wynikające z drugiej zasady termody- 
namiki, sprawdzają się zawsze w obrębie zjawisk 
makroskopowych, obejmujących olbrzymie ilości czą- 
sieczek, mimo to jednak z punktu widzenia teorii ki- 
netycznej nie można uznać owej zasady — w dotych- 
czasowym jej ujęciu — za bezwzglodnie słuszną, 
zwłaszcza w dziedzinie zjawisk mikroskopowych, w 
których uczestniczy stosunkowo niewiele cząsteczek. 
A więc np. fluktuacje stężeń w zakresie małych 
ilości cząsteczek, przypadających średnio na daną 
objętość, ruchy Browna ito. nie dadzą się z nią po- 
godzić. Poprawne — dzisiejszemu stanowi wiedzy od- 
powiadające — sformułowanie drugiej zasady termo- 
dynamiki winno mieć, według jednego z najznako- 
mitszych polskich fizyków-teoretyków nowszej doby, 
Mariana Smoluchowskiego (t 1917 r.), nieco inne niż 
dotąd brzmienie, a mianowicie: „nie podobna zbudo- 
wać maszyny, pracującej automatycznie i nieustannie, 
ze skończoną dzielnością, kosztem ciepła, pobieranego 
ze źródła o najniższej temperaturze“. 


Druga zasada termodynamiki określa kierunek, 
w jakim przebiegają samorzutnie procesy, odbywa- 
jące się w przyrodzie. Przebiegają one nieodwracal- 
nie. Procesy odwracalne, Qauasistatyczne, stanowią 
idealny przypadek graniczny. Teoria kinetyczna 
ciepła daje nam molekularny, mikroskopowy obraz 
makroskopowych procesów  termodynamicznych, w 
którym energia cieplna gazu doskonałego jest ener- 
gią bezładnego ruchu jego cząsteczek, a temperatura 
bezwzględna — wielkością proporcjonalną do przecięt- 
nej energii kinetycznej jednej cząsteczki. W obrazie 
tym również i entropia posiada swą interpretację: 
przyrost entropii przy samorzutnym nieodwracalnym 
przejściu rozpatrywanego układu z pewnego stanu do 
innego jest proporcjonalny do naturalnego logarytmu 
prawdopodobieństwa termodynamicz- 
nego, tj. stosunku prawdopodobieństwa stanu końco- 
wego do prawdopodobieństwa stanu początkowego (L. 
Boltzmann 1865 r.) Dodatnia wartość przyrostu entro- 
pii mówi, że stan końcowy jest bardziej prawdopodo- 
bny od stanu początkowego. Zrozumiałe jest zatem 
dlaczego w układach cieplnie odosobnionych od oto- 
czenia wszelkie procesy przebiegają samorzutnie i nie- 
odwracalnie, ze skończona predkościa, w ten sposób 
że towarzyszy im przyrost entropii. Znaczy to po pro- 
stu, że układ przechodzi samorzutnie ze stanu mniej 
prawdopodobnego do stanu bardziej prawdopodobnego. 
W wypadkach, z którymi mamy do czynienia w ter- 
modynamice, stan końcowy, w jaki układ przechodzi 
samorzutnie i nieodwracalnie, jest bez porównania bar- 
dziej prawdopodobny od jego stanu początkowego. 
Wynika stąd, że z punktu widzenia teorii kinetycznej 
gazów przebieg makroskopowy zjawisk nieodwracal- 
nych w k'erunku odwrotnym nie jest niemoż- 
liwy, lecz tylko niesłychanie mało prawdopodobny. 


Należy tu podkreślić, że dopiero wprowadzenie 
pojęcia prawdopodobieństwa do rozważań teorii kine- 
tycznej gazów nozwoliło nmogodzić nieodwracalność 
procesów makroskopowych, obserwowanych w przy- 
rodzie, z zasadniczą odwracalnościa ruchów cząste- 
czek, z jakich składaja się ciała makroskobowe. 


„Zasady fizyki“ A. Witkowskiego, przedstawia- 
jące snoisty i jednolity w swej budowie, obszerny, 
wszechstronny, wyczerpujacy a równocześnie jasny 
i przystepny wykład podstaw obecnego stanu na- 
szych wiadomości o zjawiskach fizycznych i uczące 
metod ścisłeso o nich myślenia, nie straciły w no- 
wym wvdaniu nic ze swego dawnego charakteru, 
a nazwisko uczonego tej miary co profesor Szczepan 


HUTNIKR 
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Szczeniowski, który nie tylko brał nader żywy udział 
w przygotowaniu do druku trzeciego wydania dru- 
giego tomu „Zasad“, ale był również tym, w którego 
rękach spoczywała ostateczna jego redakcja, jest aż 
nadto wystarczającą rękojmią, że treść tego wielkie- 
go tomu stoi na najwyższym poziomie współczesnej 
nauki w zakresie fizyki. Podziwiamy i wysoko cenimy 
ogrom żmudnego trudu duchowego, wiedzy i erudy- 
cji, włożonych w ową pracę zespołową przez wszyst- 
kich jej uczestników i oddajemy na tym miejscu głę- 
boki lecz tylko sorawiedliwy hołd ich rzetelnej za- 
słudze. 


Wyrazy prawdziwego, ze szczerą wdzięcznością. 
połączonego, uznania należą się także Kasie im. Mia- 
nowskiego za podjęcie — w trudnych powojennych 
warunkach wydawniczych — druku tej książki i peł- 
ne pieczołowitej troski starania o wyposażenie jej 
w estetyczną szatę zewnętrzną. 


Bardzo szczegółowy spis treści i wzorowo zesta- 
wiony skorowidz rzeczowy wydatnie ułatwiają czy-- 
telnikowi znalezienie w tekście poszukiwanego prze- 
zeń tematu. 

J. Chmielowski 


„Mechanik“. Poradnik teckniczny. Tom I. Cześć 
pierwsza. Wydanie trzecie. Nakładem Instytutu Wy- 
dawniczego SIMP. Warszawa 1949, Format B6. Str. 
XXXII + 1199. — W roku bieżacym ukazało się trze- 
cie — całkowicie przerobione — wydanie pierwszej 
cześci I. tomu znanego z czasów przedwojennych po- 
radnika technicznego „Mechanik“. Instytut Wydawni- 
czy SIMP, który już poprzednio, dzieki szeregowi wzo- 
rowych wydawnictw książkowych i periodycznych, za- 
jął przoduiace stanowisko w dziedzinie wydawnictw 
technicznych, dał sie znowu poznać z jak najlepszej 
strony. Pierwsza cześć I. tomu stanowi początek — 
zakrojonego na dużą skalę — wydawnictwa  zbioro- 
wego. Poradnik techniczny „Mechanik“ ma się składać 
z 5 tomów. , 


Tom I. obejmować bedzie ogólne nauki technicz- 
ne. Część pierwsza: matematyke i tablice matematycz- 
ne, fizykę i mechanikę (mechanika ogólna, wytrzyma- 
łość materiałów, hydromechanika, aerodynamika). 
Część druga: termikę techniczną, podstawy elektro- 
techniki, podstawy chemii, metrologię techniczną i za- 
sady normalizacji. 


Tom II. Część pierwsza: materiałoznawstwo ze 
szczególnym uwzglodnieniem metaloznawstwa. Cześć 
druga: rysunek techniczny, teorię mechanizmów i ele- 
menty maszyn. 


Tom III (w dwu czećciach): technologie metali, 
a więc metalursię, obróbkę gorącą metali, obróbkę 
plastyczną na zimno. skrawanie, wyposażenie obrabia- 
rek, narzedzia, zasady planowania obróbki. mechanikę 
precyzyiną, pomiary warsztatowe oraz obróbkę drew- 
na i mas plastycznych. 


Tom IV. Silniki i maszyny robocze: silniki wodne, 
parowe (tłokowe i turbiny), spalinowe i elektrvczne, 
dźwignice, urządzenia transportowe, pompy, sprężarki, 
kotły parowe i chłodzarki. 


Tom V: orsanizacię przedsiebiorstw  przemysło- 
wych, kalkulacje orzemvsłową, ruch fabrvczny, kon- 
trole produkcii. beznieczeństwo i higienę pracy, pra- 
wodawstwo przemysłowe. 


Bedzie to więc dzieło wvczerpuiace i wszechstron- 
ne. Wiadomości ze wszystkich dziedzin wiedzy, zwią» 
zanych z przemysłem metalowym, podawane są nie 
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tylko w postaci tablic i wzorów lecz również i skró- 
tów całokształtu poszczególnych nauk. Przykłady za- 
stosowania i przykłady liczbowe ułatwią czytelnikowi 
korzystanie z bogatego materiału, opracowanego celo- 
wo, gruntownie i w nowoczesnym ujęciu przez wybit- 
nych fachowców oraz naukowców. Zresztą już sama 
osoba naczelnego redaktora inż. - mech. A T. Trosko- 
lańskiego jest całkowicie wystarczającą gwarancją 
wysokiego poziomu tego dzieła. 


Wydana obecnie cześć pierwsza tomu I. zawiera 
w dziale „Matematyka“ tablice matematyczne: potęgi, 
pierwiastki, odwrotności, logarytmy tudzież obwody 
i pola kół, logarytmy naturalne, często spotykane war- 
tości liczbowe, zamianę minut i sekund na dziesiętne 
części stopnia, zamianę miary łukowej na stopniową, 
funkcje trygonometryczne i ich logarytmy, długości 
łuku, strzałki i cięciwy oraz pela odcinka kołowego, 
funkcje trygonometryczne dla kątów w mierze łuko- 
wej, objętości kul, rozkład liczb na czynniki pierwsze, 
znaki matematyczne wg PN/O-111 i kilka innych, 
ogółem 22 tablice (57 str.), dalej arytmetyke, algebrę, 
planimetrię, stereometrię, trygonometrie, analize ma- 
tematyczna, geometrię analityczną, rachunek wektoro- 
wy, rachunek błędów (z zasadami rachunku prawdo- 
podobieństwa), interpolacje, nomografię i opis posługi- 
wania sie suwakiem rachunkowym. Dział obejmuje 
ogółem 400 str, druku. Redaktorem tego działu był inż. 
K. Ochęduszko, a w opracowaniu go brali udział inży- 
nierowie: H. Chmielewski, J Obalski, K. Osiński, 
A. T. Troskolański i prof. K. Zieliński, 


Dział „Fizyka* obejmuje tablice fizyczne (8 tablic, 
9 str.), drgania i fale, podstawy akustyki, elektrycz- 
ność i magnetyzm, optykę, zarys wiadomości o budo- 
wie materii (razem 144 str.) Dział ten opracowany 
został przez mgra T. Skalińskiego. koreferentami byli: 
inż. J. Michałowski i inż, St. Wolff. 


Dział „Mechanika* obejmuje mechanikę ogólną, 
wytrzymałość materiałów  (mechanike ciał stałych), 
hydromechanikę i aerodynamikę. Mechanike ogólną, 
w której omówiono kinematykę, zasady dynamiki, sta- 
tykę układów materialnych, kinetyke, tarcie ciał sta- 
łych, teorie maszyn „prostych“, teorię uderzenia oraz 
wykaz literatury (razem 164 str.) i wytrzymałość ma- 
teriałów, obejmującą stan odkształcenia, stan napięcia, 
elementarne podstawy teorii sprężystości, podstawy 
doświadczalne stereostatyki, energię sprężystą w ciałach 
izotropowych, kryteria wytrzymałościowe, podstawy 
doświadczalne stereodynamiki, rozciąganie i ściskanie, 
ścinanie i skrecanie pretów prostych. zginanie prętów 
prostych. linie ugiecia belek, zagadnienia statyczne 
niewyznaczalne, wytrzymałość złożona, energie sprę- 
żystą, prety zakrzywione, wyboczenia, cienkie płyty 
i prety, sprężyny, ściskanie kul i wałków, naprężenia 
wywołane ruchem i drganiem układów  spreżystych 
(273 str.) opracował prof. M. T. Huber. koreferentem 
był inż. J. Obalski. Hydrodynamikę. w której na 59 str. 
omówiono hydrodynamiko racjonalną i hydraulikę, 
opracował nrot M. Broszko, koreferentem był inż. 
A. T. Troskolański. Aerodynamikę, obejmujecą podsta- 
wy kinematyki płynów, zasady aerodynamiki klasycz- 
rej, aerodynamike lotniczą średnich predkości i dy- 
namikę gazów (130 str.) opracował prof. J. Bonder, 
koreferentem był prof. Jerzy Bukowski. 


Po każdym dziale nodany jest wykaz ważniejszej 
literatury, a całość uzupełniona jest skorowidzem rze- 
czowym i nazwisk, o którym tak często zapomina się 
w naszych wydawnictwach, choć przecież stanowi on 
zasadnicze ułatwienie przy korzystaniu z dzieła Bar- 
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dzo staranny druk, bezdrzewny papier i płócienna 
oprawa Świadczą chlubnie o troskliwości i staraniach 
Instytutu Wydawniczego SIMP, aby pomimo powaź- 
nych trudności zewnętrzna postać iego wydawnictw 
odpowiadała wysokiemu poziomowi treści. 


Toni I. „Mechanika, obejmujący nauki ogólno- 
techniczne, może służyć nie tylko mechanikom ale 
i technikom z innych dziedzin, zastępując z powodze- 
niem wydawnictwa tego typu co orzedwojenny „Tech- 
nik“ lub niemiecki podręcznik „Hütte“. Wydanie tego 
dzieła przyczyni się niewątpliwie do upowszechnienia 
i pogłębienia kultury technicznei wśród polskiego 
świata pracy. 


Instytutowi Wydawniczemu SIMP należy życzyć, 
aby w równie szybkim tempie zdołał zrealizować wy- 
danie dalszych tomów tego cennego dzieła. 


T. Malkiewicz 


Dr inż. Stefan Neumark. Mechanika tcchniczna, 
Część I. Statyka. Podręcznik dla liceów mechanicz- 
nych. Wydanie drugie. Nakładem Instytutu Wy- 
dawniczego SIMP i Towarzystwa Kursów Technicz- 
nych. Warszawa 1948, Str. XII —- 394. Cena 1.200 zł. 


Jakkolwiek zjawiska optyczne i elektromagnetycz- 
ne nie pozwoliły na opanowanie tych dziedzin fizyki 
przez mechanistyczne hipotezy, jednakże w makro- 
świecie badanie i wyjaśnianie ruchu, a w granicznym 
wypadku — spoczynku ciał opiera się całkowicie na 
prawach (pewnikach) mechaniki klasycznej Nic za- 
tem dziwnego, iż ta ścisła nauka znalazła olbrzymie 
praktyczne zastosowanie przede wszystkim w techni- 
ce, przyczyniając się walnie do tego, aby nauki tech- 
niczne mogły się oprzeć na gruncie naukowych obli- 
czeń, nie zaś na dawnych empirycznych formułach. 
Specjalne działy ogólnej mechaniki, mające ścisły 
związek z dzisiejszą techniką, nazywamy — jak wia- 
domo —mechaniką techniczną. Książka dra Neumarka 
traktuje tylko o mechanice ciał stałych i rozpatruje 
szczegółowo zjawiska równowagi w odniesieniu do ciał 
sztywnych. Podręcznik wymaga gruntownego przygo- 
towania w zakresie matematyki elementarnej, nie ko- 
rzysta natomiast zasadniczo z matematyki wyższej. 
Autorowi chodziło o stworzenie podstawowego przy- 
stępnego dzieła, przeznaczonego dla szkół technicznych. 
średnich i dla tych szkół wyższych, na których mecha- 
nika stanowi jedynie przedmiot uboczny. Cennym uzu- 
pełnieniem przejrzystego wykładu są liczne i różnorod- 
ne przykłady, przeważnie charakteru technicznego, które 
w sposób niezmiernie przekonywujacy pozwalaią czy-: 
telnikowi zapoznać się z istotną treścią i zasiegiem te-. 
go działu mechaniki techniczrej Autor oneruie w spo- 
sób wielce przejrzysty zarówno metodą rachunkową 
jak i wykreślna, ułatwiajac w ten sbosób wszech- 
stronne zrozumienie istoty poruszanych przez niego 
zagadnień. A że sprawa nie jest w wielu wypadkach 
tak prosta niech świadczą choćby uwagi znanego (nie- 
żyjącego już) rosyjskiego popularyzatora wiedzy J. Pe- 
relmana w. jego ..Interesuiącej fizyce“ na temat zna- 
nej bajki Kryłowa o łabędziu, raku i szczunaku: oka- 
zuje sie. że znakomity bajkopisarz źle rozwiązał wie- 
lobok sił. Podstawowe wiadomości o siłach, ruchu io 
masie wraz ze ścisłym, jakkolwiek przystępnym omó- 
wieniem 3 zasad Newtona, boprzedzaja w ksiażce wła- 
ściwe rozdziały statyki, traktujace o składaniu i roz- 
kładaniu sił tudzież o ich równowadze na płaszczyźnie 
i w przestrzeni. Zasadnicze definicje i twierdzenia: 
e momentach pozwalają roznatrzeć zagadnienia statyki: 
nie tylko dla punktów materialnych lecz i dla ciał 


sztywnych. Wprowadzenie pary sił jak również reguły 
sktadania par na płaszczyźnie i w przestrzeni umożli- 
wiają bliższe rozpatrzenie płaskich i przestrzennych 
ukiadów sił. Jaku szczegolne wypadki zagadnień sta- 
tyki autor rozpatruje składanie sił metodą wielobo- 
kow sznurowych, rownowagę ciał osadzonych na osi 
oraz ciał sztywnych ze złączeniami luźnymi Sprowa- 
dzenie przestrzennego układu sił do jednego skrętnika 
pozwala ustalić 6 znanych warunków równowagi prze- 
strzeanego układu sił. Jako dział szczególny statyki w 
podręczniku szerzej potraktowano składanie i równowa- 
wagę sił równoległych. Działania te prowadzą do pojęcia 
środka ciężkości w odniesieniu do ciał sztywnych, do po- 
jęcia zaś środka masy w odniesieniu do dowolnych 
ciał (a więc i niesztywnych). Szereg twierdzeń i prak- 
tycznych przykładów pozwala obliczyć środki ciężko- 
ści dla najprostszych linii, powierzchni i brył. Zakoń- 
czeniem działu są 2 znane twierdzenia Pavpusa. Z ko- 
lei autor rozpatruje różne rodzaje równowagi ciał za- 
wieszonych i podbvartych. Przy okazji omawiania za- 
mocowań wnikliwie poruszone jest zagadnienie sił 
wewnętrznych w prętach i belkach wraz z występu- 
jącymi tam momentami gnacymi i siłami ścinającymi. 
Po omówieniu ważniejszych wypadków obciążenia be- 
lek dr Neumark rozpatruje równowago kratownic, tj. 
sztywnych układów pretów, połączonych z soba prze- 
gubowo i obciażonych tylko w wezłach. Wyznaczanie 
sił wewnętrznych w prętach tych kratownic szczegó- 
łowo opisano zarówno na drodze wykreślnej (metoda 
Cremony i Culmanna) jak i rachunkowej (metoda 
Rittera) Wprowadzenie tarcia poślizgowego pozwala 
rozpatrzeć zagadnienia równowagi z uwzględnieniem 
tarcia. M. in. autor szczegółowo analizuje tak ważne 
w technice zagadnienie tarcia w czopach oraz tarcia 
lin i pasów na kołach linowych czy pasowych. W dal- 
szym ciągu podrecznik uwzględnia podstawowe za- 
gadnienia z dziedziny tarcia toczenia. Zakończeniem 
„Mechaniki technicznej“ są rozdziały, omawiające 
pracę, moc i sprawność tudzież działanie prostych ma- 
szyn i mechanizmów. 

Przy całej swej przystepności książka dra Neu- 
marka ujmuje jasnością i ścisłością wykładu, stano- 
wiąc bezsprzecznie jeden z najbardziej wartościowych 
podręczników polskich w tej dziedzinie. Jeżeli więc 
mimo to podaje kilka krytycznych uwag, dotyczących 
pewnych szczegółów tekstu, czynię to w przeświadcze- 
niu, że następne wydanie książki będzie jeszcze dosko- 
nalsze od poprzedniego. Tak wiec na str 13 autor mó- 
wi o dodawaniu algebraicznym sił, wprowadzając 
w ten sposób pewna niejasność z uwagi na to, że prze- 
cież siły sa wektorami. Podobnie na str 21 autor trak- 
tuje przyspieszenie jako skalar, mimo iż w następnym 
ustępie słusznie mówi, iż nrzyspieszenie jest wekto- 
rem. Zarówno w § 11 o składaniu ruchów postępo- 
wych prostoliniowych jak i na str. 32 przy omawianiu 
pierwszej zasady Newtona należałoby uwydatnić 
w sposób przejrzystszy dla czytelnika pojęcia układu 
odniesienia. Na str. 318 definicja mocy nominalnej 
i mocy maksymalnej silników nie jest zgodna z no- 
woczes”a praktyką. Wreszcie zgłaszam pretensie na- 
tury ogólnei do dra Neumarka: na str. 31 autor twier- 
dzi, że Newton ..dokonał odkrycia“ swych zasad, Jak- 
kolwiek sam wielki fizvk, walcząc z metoda Descar- 
tesa. we wstonie do II wydania swych ebokowvch 
„Philosophiae Naturalis Princivia Mathematica* odże- 
gnywał sie słynnym powiedzeniem ,hynotheses ron 
fingo“ od formułowania hipotez, jednakże właśnie 
Newton .stwor7zvł* swe 3 zasady mechaniki klasycz- 
nei. norieważ rikt prred rim nie uiat w tak prosty 
j ron'alny sposób podstawowych pewników tej ścisłej 
nauki. 
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Książka wydana jest starannie i omyłek drukar: 
skich znajdujemy w niej niewiele. Natomiast zbyt 
mały format wielu rysunków (no, w § 60 o kratowni- 
cach) utrudnia nieco pracę czytelnikowi. 


Z, Warczewski 


Prof. dr inż, Wacław Moszyński. Wykład ele- 
mentów maszyn. Część II. Łożysaowanie. Str. XVI + 
272, rys. 212, tabl. 30. Nakładem Instytutu Wydaw- 
niczego SIMP, Warszawa 1949. 

Zgodnie z zapowiedzią prężny Instytut Wydawni- 
cy SIMP oddał do użytku czytelników II część wy- 
mienionego wyżej dzieła. Część I. omówiliśmy szerzej 
w N-rze 10—11 „Hutnika“ z 1948 r., podając równo- 
cześnie charakterystykę całości, stawiającą to dzieło 
w pierwszym szeregu publikacji powojennych Obec- 
nie ograniczymy sie jedynie do krótkiego przeglądu 
treści II części, traktującej o łożyskach, kadłubach, 
osiach i wałach oraz sphrzęgłach i hamulcach. Część 
ta — podobnie jak poprzednia — ma charakter pracy 
naukowej, z należycie usystematyzowanym materia- 
łem, a ponieważ porusza zagadnienia bardziej zlożone 


od omówionych w części I nie może — z natury rze- 
czy — objąć całości materiału, pozostawiajac otwarte 


drogi zarówno w dziedzinę mechaniki i wytrzymałości 
materiałów jak i w zakres konstrukcji specjalnych, 
wypracowanych na potrzeby poszczególnych  gałezi 
przemysłu, Stanowisko słuszne, w tych wszakże wy- 
padkach należałoby dać czytelnikowi drogowskazy 
w postaci odsyłacza do literatury specjalnej, która owe 
zagadnienia obszerniej naświetla. System ten znacznie 
ułatwił by zagadnienie autorowi, pozwalając mu trzy- 
mać się ściśle obranej linii, bez rozszerzania tematu 
a zarazem otwierał by czytelnikowi dostęn do specjal- 
nych zagadnień, nie zmuszając go do żmudnych po- 
szukiwań, czy też samodzielnego powtarzania wyna- 
lazków. 

Pierwszy rozdział, traktujący o łożyskach ślizgo- 
wych, opracowany b. obszernie, ma w równej mierze 
znaczenie praktyczne, zmuszając czytelnika do wczu- 
cia się w pracę tych elementów, jak i znaczenie nau- 
kowe. To drugie wynika z wzorowo uporządkowanego 
materiału rachunkowego, oberujacego wzorami mate- 
matyki wyższej, na podstawie których otrzymujemy 
zależności proste i odpowiedzi na pytania życiowe. 
Granica między teorią a praktyką zaciera się zupeł- 
nie, czyniąc rozdział ów nader miła lekturą, która 
gimnastykuje mózg i zmusza do odpowiedzi na szereg 
pytań, postawionych przez autora w konsekwencji nie- 
dokończonych dociekań. Rozdziału tego nie można 
nazwać popularnym, będzie on jednak z przyjemnoś- 
cią czytany zarówno przez młodych adentów jak 
i starszych techników, daiąc tym ostatnim uzasadnie- 
nie i rozszerzenie prawideł, stosowanych w praktyce. 
Rozpoczynając od określeń zasadniczych dzieło oma- 
wia koleinie zjawiska. zachodzące przy czonach po- 
przecznych i wzdłużnych w przynadku tarcia nółsu- 
chego i płynnego. wychodzac z kształtów seometrycz- 
nie dowclnych, dla których stosowanie całek jest ko- 
nieczne i przechodzi do kształtów normalnie spotyka- 
nych, upraszczajac wzory w ostateczne użytkowe for- 
my. Tablice, podajace wielkości tarcia. nacisków do- 
puszczalnych, lepkości smarów oraz przykłady prawi- 
dłowych rozwiązań, czynią z tego rozdziału instru- 
ment użytkowy. pozwalajacy na bezbłedne rozwiązy- 
wanie konstrukcyj. Przechodzac do przykładów roz- 
wiązań technicznych zaznaczamy, że dzieło zawiera 
szereg doskonale dobranych rysunków, obeimuijacych 
całość zagadnienia konstrukcji łożysk, naświetlonego 
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szczególnie ostro od strony przebiegu smarowania. 
Ustęp o prowadnicach zamyka ten podstawowy roz- 
dział. 


Następny rozdział omawia łożyska toczne w ca- 
łym bogactwie ich odmian, Po przedyskutowaniu 
słuszności wzorów teoretycznych i praktycznych do- 
chodzi autor do ostatecznych zasad obliczeń wytrzy- 
małości oraz trwałości łożysk i podaje powszechnie 
stosowane tablice nośności. Ustęp ten pozwala wybor- 
nie zrozumieć zasady działania łożysk, korzyści, jakie 
płyną z ich użycia oraz zakres stosowania. Subtelności 
uszczelnienia łożysk i różnych sposobów rozwiązań 
konstrukcyjnych, pcbarte rysunkami, dają wystarcza- 
jące podstawy konstruktorowi. Dokładne omówienie 
pasowań tudzież tablice, podające praktyczne wielkoś- 
ci odchyłek, stosowanych przy różnych rozwiązaniach, 
uzupełniają rozdział, przedstawiający całokształt wy- 
maganych od konstruktora wiadomości. 


Rozdział o kadłubach jest jedynie wzmianką o 
istnieniu tego tematu. Autor świadomie ograniczył się 
do notatki o zasadach konstrukcyjnych, wskazówkach 
umożliwiających uniknięcie trudności technologicznych 
i podał dowolnie obrane przykłady obliczeń. Zupełne 
potraktowanie tematu wychodziło by znacznie poza 
ramy wykładu i samo stanowiło by obszerne dzieło, 
w którym zawiłe obliczenia wytrzymałościowe tych — 
w większości wypadków  niewyznaczalnych — ukła- 
dów było by traktowane równolegle z zagadnieniami 
technologicznymi, subtelnościami konstrukcyjnymi i 
rozważaniami ekonomicznymi. Autor podaje tu szereg 
porównań prawidłowego i nieprawidłowego rozwiąza- 
pia konstrukcyj z punktu widzenia uniknięcia wad 
odlewniczych, przykłady obliczenia wytrzymałościo- 
wego kadłubów i płyt łożyskowych oraz bewnych ty- 
powych obliczeń niewyznaczalnych konstrukcyj ka- 
dłubów maszynowych. Jednakże nawet tak wąskie 
potraktowanie tematu potrafi zwrócić uwagę konstruk- 
iora na kierunki, w jakich iść on powinien i podać 
wskazówki do samodzielnych rozważań. Szkoda, że 
autor pominął zupełnie celowe i ostatnio bogato sto- 
sowane za granicą konstrukcje mieszane, dające duże 
oszczędności materiału i robocizny, złożone z blach, 
profili walcowanych i części staliwnych spawanych. 
Przeszczepienie ich do techniki polskiej jest zagadnie- 
niem obecnej chwili. 


Dalszy rozdział obeimuie obszerne zagadnienia 
osi i wałów. Problem ten wchodzi w zakres skompli- 
kowanych zagadnień obliczeniowych, z tego więc 
względu notraktowany jest raczej przykładowo i ope- 
ruje ubroszczonymi pojęciami. Szersze ujęcie sprawy 
należy do innego kursu i mogło by sbowodować nie- 
potrzebne odbiegniccie od tematu. Z tych wzgledów 
rozdział ów należy traktować jako całkiem wystarcza- 
jący w prostych i jednostkowych rozwiązariach, nato- 
miast przy zagadnieniach skomplikowanych, jak tur- 
biny i silniki spalinowe, zwłaszcza wysokoobrotowe, 
należy zaczerpnąć bardziej dokładne dane z literatury 
ściśle fachowej, rozszerzając zarówno zagadnienia 
teoretyczne jak i praktyczne oraz konstrukcyjne, Autor 
opisu'e obliczenie wałów pednianvch podając równo- 
cześnie wskazówki materiałowe, obliczenie wałów ma- 
szynowych metodą wykreślną, bółwykreślną i rachun- 
kową dla jednostek dwu i wieloodnhorowych, przyta- 
czając kilka nrzykładów praktycznych i metody obli- 
czenia strzałki ugiecia, Nasteonie omówione jest obli- 
czenie wałów korbowych, przy czym pozostawia się 
w tvm rozdziale wiecej zagadnień otwartych do roz- 
wiązania dla czytelnika na podstawie obliczeń po- 


przedniego rozdziału. Krótsze niż w innych rozdzia- 
łach wskazówki konstrukcyjne ograniczają się do nor- 
malizacji średnie i wymagań, stawianych prawidło- 
wemu rozwiązaniu przejść. Pozostałych elementów 
należy szukać w rozdziałach, dotyczących połączeń, 
łożyskowania lub w literaturze specjalnej. 


Rozdział, traktujący o sprzęegłach, daje nader bo- 
gaty materiał rysunkowy i słusznie ogranicza stronę 
obliczeniową do zagadnień nowych dla czytelnika, 
pozostawiając inne do rozwiązania samodzielnego na 
podstawie uzyskanych poprzednio wiadomości. Dział 
ten stanowi odcinek największej bodajże w częściach 
maszyn swobody i pola do samodzielnej inwencji 
konstruktora, stanowiąc dobrą szkołe dla wszechstron- 
nych dociekań. Z tych względów dobre usystematy- 
zowanie materiału craz szeroka dokumentacja rysun- 
kowa rozdziału bedą bodźcem do tworzenia indywi- 
dualnych rozwiązań. Kolejno dyskutowane są sorzęgła 
sztywne, podatne i sprężyste, przy czym te ostatnie 
opatrzone materiałem rysunkowym, dalej sprzegła wy- 
suwne i wychylne. Osobny rozdział noświęcono sprze- 
głom ciernym wraz z teorią obliczeniową oraz cha- 
rakterystycznymi współczynnikami tarcia, nacisku do- 
puszczalnego i temneratury dla różnych tworzyw. 
Obliczenie pracy, wykonywanej przez sprzegło w okre- 
sach włączenia i ilości ciepła, które należy odprowa- 
dzić, uzupełniają rozdział. 


Książkę zamyka rozdział o wiażących się ściśle ze 
sprzęgłami hamulcach. Obliczenia różnych typów, 
opatrzone zasadniczymi rysunkami, stanowią wystar- 
czający materiał do ogólnej budowy maszyn; kon- 
strukcyj specjalnych nie podano i w tych wypadkach 
należy się posługiwać specjalna literatura z zakresu 
budowy samochodów, dźwigów lub innych urządzeń. 


Wartość dzieła powoduje szybkie znikanie go 
z półek księgarskich i niecierpliwe oczekiwanie na je- 
go część cstatnią, mającą traktować o napedach, któ- 
rej ukazanie się przewidziane jest na jesień br. Należy 
się spodziewać, że wobec rosnących szeregów ludzi 
zainteresowanych techniką dzieło doczeka się rychło 
następnych wydań. 


L. Strzelecki 


Eritish Standards Institution. British Standards 
for Steel Prcducts (Brytyjskie normy stali 
i wyrobów stalowych) B. S. Handbook Nr 19. 
Londyn 1949. Format 8'/2” x 58”, 674 str., 58 iustr. 
(całostronicowych) i liczne rysunki w tekście. Cana 
L 158. 


Celem wydania tego podrocznika było zwiezře 
przedstawienie ascitymertu wytworów  brytyjskiezo 
przemysłu stalowego i odnośrych norm. Książkę 
cpracował Komitet, któremu przewodniczyli S. Kerr iT, 
Juily. Składa się ona z 3 części: pierwszej — piso- 
wej, drugiej, zawierającej wyciagi z zasadniczych 
norm i trzeciej, obejmującej informacje natury 
ogoinej 


W przeciwieństwie do anałogicznych wydawnictw 
DIN, których istotna treść stanowi sam tekst norm, 
poświęcono dużo miejsca stronie ooisowei i komen- 
tarzom, wyiaśniajacvm poszczególre normy, z któ- 
rych przytoczono najistotniejsze dana. 


Część pierwsza (205 str.) podaje w formie nader 
zwiezłei najważniejsze metody produkcii stali, psie- 
cie jakości i gatunku oraz zraczenie pojęć: stal uspo- 
kojona, nieuspokojona i półuspokojona. 


Str, 342 


Te ostatnie pojęcia dotychczas nie uzyskały je- 
szcze — niestety — prawa obywatelstwa w polskich 
normach, Omówienie doboru właściwego gatunku 
stali,.obróbki cieplnej i miarodajnego dla niej prze- 
kroju uzupełniają krótki wstęp, po którym następuje 
17 rozdziałów, zawierających opis najważniejszych 
postaci stali i ich przeznaczeń, a mianowicie: staliwa, 
półfabrykatów stalowych, odkuć swobodnych i ma- 
trycowanych, blach grubych i cienkich (wg norm 
brytyjskich do blach grubych zalicza się grubości od 
3 mm), blach białych, bednarki i taśmy zimnowal- 
cowanej, stali kształtowej, prętów walcowanych i cią- 
gnionych, rur, drutu i wyrobów z drutu, stali narzę- 
dziowych (rozdział ten przynosi-—oprócz ogólnych wia- 
domości o produkcji stali narzędziowych—również kla- 
syfikację, typowe analizy, zastosowania i ramowe prze- 
pisy obróbki cieplnej), szyn, podkładów, kół, banda- 
ży i osi tudzież kopalnianej obudowy stalowej. Część 
pierwszą kończy wiekszy rozdział, zawierajacy uwa- 
gi, dotyczące stali, przerabianych plastycznie (tzw. 
serii En. wg normy B S 970) i ich zastosowania. 
Część pierwsza zawiera 27 ilustracji, obrazujących 
poszczególne fazy produkcji i różne wyroby stalowe. 


Część druga (383 str.) stanowi systematyczne ze- 
stawienie wyciągów z norm brytyjskich, odnoszących 
się do stali przeznaczonych do ogólnej budowy ma- 
szyn w postaci półfabrykatów, prętów i odkuć, blach 
i taśm oraz odlewów, stali dla przemysłu elektryczne- 
go, stali budowlanej i profili, stali do budowy okrę- 
tów, stali kotłowych i walczaków, zbiorników gazo- 
wych, materiałów dla kolei i tramwajów, stali lotni- 
czych, stali dla górnictwa węglowego, rur i wyro- 
bów z rur, drutu i wyrobów z drutu, nitów i śrub. 
Zestawienie to podzielone jest na 15 rozdziałów, któ- 
rych uzupełnieniem jest spis norm, dotyczących 
spawania, 


Część trzecia (56 str.) zawiera informacje cha- 
rakteru ogólniejszego, w 12 rozdziałach, omawiają- 
cych metody badań wytrzymałościowych i chemicz- 
nych, wpływ kształtu próbek przy próbie rozciągania 
i udarności, definicje poięć obróbki cieplnej i tablice 
przeliczenia miar brytyjskich na metryczne. 


skorowidz 


Spis norm, omawianych w tekście, 
rzeczowy i nazwisk ułatwiają korzystanie z tego 
podręcznika. 


Wydawnictwo zostało opracowane i wycane b. 
starannie. Przedstawia ono doskonały zbiór informa- 
cji zarówno dla producenta jak i konsumenta stali, 
nie tylko ułatwiający korzystanie z norm, których 
ilość ciągle wzrasta, ale i stanowi równocześnie ich 


cenne uzupełnienie. 


Część opisowa zawiera — poza zwięzłym opisem 
produkcji i wskazówkami, dotyczącymi zastosowania 
— również uwagi, wyjaśniające znaczenie poszcze- 
gólnych przepisów jakościowych, warunków od- 
biorczych i snosobu przeprowadzania odbioru oraz 
ogólnie przyjętych warunków sprzedaży oznaczeń 
handlowych itn. 


W dążeniu do zobrazowania całokształtu pro- 
dukcji przemysłu stalowego nie pominieto i wyrobów 
stalowych, nie objętych dotychczas brytyjskimi nor- 
mami jak np. stale narzedziowe. Ich krótki lecz tre- 
ściwy i ze znajomością rzeczy ujęty opis świadczy 
pochlebnie o komitecie redakcyjnym. Należy na tym 
miejscu wyrazić życzenie, aby i PKN przystąnił do 
opracowania analogicznego wydawnictwa, którego 
brak daje się dotkliwie odczuwać. 

T. Malkiewies. 
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Nowoczesna koksownia, W zeszycie 5—6 „Hutni- 
ka“ z 1948 r ukazało się obszerne streszczenie pracy 
T. I. Essa, pt. „Nowoczesna koksownia*. Ponieważ 
autor oświetlił niektóre zagadnienia w sposób nie 
dość jasny, co wpłynęło na pewne zniekształcenie pol- 
skiego streszczenia, pragnąłbym podać tu kilka uwag, 
wyjaśniających sprawy, zresztą proste, lecz wyłożone 
w sposób zbyt zawiły, a niekiedy i niezupełnie ścisły 


Omawiając własności niektórych węgli do wytwa- 
rzania — podczas procesu ich koksowania — ciśnień, 
niebezpiecznych dla ścian komory koksowniczej, cał- 
kiem zbytecznie, co więcej — wręcz ze szkodą dla wy- 
jaśnienia owych zagadnień, rozpatrzono własność roz- 
prężania węgli łącznie z innymi własnościami węgli 
koksujących, takimi jak pęcznienie, wydymanie (eks- 
pansja przy próbie sheffieldzkiej) oraz różnymi rodza- 
jami skurczów (skurcz istotny bryły koksowej w ko- 
morze, skurcz plastometryczny, skurcz »róbki przy 
próbie sheffieldzkiej, zwany kontrekcja) Pogmatwanie 
tych pojęć spowodowało brak jasności odnośnego ustę- 
pu, który w należytej interpretacji winien brzmieć: 


„Węgle o małej zawartości części lotnych dają 
przy koksowaniu mniej produktów ubocznych i w 
większości wypadków nmosiadają własności rozpręża- 
jące (własności wywiązywania ciśnienia rozprężania). 


W czasie koksowania różne gatunki węgli zacho- 
wują się różnie: jedne z nich dają po ukończeniu pro- 
cesu koksowania bryłę koksową, wykazującą silny 
skurcz poprzeczny, drugie dają tylko nieznaczny skurcz, 
inne wreszcie wcale nie posiadają skurczu poprzecz- 
nego, przeciwnie — poprzeczny wymiar bryły kokso- 
wej może być nawet nieco większy od początkowego 
wymiaru bryły węglowej. Tych własności wegla nie 
da się z góry przewidzieć i wyjaśnienie mogą tu dać 
jedynie odpowiednio przeprowadzone próby. 


Na ogół węgle o małej zawartośći cześci lotnych 
wykazują przy próbach laboratoryjnych zdolność do 
ekspansji, węgle o dużej zawartości części lotnych — 
zdolność do kontrakcji. Ponieważ wegle, wykazu- 
jące ekspansję moga (nie zawsze) przy koksowaniu 
przejawiać zdolności do wywiązywania dużych ciśnień 
rozprężania, mogących działać rozsadzająco na ściany 
komór lub utrudniających wybvchnięcie bryły kokso- 
wej, należy je mieszać z węglami, posiadającymi włas- 
ności kurczenia się przy koksowaniu, zmniejszając 
w ten sposób nadmierne własności rozbreżajace. Po- 
nieważ ciśnienie rozpreżania węgli i mieszanek we- 
glowych wzrasta ze wzrostem ciężaru nasypoweso 
mieszanki wsadowej, zwiekszenie stopnia rozdrobnie- 
nia i zwirkszenie zawartości wilgoci (nowvżej 7%), 
powodujące zmniejszenie ciężaru nasypowego, wpły- 
wa na zmniejszenie ciśnienia mieszanki wsadowej*. 


Autor, podając informacje o schematach wypycha- 
nia pieców koksowniczych, potraktował to zasadnie- 
nie, tak ważne dla racjonalnego sposobu prowadzenia 
pracy baterii koksowniczej, niedokładnie i częściowo 
błędnie. Zagadnienie to należało by w krótkich sło- 
wach ująć następująco: 


„Ważnym czynnikiem w pracy baterii koksowni- 
czej jest utrzymanie cykliczności ładowania i wypy- 
chania pieców. Rozumieć pod tym należy takie pro- 
wadzenie tych czynności, aby piece, sąsiadujące z pie- 
cem, który ma być wypchnięty, posiadały możliwie 
zbliżony do siebie stopień gotowości koksu. 


Dla osiągniecia tego celu stosowane są w prakty- 
ce różne schematy wypychania pieców. Całkowitą 
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ilość pieców, stanowiącą daną baterię, dzieli się na 
pewną ilość serii, każda zaś seria składa się zazwyczaj 
z 5, 7, 8, 9 lub 10 pieców, które wypycha się kolejno. 
Najczęściej stosuje się następującą kolejność wypy- 
chania pieców: najpierw wypycha się piece, wchodzące 
w skład serii nieparzystych: 1, 3, 5, 7, 9 itd., następnie 
zaś piece z serii parżystych: 2, 4, 6, 8 itd. Przy sche- 
macie 10 — seryjnym stosowane sa 2 różne kolejności: 
1,4, 7, 10, 3, 6,9, 2, 5,8, 1 lub 1, 5, 9, 7, 2, 4, 10, 6, 8, 
3, 1. Ta druga kolejność jest korzystniejsza. Stare wol- 
nobieżne i nie zmechanizowane baterie pracują prze- 
ważnie wg schematów 3- i 4- seryjnych. Schematy 
5-seryjne stosowane są przeważnie dla baterii o mniej- 
szej ilości komór. Schematy 8-seryjne używane są 
rzadko, są bowiem nieracjonalne z punktu widzenia 
techniki cieplnej. Najkorzystniejsze pod tym względem 
są schematy 9-seryjne, stosowane są one przeto naj- 
częściej w nowoczesnych koksowniach'*. 


T. I. Ess podał również błędnie sposób obliczania 
szybkości koksowania, która — jak wiadomo — równa 
się połowie szerokości pieca, podzielonej przez czas 
koksowania. 


Przy obliczeniowym sposobie określania procento- 
wej zawartości popiołu w koksie na podstawie zawar- 
tości popiołu w węglu, lepiej zamiast współczynni- 
ka 1,35 (słusznego jedynie dla węgli o zawartości V3% 


26% PZ JRE" 
26%), stosować wzór: Ay = Ay K 


gdzie: AL — procentowa zawartość popiołu w suchej 
substancji koksu, 


A. — procentowa zawartość poviołu w suchej 


substancji węgla wsadowego, 


K — procentowy uzysk koksu, liczony na su- 


chy węgiel wsadowy. 
T. Kozłowski 


Matematyka. Rok 1949, Nr 3. H. Steinhaus, 


Drogi 
matematyki stosowanej (treść — nadzwyczai intere- 
sującego i Świetnie napisanego — referatu, wygłoszo- 


nego przez naszego znakomiteso matematyka, profe- 
sora uniwersytetu i politechniki we Wrocławiu, dra 
Hugona Steinhausa na plenum Zjazdu Matematyków 
Polskich w Warszawie we wrześniu 1948 r.). 


Fizyka į Chemia. Rok 1949, Nr 3. A Piotrowska. 
Ultradźwięki i ich zastosowanie w chemii — A. Li- 
sicki, Dwie niezależne rodziny gwiazd. 


Wesgiel. Rok 1949, Nr 5—6. Mgr Wł, Szczypa. Rola 
czynnika społecznego w produkcji. — 'T. Adamiecki 
Sposób określania stopnia racjonalnego zużycia wę- 
gla w przemyśle. — Nr 7—8. Qd Redakcji. Pięć lat 
pracy polskiego przemysłu węglowego. — Mgr Wł 
Bzczypa. Zagadnienie dyscypliny pracy w procesie 
produkcji przemysłowej. 


Wiadomości Chemiczne. Rok 1949, Nr 4—5 Inż. 
B. Modrzejewski. Układ okresowy pierwiastków a bu- 
dowa atomu (dokończenie). 


Nafta. Rok 1949, Nr 6. Inż. J. Wojnar. Działalność 
Instytutu Naftowego w 1948 r — Inż. Br. Fleszar. 
Amerykański przemysł naftowy w ostatnich latach. 
— Nr 7—8. Inż. Br. Fleszar. Amerrvkański przemysł 
naftowy w ostatnich latach (ciag dalszy). 


Cement. Rok 1948, Nr 11—12 Z. Łopacki. Dlaczeso 
bierzemy udział we współzawodnictwie pracy. 
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Wiadomości Hutnicze. Rok 1949, Nr 4. L. Horoch. 


Państwowa akcja oszczędności w hutnictwie — Mgr 
T. Iwański. System oszczędzania na 1949 r. —lnż. M. 
Sadłowski. Program akcji oszczędnościowej. —- Inż. 


St. Rurański. Wpływ wynalazczości na oszczędność. — 
W. Stopczyk. Statystyka na usługach oszczędzania — 
Nr 5. Wł. Gryksztas. Trzy ważne wydarzenia. — Inż. 
M, Zdunkiewicz. O małej przydatności młotkownie 
w ciągarniach. — Inż. K. Mogilnicki, Próba rozcią- 
gania metali ciągliwych (dokończenie), — Inż. M, Sa- 
dłowski, Uwagi o planowaniu zaopatrzenia. — Inż. 
B. Wejtasz. Podstawy walki z wypadkami. — Nr 6—7. 
L. Hercch. Wielkie przemiany w hutnictwie. — St. 
Oleński. Pięcioletni dorobek hutnictwa. — Inż. Zb. 
Jaglarz, Spawanie elektryczne pod osłoną proszków. -— 
Nr 8. Wł. Kowalczyk. Cele i zadania szkolnictwa hut- 
niczego. — N. T. Gudcew, Hutnictwo przyszłości — 
L. Horoch. Właściwe wykorzystanie nauk ekonomicz- 
nych w przemyśle. — Mgr I, Kałużny. Ekonomia so- 
cjalizmu w przedsiebiorstwie przemysłowym. 


Biuletyn Wynalazczości Przemysłu Hutniczego. 
Rok 1949, Nr 6—7, Rustan. Organizacja wynalazczo- 
ści przemysłu hutniczego. — Inż. J. Starachowicz. Za- 
kładamy Klub Wynalazców. — Ramowy Statut Klubu 
Wynalazców. — Kłuby Wynalazców w przemyśle hut- 
niczym. — Pomysły do rozpcwszechnienia (szkło o- 
chronne do maski spawalniczej, pistolet do spreżonego 
powietrza, uchwyt do noża, wveliminowanie silnika 
z ruchu, zastosowanie silnika o mniejszej mocv, ulep- 
szenie starych gaśnie proszkowych, codzienna kontro- 
la wskaźnika wydajności, przekonstruowanie dławicy 
młota). — St, Rurański. Wagon — samoopróżniacz. — 
Nowe pomysły w hutnictwie (suszarka wegla, rozwią- 
zanie sposobu użycia oraz opracowanie instrukcji za- 
stosowania pasów typu lamelowo-członowych, widły 
do koksu, spawanie panewek brazowych przed obrób- 
ką mechaniczną. urządzenie do mechanicznego oczy- 
szczania łożysk tocznych, urządzenie do oddzielania 
benzolu od wody, układ rolek prostownicy Wirtha dla 
prostowania teowników, wspornik spawany z kątow- 
ników do węglarki W 29, zastanienie elektrod grafito- 
wych elektrodami żelazo - weglowymi, bezpostojowy 
remont oporników kadzi cyrkowej na ocynkowni wal- 
cowni „Sędzimir'). — Współrawodnictwe wyna'azczo- 
ści. — Nasi najlepsi racjenalizaterzv i wynalazcy. — 
Wyniki akcji wynalazczości w hutnictwie. — Wyna- 
lazki budzące uśmiech. 


Biuletyn Przemysłu Materiałów Osniotrwałych. 
Rok 1949, Nr 1—3. Inż, R. Francki, Tygle grafitowo- 
szamotowe. — R. Błahut. Racjonalna obsługa tygli 
grafitowych. 


Prace Badawcze Głównego Instytutu Metalnr- 
gli i Odlewnictwa. Rok 1949. Zeszyt II L. Ko 
złowski i M. Kurek. Wykrywanie rozwarstwień w bla- 
chach metodą ultradźwiekową. — M. Śmiałowski. Ba- 
dania nad cynkonośnymi wypakami  pirytowymi. 
Cześć I. Redukcyjność tlenków żelaza i cynku w wy- 
pałkach pirytowych. — W. Rutkowski iH. Rutkowska. 
Frasowanie i sniekanie nroszków metali i niemetali. 
— R. Dawidowski, W, Biłyk i T Senkora. Badania 
nad współczynnikiem nalnika „k“ oraz przepłvwem 
ciepła w piecach płomiennych (cześć II) — M. Prrec. 
Z badań nad elektrolitycznvm wydzielaniem mansa- 


nu. — Z. Karliński i J. Czakow. Spektrosgraficzne 
oznaczanie zawartości krzemu w żeliwie utwardzo- 
nym. — IM. Śmiałowski i J. Foryst. Działanie inhibi- 
torów w procesie wytrawiania stali. — A. Ludkiewicz, 
E. Bućko i J. Zieta, Kontrola żużla w zasadowym 
procesie martenowskim (część II) — A. Krupkewsxi 
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1 W. Cegielski. Spiekane łożyska porowate brązowo-  Szewiez. Organizacja i planowanie pracy w odlewni 

grafitowe, — M. Śmiałowski, E. Wrzesińska i W. Sio- (ciąg dalszy), — Frzegląd czasopism cdiewniczych. — 

kłosa. Sprawdzenie metody Browna określania zawar-  Biblicgrafia, 

tości wodoru w stali. — Z. Bojarski. Rentgenogra- À = 

ficzne badania polimorficznych przemian krajowych Mechanik. Rok 1949, Nr 4—6. Przez oszczcdność — 

surowców krzemionkowych. do dobrobytu! — Inż, P. Kosieradzki, Hartowanie in- 

8 dukcyjne. — Inż. E. Hirschfeld. Własności i rodzaje 

Przegląd Spawalnictwa, Miesięcznik. Organ In- SZ stopów spiekanych — Inż. St. Rosz- 

stytutu Spawalnictwa. Wydawca: Instytut Wydawni- cwski, Bezpieczeństwo pracy. — Polscy meckan cy 

mówią po pcisku (grzanie indukcyjne — hartowanie 


czy SIMP, Redaktor naczelny: inż. Zygmunt Dobro- 
wolski. Redakcja i administracja: Warszawa, Żoli- 
borz, ul. Mickiewicza 18. Nakład 5000 egz. Cena po- 
jedynczego zeszytu 100 zł, przedpłata kwartalna 250 
zł., roczna 1000 zł. — Rok 1949, Nr 1. Redakcja. Na- 


sze zadania. — Inż. B. Szupp. Instytut Spawalniczy. 
Krótki zarys działalności 1945—1948, — Rozwój spa- 
walnictwa w Związku Radzieckim. — Œ. Śledziewski. 


Współpraca między konstruktorem a warsztatem, — 
Zgrzewanie acetylencwo-tlenowe. — Kontrola ręcz- 
nego spawania łukowego. — Z praktyki spawacza 
i konstruktora. — Krenika, — Nr 2—3. Mrr Angres, 
Niektóre wady spoin łukowych na X i ich przyczyny. 
— E. Śledziewski. Spawanie pancerza wielkiego pieca 
(porówn. „Hutnik z 1948 r., Nr 10—11, str. 487). — 
Inż. Z. Dobrowciski. Położenie spoin. — Przepisy bez- 
pieczeństwa pracy spawacza przy instalcwaniu i użyt- 
kowaniu urządzeń do spawania i cięcia metali — 
Wady spoiny krawedziewej. — Ciecie za pemocą lan- 
cy tlenowej. — Bibliografia. — Kronika. 


Przeglad Techniczny. Rok 1949, Nr 7—8. Pięć lat 
budowy Pciski Ludowej. — Min, E., Szyr, Walka o po- 
stęp techniczny. — Min. inż. B. Rumiński, Zadania 
Naczelnej Organizacji Technicznej. — S. Waw łow. 
Bliżej życia — Prof. dr inż. J. L. Jakubowski. Współ- 
praca instytutów techniezno-naukowych z gospodarką 
narodową. — Inż. B. Witwiński. Zagadnienia oszczęd- 
nego użytkowania energii. — Inż. A. Witiels, Zagad- 
nienie szkód górniczych. — Inż. M Radwan. Zasad- 
nienia transportowe w hutnictwie — Inż. H. Kling- 
ofer. Czasopisma techniczne w planie 6-letnim. 


Archiwum Mechaniki Stosowanej. Tom I (1949). 
Zeszyt 2 St. Rydlewski. Drgania własne układów 
kratowych o wezłach sztywnych. — FR. Szewa!ski. 
Frzeciążalność turbin parowych przy pomocy dysz 
dodatkowych stopnia regulacyjnego. — W. Nowacki. 
Zginanie plyt ciagłych nieskończenie długich. — Ze- 
szyt 3. J, Walczzk. Nsanrożenie styczne w przekroju 
ukośnym. — J. Miutermiich. Ścisły wzór na krzywiziuę 
w zastosowaniu do mimośrodkowego ściskania. — 
W. Wierzbicki Równowasa qauasi-niestateczna w me- 
chanice budowli. — W. ©lszak. Płaski stan naprężeń 
i płaski stan odkształceń. 


Przegląd Mechaniczny. Rok 1949, Nr 4—6. inż, 
M. Lesz, O prawdziwy plan techniczny. — Prof. inż, 
Jerzy Bukowski. O właściwą strukture studiów ma- 
gisterskich na mechanicznych wydziałach politechnik. 
— Prof. dr inż, A. Krupkewski, Zagadnienie utlenia- 
nia metali oraz sposoby uodnornienia ich na korozię 
tlenowa. — Praf. inż W. Piernawski i st. asyit. Inż, 
A, Szdewski. Pomiary gładkości powierzchni. — Inż. 
K, Szwshbewicz. Podstawowe założenia nrzy rozbudo- 
wie fabryk. — Inż. R. Wełk. Normy zużycia soraw- 
dzianów. — lunż, M. Schneider i Z. Fraczek. Teore- 
tveczne podstawy wielok*ntneso casnieria drutu z no- 
flizgiem. — Dr inż. A. M. Plcszineer. Rozwój czecho- 
słowackiego odlewnictwa pa wojnie — Inż. P. Janu- 


indukcyjne, olej czy oliwa, smary i smarowanie). — 
inż. M. Dubowicki. Podstawowe wiadomości z meta- 
lografii żeliwa — Prof, inż. K. Gierdziejewski. Cen- 
tralne ładowanie żeliwiaków. — Prof. inż. K. Gier- 
dziejewski. Z dziejów odlewnictwa na Ziemiach Pol- 
skich („Złoty wiek“ ludwisarstwa krakowskiego). — 
M, K. Uroczystość otwarcia Instvtutu Odlewnictwa 
w Krakowie. — R Jackowski. Polska książka od 1474 
do 1949 roku. -- Kronika. 


Przegląd Elektrotechniczny, Rok 1949, Nr 2—3. 
Inż. mgr H. Golański. Ścisła współoraca inżynierów 
i techników ze światem robotniczym w realizacji pla- 
nu 6-letniego w przemyśle. — Inż. T, Moskalewski. 
Stop Pb + 8% Zn w kablownictwie. — Inż. €. Nie- 
wiadcmski. Stopy ołowiu na płaszcze kablowe. — 
Jednostki elektryczne bezwzglcdne. — Czwarta Świa- 
towa Konferencja Energetyczna (1950 r). — Nr 4—6. 
inż, T. Żarnecki. Przemysł elektrotechniczny u progu 
planu 6-letniego. — Inż. T, Mcskalewski. Nowe drogi 
przemysłu kablowego. — Irż. C. Niewirdomski. Aldrej 
jeko materiał na przewody napowietrzne — Bblio- 
grafia czasopism elektrotechnicznych (Nr 1).—Nr 7—8. 
Red. prcf. inż, T. Czaplicki, Kronika (Trzydz'estolecie 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich.). — Prof. dr inż. 
5. L. Jakubcwski. Współpraca instytutów techniczno- 
naukowych z gosnodarką narodową. — Mrr inż K. 
iiassenberg. Metody kontroli jakościowej w procesach 
technologicznych. — Inż. T., Tcmaszkiewicz i inż. J. 
Wcjciechowski, Gospodarka cieplra w elektrowniach 
i jej usprawnienie. — Inż, K Dietrich, inż. K. Kon- 
werską i inż, J. Możejko, Podstawowe założenia roz- 
budowy publicznej sieci telekomun'kacvinei w planie 
sześcioletnim. — Sprawczdrnie z działalności Stewa- 
rzyszenia Elektryków Polskich za okres od srrAnia 
1947 roku dn Kwietnia 1949 rckn. -— Sprawozdania 
Oddziałów SEP za 1948 rok. — Bibliegrafia czasopism 
clcktrotcchnicznych (Nr 2). 


Biuletvn Techniczny Enerretvki. Rok 1949, 
Nr 1—2. Inż, St. Krzycki, Warunki i wyniki pracy 


energetyki ckregu górno - ślaskiego w roku 1918. — 
Inż. Z. Warczewski, Zagadnienie cen i taryf energe- 
tycznych. 


Inżvnieria i Badownictwo. Rok 1949, Nr 5 Prof, 
čr inż. Fr. Wasilkowski. Szkielet stalowv i fundamen- 
ty gmachu administracyjnego Centrostali w Katowi- 
cach. — Nr 6. Zeszyt ten noświęcony został niemal 
w całości omówieniu zagadnień, zwiszaaych z pro- 
jektowaniem i wykonaniem Trasy W—7 w War- 
szawie. przedsięwzięcia architektoriczno - inżvnierskia- 
go, zakrojonego na miare dotychczas w Panlsce nie 
spotykana. Dodatek .Biuletyn Irstvfutu Brdawcze”a 
Pudownjetwa“ (Nr 39) zawiera artykuł inż. Karola 
IKlukowskiero i inż. Fugeniusza Ma-2nka pt „TYDY 
produkcii żuńli wielkobviecowvch z 
oznaczeniem granice rozrzutu składników 
chemicznych”. 
J. Chmielewski 
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RÓŻNE WIADOMOŚCI 


„Kongres Metaloznawstwa Stosowanego. Sta- 
taniem metaloznawców polskich zostanie zorganizo- 
wany we wrześniu 1950 r., w gmachu Akademii Gór- 
niczo - Hutniczej w Krakowie, Kongres Metaloznaw- 
stwa Stosowanego, 


Celem Kongresu będzie: 


1) omówienie zagadnień technicznych i naukowych 
w planie 6-cioletnim przemysłu hutniczego i me- 
talowego, 


2) wygłoszenie szeregu referatów, obrazujących do- 
tychczasowy dorobek techniczny i naukowy z za- 
kresu metaloznawstwa w Polsce Ludowej, 


3) omówienie głównych wytycznych kierunku prac 
naukowych na tle realizacji planu 6-cioletniego, 


4) wymiana poglądów naukowych miedzy polskim 
światem technicznym i naukowym a zaproszonymi 
uczonymi z zagranicy. 


Komitet Organizacyjny zwraca sie do wszystkich 
zainteresowanych o zgłaszanie referatów, w myśl po- 
danych wyżej wytycznych, z dziedziny hutnictwa, me- 
talografiii obróbki plastycznej, obróbki cieplnej, kə- 
rozji, odlewnictwa, spawalnictwa, wytrzymałości ma- 
teriałów, ceramiki metali i organizacji pracy. 


Tematy należy zgłaszać najpóźniej do dnia i 
września 1949 r., a rękopisy nadsyłać do dnia 1 sty- 
cznia 1950 r. Komitet zmuszony jest do przestrzega- 
nia tych terminów ze względu na konieczność wydru- 
kowania i rozesłania referatów wszystkim  uczestni- 
kom Kongresu przed rozpoczęciem jego obrad. 


Referaty winno się zgłaszać nod adresem: Na- 
czelna Organizacja Techniczna, Sekretariat Komitetu 
Organizacyjnego Kongresu Metaloznawstwa Stosowa- 
nego, Warszawa, ul. Czackiego 3/5. 


Oddział Naczelnej Organizacji Technicznej w 
Gliwicach. W dniu 30 sierpnia br. odbyło się w Gli- 
wicach zebranie organizacyjno - informacyjne bran- 
żowych stowarzyszeń inżynierów i techników w celu 
utworzenia miejscowego Oddziału NOT. Fowołana 
została na nim Komisja Organizacyjna dla przygoto- 
wania Walnego Zebrania delegatów poszczególnych 
stowarzyszeń na dzień 27 września br. Zebrani zobo- 
wiązali Komisję do donilnowania otrzymania od Za- 
rządu Miejskiego w Gliwicach lokalu na siedzibe NOT 
i świetlic. Siedziba NOT, która stanie się następnie 
Domem Technika, zorganizuje życie kulturalno-oświa- 
towe inżynierów i techników : na terenie Gliwic i 
umożliwi rozwiniecie szerszej akcji doszkolania kadr 


w celu zaspokojenia potrzeb planu 6-letniego. Tym- 


czasowa siedziba NOT w Gliwicach mieści się przy 
ul. Zwycięstwa Nr 7, pokój 24, tel. 21-69. 


Ze Stowarzyszenią Inżynierów i Techników 
Przemvsłn Hutniczego. W dniu 2 maia br. odbyło 
się w CZPH w Katowicach miesięczne zebranie Sekcii 
Stalowniczej SITPH przy udziale 58 osób. Kol. inż. P. 
Kielski wygłosił referat nt „Próba analizy i syntezy 
pracy stalowni w 1947 i 1948 r.“ Po referacie wywią- 
zała się dłuższa dyskusja. 


W dniu 3 czerwca br. odbyło sie w CZPH w Ka- 
towierch następne koleine zebranie Sekcji Stalowni- 
czej SITPH nrzv ndriale 85 osóh. ` Referat wvsłosił 
kol inż. K. Radźwicki pt. „Analiza pracy stalowni 


za 1948 r. z punktu widzenia uzysków i strat oraz ja- 
kości produkcji“. Referat wywołał ożywioną dyskusję. 


Staraniem Sekcji Stalowniczej SITPH rozpoczął 
się w dniu 19 maja br. 3-miesieczny kurs dokształca- 
jący dla pracowników stalowni. Program jego obej- 
muje ze strony teoretycznej całokształt prac w sta- 
lowni. Na wykładowców zostali powołani doświad- 
czeni, wybitni stalownicy i pedagodzy. Po ukończe- 
niu wykładów odbędą się ćwiczenia praktyczne oraz 
egzamin, po czym uczestnicy kursu otrzymają odpo- 
wiednie świadectwa. 


Liczba uczestników kursu (przodownicy hali od- 
lewniczej i wytapiacze) wynosi ok. 40 osób z 6 róż- 
nych stalowni. Należy sie spodziewać, że kurs ten 
przyczyni sie w znacznym stopniu do podniesienia 
poziomu kwalifikacji pracowników stalowni. 


W dniu 5 lipca br. cdbvło sie w CZPH w Kato- 
wicach kolejne naukowo-dyskusyjne zebranie Sekcji 
Stalowniczej SITPH przy udziale 48 osób. Na zebra- 
niu tym kol. inż. K. Radźwicki wygłosił referat pt. 
„Fodniesienie wydajności pieców martenowskich oraz 
technika topów szybkich“. Po referacie nastąpiła 
ożywiona wymiana poglądów i spostrzeżeń. 


Kontakt Politechniki Śląskiej z przemysłem. 
Politechnika Śląska w Gliwicach utrzymuje ścisły 
kontakt z przemysłem śląskim, przejawiający się — 
między innymi — w organizowaniu ćwiczeń określo- 
nych grup studentów z poszczególnych wydziałów po- 
litechniki, którzy — skierowani do różnych zakładów 
pracy — zaznajamiają się w nich praktycznie z pro- 
cesami produkcji, obserwują warunki pracy robotni- 
ków i zapoznają się z urządzeniami technicznymi tu- 
dzież ich zabezpieczeniami. Wyniki swych spostrzeżeń 
studenci opracowują w postaci ćwiczeń, uzupełniając 
je własnymi uwagami, dotyczacymi polepszenia bez- 
pieczeństwa i higieny pracy. Nastenuje dzięki temu 
powiązanie obserwacji życia fabryki, pracy ludzkiej 
i sposobów jej ochrony z treścią materiału, wysłucha- 
nego na wykładach. Jedyna w Polsce Katedra Spo- 
łecznej Ochrony. Higieny i Bezpieczeństwa Pracy w 
Politechnice Śląskiej w Gliwicach zorganizowała osta- 
tnio szereg tego rodzaju ćwiczeń w zakładach prze- 
mysłu hutniczego, chemicznego, energetycznego, wę- 
glowego i innych. 


Gliwice przyszłym ośredkiem badań i szkolenia 
w przeróbce plastycznej. Poza działem  >rzeróbkł 
plastycznej przy Instytucie Metalurgii, mającym otrzy- 
mać pracownię, wyposażoną w odpowiednie nowocze- 
sne urządzenia (cześciowo z dostaw krajowych, czę- 
ściowo z zagranicznych), przeznaczoną do prowadze- 
nia prac badawczych, w najbliższej przyszłości będą 
posiadały Gliwice drugą placówkę o pokrewnym cha- 


rakterze, albowiem Politechnika Śląska projektuje 
wybudowanie zakładu Obróbki Plastycznej, który 
przede wszystkim ma służvć celom szkolenia rzesz 


przyszłych walcowników, kowali oraz konstruktorów 
kuźniczych i waleowniczych. W dalszym nlanie nr7e- 
widziana jest możliwość wykonania w owym Zaktła- 
dzie prac dyplomowych. doktorskich czy też innych 
prac badawczych. Zakład ma sie składać z 3 zasadni- 
czych działów: 


1) Knóri, wyposażonej w odpowiednie -młoty, prasy 


i piece. 
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2) Walcowni, do której przewiduje się przeniesienie 
walcarki z Politechniki Wrocławskiej. 


3) Działu Przeróbki Plastycznej na zimno, wyposażo- 
nego w przeciągarki oraz prasy do wycinania i głę- 
bokiego tłoczenia. 


Całość ma posiadać osobne laboratorium chemi- 
czne, wytrzymałościowe i warsztat, przeznaczony głó- 
wnie do wykonywania matryc. 


Obróbka plastyczna metali, która przed wojną i 
bezpośrednio po wojnie traktowana była przez wyższe 
uczelnie niemal po macoszemu, otrzyma dzięki temu 
podstawy do swego dalszego rozwoju. Są to działy 
ważne dla całej gospodarki narodowej, gdyż prawie 
każdy kilogram stali czy innych metali podlega w 
pewnych fazach przeróbce plastycznej. 

Rozpoczęcie budowy Zakładu ma nastąpić już w 
jesieni bieżącego roku. 


Biblioteką Walcownika. Zespół inżynierów-wal- 
cowników podjął się opracowania i wydania w la- 
tach 1949 — 1955 fachowych ksiażek walcowniczych pt. 
„Biblioteka Walcownika*. Każdy tom ma jednoczyć 
w sobie najnowsze osiągnięcia i wiadomości ze ściśle 
określonego zakresu wraz z możliwie dużym zasobem 
wiadomości praktycznych i przykładami. 


Całość ma być opracowana zespołowo i składać 


się z następujących tomów: 


1) Walcowanie zimne stali 
— opr. inż. M. Zdunkiewicz, DZH 


2) Wady wyrobów walcowanych 
— opr. inż. C. Murski, CZPH 


Uzbrojenie walców 
— obr. inż. C. Murski, CZPH 


Procesy i przebiegi produkcyjne 
— opr. inż. B. Marzęcki, GZH 


Urządzenia walcownicze: 
a) walcarki, 


3 


— 


4 


— 


5 


— 


b) maszyny pomocnicze 
opr. prof. inż. K. Filasiewicz, Politechnika ŚL. 


6) Teorie procesów walcowania 


opr. prof. inż. K. Filasiewicz, Politechnika Śl. 


s 


7) Piece grzewcze 
— opr. inż. Z. Wustowski, IM 


8 


— 


Rozplanowanie walcowni 

— opr. inż. C. Murski, CZPH i inż. B. Marzęcki, 
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) Kalibrowanie walców 
— onr i~, C. Murski, CZPH i inż. Z. Wusa- 
towski, IM 


HUTNIKR 


Nr 7 —8 


Obróbka cieplna w USA w 1947 r. W związku 
z artykułem sprawozdawczym, wydrukowanym pod 
tym tytułem w N-rze 7—8 „Hutnika“ z 1948 r. (str. 
350, prawa kolumna, wiersze 21—29 od góry) na- 
desłał nam dyr, inż Edward Zmihorski 
(Bytom, Dyrekcja Przemysłu Wyrobów Masowych) 
poniższe wyjaśnienie: 


Badania, dokonane nad wydzielaniem się węgli- 
ków ze stałego roztworu, doprowadziły do ustalenia 
ważnej zasady w dziedzinie obróbki cieplnej stali, a. 
mianowicie: 


Rozpad austenitu na martenzyt odbywa się szyb- 
ciej w tych częściach tworzywa stalowego, w których 
zachodzą naprężenia rozciągające, czyli że wydziela- 
nie się węglików ze stałego roztworu jest łatwiejsze 
i szybsze tam, gdzie w tworzywie panuje skłonność 
do powiększania objętości pod wpływem sił rozcią- 
gających. Tworzący się martenzyt (który cechuje 
największa objętość ze wszystkich odmian struktural- 
nych) zwiększa szybciej objętość tworzywa po stronie 
rozciągającej i wskutek tego powoduje odkształcenia, 
które mają być wykorzystane braktycznie dla róż- 
nych celów, jak np. do prostowania narzędzi harto- 
wanych (patent polski Nr 33273). 


Metoda prostowania narzędzi hartowanych, oparta 
na wzmiankowanej dopiero co zasadzie, nie ma nie 
wspólnego z metodami odkształceń przy użyciu sił 
gnących lub innych, przekraczających granicę płyn- 
ności (w tworzywach o strukturze austenitycznej). 


Przytoczone wyżej wyniki badań, w których wy- 
raźn'e jest zaznaczony wpływ naprężeń na rozkład 
austenitu, opublikowane zostały w dniu 17 marca 
1947 r., w opisie patentowym Rzeczpospolitej Pol- 
skiej, pod N-rem patentu 33273, zgłoszonym w dniu 
25 lutego 1946 r. Badania Eddy'ego, Marcotte'a, Kura, 
Rosenthala, Liedholma, Manninga i innych z dziedzi- 
ny obróbki cieplnej w USA w 1947 r., zamieszczone w 
czasopiśmie „Metsis Review“ z 1948 r., Nr 1 (Ameri- 
can Society for Metals), świadczą, że rozkładowi au- 
stenitu poświęcono ostatnio w USA wiele uwagi. 


Wobec tego, że wyniki odno*nych badań w USA, 
jakkolwiek zgodne z polskimi, są od tych ostatnich 
zhacznia późniejszej daty, słuszną rzecza wydaje się 
podkreślenie, iż wyniki owe zostały osiągnięte już 
wcześniej -—— w Polsce. 


Sprostowanie. Do artykułu inż. Jerzego Mackievi- 
cza (Praga) pt. „Produkcja modyfikowanego żeliwa”, 
ogłoszonego w zeszycie czechosłowackim (Nr 3—4) 
„Hutnika“ z bieżącego roku, wkradła się na stronicy 
110, w prawej kolumnie, w wierszu 13 od góry, na- 
stępuijąca omyłka: zamiast „powyżej 17 mm“ powin- 
no być „4—12mm i wiecej“, co niniejszym prostu- 
jemy. 
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1. PODSTAWOWE NAUKI HUTNICTWA 


1 —4 PPH 7 49 
Reakcje w stanie stałym, Reactions in the Solid State. 
R. M. Barrer, Research, t. 1, 1948, Nr 15, str. 701 
(334 str.) 

Na zjeździe odbytym pod egidą Centre National 
de la Recherche Scientifique w Paryżu przedstawiono 
szereg prac o następującej tematyce: rodzaje i spo- 
soby techniki doświadczalnej, reakcje powierzchniowe 
i struktury katalizatorów, procesy polegające na wy- 
mianie jonów, materiały ceramiczne i proces spie- 
kania, substancje o składzie  niestechiometrycznym 
oraz inne reakcje zachodzące w stanie stałym. AB. 


1—5 PPH 7 49 
Optyczne metody badania zjawisk ultradźwiękowych. 
Visual Methods for Studying Ultrasonic Phenomena. 
B. Barnes i Ch. Burton. J. Appl Phys., t. 20, 
1949, Nr 3, str. 286 (9 str., 2 rys., 25 fot., 120ds.) 

Do badania własności fal ultradźwiękowych na 
drodze obserwacji optycznej wykorzystano zjawisko 
dyfrakcji światła wywołanej przejściem ciągu fal ul- 
tradźwiękowych w danej cieczy. Opisano dokładnie 
metodę badania. Załączono 25 fotografii obrazujących 
prawa odbicia w różnych przypadkach, zjawisko ugię- 
cia występujące przy drucie różnej grubości, zjawisko 
interferencji oraz zjawiska ugięcia przy przejściu 
przez szczelinę pojedynczą, podwójną i potrójną.L.K. 


1—6 PPH 7 49 
Oddzielenie drebin polarnych od niepolarnych. Sepa- 
ration of Polar from Non Polar Molecules. G, Kara- 
gonniss Nature, t. 161, 1948, Nr 4100, str. 855 (1,5 
st, 1 wykr.). 

Podano metodę oddzielania drobin polarnych o sta- 
łym momencie dipolowym od niepolarnych w zmien- 
nym polu elektrycznym o napieciu 10000 volt. J.F. 


Str. 
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17. Fizyczne badania i własności . 166 
18. Pomiary, regulacja, przyrządy 166 
19. Mechaniczne badania i własności . 167 
20. Korozja i zabezpieczenie metali przed ko- 
rozją . : e 4 A / 168 
21. Badanie składu chemicznego . 170 
22. Kontrola produkcji 171 
23. Materiały i ich własności 172 
24. Zastosowanie materiałów . ; 172 
25. Działalność naukowa i techniczna . 173 
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27. Dokumentacja techniczna 175 
28. Zagadnienia różne 175 
29. Nowe książki 175 
2. SUROWCE I ICH PRZERÓBKA 
2 — 35 (o) PPH 7 49 
Wzbogacanie minerałów przemysłowych w  ośrod- 


kach ciężkich, Benefication of Industrial Minerals by 
Heavy-media Separation. G. B. Walker, C. F. Allen. 
Min. Eng., t. 1, 1949, Nr 1, str. 17, (10 str., 4 TYS., 
3 schem., 2 fot.) 


Ogólny opis ulepszonego procesu wzbogacania 
w cieczach ciężkich, Jako środków zagęszczających 
zaleca się używać magnetytu lub żelazokrzemu, które 
posiadają następujące zalety: łatwość odzyskiwania 
drogą separacji magnetycznej, niskie zużycie na 1 tonę 
koncentratu, dużą odporność na ścieranie i niskie 
koszty inwestycyjne. Sposób ten można stosować do 
rozdziału wszelkich minerałów różniących się cięża- 
rem właściwym o dolnej granicy ziarnistości 0,3 mm. 
Podano oraz objaśniono schemat urządzeń i przebieg 
pracy przy materiałach o ziarnistości powyżej i poniżej 
1,6 mm. W.M. 


2 — 36 (0) PPH 7 49 


Odmulanie poziome i pionowe, Horizontal und Verti- 
kalschlimmungen. Th. Eder, Berg. Hütt. Monats- 
hefte, t. 94, 1949, Nr 4, str. 86 (1 str., 3 rys.). 


Omówiono krótko osadzanie w wodzie ziaren róż- 
nych ciężarów i podano wzór na wydajność prostych 
klasyfikatorów: L maks. = 0,36 . F , C . Vk, przy 
czym L — ilość klasyfikowanego materiału w to- 
nach/godz. F — czynna powierzchnia  klasyfikatora 
w dm, Vk — krytyczna prędkość padania w cm/sek., 
C — koncentracja klasyfikowanego materiału*w wo- 
dzie. Przytoczono spółczynniki sprawności klasyfika- 
cji i zalecono sposoby jej wykonania w zależności od 
wielkości ziarn podziału. W.M. 
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Nr ? 


2 — 37 (o) PPH 7 49 
Bogactwa kopalne ZSRR—A. Białaszewski. Hutnik, 
t. 16, 1949, Nr 1—2, str. 4, (7 str., 8 tab., 1 mapa). 


Na obszarze Związku Radzieckiego występują 
niemal wszystkie surowce mineralne, decydujące o je- 
go potędze gospodarczej. Podano krótką charakte- 
rystykę geologiczną i zasoby zbadanych pokładów. 
Zorganizowane prace poszukiwawcze i budowa ge- 
ologiczna kraju pozwalają spodziewać się powiększe- 
nia istniejących zasobów. W.M. 


2 — 38 (Ż) PPH 7 49 
Wzbogacanie rudy minetty, Anreicherung von Minette. 
W. Luyken. Stahl u. Eisen, t. 68, 1949, Nr 34/4, 
str. 35, (4 str., 4 tab. 4 mikfot., 5 ods.). 


Historyczny przegląd prób wzbogacania samotopli- 
wej minetty i szczegółowszy opis niemieckich do- 
świadczeń od 1940 r. nad usunięciem skały płonnej 
z minett ubogich w Fe i CaO. W ostatnim wypadku 
zastosowano prażenie magnetyzujące na Fe2O3 . F'e2O3 
i z kolei separację magnetyczną. Próby poprzedzono 
dokładnymi badaniami mikroskopowymi  wewnętrz- 
nej budowy rudy. Część doświadczeń wykonano na 
stacji doświadczalnej w Praszce. Rozdrobnienie pra- 
żonek przed separacją magnetyczną było daleko posu- 
nięte, w niektórych wypadkach poniżej 0,3 mm, Wy- 
niki przedstawiają się następująco: z rudy surowej 
o zawartości Fe 23,16% i CaO 9,57% otrzymano kon- 
centrat zawierający Fe 48,2% i CaO 3,8% przy wydaj- 
ności Fe 86,6%, W.M. 


2 — 39 (n) PPH 7 49 
Wpływ adsorbcji i działania chemicznego tlenu na 
własności flotacyjne powierzchni złota, srebra i mie- 
dzi. K woprosu o wlijanije adsorbcji i chimiczeskogo 
wozdiejstwia kisłoroda na flotacjonnyje swojstwa po- 
wierchnosti zołota, sieriebra i miedi. J. N. Płaskin, 
S. B. Bessonow, DAN SSSR, t. 60, 1948, Nr 4, str. 
647 (3 str., 1 tab., 1 rys.). 


Zmierzono zależność kąta skrajnego na granicy 3 
faz od czasu przez naniesienie kropli wody na płytki 
z wymienionych metali, w obecności lub bez kolek- 
tora. Krzywe pozwalają sądzić o zmianie charakteru 
powierzchni. Powierzchnia złota stawała się hydrofo- 
bowa, srebra początkowo hydrofobowa, potem hydro- 
filowa, miedzi odrazu hydrofilowa. Zjawisko to tłu- 
maczy się procesami adsorbcji tlenu i utleniania po- 
wierzchni, natomiast wpływ ksantogenianu działaniem 
kolektora na powierzchnię. M.P. 


3. PALIWA I GOSPODARKA CIEPLNA 


3 — 51 PPH 7 49 
Bezpłomieniowe spalanie gazów. K biespłamiennomu 
sżiganju gazow. W. L. Korniejew i D. M. Hzmalian, 
Iro rysz' t! nergiet., t. 6, 1949, Nr 4, str. 7—8, 
(2 st., 2 tab., 3 rys., 3 ods.). 

Podano wyniki doświadczeń nad spalaniem mie- 
szanki pary benzyny z powietrzem w bezpłomiennych 
palnikach tunelowych. Zasada działania takiego pal- 
nika jest następująca: mieszanka przechodzi z kanału 
do tunelu w postaci rury z materiału ogniotrwałego, 
która obejmuje wylot kanału; spalanie następuje 
wewnątrz rury przy wyjściu mieszanki z kanału, tam 
gdzie wskutek nagłego wzrostu przekroju tworzą się 
wiry gazu. Tworzenie się tych wirów jest warun- 
kiem wywołania bezpłomiennego spalania. Z powodu 
niemożności zastosowania rury ogniotrwałej większych 
wymiarów, wydajność ich jest jeszcze niewielka i nie 
znalazły one dotychczas szerszego zastosowania w prze- 
myśle. W.K., 
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1940 


3 — 52 PPH 7 49 
Obliczenie przestrzeni potrzebnej dla spalania oleju. 
Computing Combustion Volumes for Burning Oil Fuel. 
R. Gibbs. Chem. Eng., t, 56, 1949, Nr 1, str, 112 
(24 str., 2 tab., 1 wykr.). 

Autor wychodzi z założenia, że szybkość spalania 
oleju zależy od prędkości parowania. Dopływ ciepła 
dla wyparowania kropelek oleju odbywa się na drodze 
promieniowania, Przepływ ciepła zależy od wielkości 
powierzchni czyli od stopnia rozpylenia oleju. Przyto- 
czono dwa przykłady obliczenia dla dwóch różnych 
stopni rozpylenia. R.W. 


3 — 53 PPH 7 49 
Zwalczanie zadymienia. Practical Pointers on Smoke 
Prevention in Your Boiler Plant. L. Rowley i J. 
McCabe. Power., t. 93, 1949, Nr 4, 120, (2 str.). 
Zestawienie wskażówek ruchowych celem zmniej- 
sznia zadymienia, wytwarzanego przez kotłownie przy 
spalaniu węgla na rusztach podsuwowych, obiego- 


wych i narzutowych oraz pyłu węglowego, oleju 
i gazu. R.W. 
3 — 54 PPH 7 49 


Nagrzewanie indukcyjne. A Look at Induction He- 
ating. W. E. Benninghoff, Steel Proces, t. 35, 
1949, Nr 3, str. 133, (334 str., 6, fot.). 

zestawiono charakterystyczne cechy i zalety na- 
grzewania indukcyjnego. Obróbka prądem wysokiej 
częstotliwości zapewnia minimalne zużycie czasu, 
najmniejsze utlenienie, dokładną regulację tempera- 
ry, Ścisłe zachowanie warunków , nagrzewania, zlo- 
kalizowanie nagrzewania w dowoinym miejscu i czy- 
stość wykonania przy stosunkowo małej przestrzeni 
roboczej i niewielkiej robociznie. Najczęstszymi za- 
stosowaniami są: hartowanie powierzchniowe i na 
wskroś, nagrzewanie do kucia, nagrzewanie poszcze- 
gólnych miejsc do kształtowania, lokalne wyżarzanie, 
lutowanie i lutowanie twarde, ogrzewanie do rozłą- 
czenia i łączenia kurczowego. Podano przykłady za- 
stosowań. B.K. 


3 — 55 PPH 7 49 
Wykorzystanie dla celów grzewczych ciepła gorącego 
powietrza z pieców do wypalania pirytu i ciepła wody 
chłodzącej kwas siarkowy. |Ispolzowanije goriaczego 
wozducha iz wałow kołziedannych piecziej i ochłaż- 
dajuszcziej wody siarnokisłotnych chłodilnikow dla 
cielej tiepłosnabżenia. A. W. Owsiannikow. Pro- 
myszl Energiet. t. 6, 1949, Nr 4, str. 9, (3 str., 
1 tab., 2 rys., 2 wykr.). 

W pierwszym przypadku powietrze podgrzane do 
temperatury około 200 C ogrzewa wodę dla central- 
nego ogrzewania pomieszczeń, w drugim woda po 
ochłodzeniu zbiorników z kwasem siarkowym, mająca 
temperaturę około 40 C, częściowo. jest używana po 
podgrzaniu do centralnego ogrzewania, a częściowo 
służy do innych celów. Podano bilans cieplny tege 
urządzenia. Projekt ma zachęcić do wykorzystania re- 
zerw cieplnych istniejących również w innych zakła- 
dach przemysłowych, a dotychczas niewykorzysta- 
nych. W.K. 


Analizy o 
11 — 50 (2). 


tematach pokrewnych: 9—89 (o), 


4. URZĄDZENIA ZAKŁADÓW 
PRZEMYSŁOWYCH 


4 — 31 PPH 7 49 
Wskazówki ustawiania maszyn na fundamentach. 
Give Your Machine a Break with a Foundation That's 
Good. N. Rea, Power., t. 93, 1949, Nr 4, str. 122, (3 
str., 5 rys., 1 fot.). 
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1949 


Podano szereg praktycznych wskazówek ustawia- 
nia maszyn na fundamentach; w szczególności omó- 
wiono umocowanie śrub fundamentowych i rozmiesz- 
czenie ich za pomocą szablonów, poziomowanie oraz 
zalewanie cementem. R.W. 


4 — 32 PPH 7 49 


Prostowniki. Mutatoren. Brown Boweri Mitt, 
t. 36, 1949, Nr 1/2, str. 39, (234 str., 4 fot.). 


W związku z rosnącą produkcją aluminium wzra- 
sta zapotrzebowanie na prąd stały. Podano szczegóły 
przetwornic i prostowników rtęciowych stosowanych 
przy wytwarzaniu aluminium. K.G. 


4— 33 PPH 7 49 
Przewoźny agregat do spawania stykowego. Pieriedwiż- 
nyj agriegat dla kontaktnoj stykowoj swarki. M. Ja- 
ster. Promyszl Energiet, t. 6., 1949, Nr 4, str, 
11 (1 str, 2 tab.). 


Agregat ten składa się ze spawarki punktowej, 
kompresora oraz podwozia. Przez zastosowanie agre- 
gatu tej konstrukcji podnosi się jakość wykonania przy 
zaoszczędzeniu pracy, energii i materiału K.G. > 


4 — 34 PPH 7 49 
Magnetyczny wzmacniacz jako przekaźnik, Magnitnyj 
usilitiel w relejnom rieżimie. I. Negnewickiej. Elek- 
triczestwo., 1949, Nr 4, str. 46 (5 str., 2 rys, 6 
wykr.). 


W technice automatycznego regulowania zastoso- 
wano magnetyczny wzmacniacz jako przekaźnik, Wyż- 
szość tego rodzaju przekaźnika nad dotychczasowymi 
polega na tym, że nie posiada on kontaktów styko- 
wych i części ruchomych, które są główną przyczyną 
wszelkich zakłóceń w pracy. Dzięki temu trwałość jego 
w eksploatacji jest daleko większa i nie wymaga on 
remontów. Ujemną cechą jest wrażliwość na wahania 
napięcia, częstotliwości, temperatury i oporu obciąże- 
nia. K.G. 


4 — 35 PPH 7 49 
Analiza elektromechanicznych procesów napędu z ela- 
stycznym połączeniem. Issledowanije elektromiechani- 
czeskich processow elektropriwoda s uprugoj swjaziu. 
N. Druzinin. Elektriczestwo, 1949, Nr 3, str. 21 
(7 2/3 str., 5 rys., 7 wykr.). 

Zagadnienia szybkoobrotowych walcarek uniwer- 

salnych oraz walcarek zwrotnych do blach przeważnie 
polegają na opracowaniu kompletnej automatyki iurzą- 
dzeń regulacyjnych. Artykuł podaje analizę stanów 
przejściowych dla walcarek zwrotnych oraz wnioski 
zmierzające do ulepszenia i usprawnienia jakości pro- 
dukcji. K.G. 
4 — 36 PPH 7 49 
Automatyczna waga dla transporterów pasowych. Con- 
tinous Conveyor Weighing, Iron Coal Trades. 
Rev., t. 156, 1948, Nr 4178, (str. 752 (1 1/4 str., 1 rys.). 

Opisano zasadę działania automatycznej wagi 
marki „Adequate“ do ważenia materiałów przenoszonych 
na transporterach pasowych. Urządzenie ważące prze- 
suwa kulę wzdłuż dwóch wałków, jednego walco- 
wego, drugiego stożkowego, Wałek stożkowy jest. na- 
. pędzany przez walcowy za pomocą tej kuli, silnie do- 
ciskanej do nich magnesem. Różnice ilości obrotów obu 
wałków są wykorzystane dla rejestracji ciężaru. R.W. 


4 — 37 PPH 7 49 
Maszyna wyciągowa z napedem z prostownika, Szacht- 
naja podiemnaja maszyna z jonnym priwodom, S. Bar- 
skiej. Elektriczestwo, 1949, Nr 4, str. 29, (9,5 str., 
7 rys., 9 wykr., 1 fot.). 

Zastosowanie zasilania silnika wyciągowego prą- 
dem stałym z prostownika z siatką sterowaną, wyka- 
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zuje więcej zalet, niż układ Leonarda, dotychczas do- 
minujący w hutnictwie i górnictwie. Wyższość, polega 
na zużyciu mniejszej ilości miedzi i stali, na mniejszej 
przestrzeni, większym współczynniku sprawności i zu- 
pełnym braku bezwładności w prostowniku, co pozwala 
łatwiej opanować technikę zabezpieczania elektrycz- 
nego. Prócz tego odznacza się ciągłą regulacją szyb- 
kości w szerokich granicach w obu kierunkach ob- 
rotów, możliwością hamowania, znaczną przeciążalno- 
ścią oraz zupełną pewnością i bezpieczeństwem ruchu. 
Artykuł podaje trzy warianty układów oraz wskazów- 
ki, jakimi należy się kierować przy wyborze odpowie- 
dniego rozwiązania. K.G. 

4 — 38 PPH 7 49 
Zagadnienia normalizacji turbin. Problems of Turbine 
Standarisation. A. P. Drozdow. Eng. Digest, 10, 
1949, Nr 3, str. 157 (1,5 str., 2 tab.). (Z Kotłoturbostro- 
jenie 1948 Nr 2). 

W ZSRR ustalono w r. 1947 typy turbin paro- 

wych. Przyjęto zakres mocy od 750 do 100000 kW dla 
turbin kondensacyjnych i upustowych, a od 750 do 
25 000 kW dla przeciwprężnych i czołowych. Dla mniej- 
szych mocy do 12000 kW określono stan pary doloto- 
wej na 35 at. i 435 C, dla większych na 90 at. i 480 C. 
Przewidziano próby z turbinami na 170 at. i 550C. 
R. W. 
4— 39 PPH 7 49 
Czy należy budować oscbny wodociąg z Mysłowie dla 
hutnictwa. W. Chramiec. Gaz. Woda i Techn. 
San., t. 33, 1949, Nr 4, str, 113, (4 str., 1 tab.). 

Artykuł dyskusyjny. Autor wykazuje, że budowa 

osobnych wodociągów dla hutnictwa jest nieekono- 
miczna. R.W. 
4 — 40 PPH 7 49 
Zagadnienie zaopatrywania w wodę zakładów hutni- 
czych w górnośląskim okręgu przemysłowym. R. Ma- 
ryniarczyk. Gaz Woda i Techn. San., t. 33, 1949. 
Nr 4, str. 118 (1% str.). 

Autor wykazuje, że rozbudowa osobnych sieci wo- 

dociągowych dla wody przemysłowej i dla wody do 
picia jest niecelowa. Sieć winna być wspólna i zawie- 
rać wodę oczyszczoną. R.W. 
4 — 41 PPH 7 49 
Metoda obliczenia elektromagnesu prądu stałego. Mie- 
todika rasczota elektromagnita postojannogo toka. A. 
Bujłow. Elektriczestwo, 1949, Nr 3, str. 39 (8 
str., 4 rys, 6 wykr.). 

Przy obliczeniach magnesów, jako elementów 
składowych dźwignic, należy uwzględnić nasycenie 
w żelazie, gdyż w przeciwnym wypadku popełnia się 
błędy do 50%. Należy szczególną uwagę zwracać na 
obliczenie nasyceń dróg magnetycznych i wynikają- 
cych stąd rozproszeń. Podkreślono, że przy uwzględ- 
nieniu tych czynników, otrzymuje się dostateczną 


zgodność wyników eksperymentalnych z obliczeniami. 
K.G. 


4 — 42 PPH 7 49 
Nowy sposób oszczędzania energii elektrycznej w przed- 
siębiorstwach przemysłowych, Nowyj sposob ekonomii 
elektroenergii w promyszlennych priedprijatiach. Su- 
rewicz, Lichaczew. Mech. Trud. i Tiaż. Rabot., 
1949, Nr 1, str., 31 (5 str.). 

Opisano sposób polepszenia cos w w zakładach 
przemysłowych na zasadzie synchronizowania istnie- 
jących silników  asynchronicznych pierścieniowych 
przez zasilenie wirnika prądem stałym z prostowni- 
ków. Zyskuje sie wybitną poprawę cos w, zwiększenie 
obrotów silnika o kilka % oraz zwiększenie mocy. Ze- 
społy do zasilania prądem stałym produkowane 
w ZSRR amortyzują się w przedsiebiorstwie w ciągu 
kilku miesięcy. K.G. 
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ries for Steel Plant Furnaces. C. A. Brashares. Iron 
Steel. Eng., t. 25, 1948, Nr 12, str. 49 (5 str., 1 tab., 


Nr 7 PRZEGLĄD PIŚMIENNICFWA HUTNICZEGO 
5. MATERIAŁY OGNIOTRWAŁE 
5 — 66 PPH 7 49 1 fot.) 


Badania kontrolne w przemyśle ceramicznym, Control 
Testing in the Pottery Industry. A. J. Dale. Trans. 
Brit. Cer. Soc., t. 47, 1948, Nr 11, str. 411 (12 str., 
3 rys., 3 ods.) 

Opisano niektóre metody badań kontrolnych sto- 
sowanych w przemyśle ceramicznym i w przemyśle 
materiałów ogniotrwałych. Podano szkice kilku apa- 
ratów, używanych przez przemysł ceramiczny np. do 
mierzenia szybkości odlewania i gęstości masy lejnej. 
W dyskusji podano metodę oraz szkie aparatury do 
oznaczania powietrza w glinach. W.Sz. 


5— 67 PPH 7 49 
Uwagi dotyczące mineralogii i chemii kryształów roz- 
maitych odmian krzemionki. Some Notes on the Mi- 
neralogy and Cristal Chemistry of Various Forms of 
Silica. G. R. Rigby. Trans Brit. Cer. Soc., t:, 47, 
1948, Nr 8, str. 284 (7 str., 11 mikfot., 2 ods.). 
Przeprowadzono przy pomocy mikroskopu pola- 
ryzacyjnego badania szlifów krystobalitu z różnych ce- 
gieł krzemionkowych w zależności od warunków jego 


powstawania. Stwierdzono, że nie ma istotnej róż- 
nicy między krystobalitiem z cegły krzemionkowej 
nieużywanej a wyjętej z pieca martenowskiego. 


Oprócz tego przedstawiono schematycznie budowę 
kryształów trydymitu i krystobalitu. W.Sz. 


5 — 68 PPH 7 49 
Badania nad materiałami ceramicznymi do wysokich 
temperatur. Ceramic Group Explores High Tempera- 
ture Applications. Iron Age., t. 162, 1948, Nr 8, str. 
86 (3 str., 1 tab., 6 ods.). 

Przegląd kilku prac badawczych, dotyczących ma- 
teriałów ogniotrwałych typu czystych tlenków, pro- 
dukcji i własności materiałów ogniotrwałych w po- 
łączeniu z metalami, oraz zmian chemicznych i mi- 
neralogicznych w ścianach wielkiego pieca. F.N. 


5 — 69 PPH 7 49 
Wpływ jonu SO, na plastyczność : glin  ceglarskich. 
Effect of the Sulfate Ion on the Plasticity of Brick 
Clays. A. J. Johnson, B. G. Haghes. J. Am, Ceram. 
Soc., t. 31, 1948, Nr 7, str. 194, (6 str., 8 fot., 10 ods.). 

Opisano metodę oznaczania rozpuszczalnych siarcza- 
nów oraz plastyczności. Na podstawie przeprowadzo- 
nych badań stwierdzono, że jon SO4 powiększa pla- 
styczność glin ceglarskich zgodnie z nowoczesną te- 
orią koloidalną własności glin. Węglan baru jest czyn- 
nikiem redukującym koncentrację jonów SO4, zmniej- 
szając przez to wpływ jego na plastyczność. Opisana 
metoda nadaje się do badań kontrolnych w fabryce. 
W.Sz. 


5 — 70 PPH 7 49 
Materiały ogniotrwałe z czystych tlenków odporne na 
działanie wysokich temperatur. Pure Oxide Refrac- 
tories Withstand high Temperatures. O. J. Whitte- 
more. Mat. Meth., t. 28, 1948, Nr 6, str. 79 (3 str., 
3 tab:, 3 rys., 1 wykr., 1 fot.). 

Materiały ogniotrwałe typu czystych tlenków (Al, 
Mg, Zr, Be, Th) zawdzięczają swą wysoką odporność 
m. in. niewystępowaniu eutektyk i jednolitej struk- 
turze. Artykuł wylicza ich niektóre cechy oraz zesta- 
wia wyniki badań porowatości, ciężaru objętościowe- 
go, zmiany objętości z temperatura, przewodnictwa 
cieplnego i ogniotrwałości pod obciażeniem. Badania 
te dotyczą jedynie Al2O3, MgO i ZrOs, gdyż pozostałe 
2 tlenki nie znajdują zastosowania w przemyśle. F.N. 
5 — 71 ' PPH 7 49 
Materiały ogniotrwałe krzemionkowe i szamotowe dla 
pieców stalowniczych. Silica and Fire Clay Refracto- 


Rozważania na temat zachowania się w piecu 
martenowskim cegły krzemionkowej wysokowarto- 
ściowej (99,5% Si02), cegły izolacyjnej i zapraw. Omó- 
wiono też problem niszczenia szamotowego obmurza 
wielkiego pieca wskutek osadzania się węgla; wysoką 
odporność wykazują tu cegły silnie wypalone. W przy- 
toczonej dyskusji omówiono stosowanie sklepień krze- 
mionkowych. F.N. 


5 — 72 PPH 7 49 
Nowoczesna produkcja zasadniczych materiałów ognio- 
trwałych. Basic Refractories Being Produced in Plant 


of Latest Design. Ch. Longenecker Blast. Fur. 
t. 36, 1948, Nr 11, str. 1343 (4 str., 5 fot.) 
Dokładny opis produkcji materiałów  ogniotrwa- 


łych z magnezytu, oliwinu i chromitu. Podkreślono 
znaczenie nowoczesnych sposobów fabrykacji, jak np. 
unikanie zanieczyszczeń materiału dzięki oddzielnym 
urządzeniom dla przeróbki poszczególnych surowców, 
kontrola uziarnienia, wysokie ciśnienie przy formo- 
waniu i wysoka temperatura wypalania, zbiorniki na 
pył i kontrola jakości produktów. F.N. 


5 — 73 PPH 7 49 
Węgiel jako materiał ogniotrwały dla wielkiego pieca. 
Carbon — A. Blast Furnace Refractory. M. T. Cary 
and F. B. Thacher. Referact. J., t. 24, 1948, Nr 8, 
str. 275 (10 str., 6 wykr, 6 fot.). 

Po wymienieniu cennych własności wyrobów z wę- 
gla i grafitu, omówiono zastosowanie wyrobów wę- 
glowych do wykładania trzonu i garu wielkiego pieca 
w formie bloków oraz masy. Przedstawiono schema- 
tycznie kilka sposobów wykładania spodu, W.Sz. 


5 — 74 A PPH 7 49 
Sita i separatory. Screens and Separatores. W. J. 
McBride. Referact. J., t. 24, 1948, Nr 7, 8, str. 240, 
287 (14 str., 2 rys:, 3 wykr., 3 fot.). 

Omówiono różne typy urządzeń do przesiewania 
jak: sita obrotowe, wibracyjne mechaniczne, wibra- 
cyjne elektryczne, powietrzne i zakres ich stoso- 
walności, oraz podano szkic separatora i możliwości 
zastosowania. W.Sz. 


5— 75. PPH 7 49 
Zagadnienie materiałów ogniotrwałych w produkcji 
wodoru. Refractory Problems in Production of Hy- 
drogen. Ind. Heating., t. 15, 1948, Nr 4, str., 670, 
(1 str.). 

Skrót referatu R. E. Wrighta i H. J. Wolfe. 
W związku z zagadnieniem podniesienia temperatury 
procesu w produkcji Hə z CH, (pyroliza) poddano 
próbom cegły z następujących materiałów: krzemion- 
ka, diaspormulit, AlsO3, cyrkon, węgiel. Dotychczaso- 
we wyniki są negatywne. F.N. 


5 — 76 PPH 7 49 
Metoda dźwiękowa pomiaru modułu elastyczności 
(Young'a) dla materiałów ogniotrwałych. Sonic Method 
for Measurement of Young's Modulus of Elasticity of 
Refractories. K. A. Baab, H. M. Kraner, Ind, Hea- 
ting, t. 15, 1948, Nr 9, str. 1580 (2 str.) | 

Poddano 21 próbek materiałów ogniotrwałyche 
o znanych temperaturach wybalania pomiarom ela- 
styczności przy użyciu drgań głosowych i następnie 
oznaczono: wytrzymałość na zerwanie, ciężar właści- 
wy i objętościowy, porowatość względna i bezwzglę- 
dną. Zależność znalezionych własności fizycznych od 
temperatury wypalania przedstawiono graficznie, przy 


czym pomiar elastyczności sposobem opisanym okazał 


się najlepszą metodą kontroli wyrobów. N.F. 
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5— 77 PPH 7 49 
Uwagi o metodach przygotowania mas do produkcji 
wyrobów ogniotrwałych szamotowych. J. Konaszewski. 
Biul. PMO t. 3, 1948, Nr 7/8, str. 185 (3 str., 2 tab., 
2 ods.). 

Omówiono sposób przygotowania mas szamoto- 

wych oraz wpływ nawilżania szamotu na własności 
gotowych wyrobów. Zadano również wpływ dwu- 
krotnego przerabiania mas szamotowych na własności 
produkowanych wyrobów. Stwierdzono, że zabieg ten 
jest niecelowy. Pogorszenie własności wyrobów autor 
tłumaczy tym, że przez powtórne przerabianie masy 
wprowadza się do niej pewną ilość powietrza. W.Sz. 
5 — 78 PPH 7 49 
Zjawiska cieplne towarzyszące przemianie krzemionki, 
Thermal Effects Accompanying the Inversion of Sili- 
ca. R. W. Grimshaw. A. Westerman i A. L. Roberts. 
Trans: Brit. Cer., Soc., t. 47, 1948, Nr 8, str. 267 
(11 str., 1 tab., 4 wykr., 7 ods.). 

Zastosowano metode różnicowej analizy termicz- 
nej do oznaczania kwarcu w surowych materiałach 
krzemionkowych i w wyrobach wypalonych. Metoda 
powyższa jest, wg autora, dokładniejsza i o wiele 
szybszą, aniżeli metody chemiczne. Opisano próby 
badań przemian krystobalitu i trydymitu. Okazało się, 
że w pewnych warunkach istnieją dwie odmiany kry- 
stobalitu, każda o innej temperaturze przemiany. Ba- 
dania trydymitu wykazuja istnienie dwóch jego od- 
mian, z których każda ma charakterystyczną tem- 
peraturę przemiany. W.Sz. 

5 — 79 PPH 7 49 
Zastosowanie metody podobieństwa do oznaczania 
wpływu fazy ciekłej na wytrzymałość mechaniczną wy- 
robów szamotoewych przy różnych temperaturach. Izu- 
czenie mietodom wilijanija żidkoj fazy na miechanie 
czeskuju procznost szamotowych ognieuporow pri raz- 
licznych tiempieraturach. N. K, Jagownik. DAN. 
SSSR., t. 63, 1948, Nr 2, str. 175, (4 tab., 4 rys., 7 ods.). 

Materiałem wiążącym, który zastąpił glinę, był 

pak węglowy oraz kalafonia. Przygotowano szereg 
mas, zawierających od 5 do 30% paku a resztę sta- 
nowił szamot. Próbki w formie walców formowano 
w stanie nagrzanym pod ciśnieniem 75 kg/em, Wy- 
trzymałość na ściskanie badano od temperatury 20C 
do 110C tj. do temperatury upłynnienia paku. Próbki 
umieszczano podczas badania w specjalnej komorze 
grzewczej. Szybkość wzrostu temperatury 2 C/min. 
Stwierdzono, że maksymalną wytrzymałość na ściska- 
nia przy wszystkich temperaturach miały próbki, za- 
wierające 20% paku. Zastosowanie zamiast paku 
kalafonii dało takie same wyniki. Wielkość ziarn sza- 
motu oraz lepkość fazy ciekłej wpływa w dużym sto- 
pniu na wytrzymałość mechaniczną. Ze zwiększeniem 
ziaren wytrzymałość maleje, a wyższa lepkość powo- 
duje jej zwiekszenie. W.Sz. 
5— 80 PPH 7 49 
Górny zasięg możliwości stosowania specjalnych ma- 
teriałów ogniotrwałych. Upper Useful Limits of Com- 
mercial Superrefractories. G. Bickley Remmey. Am. 
Cer. Soc. Bull., t. 27, 1948, Nr 12, str. 477 (9 str., 
3 tab., 4 rys., 13 fot, 2 mikfot., 4 ods:): 

Szereg gatunków cegieł mulitowych, korundowych 
i cyrkonowych poddano badaniom celem określenia 
górnej granicy ich wytrzymałości przy wysokich tem- 
peraturach (z pominięciem kwestii odporności na dzia- 
łanie żużla). Metoda autora opiera się na oznaczaniu 
ogniotrwałości temperatury początku miękniecia oraz 
skurczliwości poziomej, i pionowej przy ogrzewaniu 
próbek do temperatur: 1650, 1705, 1760, 1815, 1870, 
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1925 C. Za początek zmiękczania uznano punkt, 
w którym skurczliwość pionowa przewyższa poziomą 
o 0,7% (dla cegieł o specjalnym przeznaczeniu 0,2%). 
Wyniki badań 20 próbek zestawiono w tablicach. 
W komentarzu podkreślono fakt, że zmiękczenie cegieł 
mulitowych nowszej produkcji następuje dopiero 
przy temperaturze dysocjacji mulitu na korund i ła- 
twopłynne szkliwo. Wysoką wytrzymałość tych mate- 
riałów pod obciążeniem zawdzięczać należy zrastaniu 
się igieł krystalicznych mulitu Omówiono reakcje, 
zachodzące pomiędzy Zr, SiO4, ZrO . AlO i mulitem 
powyżej 1650C. F.N. 


5 — 81 PPH 7 49 
Produkcja wyrobów szamotowych z mas półsuchych 
(wyniki badań), J. Just. Biul. P. M. O., t. 3, 1948, 
Nr 7/8, str. 203 (12 str., 4 rys., 8 ods.). 


Po omówieniu procesu powstawania glin oraz za- 

chowania się ich podczas brażenia, wyjaśniono cha- 
rakter zawiesiny gliny w wodzie oraz wpływ do- 
datku elektrolitów na upłynnienie gliny. Opisano spo- 
sób przygotowania szeregu mas szamotowych z dodat- 
kiem masy lejnej oraz gliny i stwierdzono, że wyroby 
ogniotrwałe z mas półsuchych posiadają lepsze włas- 
ności, aniżeli wyroby z mas mokrych, Zawartość masy 
lejnej powinna wynosić 2—3%. Duże znaczenie dla 
mas półsuchych ma kształt ziarn szamotu i stosunek 
poszczególnych frakcji Wilgotność masy wynosi 
5—7%. Masa lejna wpływa głównie na wytrzymałość 
mechaniczną wyrobów zarówno surowych jak i wy- 
palonych. W.Sz. 
5 — 82 PPH 7 49 
Określenie czynników wpływających na różnice w wy- 
miarach wyrobów z gliny. Determination of Factors 
Affecting Size Variation in Clay Products R. H. 
Hursh i W. R, Morgan. J. Am. Ceram. Soc., t. 31, 
1948, Nr 11, str. 299, (18- str., 15 tab., 1 rys., 24 wykr., 
1 fot., 7 ods)), 

Autor przeprowadza klasyfikację czynników, od 
których zależą wymiary gotowych produktów, i roz- 
waża możliwości zredukowania różnic Opisano szcze- 
gółowo pomiary. Jako najważniejsze parametry wy- 
różnia autor temperaturę i czas wypalania; mniejsze 
znaczenie mają: atmosfera wypalania, stosunek za- 
wartości kwarcu do minerałów gliny, wielkość ziarna 
surowca i zabieg odpowietrzania. F.N. 


5 — 83 PPH 7 49 
Przenoszenie ciepła przez promieniowanie w ogrza- 
nym szkle. Tiepłopieriedacza izłuczeniem w nagrie- 
tom stiekle. W. W. Rodnikowa, Stiek Kier, t. 6, 
1949, Nry 3 str. 10, (4. stra, taby- 1 rys., 7 wykr.): 
Watsi i 


5 — 84 PPH 7 49 
Zastosowanie diasporu do wyrobów ceramicznych 
o dużej zawartości tlenku Al. Diasporowoje syrie dla 
wysokoglinoziemistych kieramiczeskich izdielij, Wi 
A. Rybnikow. Stiek. Kier, t. 6, 1949, Nr 3, str. 15 
2 str, 3 tab.) 


Do prób użyto koncentratu diasporowego o nastę- 
pującym składzie chemicznym: strata prażenia — 
11,81%, SiO2 — 22,93%, TiO — 1,12%, Al2O3 — 61,36%, 
Fe2O3 — 0,60%, CaO — 0,58%, MoO — 0,14% i ognio- 
trwałości zwykłej — 1880C. Próbne masy zawie- 
rały gliny 7 do 30%. Cegły formowano na prasach 
hydraulicznych, natomiast cegły z mas plastycznych 
recznie. Wypalano w piecach ropnych przy tempe- 
raturach 1450, 1500, 1550 C. Wyroby miały naste= 
pujące własności: skurczliwość wypalania 0,7 do 
3,5%, porowatość względna 25,3 do 35,5%, wytrzy= 
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małość na ściskanie 500 do 1200 kg/ecm?, ogniotrwa- 
łość pod obciążeniem 1450 do 1560 C, ogniotrwałość 
zwykła 1800 do 1850 C, odporność na nagłe zmiany 
temperatur do 29 zmian. Najkorzystniejszym okazało 
się wypalanie przy 1550 C. W.Sz, 


5 — 85 PPH 7 49 
Prototypy i inne bieżące trudności ceramiki. Prototyp 
a jine dobove starosti keramiky. M. Horica, Stavi- 
vo, t. 27, 1949, Nr 7, str. 115, (1,5 str., 3 rys.). 


Celem usprawnienia prac inwestycyjnych w upań- 
stwowionym przemyśle ceramicznym, autor proponuje 
opracowanie jednolitych elementów konstrukcyjnych 
urządzeń zakładów ceramicznych, oraz ustalenie typów 
maszyn (ok. 150 maszyn głównych i ok. 70 maszyn po- 
mocniczych) stosowanych w przemyśle ceramicznym. 
Pozwoli to na poważne zaoszczędzenie wysiłków pra- 
cowników inwestycyjnych (technicznych, finansowych 
i in.) oraz ułatwi produkcje tych urządzeń. A.O. 


5 — 86 PPH 7 49 
Petrograficzna charakterystyka zasadowych wyro- 
bów chromomagnezytowych. K pietrograficzeskoj cha- 
raktieristikie osnownych chrommagniesitowych ognie- 
upornych mass. D. S. Bielankin. B. W. Iwanow, 
Ognieupory, t. 14, 1949, Nr 2, str, 51, (7 str., 11 
mikfot., 9 ods.). 


Mechanizm zużywania się cegieł chromomagne- 
zytowych można przedstawić w nastepujacy sposób: 
1) tlenek żelaza zostaje absorbowany przez gorącą po- 
wierzchnię cegły, przy czym ziarna chromitu zwięk- 
szają swoją objętość, 2) wynikłe z tego powodu na- 
prężenia wewnętrzne powodują a) rozluźnienie struk- 
tury w gorącej części powierzchni cegły, b) migrację 
płynnego lepiszcza w głąb cegły, 3) zużywanie się ce- 
gieł powoduje przesuwanie się powyższych procesów 
coraz dalej w głąb. W cegle takiej można odróżnić 
trzy warstwy: I — niezmienionej barwy brązowej, 
II — przejściowej barwy ciemnobrunatnej i III 
czarnej bezpośrednio narażonej na działanie ognia. 
Opisano następnie wyniki badań szlifów mikroskopo- 
wych wykonanych z powyższych warstw. Badano 
w świetle odbitym i przechodzącym, W.Sz. 


5 — 87 PPH 7 49 
Urządzenie do oznaczenia ogniotrwałości pod obcią- 
żeniem. Priess dla ispytanija ognieupornych matieria- 
łow pod nagruskoj pri wysokich tiempieraturach. P, S. 
Mamyszkin. G. A. Antonow, Stiek. Kier, t, 14, 
1949, Nr 3, str., 136 (4 str., 1 tab., 3 rys.). 


Podano rysunek oraz omówiono budowę uprosz- 
czonego urządzenia do oznaczania ogniotrwałości pod 
obciążeniem, Prostota urządzenia i zadowalająca do- 
kładność stawia je przed innymi tego typu urządze- 
niami jak: Hirsch — Kóchta, Endella, Kelera, któ- 
rych budowa jak i przyrządy rejestrujące są więcej 
skomplikowane i wymagają pracownika bardziej wy- 
kwalifikowanego W.Sz. 


5 — 88 PPH 7 49 
Nowa metoda eksploatacji glin. Nowyj mietod razra- 
botki glinianych  miestorożdienij. G, M. Lachow. 
Stiek, Kier, t. 6, 1949, Nr 2, str, 19 (2 str., 3 rys.). 
W związku z różnymi zanieczyszczeniami spoty- 
kanymi w glinach jak: żwir, piryt, syderyt itp. autor 
proponuje zastosowanie wymywania gliny wprost ze 
złoża strumieniem wody. Woda spływałaby kolejno do 
szeregu basenów. Zanieczyszczenia opadłyby na po- 
czątku, Jeżeli nie ma spadu, to należałoby szlam prze- 
pompowywać pompą lub lewarem z jednego zbiorni- 
ka do drugiego. Odwodnienie przeprowadza się na 
drodze naturalnej przez wyparowywanie, W.Sz. 
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6. WIELKOPIECOWNICTWO 


6 — 29 PPH 7 49 
Nowe wyniki przy nawożeniu żużlem  wielkopieco- 
wym. Neuere Erfahrungen bei der Düngung mit 
Hittenkalk, H. Kapen, Stahl u. Eisen, t. 66, 1947, 
Nr 19'20, str. 307 (6 str., 7 tab., 2 ods.). 

Omówiono wyniki badań Had zastosowaniem żu- 

żla wielkopiecowego dla celów rolniczych. Rozpatrzo- 
no wpływ ilości zasad (CaO + MgO) oraz oddzia- 
ływanie żużla wielkopiecowego na gleby kwaśne 
i obojętne. Zawartość zasad w wysokości 429, jest na 
ogół wystarczającą. Wskazane jest dokładne rozmiele- 
nie żużla na maczke, jednak doświadczenia w tym 
kierunku nie są jeszcze zakończone. A.O. 
6 — 30 PPH 7 49 
Przeciwpreżność gazu jako czynnik określający wy- 
dajność i wymiary wielkiego pieca. Protiwdawlenije 
gazow kak faktor opriedielajuszczij proizwoditielnosti 
i razmiery domiennych pieczej N. K. Leonidow, 
Stal. t., 1948, Nr 9, str, 775, (8 str., 8 tabl., 4 wykr., 
11 ods.). 

Stwierdzono, że profile obecnych wielkich pieców 
charakteryzują się dysproporcją między wymiarami 
garu, przestronu, stożka zasypowego i wysokością 
pieca, na skutek czego przy powiekszaniu  obietości 
pieca pogarszają sie warunki iego pracy. Uzależnienie 
głównych wymiarów pieca od przeciwprężności gazu 
pozwoliłoby na znalezienie właściwej proporcji mię- 
dzy głównymi wymiarami wielkiego pieca o dużej 
wydajności. Podano sposób obliczania profilu pieca wg 
powyższych zasad. J.Ch. 


6 — 31 PPH 7 49 
Nowe metody suchego oczyszczania gazu wielkopie- 
cowego przez filtrowanie przy wysokich temperatu- 
rach. Neues Trockenfilterverfahren zur Reinigung 
von Hochofengas bei hohen Temperaturen. K. Guth- 
mann, Stahl u. Eisen, t. 68, 1948, Nr 23/24, str. 
439 (1 str., 3 rys., 5 ods.). 

Podano krótki przegląd sposobów oczyszczania 
gazu wielkopiecowego przy zachowaniu ciepła jawne- 
go gazu. Wszystkie starsze sposoby posiadaia szereg 
wad, jak niedostateczny stopień oczyszczania lub 
szybkie niszczenie instalacji. Zastosowanie tkaniny 
z włókień szkła azbestowego, pozwoliło w St. Zjedn. 
na skonstruowanie urządzenia odpowiadającego sta- 
wianym wymaganiom. Uzyskany stobień odpylania 
wynosił 999% (z ok. 65 g/m8 do 0.002 g/m3) przy 
stracie ciśnienia 165 mm HeO i wielkiej trwałości in- 
stalacji. Rozpatrzono zalety i wady zachowania cie- 
pła jawnego gazu. A.O, 


6 — 32 PPH 7 49 
Światowa produkcja surówki i stali. Die Welterzeu- 
gung von Roheisen und Stahl. R. Durrer. Stahl u. 
Eisen, t. 69, 1949, Nr 5, str. 1 143/146, (4 str.). 


W ogólnie ujętym artykule omówiono obecny 
stan światowej produkcji surówki i stali. Porównano 
produkcję poszczególnych państw oraz obszarów go- 
spodarczych, jak również rozpatrzono ich możliwości 
rozwojowe, Podano przeglad najważniejszych surow- 
ców i źródeł energii potrzebnych do produkcji surów- 
ki i stali. A.O. 


6 — 33 PPH 7 49 
Proces wytapiania żelaza przy stosowaniu  dmuchu 
wzbogaconego w tlen. Verhiitten mit sauerstoffange- 
reichertem Wind. H, Hellbrugge, Stahl u. Eisen, 
t. 69, 1949, Nr 8, str. 256 (2 str., 2 rys.,.1 ods.). 

Po uwagach ogólnych podano opis prób wytapia- 
nia surówki martenowskiej żelazochromu i krzemo- 
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chromu w doświadczalnym piecu szybowym przy sto- 
sowaniu dmuchu wzbogaconego w tlen. Piec posia- 
dał kształt walca o średnicy zewnętrznej 3 m, wew- 
nętrznej 2 m, całkowitej wysokości 7 m (bez wsadu), 
zaopatrzony był w 6 dysz, podwójne zamknięcie za- 
sypowe, chłodnicę. Stosowano wyższe zawartości tlenu 
(przeważnie ok 55% przy Cr—Si dochodził do 80% 
O»). Próby wykazały, że wytapianie surówek w piecu 
o niskim szybie przy stosowaniu tlenu nie napotyka 
na trudności. Stosowanie tlenu jest szczególnie ko- 
rzystne przy produkcji żelazostopów, kiedy w nor- 
malnym piecu temperatura gardzieli jest wysoka, oraz 
w przypadku, kiedy paliwo jest gorszej jakości. A.O. 


7. STALOWNICTWO 


7 — 57 PPH 7 49 
Użycie tlenu w stalownictwie. Use of Oxygen for 
Steelmaking. A G. Robiette, Iron Coal Trades 
Rev., t. 156, 1948, Nr 1, 4185, str. 1108, (4 str. 2 tab.). 

Rozwój produkcji taniego tlenu metoda Linde- 
Fraenkla umożliwił jego zastosowanie w stalownice- 
twie. Odpowiednio użyty polepsza jakość produktu 
i wydajność procesów. Omówiono wyniki doświad- 
czeń na piecach martenowskich, elektrycznych łuko- 
wych i konwertorach, oraz doświadczeń nad świeże- 
niem surówki w zbiorniku celem otrzymania z niej 
stali z pominięciem urządzeń piecowych, E.B, 


7 — 58 PPH 7 49 
Wpływ koncentracji tlenku żelazowego w żużlach na 
własności stali konstrukcyjnych. Wlijanije zakisi żeleza 
w szłakach na kacziestwo konstrukcionnoj stali. N. M. 
Czuiko, Stal, t. 1948, Nr 8, str. 691, (7 str. 17 tab,, 
9 wykr., 3 ods.). 


Celem otrzymania z pieca elektrycznego kon- 
strukcyjnych stali stopowych o wysokiej udarności 
i niskim stopniu zanieczyszczeń, ustalono następujące 
warunki dla prowadzenia utleniaiącego okresu wyto- 
pu stali: świeżenie należy prowadzić przy niezbyt wy- 
sokiei temperaturze, doprowadzaiac kąpiel do jaknaj- 
niższej zawartości wegla; szvbkość wynalania wegla 
powinna wynosić 0.45% do 080% na godz.; zawartość 
manganu pod koniec utleniaiacego okresu — najwyżej 
0.10%, zawartość FeO w żużlu po 5—15 min. nie mniej 
jak 16% do 18%. Długość trwania tego okresu w pie- 
cu 30 t powinna wynosić 40 do 60 min, Fe—Si należy 
dodawać nie później, jak na 25 minut orzed spustem 
stali K.W. 


7 — 59 PPH 7 49 
Zawartość azetu w stali tomasowskiej i w surówce. 
Stickstoffgehalt von Thomasstahl und Roheisen. E. 
Eickworth, Stahl u. Eisen, t. 68, 1948, Nr 21/22, 
str. 383, (4 str., 1 tab., 12 wykr.). 

Przy produkcji stali tomasowskiej z niską zawar- 
tością azotu stwierdzono, że istnieje pewien wpływ 
szybkości biegu wielkiego pieca i mieszalnika na za- 
wartość azotu w stali tomasowskiej. Ze wzrastającą 
szybkością biegu wielkiego pieca i mieszalnika wzra- 
sta zawartość azotu w stali tomasowskiej. W mieszal- 
niku tomasowskim odbywa sie silne odazotowanie su- 
rówki, tak samo jak w garze wielkopiecowym przy 
wolnym biegu pieca. Zawartość fosforu w surówce 
z mieszalnika o wolnym biegu spada zawsze silnie 
w konwertorze w okresie wypalania wegla; wskutek 
tego skraca się okres wypalania fosforu, co powoduje 
zmniejszenie pobrania azotu przez stal w tym okresie 
dmuchania. J.N. 


7 — 60 PPH 7 49 
Teoria warstewki tlenkowej jako podstawa do wy- 
twarzaniaą wysokojakościowej stali tomasowskiej, Die 
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Oxydfiimtheorie als Grundlage für die Herstellung 
von hochwertigem Thomasstahl. G. Naeser, Stahl 
u. Eisen, t. 68, 1948, Nr 21/22, str. 375, (3,5 str., 
7 wykr., 7 ods.). 

Według teorii warstewki tlenkowej naazotowanie 
zależy od tego, czy na powierzchni między powietrzem, 
a płynnym metalem może się utworzyć warstewka żu- 
żlowa tlenku żelaza, która przeszkadza naazotowaniu. 
Opisano próby, w których otrzymano stal konwerto- 
rową o zawartości azotu 0,004 do 0,005%, potwierdza- 
jące tę teorię, Okazuje się, że istnieje Ścisły związek 
między zawartością tlenu lub CO» w gazach konwer- 
torowych, a ilością pobranego przez kąpiel azotu, Do 
artykułu dołączono dyskusję. J.N. 

7 — 61 PPH 7 49 
Proces fosforowy huty „Pokój“. A. Dagman, Hutnik, 
t. 15, 1948, Nr 12, str „528, (8 str., 2 tab., 1 rys., 1 ods.). 

W latach 1934—35 huta „Pokój“ opracowała i pro- 
wadziła proces wyrabiania stali w przechylnym piecu 
martenowskim w oparciu o surówke wysokofosforową, 
przy czym uzyskiwano tomasynę, jako produkt ubocz- 
ny. Sporządzono bilans materiałowy oraz kosztów 
wytwarzania i na tej podstawie stwierdzono rentow- 
ność tego procesu w warunkach produkcji, istnieją- 
cych w omawianym okresie. E.B. 


7 — 62 PPH 7 49 
Wytapianie stali nierdzewnej w piecu indukcyjnym. 
Melting Stainless Steel in an Induction Furnace. G.L. 
Meeter. Foundry, t. 76, 1948, Nr 12, str, 97, (2 str.). 

Opisano przebieg wytapiania w.piecu indukcyj- 
nym stali nierdzewnej na części lotnicze ze złomu stali 
o nieco odmiennym składzie. Początkowo złom prze- 
tapiano i odlewano wlewki, które topiono na odpo- 


 wiedni skład. Do wytopu dodawano 23 kg sproszko- 


wanej rudy hematytowej na 100 kg metalu, nikiel 
dodawano do wsadu, natomiast 0,48 kg Fe — Mn, 
0,36 kg Fe — Si i Fe — Cr, dodawano po stopieniu 
wlewków. Przy końcu dodawano 0,13 kg Ali 3,33 kg 
Fe — Nb. Późniejsza procedura polegała na wytapia- 
niu tego stopu wprost ze złomu, bez przetapiania *go 
na wlewki. Podwższono tylko ilość FeSi do 0,84 kg 
dla większej płynności metalu, natomiast dodatek ni- 
klu i FeCr obniżono, ten ostatni do 0,5 kg. J.N. 


7 — 63 PPH 7 49 
Podskórna porowatość w stalach tytanowych. Podkor- 
kawaja poristost* w titanistych stalach. M. I, Żujew. 
B. S. Kułtigin, W. P. Franzow, N. A. Sziriajew., Stal, 
1948, Nr 11, str. 982, (7 str., 4 tab. 11 fot., 1 mikfot.). 

Opisano badania makro, mikrograficzne i mecha- 
niczne wlewków ze stali tytanowych. W celu uniknię- 
cia podskórnych porowatości w stalach tytanowych, 
należy stosować dla wlewków 400 kg 6-cio miejscową 
syfonową metodę lania z szybkim i równomiernym 
podnoszeniem się gorącego metalu, zaś dla 1000 kg 
wlewków lanie metalu z góry przez lej o średnicy 
50—60 mm. W.K. 


7 — 64 PPH 7 49 
Pęknięcia powstające przy stygnieciu odlewów stalo- 
wych. Groriaczije trieszcziny w stalnom litie. W., P. 
Diesnickiej. Stal, 1948, Nr 7, str. 628 (4 str., 1 wykr., 
7 ods.). 

Opisana metoda wytapiania stali o wysokiej rzad- 
kopłynności, zapobiega tworzeniu się pęknięć przy 
stygnięciu odlewów stalowych. FRzadkopłynność me- 
talu pozwala na odlewanie stali przy niższej tempe- 
raturze, dzięki czemu otrzymuje się zdrowe odlewy 
o jednolitych własnościach mechanicznych. W.K. 

7 — 65 PPH 7 49 
Stalownicze piece łukowe pracujace periodycznie. Pie- 


rjodiczieskaja rabota dugowych stalepławilnych pie- 
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cziejj N. W. Okorokow. Promyszl Energiet, 
1949, Nr 1, str. 1, (3,5 str., 5 wykr.,5 ods.). 


Podano zależności pomiędzy rozmiarami, pojem- 
nością, średnią mocą użytą na topienie wsadu, a wy- 
dajnością, rozchodem energii elektrycznej i ilością wy- 
topów w ciągu doby dla pieców łukowych pracują- 
cych periodycznie, Podana metoda obliczeń daje mo- 
żności doboru ciężaru wsadu dającego maksymalną 
wydajność i najmniejszy rozchód energii elektrycznej. 
Najekonomiczniejszymi piecami łukowymi do pracy 
periodycznej okazały się piece o pojemności 10 do 30t. 
Tego rodzaju piece łukowe należy instalować w rejo- 
nach, gdzie znajdują się elektrownie poruszane tur- 


binami wodnymi, mogące dać duże wahania ilości 
energii elektrycznej w ciągu doby. W.K. 
7 — 66 PPH 7 49 


Wytapianie stali z ciekłej surówki w elektrycznym 
piecu łukowym. Pierierabotka żidkogo czuguna w stal 
w dugowoj elektropieczi. L. I. Aronow. Stal, 1948, 
Nr 8, str. 698, (214 str., 4 tab., 1 rys.). 


Racjonalne wykorzystanie energii elektrycznej 
w procesie duplex przy świeżeniu płynnej surówki daje 
możność zwiększenia wydajności pieca elektrycznego 
o 25 do 30% i obniżenia rozchodu energii elektrycznej 
o 30—40%. Ponieważ proces ten jest skomplikowany 
i wymaga dużego wkładu pracy, polecać go można 
tylko tam, gdzie występuja trudności w dostawie ener- 
gii elektrycznej i w dostawie złomu. W.K. 


7 — 67 PPH 7 49 
Rekenstrukcja 150% pieców martenowskich w zakła- 
dach Kuznieckich . Riekonstrukcja 150t martienow- 
skich pieczej Kuznieckogo mietałłurgiczieskogo 'za- 
woda. S. S. Gudowszczikow i S. I. Spirin, Stal, 1948, 
Nr 8, str. 683, 734 str., 6 tab., 4 rys.). 

Podano opis rekonstrukcji 150t pieców martenow- 
skich w zakładach Kuznieckich na piece o pojemności 
185t i 350t, Przeróbka ta wykazała godzinny wzrost 
wydajności pieców 185t o 22% a pieców 350t o około 
60% w stosunku do pieca 150t oraz znaczny wzrost 
trwałości sklepień np. dla pieców 185t o 27,6%. Prze- 
róbka ta polegała głównie na zwiekszeniu pojemności 
wanny i wzmocnieniu sklepienia i ścian pieca, co do- 
prowadziło do nieco zwiększonego rozchodu materiału 
na jednostkę powierzchni spodu. Wskutek wykorzy- 
stania niektórych elementów pieca pewne rozwiąza- 
nia konstrukcyjne musiały być zachowane. Znaczna 
dysproporcja zachodzi pomiędzy zwiększona wydaj- 
nością pieców, a prawie niezmienioną objętością wor- 
ków żużlowych i kratownic reseneratorów. W.K. 


Analizy o tematach pokrewnych: 6-—32, 9—96 (ż); 
9—97 (ż); 9—103 (ż). 


8.INNA WYTWÓRCZOŚĆ METALURGICZNA 


8 — 41 (n) PPH 7 49 
Mechanizm krzepniecia brązów cynowych. Solidifica- 
tion Mechanism of Tin Bronzes. Clyde. L. Frear, 
Foundry., t. 76, 1948, Nr 4, str. 68 (6 str., 3 rys. 
2 fot., 1 ods.). 


Autor opisuje mechanizm krzepnięcia brązów cy- 
nowych.  Krytykuje on pogląd, że brązy wymagają 
małych wlewów i nadlewów oraz omawia powody po- 
rowatości odlewów. W.K. 


8 — 42 (n) PPH 7 49 
Porowatość odlewów z newego srebra. Nickel - Silver 
Castings. An Investigation on the Effect of Gas Po- 
rosity. T. F. Pearson. Met, Ind, t. 72, 1948, Nr 24, 
str. 483 (4 str., 5 tab., 1 wykr., 1 fot., 1 mikfot., 2 ods.). 


Przeprowadzono szereg badań dla ustalenia czyn- 
ników powodujących porowatość odlewów ze stopu 
Cu 60%, Ni 20%, Zn 20%. Badano wpływ węgla, tle- 
nu, siarki, pary wodnej i wodoru. Stwierdzono, że 
nadmierna ilość por powstaje przy pewnych krytycz- 
nych zawartościach C i O w stopionym metalu, na- 
tomiast silnie utleniona jak również silnie nawęglona 


kąpiel daje po odlaniu całkiem zdrowy materiał 
o nieznacznej porowatości. W.K. 
8 — 43 (n) PPH 49 


Technologiczny proces otrzymywania stopu Cu—Cr na 
styki do maszyn. Tiechnołłogiczeskij process izgotow- 
lenja miedrochomowogo spława dla elektrodow kon- 
taktnych maszyn. I. M. Goriaczew. E. A, Smirnowa. 
Awtog. Dieło, 1948, Nr 11, str, 20 (2 str., 2 tab., 
1 rys., 2 mikfot.). 

Zbadano własności stopu miedzi o zawartości 
chromu 0,5% dla fabrykacji elektrod do maszyn. 
Wprawdzie przewodnictwo stopu miedź-chrom wynosi 
90% przewodnictwa czystej miedzi, lecz jego odpor- 
ność na ścieranie jest trzykrotnie większa. Podano 
sposoby wytwarzania tego stopu i jego obróbki pla- 
stycznej. O.W. 


8 — 44 (n) PPH 7 49 
Mesiądze specjalne. C Niewiadomski. Hutnik t. 15 1948, 
Nr 9, str. 387 (10 str., 9 tab., 132 ods.). 


Określono pojęcie mosiadzów specjalnych, oraz 
podano rozwój historyczny metalurgii tych stopów. 
Zanalizowano własności mosiądzów specjalnych i ich 
zależność od zawartości cynku i innych dodatków sto- 
powych, jak Al, Mn, Fe, Si, Pb, Ni i Sn. Zastoso- 
wanie mosiądzów specjalnych, jako stopów zastęp- 
czych o wysokich własnościach mechanicznych i cier- 
nych, w produkcji maszyn, obrabiarek i silników 
w przemyśle samochodowym, lotniczym, okrętowym, 
elektrochemicznym i innych. Wyniki prac nad tymi 
mosiądzami zostały przez autora uięte w tablice, 
w których uwzględniono poprawki wg norm przemy- 
słowych.ML.S. 


8 — 45 (n) PPH 7 49 
Zastosowanie niklu do lamp radiowych. Nickel für 
Radioróhren. H. Weber. Arch. Met., 1948, Nr 6, str. 
198 (1 str., 2 rys.). 

Omówiono sposób przetapiania i obróbki czystego 
niklu, do otrzymywania lamp radiowych, Przetapianie 
powinno się przeprowadzać w piecach indukcyjnych 
o wysokiej częstotliwości, ze względu na utrzymanie 
możliwie czystej atmosfery. Przez branie próbek 
w czasie topienia i obserwowanie ich złomu, można 
się zorientować o stopniu odgazowania metalu. Ob- 
serwacja powierzchni bloku odlanego wskazuje na 
jakość odlewu. Wymagania co do czystości metalu są 
bardzo wysokie. Przy przeróbce plastycznej odla- 
nych bloków, należy zwrócić uwagę na unikanie siarki 
w atmosferze pieców do wyżarzania ze wzgledu na 
wysokie wymagania stawiane plastyczności materiału. 
C.W. 


8 — 46 (n) PPH 7 49 
Brązy o wysokiej wytrzymałości. High Strength Bron- 
zes. Met. Ind., t. 78, 1948, Nr 12, str. 223 (4 str., 
1 tab., 7 fot.). 

Opisano działy produkcyjne zakładu The Manga- 
nese. Bronze Brass Co., produkującego przedmioty 
z wysoko gatunkowych brazów. Zakład posiada trzy 
odlewnie, dział pras z jedną prasa 1500 t, walcownię 
rur, prętów i blachy, oraz kuźnię z młotem 15 t dla 
przedmiotów o maksymalnej średnicy 73,5 cm do 1.750 
kg wagi. Ponadto dział metalurgii proszków wytwarza 


700 rodzajów panewek brązowych (Cu 90%, Sn 10%). 
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Laboratorium posiada oddziały: fizyczny, chemiczny, 
metalurgiczny i metalurgii proszków. W.K. 


8 — 47 (n) PPH 7 49 
Mikroskopowe badania uszlachetniania siluminu. Mi- 
kroskopische Untersuchungen bei der Veredelung von 
Silumin, E. S. Schultz. Zeitschr. Met., t. 39, 1948, 
Nr 4, str. 123, (6 str, 5 wykr., 22 mikfot.). 

W badaniach nad siluminem stwierdzono, że kry- 

stalizuje on w dwóch modyfikacjach, ziarnistej i la- 
melarnej. Przy lamelarnej modyfikacji struktura silu- 
minu składa się z potrójnej eutektyki złożonej z alu- 
minium i krzemu oraz fazy zawierającej sód, przy 
czym zawartość krzemu nie zawsze odpowiada skła- 
dowi potrójnej eutektyki (Si 13,5% Na 0,009%, reszta 
Al). W drugiej modyfikacji występuje podwójna eu- 
tektyka Si—Al. Duża szybkość chłodzenia stopu 
o strukturze złożonej i podwójnej eutektyce zapewnia 
jego drobnoziarnistą strukturę. M.S. 
8 — 48 (n) PPH 7 49 
Rozwój stopów magnezowych. Uber die Weiterentwick- 
lung von Magnesiumlegierungen. G. Siebel. Zeitschr. 
Met., t. 39, 1948, Nr 4, str. 97 (9 str., 5 tab., 1 rys., 
6 wykr., 10 mikfot.). 

Stwierdzono, że utlenianie ciekłych stopów ma- 

gnezowych, zawierających ponad 0,003% berylu, nie 
zachodzi i można je topić bez pokrycia, Stoby magne- 
zowo-aluminiowe z dodatkiem berylu wykazuja gru- 
boziarnistość i z tego powodu nie przyjęły się w prak- 
tyce. Stosowanie cyrkonu i ceru dla usunięcia grubo- 
ziarnistości w stopach magnezowo-aluminiowych z do- 
datkiem berylu nie dało rezultatów. Stopy magnezo- 
we z dodatkiem cyrkonu i ceru, używane jako stopy 
odlewnicze i przerabiane plastycznie, charakteryzują 
się drobnoziarnistą strukturą, wysoką gestością, dosko- 
nałymi własnościami technologicznymi oraz odporno- 
ścią na korozję, Stopy magsnezowe dla plastycznej 
przeróbki z pewną zawartością ceru wykazują wyso- 
kie własności wytrzymałościowe na goraco. Stopy 
o niskiej zawartości cyrkonu i ceru posiadają wysoką 
plastyczność na zimno. Dla osiągnięcia drobnoziarni- 
stej struktury w stopach magnezowo-aluminiowych 
poleca się w czasie topienia stopu używanie chlorku 
żelaza, który stosuje się z powodzeniem od szeregu lat. 
M.S. 
8 — 49 (1) PPH 7 49 
Przeróbka złomu lekkich metali i stopów. Aufarbei- 
tung des Leichtmetallischrotts. A, Beck. Arch. Met, 
t. 2, 1948, Nr 6, str. 181 ( str., 1 tab., 4 rys., 2 wykr., 
3 fot.). 

Podano sposób regeneracji złomu metoda rafinacji 
trójwarstwowej w piecu elektrodowym, sposób Vilme- 
ra, Kirsbom'a, Foundaminsky-Lovenstern'a, oraz za- 
kładów aluminiowych w Bitterfeldzie, Rozwój i za- 
stosowanie pieców próżniowych dla rafinacji lekkich 
metali i stopów, wg danych przytoczonych w artykule, 
umożliwia przeróbkę złomu aluminiowego w sposób 
ekonomiczny na wysokowartościowe stopy aluminio- 
we. Metody przeróbki zostały tak dalece rozwinięte, 
że stopy wykonane z aluminium uzyskanego z prze- 
robu złomu lekkich metali i stopów nie ustępują sto- 
pom uzyskanym przy zastosowaniu aluminium hut- 
niczego a nawet przewyższają je pod względem ja- 
kości. M.S. 


Analiza o temacie pokrewnym: 4—32. 


9. ODLEWNICTWO 


9 — 89 (o) PPH 7 49 
Zalety obiegu ciepłych gazów w suszarni odiewniczej. 
Les avantages de la recirculation des gaz chauds dans 
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une etuve de fonderie. P. Rigaut, G. Ulmer, Fon- 
derie., 1949, Nr 38, str. 1491 (234 str., 3 rys.). 

Opisano suszarkę na paliwo płynne. W obiegu 
otwartym spaliny odchodzące z paleniska rozcieńcza 
się powietrzem dla obniżenia temperatury. W obiegu 
zamkniętym większą część spalin z komory skiero- 
wuje się z powrotem do rozcieńczania spalin z pal- 
nika. Dzięki zastosowaniu wentylatora otrzymuje się 
szybszy przepływ spalin, lepszą konwekcję ciepła, 
a tym samym szybsze suszenie, mniejsze różnice tem- 
peratur w komorze, a więc bardziej równomierne su- 
szenie form względnie rdzeni. Ponadto sprawność cie- 
plna tych suszarek jest o wiele lepsza. E.B. 


9 — 90 (o) PPH 7 49 
Utrzymanie odlewni w czystości przez odpowiednią 
kontrolę pyłu. Adequate Dust Control Keeps Foundry 
Clean. A. D. Brandt. Am. Foundryman. t. 14, 
1948, Nr 6, str. 35, (8 str., 2 tab., 1 rys., 9 fot., 12 ods.). 
Celem poprawienia warunków pracy w odlewni, 
autor proponuje kontrole pyłu na poszczególnych od- 
odziałach odlewni. Do oczyszczania form należy uży- 
wać systemów próżniowych pochłaniających pył, za- 
miast sprężonego powietrza. Konieczna jest także wen- 
tylacja ekshaustorowa. Przy przygotowaniu piasku 
należy stosować elektryczne sita zamknięte w obudo- 
wie, oraz zaopatrzyć obsługę w respiratory. W ogólno- 
ści należy zwrócić uwage na 3 zasadnicze warunki: 
1) odpowiednią konstrukcję i rozplanowanie odlewni, 
2) ogólną wentylację i 3) utrzymanie hal w porządku 
i czystości. J.N. 
9 — 91 (o) PPH 7 49 
Przeróbka gliny formierskiej w stanie płynnym. Ob- 
rabotka żidkoj formowocznoj gliny. M. M. Dobrotwor- 
skij. N. N. Pokałow, N. W. Niezwanowa, Stal, 1948, 
Nr 11, str. 1020 (8 str., 7 tab., 10 wykr., 2 fot., 7 ods.). 
Przeróbka wilgotnej gliny formierskiej w młynie 
kulowym eliminuje operacje jej suszenia i mielenia. 
Własności płynnej gliny pod działaniem aktywnych 
elektrolitów zbliżają sie do własności bentonitu; daje 
to możność otrzymywania dobrych jednolitych włas- 
ności fizyko-mechanicznych materiałów formierskich. 
W.K. 


9 — 92 (o) PPH 7 49 
Złeża piasku formierskiego w północnych okolicach 
Harcu. Formandlagerstatten im nördlichen Harzvor- 
land. F. Goederitz. Arch. f. Met, t. 2, 1948, Nr 2, 
str. 37, (9,5 str., 2 tab., 6 rys., 2 wykr., 8 fot., 16 mikfot.) 
Przeprowadzono systematyczne poszukiwania pia- 
sków formierskich. Dużą liczbę nadających się do ce- 
lów odlewniczych piasków chudych i tłustych w for- 
macjach z różnych okresów geologicznych kryje „Pod- 
harceńska Niecka Kredowa*'. Ustalono miejsca wystę- 
powania, oraz porównano ich własności z własnościa= 
mi innych najbardziej znanych i używanych piasków 
formierskich. J.N. 
9 — 93 (o) PPH 7 49 
Odiewy metedą straconego wosku. Investment Cas- 
tings. W. O. Sweeney. H. L. Mattes. Mach Design, 
t. 20, 1948; Nr'5 str! 91; (mstr Girys WTO 
Opisano technikę odlewania precyzyjnego w od- 
lewni produkującej odlewy ze stopów o stosunkowo 
wysokich temperaturach topliwości, które topi sie 
w małych elektrycznych piecach łukowych. Po oczy- 
szczeniu odlewów kontroluje się je metodą fluores- 
cencyjną, oraz promieniami X. Najmniejszy odlew 
wykonany tym sposobem ważył około 1g a najwięk- 
szy 1,6 kg. J.N. 


9 — 94 (o) PPH 7 49 
Wzrost zastosowania odlewania edśrodkowego dzięki 
nowemu sposobowi powlekania form. New Mold Coa- 


Nr 7 


ting Widens Centrifugal Casting Use. J. Anthony. 
Iron Age, t. 162, 1948, Nr 23, str. 94 (5 str., 2 rys., 
2 fot., 8 mikfot.). 

Rozprowadzenie ciekłego metalu przy odlewaniu 

odśrodkowym w formie o znacznej długości bez two- 
rzenia wad powierzchniowych natrafia na duże trud- 
ności. Zapobiega się temu, stosując cienką powłokę 
ogniotrwałą, którą pokrywa się wewnętrzną powierz- 
chnię ogrzanej do 400C formy metalowej. Typowy 
skład powłoki jest następujący: 500—1000g mączki 
kwarcowej i 10 do 40 g bentonitu na litr wody. Prze- 
ciętna grubość powłoki wynosi od 0,25 do 2 mm. Dzię- 
ki tej powłoce staje się opłacalną produkcja długich 
kształtów rurowych ze stali nierdzewnej, narzędzio- 
wej, metali nieżelaznych oraz ze zwykłych gatunków 
staliwa i żeliwa. J.N. 
9 — 95 (ż) PPH 7 49 
Praca żeliwiaka na geracym dmuchu. Rabota wagran- 
ki na goriacziem dutie. B. E. Tiepier. Za Ekon. Top,, 
1948, Nr 12, str. 32, (3 str., 2 tab., 3 rys.). 

Stosowanie podgrzewania dmuchu do żeliwiaka 

gazami wylotowymi daje 25% oszczędności paliwa, 
podnosi temperaturę metalu i zwiększa wydajność że- 
liwiaka, Opisano przebieg pracy żeliwiaka na gorą- 
cym dmuchu oraz zalety stosowania podgrzewanego 
dmuchu żeliwiaka. Podano wnioski. W.K. 
9 — 96 (ż) PPH 7 49 
Modele i metody formowania edlewów staliwnych. 
Patterns and Molding Methods for Steel Casting. J. 
Howe Hall. Foundry, t. 76, 1948, Nr 11, str. 80, (9 
str., 12 fot). 

Opisano metody formowania, stosowane w odlewni 

staliwa, różne typy modeli, modele naiprostsze odda- 
jące wiernie kształt odlewu, oraz modele skompliko- 
wane, których kształt zmienił sie z tego powodu, że 
wlewy, nadlewy i przelewy wykonane są jako inte- 
gralna część modelu. Opisano naiprostszą technikę 
formowania, oraz potrzebne wyposażenie formierskie. 
J.N. 
9 — 97 (ż) PPH 7 49 
Żeliwiak chłodzony wodą do procesu duplex na sta- 
lowni. Water-Cooled Cupola Features Duplexing Plant. 
E. S. Kopecki. Iron Age, t. 162, 1948, Nr 8, str. 81, 
(4 st., 2 rys., 2 fot.). 

W związku z brakiem surówki w St. Zjedn. sta- 

lownia w Harriburg PA. zbudowała dwa żeliwiaki do 
produkcji gorącego metalu do pieców martenowskich, 
pracujące na zmianę i dające 7000 do 9000 ton gorą- 
cego metalu miesięcznie. Cykl produkcyjny wynosił 
48 do 64 godzin pracy i 36 godzin na naprawe wyło- 
żenia. Celem przedłużenia biegu pieca zbudowano 
trzeci żeliwiak, w którym przeprowadzono pewne 
zmiany konstrukcyjne, upodabniające go raczej do 
miniaturowego wielkiego pieca. Nowe zmiany kon- 
strukcyjne polegają na wprowadzeniu wodnego chło- 
dzenia wyłożenia (w strefie spalania) zupełnie odmien- 
nej konstrukcji dysz, pozwalającej na stosowanie wyż- 
szego ciśnienia dmuchu, użyciu pasty weglowej do 
wyłożenia dna kotliny i wreszcie na zastosowaniu dna 
stałego zamiast opuszczonego.  Żeliwiak ten szedł 6 
miesięcy bez naprawy wyłożenia. J.N. 
9 — 98 (Ż) PPH 7 49 
Przykład mechanizacji w odlewni drobnych odlewów 
z żeliwa ciągliwego. Přiklad mechanisace slévárny 
drobnych odlitką z kujne litiny. J. Koritta, O. Sta- 
rosta. Hut. Listy., t. 3, 1948, Nr 8, str. 234 (3 str., 
3 rys.). 

Opis kilku typów zmechanizowanych odlewni dro- 
bnych odlewów w St. Zjedn., ich dodatnie i ujemne 
strony. A.O. 
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9— 99 (ż) PPH 7 49 
Urządzenia formierskie dla wyrobu lanych narzędzi 
skrawających. Formowocznyje prisposoblienia dla iz- 
gotowlenia litogo rieżuszcziego instrumienta. S. W. Jam- 
szczikow i P. I. Torpaczkin. Stanki i Instr., 1948, 
1948, Nr 12, str. 17, (3 str., 7 rys., 3 fot.). 

Opis modeli i form do odlewania narzędzi skra- 

wających, jak frezy walcowe i palczaste, wiertła o dłu- 
gości do 220mm i inne. W.K. 
9 — 100 (ż) PPH 7 49 
Odlewanie dużych wytworów z żeliwa modyfikowa- 
nego. Otliwka krupnych dietalej iz modificirowannogo 
czuguna. E. S. Szulgin i P. S. Jaszin. Stal, 1948, Nr 7, 
str. 636 (3 str., 1 tab., 1 rys., 2 wykr.). 


Odlewanie dużych wytworów z żeliwa modyfiko- 
wanego, przedstawia znaczne trudności w związku 
z krótkim czasem działania modyfikatora dodawanego 
do kadzi. Sposób, polegający na wprowadzeniu mody- 
fikatora do specjalnie skonstruowanego wlewu formy, 
daje możność stosowania żeliwa modyfikowanego do 
największych odlewów. W.K. 

9 — 101 (Ż) . PPH 7 49 
Piasek syntetyczny. Sable synthétique. P, Nicolas. 
Fonderie, 1948, Nr 36, str. 1401 (2 str., 2 tab.). 

Piasek syntetyczny otrzymuje sie dodając do pia- 

sku o wysokiej zawartości 3—8% glinki wysokokoloi- 
dalnej. Uziarnienie piasku winno zapewniać wysoką 
przepuszczalność. Otrzymany piasek syntetyczny poz- 
wala pracować przy niskiej wilgotności 2 do 3%. 
Można wykorzystać w pełni jego zalety w odlewniach 
zmechanizowanych i wyposażonych w kontrolną apa- 
raturę piasków. E.B. 
9 — 102 £ż) PPH 7 49 
Kontrola piasku odlewniczego przez dodatek trocin. 
Wood Fluor Additions Aid in Foundry Sand Control. 
C. A. Sanders. Am. Foundryman., t. 14, 1948, 
Nr 6, str. 50, (5 str., 1 tab., 5 wykr., 5 fot.). 


Opisano stosowanie trocin, jako dodatku do pias- 

ku formierskiego. Szczególnie w piaskach syntetycz- 
nych trociny przeciwdziałaja niepożadanym zmianom 
objętości piasku. Zbadano, że dodatki trocin do 1% 
powodują wzrost wytrzymałości piasku surowego, Spa- 
dek wytrzymałości piasku wysuszonego, spadek prze- 
puszczalności, wzrost płynności, wzrost wilgotności, 
podwyższenie twardości formy, znaczne zmniejszenie 
zmian objętości, oraz wytwarzają we wnętrzu for- 
my atmosferę redukującą. J.N. 
9 — 103 (ż) PPH 7 49 
Wpływ różnego dmuchania na zawartość azotu w. sta- 
łiwie z małego konwertora. Beeinflussung des Stick- 
stoffgehalts von Kleinkonverterstahl durch verschie- 
denartiges Blasen. H. Jurich. Stahlu Eisen, t. 68, 
1948, Nr 21/22, str. 387, (9 str., 2 tab., 1 rys., 12 wykr., 
10 ods.). 


Opisano próby przeprowadzone na konwertorach 
Tropenasa o pojemności 1000 kg, Próby wykazały, że 
zawartość azotu przy dmuchu niedostatecznym jest 
niższa, aniżeli przy nadmiernym dmuchu. Najwyższą 
zawartość azotu stwierdzono przy dmuchu normalnym. 
Znaczny wpływ na zawartość azotu w staliwie ma 
sposób zetknięcia się powietrza z kapielą metalową. 
Z rosnącą ilością dmuchu, ze spadkiem ciśnienia dmu- 
chu i z obniżeniem czasu dmuchania zawartość azotu 
w staliwie spada. Temperatura nie ma wpływu na 
zawartość azotu, natomiast odtlenianie powoduje je- 
go wzrost, co można wyjaśnić dodatkiem żelazoman- 
ganu. J.N. 


9 — 104 (ż) PPH 7 49 
Żeliwo zbrojone. Reinforced Cast Iron. E. Piwowarsky. 
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Iron Age, t. 162, 1948, Nr .25, str. 99 (3 str., 7 tab., 
1 ods.). 

Opisano dodatkowe próby zbrojenia żeliwa przy 

pomocy wkładek stalowych, oraz podano korzyści wy- 
nikające ze stosowania tej metody. Wzrost wytrzyma- 
łości żeliwa zbrojonego przekracza 30% przy stosunku 
zbrojenia 5 do 10%. Dla otrzymania dobrego to- 
pienia wkładek należy stosować temperatury lania 
1350 do 1420C. Przez użycie stali zbrojacych zawiera- 
jących Si 1.5 do 3% zapobiega się tworzeniu kruchej 
slatki cementytowej w strefie przytopienia. Stosunek 
zbrojenia 8—15% prowadzi do poważnego wzrostu od- 
porności na złamanie przy obciążeniu gnąacym. Wyższe 
stosunki zbrojenia stosuje sie tylko w specjalnych wy- 
padkach. Największe korzyści osiaga się jednak przy 
naprężeniach dynamicznych. Stwierdzono 3 do 4-krot- 
ny wzrost udarności przy normalnych stosunkach 
zbrojenia. J.N. 
9 — 105 (ż) PPH 7 49 
Czy zmechanizowane ładowanie żeliwiaków zawsze 
jest wskazane? K. Gierdzieiewski, Mechanik, t. 21, 
1948. Nr 7—8, str. 327, (4 str., 6 rys., 1 fot.). 

Rozbatrzono różne typy urzadzeń mechanicznych 

służacych do załadowania żeliwiaków. Okazuie się, że 
dla żeliwiaków o wydainości do 6 ton na godzine ła- 
dowanie reczne jest gospodarczo korzystniejsze jak 
mechaniczne. JN, 
9 — 106 (ż) PPH 7 49 
Kilka praktycznych wskazówek do obliczania wsa- 
dów i prowadzenia żeliwiaków. M. Materny, Mecha- 
nik. t. 21, 1948. Nr 7—8, str. 331, (4 str., 7 tab.). 

Podano sposoby magazynowania surówek i złomu, 

oraz przeprowadzono obliczenia wsadów do żeliwiaka 
celem uzyskania dobrych odlewów pozbawionych 
szkodliwych zanieczyszczeń. Opisano sposób właści- 
wego prowadzenia żeliwiaków, J.N. 
9 — 107 (Ż) PPH 7 49 
Wzrost uzysku odlewów. Increasing Casting Yields, P. 
von Colditz. Am Foundryan, r. 14, 1948, Nr 5, str. 
48, (4 str., 3 tab., 3 rys., 1 wykr., 4 fot.). 

Opisano zastosowanie termitu przy odlewaniu ad- 
lewów staliwnvch przez użycie go w nadlewach. Przez 
zapalenie termitu dostarcza sie do nadlewu dużych 
ilości ciepła potrzebnego do właściwego  krzepniecia 
odlewu oraz umożliwia się stosowanie nadlewów 
o mniejszych wymiarach, co powoduje wzrost uzysku 
odlewów. Dla odlewów o przekroiu poprzecznym poni- 
żej 6.5 dm? sposób ten jest zbyt kosztowny, natomiast 
dla odlewów o przekroiu 6,5 do 20dm? wyniki są do- 
skonałe. Dla odlewów wiekszych jest ten sposób mniej 
korzystny, niż dla odlewów małych. J.N. 


9 — 108 (ż) PPH 7 49 
Bezpieczne zatykanie żeliwiaka, Safe „Boddins-up'* 
Practice, Foseco-Foundry Prac. 1948, Nr 98, 


str. 395, (1 str., 1 rys.). 
Opisano sposób oraz przyrządy używane do zaty- 
kania żeliwiaka po spuście żeliwa. T.M. 


a — 109 (ż) PPH 7 49 
Odlewanie żeliwa — R. 3, — Cz, 5. Iron Founding 
Ch. 3, — part. 5 Foseco — Foundry Prac, 1948, 
Nr 93. str. 396, (17a str., 2 tab.). 

Podano sposób przygotowania wsadu w celu 

otrzymania żeliwa o oznaczonym składzie brzy użyciu 
złomu o różnym składzie chemicznym. T.M. 
9 — 110 (ż) PPH 7 49 
Niemiecka praktyka odlewnicza, German Foundry 
Practice. Iron Steel, t. 22, 1949, Nr 2, str. 53, 
(2 str.). 

Na podstawie raportu BIOS Nr 1802 opisano spo- 
seby pracy w Deutsche Fisenwerke w Mühlheim 
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w czasie wojny. Podano sposób prowadzenia żeliwia- 
ków, konwertorów '[Tropenasa i pieców elektrycznych 
oraz omówiono różnice w prowadzeniu procesów od- 
tleniania w Anglii i w Niemczech. Badano składy ma- 
teriałów formierskich, smarowideł na formy i rdze- 
nie. J.N. 

9 — 111 (Ż) PPH 7 49 
Odlewanie metodą „straconego wosku“, Investment 
Casting. R. B. Gordon, Mach. Design, t. 21, 1949, 
Nr 3, str. 139, (2 str., 2 fot). 

Omówiono korzyści, jakie przynosi odlewanie pre- 
cyzyjne, na szczególnym przykładzie wytwarzania 
dźwigni do wyłączników Westinghouse'a ze stali chro- 
mowej o zawartości 12% Cr. Koszt dźwigni zmniej- 
szono o 35%, wyeliminowano obróbke cieplną, ulep- 
szono odporność na korozję i wygląd powierzchni J.N. 


9 — 112 (ż) PPH 7 49 
Usprawnienie pracy żeliwiaka przez lepszą naprawę 
wyłożenia. Better Patching Improves Cupola Opera- 
tion. T. Barlow, E. W. Claar, Foundry, t. 77. 1949, 
Nr 3, (4 str., 5 rys.). 

Bieżąca naprawa wyłożenia żeliwiaka wpływa na 


sprawność procesu. Bardzo ważnym czynnikiem 
w pracy żeliwiaka jest całość warunków procesu. 
Niewłaściwa naprawa powoduje natomiast zmianę 


średnicy żeliwiaka, ilości powietrza na metr kwadra- 
towy powierzchni żeliwiaka itp. Należy wiec dbać 
o dobre wykonywanie napraw, utrzymywać jednolity 
materiał na wyłożenie, dobrze go wysuszać przed pra- 
cą, nie dawać nadmiaru wody przy dodatku gliny do 
wyłożenia, która wpływa na jego rozszerzanie i kur- 
czenie się. Koszty naprawy zmieniają sie od 18 cen- 
tów do 1 dolara na tone dobrych odlewów. J.N. 
9 — 113 (ż) PPH 7 49 
Jamy skurczowe. Shrinkage Cavities. W. S. Williams, 
Iron Steel, t. 22, 1949, Nr 2, str 55, (1 str.). 
Opisano wyeliminowanie jam skurczowych w od- 
lewach żeliwnych przy pomocy t. zw. „Quasi - Besse- 
merowania', opatentowanego procesu brytyjskiego. 
Dzięki temu procesowi można zmniejszyć średnice bel- 
ki nadlewu z 250 na 75 mm nawet dla bardzo ciężkich 
odlewów. Zasilanie odlewu płynnym metalem jest au- 
tomatyczne, a metal utrzymywany jest w płynnym 
stanie przez spalenie małych ilości węgla i krzemu 
z żeliwa. Główną zasadą procesu jest świeżenie żeliwa 
odlewu, szczególnie w sąsiedztwie nadlewu. J.N, 


9 — 114 (ż) PPH 7 49 
Odlewanie żeliwa — R. 3, — Cz 7. Iron Founding — 
Ch. 3, — P. 7. Foseco-Foundry Prac. 1949, 


-Nr 95, str. 411, (3 str., 2 tab.) c. d. 


Podano metodę opracowania wsadu żeliwiaka przy 

zastosowaniu złomu różnych gatunków 0 znanym 
składzie, aby otrzymać żeliwo o żadanym składzie 
chemicznym i odpowiednich własnościach wytrzyma- 
łościowych. T.M. 
9 — 115 (ż) PPH 7 49 
Odiewanie odśrodkowe stali nierdzewnych. Casting 
Stainless Steel Centrifugally H. J. Cooper, Iron 
Age, t. 163, 1949, Nr 4, str. 56, (4 str., 3 fot.). 

Opisano odlewanie odśrodkowe pierścieni do sil- 
nika odrzutowego Rolls Royce ze stopu, żaroodpor- 
nego o składzie Cr 24%, Ni 12%, W 3%. Największy 
pierścień odlany w ten sposób posiadał średnicę 
700 mm, grubość 500 mm i ciężar 200 kg. Do produkcji 
masowej tych pierścieni zastosowano pionowe wiro- 
wanie form żeliwnych dla małych pierścieni, a form 
ze stali stopowych SaE4130 (C 0,28—0,33%, Mn 0,4—0,6%, 
Cr 0,8—1,1%, Mo 0,15—2,25%) dla pierścieni o średnicy 
powyżej 500 mm. Po odlaniu, oczyszczaniu i obróbce 
maszynowej pierścienia z grubsza prześwietla się go 
promieniami X lub y. J.N. 
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9 — 116 (ż) PPH 7 49 
Żeliwo szare w osiągnięciach lat ostatnich. Cz. Kalata, 
Przeg. Mech. 1949, Nr 2—3, str. 79, (7,5 str., 1 
wykr.) dok. 

Omówiono żeliwo modyfikowane począwsze od 
pierwszych prób stosowania modyfikatorów aż po dzi- 


siejszy stan rozwoju tego rodzaju żeliwa. Podano 
różne teorie działania modyfikatorów oraz metody 
produkcji. T.Ł. 

9 — 117 (Ż) PPH 7 49 


Nowości techniczne w małej odlewni staliwa. New 
Techniques in a Small Steel Foundry. Iron Coal 
Trades Rev. t. 157, 1949, Nr 4192, str. 123, (7 str., 
1 rys., 2 wykr.). 

Podano opis angielskiej odlewni staliwa Catton 

w Leads, oraz omówiono nową technike pracy i no- 
wości techniczne. Odlewnia posiada dwa nowoczesne 
żeliwiaki o zdolności produkcyjnej 7 do 8 ton na go- 
dzinę, oraz dwa konwertory o bocznym dmuchu o po- 
jemności 2 t każdy. Oddział obróbki cieplnej składa 
się z dwu pieców o pojemności 12 t opalanych paliwem 
pyłowym i jednego pieca elektrycznego automatycznie 
kontrolowanego o pojemności 2 t. Wszystkie odlewy 
staliwne są normalizowane przy 950C i odpuszczane 
od 650 C. Odlewy bada się przy pomocy ultradźwięku 
i promieni X. Formiernia obsługiwana jest w 70% ma- 
szynowo i w 30% ręcznie. Interesującym osiągnięciem 
jest mechanizacja dostawy piasku, umożliwiająca od- 
zysk 90% piasku zużytego. Przez zastosowanie tlenu 
osiągnięto duży wzrost temperatury stali, skrócenie 
o połowę czasu dmuchania, możliwość obniżenia za- 
wartości krzemu w surówce, oszczędność na paliwie 
w żeliwiaku, przy czym jakość staliwa nie uległa po- 
gorszeniu. J.N. 
9 — 118 (Ż) PPH 7 49 
Odlewanie walców. Roll Founding. W. G. Scott, Iron 
Steel, t. 22, 1949, Nr 1, str. 11, (5,5 str., 1 tab., 4 rys., 
1 wykr., 2 mikfot.). 

Opisano postęp w dziedzinie odlewania walców 
żeliwnych i staliwnych. Twardość powierzchni walców 
staliwnych, doszła obecnie do 60% Shore'a, a żeliwnych 
do 950 Shore'a. Przy odlewaniu walców żeliwnych na- 
leży stosować duże szybkości lania. Dla walca o śre- 
dnicy beczki 1160 mm i długości 4270 mm leje się 46 
ton żeliwa w przeciagu 95 sekund. Do produkcji że- 
liwnych walców utwardzonych stosuie sie surówki 
o małej zawartości C, Si i Mn. Wsad topi się w pło- 
mieniaku lub w kwaśnym piecu martenowskim. 
W przeciwieństwie do typu walców ze struktura trój- 
strefową, wykonuje się obecnie typ walców o stopnio- 
wo zmniejszajacej sie od powierzchni do środka walca 
ilości węgla związanego. Przy odlewaniu walców sta- 
liwnych stosuje się duże szybkości lania, aby zapobiec 
naprężeniom skurczowym. Innymi sposobami lania 
jest metoda lania z przerwami, oraz lania przy niskiej 


temperaturze, Metal topi się przeważnie w kwaśnych : 


piecach martenowskich o pojemności 20—60 ton. Ma- 
teriałami wsadowymi sa surówki hematytowe o ni- 
skiej zawartości P i S, oraz złom własny. Podano spo- 
soby obróbki cieplnej walców. J.N. 


9 — 119 (ż) PPH 7 49 
Piece elektryczne do topienia żeliwa. Fours ćlectriques 
de fusion de la fonte. G: Joly, Fonderie, t. — 1949, 
Nr 37, str. 1456, (1,5 str., 2 tab.). - 

Używa się pieców przechylnych z promieniującym 
łukiem lub z oporem grafitowym, Oba piece są jedno- 
fazowe, Buduje sie je o pojemności 100 do 1500 kg. 
Szybciej pracuja piece łukowe, lecz ich wyłożenie ni- 
szczy się predzej. Korzystnie jest pracować dwoma 
piecami, gdyż otrzymuje się wtedy równomierne ob- 
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ciążenie sieci. Zużycie mocy zależy od jednostki i dla 
500 kg pieca łukowego wynosi do 850 KWh na tonę 
żeliwa. E.B. 
9 — 120 (Ż) PPH 7 49 
Modele i metody formowania dla edlewów staliwnych. 
Cz. Ii. Patterns and Molding Methods for Steel Ca- 
stings. (Part II). J. Howe Hall, Foundry, t. 76, 1948, 
t. 76, 1948, Nr 12, str. 92, (6 str., 16 fot.) c. d. 
Opisano formowanie odlewów staliwnych. Formo- 
wanie w gruncie, często przy użyciu piasku wiązane- 
go cementem, stosuje sie z powodzeniem do dużych 
odlewów, n. p. do formowania ram do parowozów. 
Podano metody formowania pod skrzynką i w dwóch 
skrzynkach oraz omówiono technike i korzyści stoso- 
wania płyt podmodelowych i rdzeni, J.N. 


9 — 121 (Ż) PPH 7 49 
Transport materiałów przy ładowaniu metalu. Han- 
dling Materials in Metal Charging R. H. Herrmann, 
Foundry, t. 76, 1948, Nr 12, str. 80, (6,5 str. 14 fot.). 

W artykule opisano wyposażenie zmniejszające 
koszty wytwórcze przez oszczędności na pracy i cza- 
sie wykonania pewnej serii operacji. Wielkość odlewu 
określa typ wyposażenia transportowego, zapewniają- 
cego płynny ruch materiałów. Mechaniczne ładowanie 
żeliwiaka opłaca się już w odlewniach topiacych 20 
ton żeliwa dziennie, dając następujace korzyści: do- 
kładną kontrolę ciężaru wsadu i jego rozdziału, moż- 
ność umieszczenia drzwi wsadowych na optymalnej 
wysokości i ekonomię paliwa. Opisano różne typy 
dźwigów załadowczych, wózków, wyciągów, kubło- 
wych skipów, dźwigów magnetycznych, traktorów 
i taczek motorowych. J.N 


9 — 122 (ż) PPH 7 49 
Automatyczne kontrolowanie podgrzewania górnej 
części formy. Mold Hot Top in Controlled Automati- 
cally peA FurfarirF undir y; t.176, 1948, „Nr 12, 
str. 188, (2 str., 1 rys., 3 fot.). 

Opisano metode utrzymywania metalu w stanie 
płynnym w zbiorniku zasilajacym przy odlewaniu 
walców, celem skompensowania skurczu. Metoda po- 
lega na podgrzaniu górnej części formy przy pomocy 
dwu elektrod węglowych, które utrzymuja łuk mię- 
dzy metalem w zbiorniku zasilającym, a elektrodami. 
W ten sposób metal utrzymuje się w zbiorniku zasi- 
Jlającym w stanie płynnym w czasie krzepnięcia me- 
talu w formie, które trwa od 4 do 7 godzin, zależnie 
od wielkości walca, o wadze od 7 do 50 ton. J.N. 


9 — 123 (ż) PPH 7 49 


- Kontrola własności piasku na odlewy z żeliwa ciągli- 


wego. Controlling Malleable Sand Properties R. P. 
Schauss, Am, Foundryman, t. 14, 1948, Nr 5, str. 
52, (2,5 str., 2 tab., 2 wykr.). 

Własności piasku na odlewy z żeliwa ciagliwego 

wykazują duży rozrzut. Należy wiec starać sie o do- 
kładniejszą jego kontrolę. Opisano właściwe przygo- 
towanie masy na rdzenie, oraz dodawanie wody, gli- 
ny, spoin żywicznych i trocin. Omówiono różne typy 
młynów do przygotowania mas formierskich, oraz 
czynniki wpływające na własności tych piasków. Na 
zawartość wilgoci wpływa temperatura piasku, wiel- 
kość odlewu oraz szybkość odwracania skrzynek for- 
mierskich, na ilość spoiwa — typ odlewów i gatunek 
użytego spoiwa, wreszcie na przepuszczalność — wiel- 
kość ziarn piasku i iego skład ziarnowy, temperatura 
oraz ilość spoiwa. J.N. 
9 — 124 (n) 
Topienie w płomieniaku stopów cynku odlewanych 
matrycowe. Reverberatory Melting of Zinc Base 
Diecasting Alloys. R L, Wilox. Iron Age, t. 161, 
1948, Nr 24, str. 80, (3 str., 2 rys., 1 fot.). 


PPH 7 49 
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Opisano topienie w 18 tonowym piecu płomien- 
nym, opalanym gazem, stopów cynkowych odlewa- 
nych w matrycach. Omówiono i zilustrowano jego 
konstrukcję. Zdolność produkcyjna takiej jednostki 
wynosi 1300 do 1400 kg stopu na godzinę, Straty utle- 
niania wynoszą od 0,5 do 1%, Koszty topienia są 
mniejsze o 35 do 40% od kosztów topienia w zwy- 
kłych piecach tyglowych. J.N. 


9 — 125 (n) PPH 7 49 
Odlewy pod ciśnieniem. La fusione sotto pressione. 
D. Piva. Met. Italiana., t. 40, 1948, Nr 4, str. 142, 
(6% str., 3 rys., 4 fot.). 


Omówiono znaczenie i zalety metody, scharakte- 
ryzowano typy urządzeń wg zasady działania, ciśnie- 
nia roboczego i stosowalności dla poszczególnych sto- 
pów, zestawiono ogólną charakterystykę stopów sto- 
sowanych na odlewy pod ciśnieniem. Ogólnie omó- 
wiono wymagania, którym muszą odpowiadać matry- 
ce, trudności i rodzaje materiałów stosowanych do 
wyrobu matryc, piece i ich regulację oraz porównano 
dane wytrzymałościowe odlewów otrzymywanych róż- 
nymi metodami, Przewiduje się dalszy pomyślny roz- 
wój i rozpowszechnienie tej gałezi odlewnictwa we 
Włoszech. M.M. 


9 — 126 (n) PPH 7 49 
Masowa produkcja edlewów precyzyjnych. Mass Pro- 
duction of Precision Castings. Am. Foundryman, 
t. 14, 1948, Nr 1, str, 46, (4 str., 13 fot.). 


Opisano sposoby pracy w nowej odlewni produ- 
kującej metodą straconego wosku łopatki do turbin 
gazowych ze stopu żaroodpornego S — 590. Do pro- 
dukcji masowej używa się maszyny do wstrzykiwania 
wosku do matrycy, pracującej w sposób całkowicie 
zautomatyzowany, Modele zanurza się najpierw w ma- 
teriale złożonym z bardzo drobnego kwarcu i spoiwa, 
którym jest krzemian sodowy. Następnie wypełnia się 
formę innym materiałem składającym się z mielonej 
cegły ogniotrwałej, piasku kwarcowego i małego 
procentu tlenku magnezu, przy czym jako materiał 
wiążący służy płynne spoiwo krzemianowe. Formy idą 
następnie na 5—8 godzin do pieca gazowego, posia- 
dającego trzy strefy temperatur w zakresie od 95 do 
980 C, po czym dostają się na stół odlewniczy. Metal 
topi się w piecach indukcyjnych o mocy 30 KVA o 
pojemności 16 kg każdy. Często stosuje się odlewanie 
w próżni, chociaż zwykłym sposobem jest odlewanie 
z góry przez nadstawkę. Odlewy po 5-cio godzinnym 
studzeniu wybija się młotkami pneumatycznymi, a 
następnie obcina. Niekiedy stosuje się badania, przy 
pomocy promieni X. J.N. 


9 — 127 (1) PPH 7 49 
Topienie metalu do odlewania w matrycach, Molten 


Metal for Gravity Dies, Light Metals. t. 11, 1948, 
Niryżżly (3 str., 1 fot.). 


Odlewanie w formach metalowych wymaga ciąg- 
łego topienia metalu w przeciwieństwie do odlewania 
w piasku. Niektóre odlewnie używają w tym celu 
pieca o dwóch tyglach, przy czym na zmianę w jed- 
nym z nich metal topi się, podczas gdy z drugiego 
pobiera się metal już roztopiony. Inne odlewnie po- 
siadają centralny oddział, gdzie metal jest roztapiany 
i stąd dopiero transportuje się go ręcznie lub mecha- 
nicznie do pieców podgrzewających, umieszczonych 
w pobliżu form. Opisano metody produkcji używane 
w odlewniach tego typu oraz omówiono piec będący 
kombinowaną jednostką do topienia i podgrzewania 
metalu. J.N. 
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9 — 128 (1) PPH 7 49 
Odlewy ze stopów aluminiowych. Aluminium Alloy 
Castings, F. A. Lewis, Foundry, t. 76, 1948, Nr 8, 
str. 96, (542 str., 5 fot., 5 ods.). 

Opisano obróbkę cieplna stopów aluminiowych, 

stosowaną celem ulepszenia ich własności fizycznych 
i wytrzymałościowych. Polega ona na trzech opera- 
cjach: sztucznym starzeniu, przeprowadzaniu większej 
ilości składnika stopowego do roztworu stałego oraz 
połączeniu tych operacji. Rozpatrzono tego rodzaju 
sposoby obróbki cieplnej, oraz omówiono wyposażenie 
i sposób postępowania. J.N. 
9 — 129 (1) PPH 7 49 
Stalowe odlewy aluminiowe, Aluminium. Alloy Ca- 
stings. F. A. Lewis. Foundry, t. 76, 1948, Nr 9, 
str. 90 (6 str., 6 fot, 4 ods.). c. d. 

Opisano zwykłe sposoby czyszczenia i wykańcza- 

nia odlewów aluminiowych, Wybijanie rdzeni odby- 
wa się zazwyczaj ręcznie, czasem młotkami pneuma- 
tycznymi lub, gdy rdzenie są trudne do usunięcia, 
przez natryskiwanie piaskiem z wodą. Wlewy i nad- 
lewy usuwa się piłami taśmowymi, lub piłami tar- 
czowymi. Szlifowanie i polerowanie odbywa się przy 
pomocy przenośnych szlifierek elektrycznych lub 
pneumatycznych. Do częstych zabiegów, należy pro- 
stowanie z ewentualnym podgrzaniem odlewu. J.N. 
9 — 130 (D PPH 7 49 
Technologia formy koła dużej średnicy odlewanego 
z alpaksu. Moulage dune poulie de grand diametre 
en alpax. G. Caminade, Fonderie, 1949, Nr 40, 
str. 1558, (2 str. 1 rys.), 

Podano szczegółowe wskazówki dotyczące opra- 
cowania układu wlewowego, rozmieszczenia i wymia- 
rów ochładzalników oraz wszelkie dane techniczne 
potrzebne do wykonania formy koła pasowego w roz- 
wiązaniu uwzględniającym ograniczoną ilość sztuk do 
wykonania. P.J. 


Analizy o tematach pokrewnych: 21—51; 25—47; 
25—49; 25—51; 26—61; 7—62; 8—42 (n). 


10. PRZERÓBKA PLASTYCZNA 


10 — 54 (o) PPH 7 49 
Obliczanie naprężeń przy wygładzaniu metalowych 
kubków. The Calculation of Stresses in the Ironing 
of Metal Cups. R. Hill J. Iron and Steel Inst, 
t. 161, 1948, Nr 1, str. 41, (4 str, 1 rys. 3 wykr.). 

Wygładzanie polega na zmniejszaniu grubości 
ścianki, przy czym wewnętrzna średnica jest zacho- 
wana. W praktyce przebiega to równocześnie ze zmia- 
ną średnicy, ale wtedy obliczanie naprężeń ściśle teo- 
retycznie jest niemożliwe. Obliczanie opiera się na za- 
łożeniu dwumiarowego układu naprężeń jak w wy- 
padku taśmy stalowej. Ostateczny wzór ma postać: 
L=z w (d+w) 1+am , ctg o). t; gdzie L = całko- 
wity nacisk trzpienia; % = 3,14; w = końcowa gru- 
bość ścianki, d — średnica, „m = wysokość tarcia; 
a — półkąt oczka; t = średnie naprężenie rozciąga- 
jące bez uwzględnienia tarcia, Tupper i Hill ustalili, 
że optymalny półkąt oczka wynosi 40 X cząstkowy 
ubytek grubości ścianki (= 1 — K W — pierwotna 
grubość) dla współczynników tarcia 0,05 — 0,15. Wzo- 
ry komplikują się mocno przy uwzględnieniu utwar- 
dzenia materiału i tarcia między trzpieniem, a kub- 
kiem. Z.W. 


10 — 55 (0) PPH 7 49 
Wytłaczanie spadowe. Impact Extrusion. R. Hones. 
Sheet Metal Ind. t. 26, 1949, Nr 26, str. 89, 
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Wytłaczanie spadowe różni się tym od normal- 
nego wytłaczania, że pracuje się przy nim bez pod- 
grzewania metalu przerobionego, oraz nie używa się 
kęsów, lecz rodzaj przedkuwki w formie placka. Ta 
nowa metoda produkcji ma tę wyższość nad głębokim 
tłoczeniem i prasowaniem, że pozwała wykonać pro- 
dukt w jednej operacji. Ostatnio zaczęto ją stosować 
do wytłaczania stali. Specjalnego kształtu wyroby 
można otrzymać, stosując matryce dzielone. Przepro- 
wadzono próby płynięcia materiału, nawiercając ot- 
wory w podkówce i wypełniając je proszkiem mie- 
dzianym. Z otrzymanych wykresów można obliczyć 
wielkość gniotu. Robiono próby pomiaru nacisku dro- 
gą elektryczną. Zestawiono krzywe zależności nacisku 
od wielkości ubytku. Z.W. 


10 — 56 (o) PPH 7 49 
Przeciąganie drutu. Wire Drawing. H. Richards, Ma- 
chinery., t. 72, 1948, Nr 1852, str. 510 (5 str.). 

Jedynie kilka metali, jak Cu, Fe, Au, Ag, można 
przeciągać bez wyżarzania zmiękczajacego z tym za- 
strzeżeniem, że muszą być one bardzo czyste. Kąt 
oczka dla stali wysoko węglowych wynosi 120, dla 
miękkich 140, dla mosiądzu 150% dla Cu i Al 180—200. 
Oczka wykonuje się ze stali chromowej (C 2% i Cr12 
— 14%) z węglików spiekanych W, Ti, Mo. albo z -dia- 
mentu, Jako smarów używa się mydła, boraksu i róż- 
nego rodzaju olejów. Z.W. 


10 — 57 (0) PPH 7 49 
Szerokie zastosowanie karbowanege metalu. Textured 
Metals Find Wide Application. A. H. Allen, Steel, 
t. 122, 1948, Nr 21, str. 94 (5 str., 4 tab., 1 rys., 6 fot.). 

Opracowano 14 typów automatycznego karbowa- 

nia blach i taśm o różnym kształcie przy głębokości 
karbów od 1,270—8,130 mm, Przy metodzie tej moż- 
na karbować taśmy do 914 mm szerokości. Przez kar- 
bowanie wzrasta wytrzymałość taśmy. Znajduje ono 
szerokie zastosowanie w przemyśle zdobniczym, sa- 
mochodowym, lotniczym, nadaje się do różnego ro- 
dzaju radiatorów. Z.W. 
10 — 58 (o) PPH 7 49 
Napędy hydrauliczne dla zimnych wałcowni taśmy. 
Hydraulic Drives for Cold Strip Rolling Mills. Brit. 
Steelmaker, t. 14, 1948, Nr 8, str. 380 (2 str., 
1 rys.). 

Zastosowano napęd hydrauliczny dla układu 
quarto zimnej walcarki nawrotnej. Napęd składa się 
z jednego motoru prądu stałego i sześciu pomp regu- 
lowanych specjalnymi serwo-motorami. Tego rodzaju 
napęd zezwala na dokładne ustalenie szybkości wal- 
cowania oraz regulację naciągów. Z.W. 

10 — 59 (o) | PPH 7 449 


Projektowanie matryc. Forging Die Design. W. Nauju- 
cos. Tool Eng., t. 22, 1949, Nr 1, str. 17, (3 str., 
3 rys., 5 fot.). 

Zależnie od typu maszyny, do jakiej stosuje się 

matryce, zmieniają się jej wykroje oraz możliwości 
uzyskania odpowiednich kształtów. Przy projektowa- 
niu matrycy należy dokładnie zdawać sobie sprawę 
z warunków płynięcia metalu. Niekiedy należy przy- 
gotować całą serię matryc, by móc uzyskać żądany 
kształt. Bardzo. ważną rzeczą jest twardość materiału 
matrycy. Z.W. 
10 — 60 (o) PPH 7 49 
O elementarnej teorii plastycznych odkształceń. Je- 
szcze ob elementarnoj tieorii plasticzeskoj dieforma- 
cji. M. Storożew Wiest. Maszinostr. t, 28, 1948, 
Nr 9, str. 48 (1 str.) c. d. 

Uzupełnienie artykułu E. A, Popowa pt. „Oprie- 
dielenie deformirujuszczej sił pri sztampowkie*. Dro- 
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gą przyjęcia wartości średnich autor upraszcza wzory 
na obliczenie sił nacisku, Z.W. 


10 — 61 (o) PPH 7 49 
Równoległy rozwój dużych pras hydraulicznych w St. 
Zjedn. i Anglii. The Parallel Development of Heavy 
Safe-Contained Hydraulic Presses in the U.S.A. a. 
Great Britain, F. H. Tawler, Machinery, t. 74, 
1949, Nr 1891, str. 73, (6,5 str., 3 rys., 1 wykr., 6 fot.). 

Rozwój pras hydraulicznych opiera się na roz- 
woju odpowiednich szybkobieżnych pomp. W St. 
Zjedn. stosuje się pompę typu Hale-Shaw, rotacyjną 
o ilości obrotów 400—1,800 kgjcm?. Pompa ta pracuje 
przy maksymalnych ciśnieniach 211 kgjcm?. W Anglii 
zastosowano w ostatnich latach pompę szeregową, 
która może pracować przy ciśnieniach do 493,0 kg/cm2 
o mechanicznym współczynniku wydajności 96% 
i współczynniku objętościowym 97% przy pełnym ob- 
ciążeniu. Wadą jej są wysokie koszta specjalnych ło- 
żysk. Z.W. 


10 — 62 (o) PPH 7 49 
O plastyczności faz międzymetalicznych. O płasticz- 
nosti intermietalliczeskich faz. E. M, Sawickij DAN 
SSSR. t. 62, 1948, Nr 3, str. 349, (3 str, 2 wykr., 
2 fot.). 

Badano fazy międzymetaliczne, których wysoką 
twardość można wykorzystać. W bliskości temperatu- 
ry topienia, fazy te stają się plastyczne. Badano fazy 
w różnych stopach i wyciągnięto następujące wnioski: 
stopy metali, składające się tylko z jednej fazy, mają 
większą plastyczność przy wyższych temperaturach, 
stop złożony z kilku faz ma składniki o różnej twar- 
dości i różnie reaguje na podwyższenie temperatury; 
składniki, najtwardsze przy temperaturze pokojowej, 
miękną często silniej przy temperaturze wyższej. Fa- 
zy międzymetaliczne są odporniejsze na wyższą tem- 
peraturę. Należy przypuszczać, że następują zmiany 
jakościowe w siatkach, za czym przemawia pojawie- 
nie się nowych linii poślizgu i powstawanie odmian 
allotropowych. Badania nie wyjaśniają dostatecznie 
tych zjawisk, O.W. 


10 — 63 (ż) PPH 7 49 
Nowa gorąca walcownia taśmy. New Hot Strip Mill 
in Operation at Superior Steel Corp. Iron Steel 
Eng. t. 26, 1949, Nr 1, str. 134, (1,5 str., 1 fot.). 

Nowa walcownia stanowi dwie linie: wstępną 

i wykańczającą. Wstępną stanowi walcarka uniwer- 
salna trio 734,0 X 1020 mm napędzana motorem 2.000 
KM, 180 obr/min 2-200 synchronicy z  podkładnią 
2,3 : 1. Wykańczającą linię stanowi pięć klatek quarto 
w odstępach 4,50 m, Walce robocze pierwszych dwóch 
356,0 mm, w trzech następnych 324,8 mm: średnicy. 
Produkuje się taśmę o szerokości 101,6 mm — 508 mm, 
grubości 1,020. Z.W. 
10 — 64 (ż) PPH 7 49 
Produkcja taśmowa wierteł dla przemysłu naftowego. 
Assembly — Line Machining Used to Produce Rock 
Bits for Petr. Industry. G. E. Stedman. Steel. t. 123 
1948, Nr 1, str. 91, (2,5 str., 3 fot.). 

Zastosowano system taśmowy, zwiększając przez 
to wydatnie produkcję. Taśmowo wykonuje się spa- 
wanie poszczególnych części, obrabianie trzona wiert- 
ła, wytaczanie zębów i badania końcowe, Poza tym 
wszystkie urządzenia są całkowicie zmechanizowane. 
Ż.W. 

10 — 65 (ż) PPH 7 49 
Walcowanie profiłów periodycznych. Prokatka pierio- 


diczeskich profilej. P. Sewierelenko K. Amogoło: 
Stal, t. 8, 1948, Nr 11, str. 1005, (15 str, 2 tab., 
3 wykr.) 
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Przeprowadzono w Moskiewskim Instytucie Stali 
walcowanie. profilów typu spiralnego i jodełkowego. 
Do walcowania użyto klatki duo o średnicy walców 
150 mm ze stali. Wgłębienia na wałkach robiono zwy- 
kłą maszyną do zrywania. Otrzymano początkową 
temperaturę walcowania 900 C, końcową 870—850 C. 
Profilem wyjściowym był kwadrat 15 X 15 mm, ZW. 


10 — 66 (ż) PPH 7 49 
Hartowanie końców szyn przy temperaturach walco- 
wania. Zakałka koncow rielsow s prokatnogo nagrie- 
wa. W. G. Michejew. Stal, t. 8, 1948, Nr 9, str. 826 
(4 str., 4 tab., 2 rys., 1 wykr.). 


Hartowanie końców szyn w Kuźnieckim zakładzie 
odbywa się przy pomocy skrzynki o podwójnych 
ściankach z dopływem wody, natryskującej koniec 
szyn na długości 150 mm. Warstwa hartowana o twar- 
dości 300—375 jednostek Brinella wykazuje głębokość 
min, 4 mm i łagodną strefę przejściową W wyniku 
badań wpływu różnych sposobów obróbki cieplnej 
w zależności od składu chemicznego stali, temperatu- 
ry i czasu, ustalono optymalne warunki hartowania. 
Głębokość warstwy hartowanej i twardość zależą 
przede wszystkim od czasu trwania natrysku (12—45 
sek, a najlepiej 35—45 sek). w znacznie mniejszym 
stopniu od temperatury szyny (minimum 750 C) 
i składu chemicznego. Podano zdjęcia makro i mikro- 
struktur oraz twardość i udarność. B.K. 


Analiza o temacie pokrewnym: 4 — 35. 


11. OBRÓBKA CIEPLNA 


11 — 55 (o) PPH 7 49 
Metody ogrzewania pieców z regulowaną atmosferą. 
Heating Methods for Controlled Atmosphere Furna- 
ces. W. H. Holcroft. M. R. Larsen, Steel, t. 122, 1948, 
Nr 17, str. 100 (4 str., 1 tab., 2 wykr., 5 fot.). 


Piece o atmosferach regulowanych, używane do 

nawęglania gazem, równoczesnego nawęglania i azo- 
towania, żarzenia żeliwa ciągliwego itd., dzielą się 
pod względem ogrzewania na dwa rodzaje: muflowe 
i z promieniującymi rurami grzejnymi. Celem zapew- 
nienia prawidłowego przebiegu procesów, mufla po- 
winna być gazoszczelna, zabezpieczająca przed dostę- 
pem powietrza i spalin ogrzewających z zewnątrz. 
Mufle ze stopów ogniotrwałych są lepsze od cera- 
micznych. Najbardziej racjonalne są piece ogrzewane 
przy pomocy rur promieniujących ciepło w komorze 
roboczej, W tym ostatnim przypadku Koszty począt- 
kowe są niższe, zużycie energii mniejsze, a przy 
uszkodzeniu rury te mogą być łatwo i szybko wymie- 
nione w czasie pracy pieca. Mogą być ogrzewane ga- 
zem, ropą lub prądem elektrycznym. Opisano ich 
konstrukcję, działanie, konserwacje, zalety i ograni- 
czenia w zastosowaniu, B.K. 
11 — 56 (2) PPH 7 49 
Stale i ich obróbka. Steels and Their Treatment. N. N. 
Brown. Mach. Design, t. 20, 1948, Nr 11, str. 110, 
190 (9 str., 1 tab., 8 fot.). 


Omówiono podstawowe procesy obróbki cieplnej 
stali konstrukcyjnych i narzędziowych: usuwanie na- 
prężeń, wyżarzanie, normalizowanie, obróbki che- 
miczno-cieplne, hartowanie powierzchniowe i na 
wskroś. Przemysł maszynowy i motoryzacyjny jest 
najszerzej zainteresowany we wszystkich tych proce- 
sach i metodach obróbki cieplnej, z tego więc punktu 
widzenia dokonano przeglądu i zastosowania poszcze- 
gólnych metod, rozpatrując wybór najwłaściwszej, 


urządzenia, odpowiednie stale i osiągalne wyniki. 
Uwzględniono przy tym najnowsze osiągnięcia tech- 
niczne. B.K. 

11 — 57 (2) PPH 7 49 
Hartowanie narzędzi tnących prądem wysokiej czę- 
stotliwości. Tiechnołłogia zakałki rieżuszczego instru- 
mienta tokami wysokiej cziastoty. B. M, Askinazi, 
Stanki i Instr. t. 19, 1948, Nr 12, str. 12 (3,5 str., 
8 rys.). 

Obróbka cieplna prądem wysokiej częstotliwości 
zapewnia twardość krawędzi tnących i dobre wła- 
sności wytrzymałościowe narzędzi. Nie zachodzi przy 
tym wypaczanie oraz odwęglanie warstwy powierz- 
chniowej, a czas obróbki nie przekracza kilku sekund. 
Obróbkę przeprowadza się przy pomocy generatorów 
lampowych średniej mocy 30—80 kW, produkcji ra- 
dzieckiej. Ponieważ stal szybkotnąca nie znosi szyb- 
kiego nagrzewania, stosowano trój lub czterokrotne 
wyłączanie prądu. Druga trudność polegała na unik- 
nięciu nadtapiania krawędzi; w każdej seryjnej pro- 
dukcji należy przeto ustalić i podać odpowiednie wa- 
runki obróbki. Omówiono hartowanie gwintowników, 
rozwiertaków, narzynek, wierteł spiralnych, frezów, 


noży z nakładkami i matryc, oraz opisano urządzenia 


pomocnicze. B.K. 

11 — 58 (Ż) PPH 7 49 
Hartowanie żeliwa nagrzewanego prądem wysokiej 
częstotliwości. Zakałka czuduna s nagriewom, tokom 
wysokiej cziastoty. M. I. Szitow. Stankii Instr, 
t. 19, 1948, Nr 8, str. 23, (2,5 str., 6 tab., 1 rys., 4 
wykr., 1 ods.). 

Odporność na ścieranie żeliwnych elementów 

maszyn może być znacznie podwyższona przez po- 
wierzchniowe zahartowanie przy pomocy prądów 
wysokiej częstotliwości, Do tego celu nadaje się że- 
liwo szare, ciągliwe, perlityczne i stopowe. Części 
konstrukcyjne z szarego żeliwa, nienadające się do 
zwykłego hartowania, mogą być powierzchniowo 
utwardzone do 60 Re w miejscach narażonych na zu- 
życie. Osiąga się strukturę martenzytyczną z eutek- 
tyką fosforową i płytkami grafitu. Metodę tę można 
szeroko stosować przy budowie maszyn i uzyskać 
znaczne oszczędności. B.K. 
11 — 59 (Ż) PPH 7 49 
Gospodarka cieplna przy wyżarzaniu i hartowaniu, 
Waśrmewirtschaft beim Gliihen und Härten. E. Neu- 
häuser, Stahl u. Eisen., t. 66/67, 1947, Nr 21/22, 
str. 351 (4 str., 2 tab., 1 rys., 3 wykr., 1 ods.). 

Przy pomocy minimalnych środków i bez więk- 

szych kłopotów można w wielu wypadkach uspraw- 
nić i polepszyć pracę pieców do wyżarzania i harto- 
wania. Na licznych przykładach warsztatowych po- 
dano przyczyny zwiększonego zapotrzebowania cie- 
pła, wykazano ilości zużytej energii cieplnej i wiel- 
kość powstających strat. Dogodne zorganizowanie 
pracy sprzyja racjonalnemu wykorzystaniu energii. 
Godne uwagi jest połączenie pieca do hartowania 
z kąpielą solną. B.K. 
11 — 60 (ż) PPH 7 49 
Nawęglanie gazem miejskim, Gas Carburising with 
Town's Gas. M. L. Becker E. Ineson, D. S. Laidler. 
Metallurgia, t. 38, 1948, Nr 224, str. 91, (3 str., 
5 mikfot.). 

Polemika na temat nawęglania gazem. Surowy 
gaz miejski w większości zastosowań nie jest zada- 
walający, chociaż niektóre gazownie wytwarzaią gaz 
odpowiedni do najprostszych celów. Na ogół zachodzi 
konieczność specjalnego przygotowania gazu i usu- 
nięcia CO», O», H2O, siarki, oraz dodania węglówo- 
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dorów. Na usuwanie szkodliwych domieszek istnieje 
kilka patentów firmy Wild Barfield. Celem zwiększe- 
nia zdolności nawęglania, najlepiej jest dodawać me- 
tanu, jednak wobec trudności technicznych stosuje się 
butan. Ważny jest również wymuszony obieg gazu, 
chociaż jest to problem trudny, gdyż wentylator mo- 
że pracować najlepiej przy temperaturze do 750C, 


nawęglanie zaś nieraz należy przeprowadzić przy 
925C. BIKI 
11 — 61 () PPH 7 49 


Skrócenie czasu wyżarzania żeliwa. Reduces Annea- 
ling Cycle. U. W. Smith. Am. Foundryman, 
t. 14, 1948, Nr 4, str. 52 (2 str., 1 tab., 1 rys., 3 fot.). 

Wydajność pieca do wyżarzania żeliwa zależy od 
zużycia paliwa, czasu podgrzewania i trwania cyklu 
operacyjnego. Czynniki te natomiast w znacznej mie- 
rze zależą od dobrej izolacji pieca. Przebudowa pieca 
do żarzenia żełiwa ciagliwego przy użyciu lepszych 
materiałów ogniotrwałych spowodowała skrócenie 
czasu operacji ze 120 do 72 godzin. Dobre wyniki 
skłoniły jeden z zakładów do przebudowy w ten spo- 
sób całej baterii pieców. B.K. 


11 — 62 (ż) PPH 7 49 
Wyżarzanie żeliwa w atmosferze wodoru. The 
Annealing of Cast Iron in Hydrogen. J. Bernstein. J. 
Iron Steel Inst., t. 159, 1948, Nr 1, str. 11 (7 str., 
3 rys., 11 mikfot., 10 ods.). 

Badano odwęglanie białej surówki przez wyża- 
rzanie jej w atmosferze wodoru oczyszczanego kata- 
litycznie i osuszanego oraz wodoru mokrego. Stwier- 
dzono, że w czasie wyżarzania przy temperaturach 
pomiędzy 850 a 1050C następuje pewne nieznaczne 
odwęglenie. Przy czasach wyżarzania do 100 godz. 
następuje również osadzenie sie warstwy grafitu 
w pobliżu powierzchni metalu. Dalsze wyżarzanie po- 
woduje usunięcie tej warstwy. Stwierdzono, że suchy 
wodór stabilizuje węgliki w surówkach białych. Ba- 
dano również struktury grafitu nodularnego. Odwę- 
glanie białej surówki w mokrym wodorze przebiega, 
jak w dwutlenku węgla. Wyżarzanie surówki szarej 
w atmosferze wodoru mokrego jest procesem skom- 


plikowanym, a struktury uzyskane są bardzo zło- 
żone. W.R. 
11 — 63 (ż) PPH 7 49 


Obróbka cieplna prętów ze stali stopowej o szesna- 
stometrewej długości. Heat Treating 54 Foot Alloy 
Bars. F. H. Bremmer. Steel, t. 122, 1948, Nr 14, str. 
77 (3 str., 2 fot.). 

Opisano urządzenie do obróbki cieplnej łączni- 

ków ze stali chromomolibdenowej o dużych średni- 
cach i długościach do 16 m, z kołnierzami. Łączniki 
te ulepsza się cieplnie, przy czym obok pożądanych 
własności wytrzymałościowych konieczne jest zacho- 
wanie dokładnie prostego kształtu. Urządzenie skła- 
da się z pieca z wysuwanym trzonem, specjalnego 
uchwytu z szeregiem haków, przystosowanych do 
umieszczenia pięciu prętów jednocześnie i z wanny 
olejowej 18 m długości, wyposażonej w prowadnice, 
mieszadła i chłodnice. B.K. 
11 — 64 ((ż) PPH 7 49 
Opóźnione  oziębianie oedlewów przy hartowaniu. 
Delayed Quench for Steel Castings, S. L, Gertsman, 
Canad. Met, t. 11, 1948, Nr 9, str. 17, (71/2 str., 
8 tab., 5 wykr., 3 fot., 4 mikfot., 2 ods.). 

Hartowanie odlewów stalowych stosuje się rzad- 
ko ze wzgledu na możliwości powstawania pęknięć. 
Obszerna praca przeprowadzona w jednej z kana- 
dyjskich odlewni wykazała, że można osiągnąć 
znaczne korzyści i wysokie własności wytrzymało- 
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ściowe odlewów stalowych o składzie: C — ok. 0,4%, 
Mn — 0,8% i Si — 0,3% przez ulepszenie cieplne. 


Obszerne doświadczenia przeprowadzone na odlewach 
części o wadze 5—20 kg, doprowadziły do opracowa- 
nia następującego przepisu: odlewy należy wygrze- 
wać przez 34% godz. przy temperaturze ok. 955C, 
następnie chłodzić w spokojnym powietrzu do ok. 
750 C, po czym oziębiać w ciepłej wodzie (50—60 C), 
w ciągu 85 sek. Gorące jeszcze odlewy sa natych- 
miast odpuszczane przez 3% godz, przy 665 C. Okres 
chłodzenia w powietrzu pomiędzy temperaturą 955 
a 750 C, nazywany okresem opóźnienia, ma na celu 
hartowanie przy możliwie najwyższej temperaturze. 
B.K. 


11 — 65 (ż) PPH 7 49 
Obróbka cieplna w atrmaosferach regulowanych. Heat 
Treatment in Controled Atmospheres. Iron and 
Coal, t. 156, 1948, Nr 4178, str. 747 (3 str., 1 rys., 
1 wykr.). 

Przy stosowaniu atmosfer regulowanych możliwe 
są trzy grupy reakcji chemicznych: 1) atmosfery 
z metalem, przy czym tworzy się związek i inny gaz, 
np. reakcja żelaza i pary wadnej wytwarza tlenek me- 
talu i wodór, 2) składnika metalu z gazem np. odwę- 
glanie stali przez CO» i 3) gdy wszystkie ciała reagu- 
jące są gazami np. reakcje dwutlenku węgla z wodo- 
rem. Istnieją 3 podstawowe źródła atmosfer regulowa- 
nych: amoniak, gazy węglowodorowe i węgiel drzewny. 
Obszernie potraktowano kwestie odwęglania stali dzia- 
łaniem COs i pary wodnej, przytoczono krzywe równo- 
wagi dla stali o różnych zawartościach węgla. Omó- 
wiono obróbkę cieplną stali nisko i wysokowęglowych, 
stopowych i żeliwa ciągliwego w atmosferach regu- 
lowanych B.K. 


11 — 66 (ż) PPH 7 49 
Kruchości odpuszczania stali weglowych. Temper 
Brittleness of Plain Carbon Steels. L. D. Jaffe, D. 
C. Buffum. Met. Techn., t 15, 1948, Nr 8, str. 2482 
(6 str., 1 tab., 4 wykr., 13 ods.). 

Kryterium wrażliwości stali na kruchość od- 
puszczania polegało dawniej na porównaniu udarno- 
ści przy temperaturze pokojowej. Na tej podstawie 
powstały poglądy, że stale węglowe sa odporne na 
kruchość odpuszczania. W ciągu ostatnich lat zwró- 
cono uwagę na niedokładność przyjętych dotychczas 
zasad i wynikające stąd błędy, oraz przyjęto nastę- 
pujące metody badania: zachowano metody obróbki 
cieplnej, tj. szybkie lub powolne chłodzenie z zakresu 
temperatur odpuszczania, lecz, zamiast prób udar- 
nościowych przeprowadzonych przy temperaturach 
pokojowych, przyjęto szerszy zakres temperatury, 
obejmującej przejście od ciągliwego do kruchego zła- 
mania. Stwierdzono, że zakres temperatur przejścio- 
wych stali węglowych leży niżej, niż stali stopowych, 
że stale te wykazują kruchość odpuszczania i nie za- 
pobiega jej najbardziej gwałtowne chodzenie; do- 
datki stopowe w stalach węglowych przeciwdziałają 
kruchości odpuszczania. B.K. 


11 — 67 (ż) PPH 7 49 
Nagrzewanie metali prądem szybkozmiennym i pło- 
mieniem gazowym. Heating Metals by Induction on 
High Speed Gas Methods. H. R. Clauser. Mat. 
Meth., t. 28, 1948, Nr 1, str. 55 (5 str., 4 fot., 2 ods.). 

Każda z metod nagrzewania: prądem wysokiej 
częstotliwości i płomieniem  gazowo-tlenowym ma 
swoje możliwości i ograniczenia i musi być rozwa- 


żana przy poszczególnym zastosowaniu. W jakości 
obrabianej. powierzchni niema zasadniczej różnicy. 
' Prąd indukcyjny pozwala teoretycznie na dowolne 
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regulowanie głębokości nagrzewanej warstwy od 0,1 
mm do nagrzewania na wskroś, pozwala na obróbkę 
wewnętrznych powierzchni o średnicach 25 do 375 
mm, nadaje się lepiej do powierzchni o regularnych 
kształtach, chociaż może być stowany do przedmio- 
tów nieregularnych, przy odpowiednim dostosowaniu 
cewek grzewczych. Natomiast płomieniem gazowym 
nie można nagrzać do temperatury hartowania war- 
stwy cieńszej od 3 mm, Metoda ta nie nadaje się do 
obróbki powierzchni wewnetrznych. Do obróbki 
przedmiotów o kształtach nieregularnych mogą być 
jednak dostosowane specjalne palniki ceramiczne. 
Koszty instalacyjne nagrzewania płomieniem są niż- 
sze, niż przy prądach indukcyjnych, koszty produk- 
cyjne nagrzewania płomieniem również raczej niższe, 
należy jednak uwzględnić lokalne różnice cen gazów 
i prądu elektrycznego B.K. 


Analizy o tematach pokrewnych: 3—54, 9—110. 


12. METALURGIA PROSZKÓW 


12 — 41 (o) PPH 7 49 
Wyrób tworzyw magnetycznych z prasowanych ma- 
teriałów proszkowych. Manufacture of Magnetic from 
Compressed Powdered Materials. Pat. Wyt., 604. 
169/170. Met. Powder. Rep., t. 3, 1948, Nr 4, str. 
57 (% str.). 

Podano sposób fabrykacji rdzeni do obwodów 
wysokiej częstotliwości z proszku  Mo-Permalloy 
z dodatkiem zolu krzemkowego, wodorotlenku ma- 
gnezu i dwutlenku tytanu. Rdzenie takie wykazują 
niskie straty histerezy. B.R. 


12 — 42 (o) PPH 7 49 
Obróbka matryc z twardego metalu, Carbide Die 
Maintenance. P. Grodziński i R. Saxton. Metal- 


lurgia, t. 39, 1948, Nr 230, str. 96 (1 str.). 


Omówiono gradacje proszku diamentowego, sto- 
sowanego do polerowania matryc z twardego metalu 
No No 0—6 wg norm amerykańskich. W.R. 


12 — 43 (o) PPH 7 49 
Metalurgia proszków. Powder Metallurgy. W. W. 
Beaver, Met. Rev, t. 22, 1949, nr 1, str. (372 str., 
1 fot.). 

Miesięczna produkcja artykułów z proszku że- 
laza wynosiła w roku 1946 około 150 ton. Szczególny 
postęp zauważyć można w produkcji stopów poro- 
watych i węglików spiekanych . Duże zastosowanie 
w technice mają również niespiekane proszki me- 
tali. Artykuł omawia technologię metalurgii prosz- 
ków. W.R. 


12 — 44 (o) PPH 7 49 
Tworzywa cierne z proszków metali, Powdered-Metal 
Friction Material. F. Lowey. Mech. Eng, t. 70, 
1948, Nr 11, str. 869 (7 str., 4 tab., 14 rys.). 


Spiekane tworzywa cierne zawierają proszki ne- 
tali takich, jak Cu, Fe, Pb, Sn, oraz proszki metaloi- 
dów, C (grafit) i Si. Elementy cierne (gotowe) są z za- 
sady bimetaliczne, gdyż ze względu na niskie wła- 
sności wytrzymałościowe tworzywa ciernego stosuje 
się dla wzmocnienia płytki lub pierścienie ze stali 
niskowęglowej. Załety spiekanych tworzyw ciernych 
polegają na: większej odporności na ścieranie, możli- 
wościach pracy przy stosunkowo wysokich tempe- 
raturach, małym wahaniu współczynnika tarcia w za- 
leżności od ciśnienia, temperatury i innych. Arty- 
kuł podaje w dalszym ciągu liczne przykłady zasto- 
sowania takich tworzyw wraz z odnośnymi rysunka- 
mi konstrukcyjnymi. W.R. 
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12 — 45 (o) PPH 7 49 
Spiekanie proszków metali. The Sintering of Metal 
Powders. R. Telmage. Ind. Heating, t. 15, 1948, 
Nr 12, str. 2098, (634 str.), 

Poza licznymi tworzywami, które muszą być 
otrzymane metodą metalurgii proszków, metodą tą 
wytwarza się również żelazne, mosiężne i miedziane 
części maszyn. Prasowaniie proszków odpowiednich 
metali odbywa się na automatycznych prasach o wy- 
dajności 500—12000 operacji prasowania na godzi- 
nę. Piece ciągłe do spiekania prasówek, zazwyczaj 
typu taśmowego,, dozwalają na 45-minutowy okres 
spiekania w strefie gorącej pieca. Temperatura spie- 
kania leży zazwyczaj powyżej % bezwzględnej tem- 
peratury topliwości metali spiekanych. Spiekanie od- 
bywać się musi w różny sposób w zależności od tego, 
czy składniki mieszaniny spiekanych proszków wto- 
rzą, czy też nie tworzą stopów. W.R. 


12 — 46 (ż) PPH 7 49 
Prasowanie proszków żelaza, Compacting of Iron 
Powders. Iron Age, t. 162, 1948, Nr 22, str. 96 (3 
str., 4 tab., 2 wykr.). 

W artykule zebrane zostały pokrótce doświad- 
czenia nad prasowaniem proszków żelaza, przepro- 
wadzone w Niemczech. Omówiono wpływ wielkości 
ziaren proszku i wstępnej jego obróbki na możliwie 


najniższe ciśnienie prasowania, oraz gęstość i wy- 
trzymałość spieków. W.R. 
12 — 47 (ż) PPH 7 49 


Magnesy trwałe z proszków. Permanent Magnets 
from Powders. R. A. Hetzing, Iron Coal Trades 
Rev., t. 157, 1948, Nr 4216, str. 1474 (1 str., 7 ods.). 

Obok znanych już ogólnie magnesów spiekanych 
Alnico wytwarza się obecnie we Francji magnesy 
trwałe nowego typu z koloidalnych proszków Fe 
i Fe—Co. Dodatek (1—1,5%) CaO lub MgO polepsza 
znacznie własności. R.B. 


12 — 48 (ż) PPH 7 49 
Spiekane stale manganowe i  chromo-manganowe. 
Gesinderte Mangan und Chrom-Manganstahle. F. Ba- 
nesarsky i R. Kieffer Oster. Chem. Zeit. t, 49, 
1948, Nr 10/11, str. 189 (t/s str.). 

Po udanych próbach otrzymywania stali chromo- 
wych na drodze metalurgii proszków przeprowadza 
się obecnie doświadczenia nad spiekaniem stali man- 
ganowych i chromomanganowych nisko i wysokosto- 
powych. Wyniki sa dobre. R.B. 


12 — 49 (n) PPH 7 49 
Wyrób plastycznego toru. Manufacture of Ductile 
Thorium. W. Espe, Powder Met. Bull. t. 4, 1949, 
NSS. sStR-1741(1347 str. Z06dS)): 


Tor wytwarza się wyłącznie metodą. metalurgii 
proszków. Proszek toru otrzymuje się przez redukcję 
tlenku przy pomocy wapnia. Proszek o wielkości 
ziarna mniejszej od 0,06 mm prasuje się pod ciśnie- 
niem ok. 3,5 t/cm?, a następnie spieka sie przy tem- 
peraturze 1320—1360 C w próżni. Spieczone pręty 
poddaje się przeróbce plastycznej i obróbce wióro- 
wej. W.R. 


12 — 50 (n) PPH 7 49 
Odzysk diamentów z koron świdrów. Diamond Reco- 
very from Drill Crowns Iron Coal Trades 
Rev., t. 157, 1948, Nr 4208, str. 1026 (1 str.). 
Metoda polega na rozpuszczaniu przy pomocy 
kwasu azotowego lub wody królewskiej metalu lub 
stopu wiążącego drobne ziarna diamentu. W wielu 
przypadkach taki proces nie da się przeprowadzić 
i wówczas należy zastosować elektrochemiczne roz- 
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puszczenie osnowy, przy czym korona świdra jest sze wykorzystanie obrabiarek i znaczne oszczędno- 
anodą, a elektrolitem roztwór soli metali. W.R. ści, AWIR. 

12 — 51 (n) PPH 7 49 i 
. . . . A i r" ; -Ji i 
Proszki metali nieżelaznych. Nonferrous Metal Pow- ust) D GEANE S ESAS 
der. D. Bradley, Prod. Eng., t. 19, 1948, Nr 9, str. s 
EORR Moire 13. OBRÓBKA MECHANICZNA 
13 — 27 (o) PPH 7 49 


Proszki mosiądzu dzielą się na strzępiaste i ku- 
liste. Proszki strzępiaste stosowane są w normalnych 
procesach metalurgii proszków na części maszyn. 
Proszki kuliste stosuje się tam, gdzie wymagana jest 
kontrolowana porowatość, a więc np. na filtry. Pra- 
sówki z proszków kulistych są znacznie mniej wy- 
trzymałe. Dodatek fosforu do tych proszków obniża 
optymalną temperaturę spiekania. Proszki miedzi 
uzyskane metodą rozpylania są kształtu kulistego 
i wyrabia się je w dwu gatunkach: o normalnej za- 
wartości tlenu i o niskiej zawartości tlenu z dodat- 
kiem fosforu. Proszek rozbylonego cynku ma budo- 
wę strzępiastą. Proszek rozpylonego brazu posiada 
kształt kulisty, o ile zawiera fosfor, a bez fosforu 
kształt strzępiasty, lepiej nadający się do prasowa- 
nia. W.R. 


i2 — 52 (n) PPH 7 49 
Części nieżelazne z proszków metali. Nonferrous 
Powdered Metal Parts, D. Bradley. Prod. Eng. t. 
19, 1948, Nr 10, str. 107, (5 str., 21 rys., 9 fot.). 


Omówiono różne części maszyn spiekane z prosz- 
ków metali nieżelaznych oraz korzyści, jakie daje 
metalurgia proszków w każdym poszczególnym za- 
stosowaniu. Omówiono: przekaźniki do motorów spa- 
linowych ze stykami wolframowymi, samosmarujące 
koła zębate, zapadki i złącza, łożyskowe pierścienie 
uszczelniające i smarujące, zębate koła zapadkowe 
oraz inne kształtki no. oprawki do szkieł suwaków 
logarytmicznych, gdzie zastosowanie metalurgii prosz- 
ków, jako metody produkcji, dało poważne oszczę- 
dności i korzyści w jakości tworzywa. W.R. 


12 — 53 (n) PPH 7 49 
Struktura i własności stopów zawierających tantal 
i nieb. The Constitution and Properties of Alloys 
Containing Tantalum and Columbium. FR. Meyers, 
Metallurgia, t. 39, 1948, Nr 230, str. 57 (6% str., 
L tab. 11 wykr., 67 ods.). 


Podano zastosowanie tantalu i niobu do twardych 
spieków. Omówiono i podano wykresy układów po- 
dwójnych tantal-węgiel, tantal-żelazo, żelazo-niob, 
tantal-kobalt i kobalt-niob, nikiel-tantal, nikiel-niob. 
Zestawiono własności znanych stopów podwójnych 
tantal-Me, i niob-Me, Wiadomości o tych stopach są 
jednak dość skromne i obejmują głównie stopy 
C—MO—W + Ta (Nb większość) oraz Co—Fe—Mo— 
Ni—W--Ta. W. R. 


12 — 54 (n) PPH 7 49 
Zastosowanie spiekanych weęeglików do obróbki wió- 
rewej lekkich stopów. Lvutilisation des Metalliques 
dans le Tournage des Alliages legers. A. Pernollet 
i R, Schweyckart. Rev. Alum. 1948, Nr 149, str. 343 
(10 str., 4 tab., 15 rys.). 

Artykuł podaje znane metody wytwarzania na- 
kładek do narzędzi skrawajacych ze spiekanych wę- 
glików i ich własności. Powody zastosowania noży to- 
karskich ze spiekanych węglików do obróbki lekkich 
stopów są podobne do powodów  skłaniających do 
użycia ich przy obróbce stali czy żeliwa. Najlepiej ze 
wszystkich gatunków weglików  spiekanych nadaje 
się do obróbki stopów lekkich typ Hi o zawartości 
54 WC i 6% Co. Zastosowanie weglików spiekanych 


do obróbki lekkich stopów pozwala na znacznie więk-, 


Właściwości robót frezarskich wg Kkopiału, Osobienno- 
sti kopirowalno frieziernych rabot. N. Niberg. Stan- 
kadinin ste, t./20719494 NTH str. 48; (29str., dotab., 
6 rysS.). 

Autor dąży do ustalenia optymalnych warunków 
ruchu osi freza i optymalnych wartości stałych pa- 
rametrów dla rozmaitego rodzaju urządzeń do frezo- 
wania wg kopiału. W wielu wypadkach obróbki za- 
rysów otwartych wielkość posuwu na jeden ząb fre- 
za ulega w czasie frezowania znacznym wahaniom, 
co odbija się ujemnie na wydajności skrawania. 
Krzywki frezowane w pełnym materiale należy ob- 
rabiać przy zachowaniu stałej szybkości freza. Przy 
obróbce krzywek o małym promieniu krzywizny za- 
leca się używanie frezów o małej średnicy. H.Z. 


13 — 28 (o) PPH 7 49 
Wewnętrzny rezonans jedną z przyczyn sprzyjają- 
cych powstawaniu drgań przy mechanicznej obróbce. 
Wnutriennij riezonans — odna iz priczin, sposobstwu- 
juszczich pojawłenju wibracij pri obrabotkie na stan- 
kach. Stanki i Instr, t. 20, 1949, Nr 1, str. 20, 
(2% str., 1 tab. 2 rys., 5 ods.). 

Autor omawia powody powstawania w czasie ob- 
róbki drgań, klasyfikując je z punktu widzenia fi- 
zycznego. Przy określonym stosunku długości obra- 
bianego przedmiotu lub uchwytu i jego średnicy, ob- 
serwujemy początek drgań. Zjawisko to zachodzi 
przy obróbce na różnych obrabiarkach i przy różnych 
szybkościach i posuwach skrawania. Podano metodę 
i przykłady teoretycznych obliczeń drgań oraz dane 
liczbowe zabrane na podstawie obserwacji praktycz- 
nych. H.Z. 


13 — 29 (o) PPH 7 49 
Frezarka do nacinania dokładnych ślimacznie, Zubo- 
frieziernyj stanok dla pariezanija tocznych czerwiacz- 
nych koliez. W. Efremow. Stanki i Instr, t. 20, 
1949, Nr 3, str. 24 (1 str., 1 rys.). 

Opisana frezarka pozwala na wykonanie zębów 
ślimacznic z błędem podziału 30“. Dokładność apa- 
ratu podziałowego. wynosi 15“. Ilość cześci mechaniz- 
mu, przenoszacego ruch z wrzeciona frezarki na Śli- 
mak stołu, została zredukowana do minimum. Dużą 


dokładność podziału osiągnięto przez wbudowanie 
pierścienia korygującego. H.Z. 
13 — 30 (o) PPH 7 49 


Skek zebów pił. Szag zubiew pił. P. Skworeow. 
Stanki i Instr. t. 20, 1949, Nr 4, str. 26, (1 Str., 
2 TYS). 

Skok zebów piły jest zależny od wysokości prze- 
cinanego materiału, wielkości posuwu i rodzaju ob- 
rabianego materiału, Nieprzekraczanie dopuszczalnego 
maksymalnego skoku zębów zapewnia spokojną pra- 
cę piły. Minimalny skok jest ograniczony objętością 
wiórów, które muszą się zmieścić we wgłębieniach 
między zebami. Artykuł zawiera dane do obliczania 
skoku zębów pił. H.Z. 


13 — 81 (o) PPH 7 49 
Podstawowe zagadnienia konstruowania przyrządów 
do kontroli wymiarów w budowie maszyn. Osnow- 
nyje woprosy konstruirowanija priborow dla kon- 
trolja razmierow w maszinostrojenii. I. Gorobeckij. 
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Stanki i Instr., t. 20, 1949, Nr 1, str. 16, (2 str., 
7 rys., 2 ods.). 

Istnieje znaczna ilość typów  jednoskalowych 
przyrządów do pomiarów długości o zbliżonych wła- 
snościach metrologicznych. Zbyt duża ilość rodzajów 
powoduje zmniejszenie serii produkowanych przy- 
rządów i wzrost ich kosztu. W wieloskalowych przy- 
rządach część wspólna mechanizmu jest wykorzysta- 
na do otrzymania jednoczesnych wskazań na kilku 
skalach przy zastosowaniu kilku metod pomiarów. 
Takie rozwiązanie pozwala na połaczenie w jednym 
przyrządzie wskaźnikowego z granicznym, jednocze- 
sny pomiar w tym samym miejscu kilku metodami 
i zmniejszenie ilości typów przyrządów pomiarowych. 
Podano przykłady rozwiązań konstrukcyjnych i za- 
stosowań wieloskalowych przyrządów. H.Z. 


13 — 32 (o) PPH 7 49 
Pompa nowego typu do cieczy chłodzących na to- 
karniach. Neuartige Kiihlmittelpumpe für Drehbanke. 
W. Schwarzwalder. Werk. Betr., t. 81, 1948, Nr 2, 
str. 38, (4 str, 1 rys.). 

Opisano konstrukcję pompki tłokowej, używanej 
do chłodzenia na tokarniach. Tłok pompki jest docis- 
kany sprężyną do mimośrodu. Obracający się mimo- 
śród i nacisk sprężyny nadają tłokowi ruch zwrotny. 
Pompka jest zaopatrzona w dwazawory kulkowe i u- 
rządzenia przelewowe do regulacji ilości cieczy chło- 
dzącej. Dzięki dużej ilości obrotów struga cieczy jest 
praktycznie ciągła. H.Z. 


13 — 33 (o) PPH 7 49 
Przyrząd do nacinania przekładni zębatych o nieokrą- 
giym kształcie. Prisposoblenije dla nariezanija nie- 
krugłych szestierien. A. Jakowlew, Stanki i Instr, 
TLIA 1048, Nv” 127 Ser wA str" Erys 1" £ÓL.) 

Opisano przyrząd do frezowania zewnętrznego 
kształtu i nacinania zebów wycinków zebatych nie- 
okrągłych. Podano przebieg ustawienia przyrządu 
i wykonania obróbki przy użyciu frezów moduło- 
wych. Przyrząd ten jest przeznaczony do produkcji 
małoseryjnej i doświadczalnej. H.Z. 


13 — 34 (0) PPH 7 49 
„Szewingowanie* ślimacznic e dużych modułach. 
Szewingowanije czerwiacznych koles krupnych mo- 
dulej. A. Anikienko i K. Małyszkin,Stanki i Instr, 
t. 19, 1948, Nr 12, str. 20, (1 str., 1 rys.). 


Ślimacznice, obrobione frezami ślimakowymi, po- 
siadają zwykle niedostatecznie gładką powierzchnię 
i usterki kształtu zębów, co powoduje często koniecz- 
ność stosowania dodatkowej ręcznej obróbki przy 
montażu. Podano konstrukcję, wymiary, tolerancję 
i przebieg wykonania freza do „szewingowania* Śli- 
macznic. Metoda ta pozwala na usunięcie usterek, ja- 
kie występują przy zwykłym frezowaniu. Opisane na- 
rzędzie ma kształt zbliżony do freza ślimakowego. Na 
długości jednego skoku linii śrubowej freza mieści się 
sto zębów, a cały frez o średnicy © 166mm, ma na- 
ciętych 500 zębów. Wykonanie tych zebów stanowiło 
największą trudność przy obróbce freza. H.Z. 


13 — 35 (ż) PPH 7 49 
Metody przyspieszonego badania lanej stali szybko- 
tnącej. Mietody uskoriennogo ispytanija litoj bystro- 
rieżuszczej stali. I. Uszewskij, Stanki i Instr. t.19, 
1948, Nr 12, str. 19 (% str., 2 tab.). , 

Podano dwie skrócone metody porównawczego 
badania skrawalności noży lanych i kutych, wykona- 
nych ze stali szybkotnącej. Pierwsza z nich, stosowa- 
na w instytutach badawczych, polega na porównywa- 
niu straty na wadze noży i wagi wiórów przy tocze- 
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niu nożem lanym i kutym. Próba jest prowadzona 
tak długo, dopóki waga noża nie zmniejszy się o 0,002 
grama. Noże lane ze stali szybkotnącej o zawartości 
0,7% C posiadają tą samą odporność na zużycie, jak 
i kute, a przy 1,1 do 1,2% C wyższą. Druga metoda 
nadaje się do kontroli stali. Polega ona na mierzeniu 
statycznej kruchości hartowanych próbek ze stali la- 
nej i porównywaniu jej z kruchością stali kutej. H.Z. 


13 — 86 (1) PPH 7 49 
Frezy czołowe i warunki skrawania przy bardzo szyb- 
kiej obróbce siluminu. Torcewyje friezy i rieżimy rie- 
zania dla skorostnoj obrabotki siłumina. N. Wino- 
gradow, N. Dmitriew. Stanki i Instr., t. 19, 1948, 
NE 12, SIT, TU, (ZSL. 5 lal. O owyMkiJ. 

Podano wyniki badania wpływu geometrycznych 
parametrów freza na jego trwałość przy obróbce si- 
luminu. Ustalono zależności zachodzące pomiędzy 
szybkością skrawania, trwałością freza, posuwem i głę- 
bokością skrawania. Artykuł zawiera praktyczne 
wskazówki, dotyczące geometrii freza i szybkości 
skrawania w zależności od posuwu i głebokości. Za- 
lecane przez autora szybkości skrawania przy frezo- 
waniu siluminu wynoszą 758—2575 m/min. H.Z. 


Analizy o tematach pokrewnych: 9—99 (o); 8—42 
(2); 7—64; 8—46. 


14. OCZYSZCZANIE I! WYTRAWIANIE 
POWIERZCHNI 


14 — 39 (o) PPH 7 49 
Utrzymanie wnętrz pracowni galwanicznych, Mainte- 
nance in the Plating Room. R. B. Saltonstal. Pla- 
ting., t. 36, 1949, Nr 1, str. 34, (4 str.). 

Podano szereg praktycznych wskazówek, jak na- 
leży utrzymywać aparaturę elektryczną głównie sil- 
niki, generatory, prostowniki, aparaturę pomiarową 
oraz mechaniczną, jak: urządzenia transportowe, mie- 
szadła, dzwony do platerowania i pompy. Położono 
nacisk na czystość, dobrą wentylację pomieszczeń o- 
raz dobór niekorodującego materiału na aparaturę. 
M.P. 


14 — 40 (o) PPH 7 49 
Nowoczesny proces metalizacji natryskowej. Metal 
Spraying — A Modern Production Process. A, E. Ry- 
lander. Tool. Eng, t. 21, 1948, Nr 5, str. 25, (2 str., 
1 rys., 4 fot., 1 mikfot.), 

Omówiono zalety stosowania metody natryskowej. 
Podano schemat budowy pistoletu „Metco“ oraz sze- 
reg przykładów, w których natryskiwanie daje dobre 
rezultaty. R.B. 


14 — 41 (Ż) PPH 7 49 
Wykańczanie powierzchni stali nierdzewnych. Sur- 
face Finishing of Stainless Steels. K. M. Huston, 
Pląting., t. 35, 1948, Nr_11str. 1108,.(6.5ir., 2.tabe 
1 fot.). 

Podano składy chemiczne zasadniczych. typów 
stali niehartujących: hartujących (martenzytycznych) 
i niehartujących  (ferrytycznych i austenitycznych) 
zaznaczając, że w procesach oczyszczania i wytrawania 
powierzchni każdy znich musibyć traktowany w spo- 
sób jemu właściwy. Podano praktyczne dane odnośnie 
procesów: pasywowania, oczyszczania powierzchni 
drogą piaskowania, korundowania, wytrawiania che- 
micznego w kwasach nieorganicznych, stopionych so- 
lach i rozpuszczalnikach organicznych, oraz sposoby 
chronienia wykończonej powierzchni.  Szczegółowiej 
omówiono metody barwienia, elektrolitycznego plate- 
rowania oraz polerowania stali. M.P, 
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14 — 42 (ż) PPH 7 49 
Usuwanie zgorzeliny stopionymi Ssolami w procesie „Ef- 
co-Virgo', Molten Salt Descaling by the Efco-Virgo Pro- 
cess, J. A. Monks i J. Mc Mullen. A.I.M. Metal- 
lurgia, t. 38, 1948, Nr 228, str. 311, (4 str., 3 rys., 
3 fot.). 

W procesie Efco-Virgo usuwa się zgorzelinę z blach 
ze stali nierdzewnej przez zanurzanie do kąpieli sto- 
pionych soli. Kąpiel składa się z wodorotlenku sodo- 
wego z dodatkiem substancji aktywnych, które zmie- 
niają tlenki na powierzchni metalu na rozpuszczalne 
w roztworach rozcieńczonych kwasów. Blachę po wy- 
jęciu z kąpieli solnej (o temperaturze 480—540 C) 
płucze się wodą i wprowadza do 10%-towego HCI, 
przy czym znowu opłukuje sie wodą. Opisano jeden 
z zakładów pracujących tą metodą. J.F. 


15. SPAWANIE I INNE SPOSOBY ŁĄCZENIA 
METALI 


15 — 49 (o) PPH 7 49 
Bardzo szybkie rejestrowanie zjawisk przy spawaniu 
łukowym. High Speed Recording of Arc Welding Phe- 
nomena, L. H. Okton, J. C. Meedham, Welding. 


Omówiono metodę fotograficzna badania zjawisk 
zachodzących przy spawaniu łukowym. Stwierdzono, 
że szybkość filmowania 3000 zdjęć sek. jest za mała, 
aby uchwycić moment zwarcia, Podano opis aparatu 
do zdjęć E.R.A. BJ. 


15 — 50 (o) PPH 7 49 
Punktowe spawanie łukowe w atmosferze gazu obo- 
jętnego. Inert Gas-Shielded Arc Spot-Welding. F. J. 
Pilia, Weld. J., t. 28, 1949, Nr 1, str. 5, (6% str., 
3tab., 8 fot.). 

Spawanie tym systemem nie wymaga stosowania 
siły ściskającej blachy, a zatem i dolnej elektrody. 
Wylot gazu ochronnego znajduje się tuż przy elek- 
trodzie. Spaw w ten sposób wykonany nie wymaga 
oczyszczania. Podano zakres zastosowania i liczne 
przykłady. Omówiono własności fizyczne spoiny i po- 
równano warunki spawania punktowego i punktowo- 
łukowego. BJ. 


15 — 51 (Ż) PPH 7 49 
Naprężenia po spawaniu. Residual Stresses Due to 
Welding. R. Weck, Weld. J., t. 28, 1949, Nr 1, str. 9, 
(5 str., 2 rys., 8 wykr., 3 fot.). 

Omówiono powstawanie naprężeń spawalniczych, 
które tworzą się wskutek odkształceń plastycznych 
wywołanych naprężeniami termicznymi przy studze- 
niu i krzepnięciu stali. Nabrężenia były mierzone 
przy pomocy przyrządu Tomlinsona przy zastosowa- 
niu urządzenia niepozwalającego na swobodne kur- 
czenie się spoiny. BJ. 


15 — 52 (Ż) PPH 7 49 
Postep w zgrzewaniu punktowym. Fortschritt in Punkt- 


schweissen. N, Böker, Werk. Betr., t.. 81, 1948, Nr 1, 


str. 19, (1/3 str.). 


Do wielopunktowego zgrzewania są używane 
w produkcji masowej maszyny bateryjne. Produkuje 
się maszyny, zasilane prądem z baterii akumulato- 
rów 8v. Maszyna tego typu zgrzewa 300 punktów 
na godzinę i jest obsługiwana przez 2 pracowników. 
H.Z. 


15 — 53 (ż) PPH 7 49 
Elektrody do nadpawania skrawających narzedzi. 
Elektrody dla napławki rieżuszczego instrumienta. 


W. Łapidus. Awtog. Dieło,, 1948, Nr 12, str. 13, 
(3 str., 8 tab., 1 rys., 1 wykr., 3 fot., 1 mikfot.). 


PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA HUTNICZEGO 


1949 


Przy nadpawaniu narzędzi elektroda z rdzeniem 
o małej zawartości węgla poważne trudności natręcza 
uzyskanie określonego składu materiału, kosztem skła- 
dników stopowych otuliny elektrody. Ze względu na 
ostrzenie narzędzi konieczne jest zapewnienie jedno- 
rodności i czystości nadpawanej warstwy. Twardość 
gotowego narzędzia wynosi 62—65 Rc, a po wyżarze- 
niu 30—33 Rc. Badano skład chemiczny metalu w po- 
szczególnych etapach nadpawania. H.Z. 


15 — 54 (Ż) PPH 7 49 
Cięcie palnikiem tlenowym i łukiem metodą „Arcos- 
Oxyare*. Das Sauerstoff-Lichtbogen-Schneidverfahren 
„Arcos-Oxyarc'. J. Nyffeler. Werk Betr., t. 82, 
1949, Nr 1, str. 28, (% str.). 


Streszczenie artykułu z Zeitschrift fir Schweiss- 
technik Nr 11, 1947. Metal jest cięty elektroda z otwo- 
rem, przez który dopływa tlen. Przy przesuwaniu 
elektrody ze stałą szybkością otrzymujemy powierz- 
chnię cięcia o podobnej jakości, jak przy cięciu stali 
i staliwa. Otrzymujemy dobre wyniki przy wypalaniu 
otworów i obcinaniu łbów nitów. H.Z. 


15 — 55 (Ż) PPH 7 49 
Przejście składników stopowych do napawanego me- 
talu przy spawaniu łukiem elektrycznym. Legirowa- 
nije napławlennogo mietałła pri elektrodugowoj swar- 
kie. P. Elistratow. Awtog. Dieło. 1948, Nr 11, str. 
18, (14 str., 1 tab., 1 rys., 4 mikfot.). 


Przy spawaniu użyto otulonych elektrod ze stali 
o małej zawartości C. Wykonano badania metalogra- 
ficzne i ustalono skład chemiczny końca drutu elek- 
trody w poszczególnych okresach powstawania kropli, 
metalu elektrody i napawanej warstwy metalu. 
Kropla płynnego metalu wzbogaca się w Si i C kosz- 
tem otuliny elektrody. Im wymiary kropli są wiek- 
sze, tym więcej zawiera ona dodatków stopowych. 
Wymiary kropli zależą od składu otuliny i natężenia 
prądu. H.Z. 


15 — 56 (ż) PPH 7 49 
Wielowarstwowe spawanie automatyczne kotłowych 
stali o dużej grubości. Mnogoprochodnaja awtomati- 
czeskaja swarka kotielnych stalej bolszich tołszczin. 
K. Łiubawskij i B. Łazarew. Awtog. Dieło, 1949, 
Nr 2, str. 1, (634 str., 10 tab., 10 rys., 1 wykr., 3 fot., 
1 ods.). 


Wielowarstwowe spawanie automatyczne stosuje 
się przy wykonywaniu spoin obwodowych i wzdłuż- 
nych w grubościennych zbiornikach o małych śred- 
nicach. Do prób użyto stali węglowej o grubości 70 
mm i stali molibdenowej 70—90 mm. Kat zukosowa- 
nia wynosił 15—200, Ilość warstw w blachach 70 mm 
dochodziła do 21, a w 90mm do 30. Szybkość spawa- 
nia 23—28 m/godz. prąd 950—1050 A. Próbki były po- 
bierane na rozmaitej głębokości spoiny. Badano 
wpływ topników i obróbki cieplnej na własności me- 
chaniczne spoiny i strukturę oraz skład chemiczny 
poszczególnych warstw. Stwierdzono, że grube kotło- 
we stale niskowęglowe i molibdenowe powinny być 
spawane pod warstwą wysokomanganowych topni- 
ków przy użyciu elektrod z taką samą zawartością 
Mn, jak zwykłe stale niskowęglowe. H.Z. 
15 — 57 (2) PPH 7 49 
Wrażliwość spawanych blach stalowych na działanie 
karbu. Notch Sensitivity of Welded Steel Plate. R. D, 
Stact. L. J. Mc Geady, Weld. J., t.28, 1949, Nr 1, str. 
1, (83 str., 3 tab., 1 rys., 16 wykr.). 

Omówiono powstawanie pęknięć spowodowanych 


' działaniem karbu i stwierdzono zależność między ką- 


— 164 — 


1949 


tem pierwszego pęknięcia, a temperaturą, przy której 
następuje zmiana ciągliwości. Omówiono związek 
między ciągliwością a typem pęknięć w zależności od 
zawartości węgla, odtleniania, grubości blachy spa- 
wanej, normalizacji, spawania i wyżarzania, oraz za- 
leżność odporności na działanie karbu od ciągliwości 
stali. Artykuł zawiera dużo danych liczbowych. B.J. 


15 — 58 (Ż) PPH 7 49 
Spawalność staliwa niskostopowego. Weldability of 
Cast Low-Alloy Steels. V. T. Malcolm, Weld. J., t.27, 
1948, Nr 12, str. 1029, (44% str., 6 tab., 1 wykr., 1 fot., 
2 mikfot.). 

Podano szereg danych dla staliw A.S.T.M. A217 
—47 T jak: skład chemiczny, punkty krytyczne i tem- 
peratury, własności fizyczne przy temperaturze poko- 
jowej, twardość, spawalność i inne. Badane tempera- 
tury wstępnego podgrzewania i temperatury wyża- 
rzania powinny wg autora zapewnić dobre wyniki 
spawania. B.J. 


15 — 59 (1) PPH 7 49 
Nowa metoda lutowania magnezu. New Brazing Me- 
thod for Magnesium. Klain. Metallurgia., t. 39, 
1948, Nr 229, str. 50, (232 str., 2 tab.). 


Podano właściwości stopów magnezu pod wzglę- 
dem ich przydatności do lutowania. Omówiono skład 
chemiczny topników oraz przygotowanie materiału do 
lutowania przez trawienie w gorących alkaliach lub 
2% roztworze kwasu azotowego. Opisano trzy me- 
tody lutowania: lutowanie w piecu, lutowanie przy 
pomocy palnika i lutowanie przez zanurzanie w go- 
rących topnikach, B.J. 


15 — 60 (1) PPH 7 49 
Zgrzewanie akumulowaną energią. Swarka akkumuli- 
rowannoj energiej. W. Zotow. Elektriczestwo. 
1948, Nr 11, str. 55, (3 str., 1 rys., 4 wykr., 5 ods.). 


Przy zgrzewaniu aluminium i metali kolorowych, 
posiadających wysokie przewodnictwo cieplne i elek- 
tryczne, przepływają prądy rzędu dziesiątków tysięcy 
amperów w czasie setnych części sekundy. Przy po- 
mocy prostownika akumulujemy energię elektryczną 
w kondensatorach; a następnie rozładowujemy je przez 
włączenie pierwotnego obwodu transformatora. Prąd 
indukcyjny, który płynie przez wtórne uzwojenie, jest 
użyty do zgrzewania. Podano wyniki badań zgrzewa- 
nia próbek aluminiowych punktową maszyną, zao- 
patrzoną w baterię kondensatorów o pojemności 2100 
F, 400 V. HZ. 


15 — 61 (1) PPH 7 49 
Dzisiejszy stan spawania metali lekkich. Der heutige 
Stand des Schweissens der Leichtmetalle. V. Walter. 
Berg. Hütt. Monatshefte, t. 93, 1948, Nr 8/11, 
str. 219, (5 str.). 

Spawanie prądem zmiennym przy pomocy elek- 
trod węglowych stosuje się do folii i cienkich 
blach aluminiowych, Al-Mg, Al-Si-Mg, Al-Cu-Mg 
i elektronu. Do spawania odlewów używa się grubo 
otulonych elektrod. Dla zabezpieczenia spoiny przed 
utlenieniem stosuje się spawanie gazowo-łukowe w at- 
mosferze helu lub argonu. Ze względu na wysokie 
wymagania stawiane złączom w lotnictwie spawanie 
punktowe nie zastąpiło przy budowie samolotów ni- 
towania. Spawanie liniowe jest zalecane dla produk- 
cji seryjnej. Dobre wyniki daja spawania stykowe 
drutów i prętów. Najbardziej uniwersalne zastosowa- 
nie ma spawanie gazowe redukujacym płomieniem 
acetyleno-tlenowym lub rzadziej wodorowo-tlenowym. 
Do łączenia drutów i blach można stosować lutowanie 
zarówno miękkie jak i twarde. H.Z. 
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15 — 62 (1) PPH 7 49 
Lutowanie aluminium palnikiem. Torch-Brazing Alu- 
minium. G.W. Birdsall. Steel, t. 123, 1948, Nr 22, 
str. 82 (4 str., 2 tab., 2 rys., 3 fot.). 


Podano typy spoin, pomoce, topniki, sposoby 
przygotowania powierzchni, sposób spawania i usu- 
wania topników przy lutowaniu palnikiem. Zwrócono 
uwagę, że topniki usuwają raczej warstwę tlenków 
z miejsca, gdzie znajdują się, niż ją rozpuszczają. 
Usuwanie topników odbywa się metodą chemiczną 
przez zanurzenie na przeciąg 30 minut w 10% roz- 
tworze kwasu siarkowego. BJ. 


Analizy o tematach pokrewnych: 4—35; 19—61 (ż). 


16. STRUKTURA I JEJ BADANIE 


16 — 43 (0) PPH 7 49 
Prosty piecyk kamery do badań promieniami X przy 
wysokich temperaturach. A Simple High - Temperatu- 
re X Ray Camera Furnace. R. L. Wooley. J. Scient. 


Instr, Phys., t. 25, 1948, Nr 9, str. 321, (1 str., 2 
cys.). L.K. 
16 — 44 (o) PPH 7 49 


Statyw do kamery dyfrakcyjnej promieni X. A Stand 
for X-Ray Diffraction Cameras. A. Lanham and D. 
Eiley. J. Scient. Instr. Phys., t. 25, 1948, Nr. 9, 
str. 323, (1 str., 2 rys., 1 fot.). L.K. 


16 — 45 (o) , PPH 7 49 
Goniemetr do badania uprzywilejowanych kierunków 
w- zespołach wielokrystalicznych przy pomocy pro- 
mieni X. An X-Ray Goniometr for the Study of Pre- 
ferred Orientation on Pblycrystalline Aggregates. 
W. A. Wooster, J. Scient. Instr. Phys., t. 25, 
1948, Nr 4, str. 192, (7 str, 5 rys, 6 wykr., 1 fot., 
1 mikfot., 4 ods.). 


Opisano goniometr oparty na schemacie zapropo- 
nowanym przez Kratkyʻego, służący do badania u- 
przywilejowanych kierunków w blachach i innych 
wielokrystalicznych zespołach przy użyciu dyfrakcji 
promieni X. Podano teorię interpretacji uzyskiwanych 
zdjęć, którą zastosowano do zdjęć uzyskanych dla fo- 
lii miedzianej. L.K. 


16 — 46 (o) PPH 7 49 
Kamera dyfrakcyjna o dużym kącie ugięcia promieni 
X dobadań przy wysokich temperaturach, High Angle 
X-Ray Diffraction at Elevated Temperatures. E. G. 
Steward. J. Scient. Instr. Phys., t.25, 1948, Nr 9, 
str. 331, (2 str., 2 rys., 1 fot., 1 mikfot., 11 ods.). 


Opisano piecek elektryczny, który zastosowany do 
kamery do badań wstecznych umożliwia ogrzanie 
badanej próbki do temperatury ok. 900 C. Tempera- 
turę próbki mierzono termoparą z dokładnością  2C. 
Podano szczegóły konstrukcyjne piecyka oraz metodę 
pomiaru przy wysokich temperaturach. L.K. 


16 — 47 (ż) PPH 7 49 
Powstawanie mikropor w stali ESZChl 15 i sposoby ich 
usuwania.  Obrazowanije mikropor w stali ESzCh 15 
i sposoby ich ustranienija. M. I. Winograd, Stal. 
1948, Nr 7, str., 625, (21/2 str., 1 tab., 1 rys., 3 mikfot.). 


Autor uważa, że pory obserwowane na szlifach 
stali łożyskowej marki ESzCh15 nie są. związane 
z wadami materiałowymi, lecz ze sposobem wykony- 
wania szlifu. Pory te powstają dopiero najczęściej 
w materiale hartowanym i to w miejscach niejedno- 
rodnych. Wady te dają się usunąć przez zastosowanie 
długiego wyżarzania materiału (15—25 godz.) przy 


Nr 7 


temperaturze 800—820 C, przez niezupełne hartowanie 
z odpuszczaniem stali przy 150—200 C przez 2 godz., 
oraz przez stosowanie tarcz szlifierskich o średniej 
twardości i dużym ziarnie. J.Ch, 


Analizy o tematach pokrewnych: 8—47, 25—46. 


17. FIZYCZNE BADANIA I WŁASNOŚCI 


17 — 36 (o) PPH 7 49 
Fluksomierz elektronowy, An Electronic Fluxmeter. 
R. H. Dicke. Rev. Sci. Inst., t. 19, 1948, Nr 8, str. 
538, (1 str., 2 rys., 1 odS.). 


Podano schemat i zasadę budowy  fluksomierza 
elektronowego o dwu zakresach czułości, przewyższa- 
jącego w działaniu znane fluksomierze typu Grassof. 
L.K. 


17 — 37 (o) PPH 7 49 
Przyrząd do sterowania manometru Me Leoda, Pribor 
dla uprawlenija manomietrom Mak-Leoda. B. A. 
Helter. Zaw. Łab., t. 15, 1949 Nr 5, str. 614, (1% 
str., 1 rys.). 

Skonstruowano prosty przyrząd umożliwiający 
szybkie i dokładne ustawianie poziomu słupka rtęci 
w manometrze Mc Leoda przy pomiarach niskich ciś- 
nień. Z.K. 


17 — 38 (o) PPH 7 49 
Magnesy trwałe, Permanent Magnets. J. R. Ireland. 
Mach; Design., t. 27, 1949, Nr 4, str. 153, (8 str., 
1 tab., 7 rys., 6 wykr., 2 fot.). ` 


Podano sposoby wyznaczania własności magne- 
tycznych trwałych magnesów sztabkowych wzglednie 
magnesów w kształcie podkowy, pierścienia i dysku, 
przyjmując, że krzywa odmagnesowania tworzywa na 
magnesy jest podana przez dostawcę. Omówiono spo- 
soby obliczania obwodów magnetycznych z małą 
przerwą powietrzną. Podano wzory wyrażające siłę 
nośną magnesu w zależności od jego kształtu, po- 
wierzchni biegunów i rodzaju tworzywa. Omówiono 
kilka sposobów  sprzegania elementów wirujących 
przy pomocy magnesów (bez sprzężenia mechanicz- 
nego) oraz wyliczono każdorazowo odpowiedni mo- 
ment skręcający. L.K. 


17 — 39 (o) PPH 7 49 
Nowy materiał magnetyczny na rdzenie — „Delta- 
max“. „Deltamax* — A New Magnetic Core Mate- 


rial. W. S. Spring. Iron Age, t. 163, 1949, Nr 13, 
str. 70, (3 str., 1 rys., 3 wykr, 10 ods.). 


Opracowano technikę produkcji 50% stopu żelazo- 
nikiel o następujących własnościach magnetycznych: 
prostokątna pętlica histerezy, nikła siła koercji (0,05 
ersteda) duża indukcja magnetyczna (Bie = 15.000 
gaussów), mała stratność watowa. Podano ogólnie 
sposób produkcji tego nowego stobu, jego własności 
magnetyczne oraz szczegółowiej podano metode wy- 
kańczania toroidalnych rdzeni z taśmy o grubości ok. 
0,05 mm. Metodę opracowano i wprowadzono do pro- 
dukcji L.K. 


18. POMIARY, REGULACJA, PRZYRZĄDY 


18 — 38 PPH 7 49 
Podstawy pirometrij część II. The Fundamentals of 
Pyrometry Part II. W. H. Steinkamp. Ind. Hea- 
ting, t. 15, 1948, Nr 11, str. 1922, (4 str., 2 fot.). 
Omówiono urządzenia, służące do potencjome- 
trycznego pomiaru siły termoelektrycznej termopar 
jak: potencjometry o ręcznym, mechanicznym i ciąg- 
łym nastawianiu równowagi. Podano dokładnie za- 


PRZEGLĄD PISMIENNICTWA HUTNICZEGO 


1949 


sade budowy potencjometru „Electronic“ firmy 
Brown Inst. Co., który różni się zasadniczo od po- 
tencjometrów mechanicznych, gdyż nie posiada ani 
galwanometru, ani skomplikowanego urządzenia me- 
chanicznego, służącego do automatycznego kontrolo- 
wania zera galwanometru. Ciagłość pomiaru tempe- 
ratury, duża dokładność, duża czestość zapisów tem- 
peratury, (dochodząca do jednego zapisu na sek.), są 
najważniejszymi zaletami tego regulatora. L.K. 


18 — 39 PPH 7 49 
Elektreomagnetyczny przepływomierz wskazówkoe- 
wy lub rejestrujący do edczytywania na odległości, 
An Electromagnetic Indicating or Recording Remote- 
Redding Rotameter. J. Clark, J. Sci. Instr., t. 25, 
1948, Nr 8, str. 257, (5 str., 4 rys., 4 wykr., 6 fot.). 

Podano szczegóły konstrukcyjne metalowego 
przepływomierza, pozwalającego na odczyty z do- 
wolnej odległości. Aparatura składa się z przepły- 
womierza elektrycznego układu  przekaźnikowego 
oraz rejestratora. Przepływajacy płyn naciska na tło- 
czek umocowany na jednym końcu austenitycznej 
rury długości ok. 85 mm, U drugiego końca tej rury 
wewnątrz znajduje sie drut żelazny długości ok. 35 
mm. Zmiany przepływu wywołują ruch tłoka i rury 
w granicach około 12 mm. Zewnętrzny cbwód elek- 
tromagnetyczny pozwala na dokładne określenie po- 
łożenia drutu żelaznego. Z obwodem wewnętrznym 
sprzężony jest rejestrator. Aparat jest łatwy w pro- 
dukcji, zwarty i pozwala na odczyt w dowolnej od- 
ległości od miejsca pomiarowego. Przepływomierze 
tego typu zastosowano do mierzenia małych prze- 
pływów cieczy przy dowolnym ciśnieniu oraz do prze- 
pływu gazów pod wysokim ciśnieniem (350 atm). L.K. 
18 — 40 x PPH 7 49 
Precyzyjny pomiar ciśnienia. La mésure présise de 
pressions. L. Le Blan. Chim. et Ind., t. 61,1949, 
Nr 4, str. 349, (6 str., 10 rys.). 

Rozwinięto zagadnienie pomiaru ciśnień przy po- 
mocy manometrów tłokowych reduktorem ciśnienia 
z obciążeniem oraz manometrów wagowych. Podano 
czułość i dokładność każdego z tych typów i kilka 
wyników prób pomiarowych przy zastosowaniu mano- 
metrów z obciążeniem w zakresie 150 kg/cm?. Opisano 
manometr tłokowy z rejestratorem do pomiarów ciś- 
nienia od 120—200 kg/cm? z dokładnością 0,01% oraz 
samosynchronizującą aparaturę do pomiaru szybkości 
okrętów, działającą na zasadzie dokładnego pomiaru 
różnicy ciśnienia w rurce Pitota i ciśnienia: statycz- 
nego. L.K. 


18 — 41 PPH 7 49 
Kompensatory bezwładności cieplnej. Les Compensa- 
teurs d‘ Industrie Thermique. J. Bernot. J. Four. 
Elektr., t. 58, 1949, Nr 2, str.43, (3 str, 3 rys. 
6 wykr., 3 ods.). 


Podano opis urządzeń do wyrównania bezwład- 
ności cieplnej pieca według patentów Jung'a i Lind- 
berg'a. W pierwszym zastosowano dwie termopary, 
jedną do pomiaru temperatury ogrzewanego przed- 
miotu, drugą umieszczono w pobliżu elementu grzew- 
czego. Termopary te dołącza się do termoregulatora 
poprzez odpowiednio zbudowany kompensator skła- 
dający się z trzech oporów oraz komutatora. Kompen- 
sator wg Lindberg'a umożliwia automatyczna kontro- 
ię dopływu energii elektrycznej, cieplnej, kontrolę do- 
pływu gazu względnie cieczy do pieca dowolnej kon- 
strukcji. L.K. 


18 — 42 PPH 7 49 
Tiratronowy, automatyczny regulator temperatury. 
Tiratronnyj awtomaticzeskij regulator tiempieratury. 
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S, A. Ginzburg Zaw. Łab, t. 15, 1949, Nr 3, str. 369 
(3,5 str. 2 rys.). 


Opisano lampowy regulator temperatury bez 
przekaźników i galwanometru do celów laboratoryj- 
nych. Termometr oporowy stanowi jedno ramię zrów- 
noważonego mostka, W chwili naruszenia równowagi 
na skutek zmiany temperatury powstaje różnica na- 
pięć między ramionami. Napięcie to, odpowiednio 
wzmocnione, podawane jest na siatkę tiratronowej lam- 
py w obwodzie anodowym, w której znajduje się ele- 
ment grzewczy. Opisany regulator pozwala utrzymy- 
wać stałą temperaturę z dokładnością do setnej stop- 
nia. Z.K. 


18 — 43 PPH 7 49 
Rejestrator punktu rosy. Dew-Point Recorder. S. 
Stack. Gen. Electr. Rev., t. 52, 1949, Nr 4, str. 42, 
(38tr. Totab., Irys. l fot, 7 OdS.). 


Opisano urządzenie elektronowe, służące do ciąg- 
łego pomiaru i kontroli zawartości wilgoci w gazach 
i atmosferach kontrolowanych. Mała ilość tych ga- 
zów dopływa do gazowej komory rejestratora, w któ- 
rej znajduje się lusterko metaliczne z przyczepioną 
do niego termoparą. Odpowiednie urzadzenia służa do 
ogrzewania względnie woziębiania lusterka, a układ 
elektronowy z dwiema fotokomórkami i wzmacnia- 
czem utrzymuje lusterko w temperaturze puaktu ro- 
sy przepływającego gazu. Z termoparą połączony jest 
rejestrator temperatury w zakresie od — 60 C do + 40 
C, z dokładnością ok. 2 C. Duża dokładność, możliwość 
ciągłej i pewnej kontroli oraz sygnalizacji w razie 
przekroczenia -dopuszczalnej zawartości wilgoci są 
głównymi zaletami urzadzenia. L.K. 


18 — 44 PPH 7 49 
Pomiar temperatury kapieli solnych. Izmierenije tiem- 
pieratury solianych wann. N. J. Brikuszyn. Zaw. 
Lab., t: 15, 1949, Nr 3, str. 374 (1 str., 1 rysS.). 

Opisano urządzenia pomocnicze do pirometru dla 
stałej obserwacji temperatury kapieli solnych do 
1200 —1280 C. Pirometr znajduje sie na specjalnie 
skonstruowanej nasadce w odległości 60—70 cm od 
powierzchni kapieli. Soczewka pirometru jest chro- 
niona przed działaniem gazów wydzielajacych się 
z kąpieli przy pomocy strumienia sprężonego powie- 
trza, który równocześnie oczyszcza powierzchnię ka- 
pieli solnej w obserwowanym miejscu. Z.K. 


18 — 45 PPH 7 49 
6-cio punktowy rejestrator temperatury o dużej szyb- 
kości zapisywania, A Six-Point, High-Speed Thermo- 
couple Temperature Recording Eauipment. D. Wat- 
son. H. Dixon. J. Sci. Inst. t. 26, 1949, Nr 1, str. 17, 
(27 stia "1 rys;;b' wykr): 

Podano opis i schemat blokowy 6-punktowego 
rejestratora do termopar chromel-alumel. Urządzenie, 
składające się z automatycznęgo przełącznika, wzmac- 
niacza prądu stałego oraz szybko zabisujacego reje- 
stratora, pozwala na zapisywanie sygnałów, pochodzą- 
cych od 6-ciu niezależnych termopar, na jednej taś- 
mie rejestratora. Urządzenie służyło do pomiarów 
temperatury przy badaniu naprężeń występujących 
na ścianach wlewnicy. Specjalne pióro, uruchamiane 
elektromagnetycznie, znaczy na taśmie rejestratora 
czas odczytywania ekstensometrów oporowych uży- 
tych do pomiarów naprężeń. L.K. 
du AG PPH 7 49 
Qbliczenie temperatury wg wskazań termopary 
Pt. Pt. Rh. Wyczislenije tiempieratury po pokazanijam 
płatinorodij — płatinowoj tiermopary. B. I. Pilipesuk. 
Zaw. Łab,, t. 15,1949, Nr 4, str. 492 (2 str., 1 ods.). 
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Podano prosty wzór obliczania temperatury wg 
wskazań termopary Pt.—Pt.Rh. na podstawie pomiaru 


siły termoelektrycznej termopary w trzech punktach 
stałych. Z.K. 


Analizy o tematach pokrewnych: 17 — 36 (0); 
17 — 37 (0). 
19. MECHANICZNE BADANIA I WŁASNOŚCI 
19 — 59 (o) PPH 7 49 


Relaksacja i pełzanie przy niejednorcdnym Stanie na- 
prężenia. Riełaksacija i połucest* mietałłow s ucze- 
tom  nieodnorodnogo  raspriedielenija  napriażenija. 
I. A. Oding. Izw. AN SSSR. Techn., 1949, Nr 10, 
str. 1561, (15 str., 2 rys., 9 wykr., 10 ods.). 


Przyjmując założenie, że w początkowej części 
krzywych pełzania i relaksacji, odkształcenia plastycz- 
ne mają charakter zjawisk dyfuzyjnych i stosując 
zasadnicze równanie dyfuzji, autor wyprowadza rów- 
nanie krzywej pełzania Równanie wyprowadzone przez 
autora różni się od równań podanych tak przez Me 
Vetty jak i Weaver'a, tylko trzecim członem prawej 
strony, przedstawiającym pełzanie w stadium nieusta- 
lonej szybkości odkształcenia. Nowe równanie przed- 
stawia pewne korzyści, w porównaniu z dotychczaso- 
wymi równaniami, gdyż nie ma charakteru empirycz- 
nego a jest wyprowadzone na podstawie określonego 
wyobrażenia o procesie pełzania w jego początkowej 
fazie; daje poza tym możność porównywania proce- 
sów pełzania z procesami relaksacii; określenie współ- 
czynników równania, z danych doświadczalnych, jest 
znacznie łatwiejsze niż w innych wypadkach. B.B. 


19 — 60 (o) PPH 7 49 
Analiza niektórych wskaźników wytrzymałości metali 
przy podwyższonych temperaturach. Analiz niekoto- 
rych pokazatielej procznosti mietałłow pri wysokoj 
tiempieraturie. J. A, Oding. Zaw. Łab,, t. 14, 1948, 
Nr 11, str., 1365, (12 str., 1 tab., 7 wykr., 7 ods.). 

Podano klasyfikacje metod badania metali przy 
podwyższonych temperaturach, określając rozpatry- 
wane metody jako odkształceniowe. Podkreślono trud- 
ności na jakie się napotyka brzy porównywaniu cha- 
rakterystyk wytrzymałości metali przy podwyższo- 
nych temperaturach. Poddano krytyce zapatrywanie 
Davenport'a, że należy oprzeć się na jednej z dwu 
hipotez, umocnienia lub starzenia, gdyż żadna z tych 
hipotez nie jest uniwersalna. Wyrażono zapatrywanie 
że dla czystych metali należy przyjąć hipotezę umoc- 
nienia, zaś dla stopów hipotezę starzenia. Rozpatrzo- 
no metody porównywania krzywych relaksacji, pełza- 
nia i płynności. B.B. 


19 — 61 (ż) PPH 7 49 
Zagadnienie wytrzymałości metali w procesie spawa- 
nia. K woprosu o procznosti mietałłow w procesie 
swarki. N. N. Prochorow i P. M. Łubalin. Awtog. 
Dieło, 1948, Nr 11, str. 16, (3 strr., lrys., 7 fot. 
1 mikfot.). 


Przeprowadzone badania nad plastycznościa stali 
przy podwyższonych temperaturach wykazały, w prze- 
ciwieństwie do wyników uzyskanych przez innych 
autorów (Bollennet i Cornelius, Müller), że plastycz- 
ność stali w warunkach spawania jest uzasadnionym 
sprawdzianem skłonności stali do tworzenia rys przy 
spawaniu, B.B. 

19 — 62 (ż) PPH 7 49 
Plastyczność stali a jakość powierzchni. Płasticznost' 
stali i czistota obrabotki powierchnosti. F. P. Rybałko 


= AÓT = 


Nial 


i M. W. Jakutowicz. DAN SSSR, t. 64, 1949, Nr 5, 
str. 633, (2 str., 1 wykr., 6 ods.). 

Część próbek, wykonanych ze stali 45-Ch NMFA, 
hartowanych z 800 C i odpuszczanych przy różnych 
temperaturach, wypolerowano pasta polerską. Polero- 
wanie pozostałych próbek wykonano papierem ścier- 
nym nr 0, pozostawiającym ryski głebokości około 
0,001 mm. Przeprowadzone badania wykazują znaczny 
wpływ jakości powierzchni na wielkość odkształceń 
przy skręcaniu. B.B. 


19 — 63 (Ż) PPH 7 49 
Metedy badań stepów odpornych na pełzanie. Me- 
thods of Testing Creep Resistant Alloys. .-W. F-Coxon. 
Mat. Meth., t. 28, 1948, Nr 6, str. 76, (2,5 str., 1 tab., 
2 wykr., 3 fot.). 

Podano krótki opis przebiegu pełzania, oraz dwie 
metody przeprowadzenia prób na pełzanie. Przy 
pierwszej metodzie próbka pod obciążeniem nie po- 
winna się więcej wydłużyć jak 0,5% w ciągu pierw- 
szych 24 godz. czasu trwania próby, a po następnych 
40 godz, nie powinna wykazać dalszego wydłużenia, 
przy zastosowaniu czułości pomiaru 2,5 X 10% mm 
na długości pomiarowej 50 mm. W drugiej metodzie 
oznacza sie napreżenie dla określonego wydłużenia 
przy różnych czasach aż do 30 godz. Podano wyniki 
prób pełzania dla materiałów stosowanych na łopatki 
turbin gazowych. Z.B. 


19 — 64 (ż) PPH 7 49 
Ścieralność żeliwnych tuleji cylindra w silnikach 
Diesla, Wear Resistance of Gray Iron Diesel Engine 
Liners. T. E. Eagan. Foundry, t.76, 1949, Nr 5, 
str. 135, (9 str., 1 tab., 16 mikfot., 3 ods.). 


Próby ścieralności przeprowadzono w warunkach 
ruchowych na 90 tulejach cylindrów z siedmiu róż- 
nych gatunków żeliwa. Warunki, w których przepro- 
wadzono próby, były następujace: 1) złe warunki at- 
mosferyczne jak proch i piasek w powietrzu, 2) zmien- 
ne obciążenia, 3) atmosfera morska, korozyjna, Po- 
dano składy chemiczne i struktury *'typowych tuleji 
cylindrów. Na podstawie uzyskanych wyników, należy 
przypuszczać, że żeliwo z dodatkami stopowymi 
Ni 1,00 — 1,50%, Cr 0,30 — 0,40%, Mo 0,25 — 0,35% 
i o strukturze perlitycznej z płatkami grafitu bezład- 
nie ułożonymi, jest najbardziej odpowiednie na tuleje 
cylindrów. Z.B. 


19 — 65 (ż) PPH 7 49 
Wpływ zgniotu przy przeciąganiu na własności me- 
chaniczne stali łeżyskowej. Wlijanije naklopa pri wo- 
łoczenii na miechaniczeskije swojstwa szarikopodszyp- 
nikowoj stali. N. J. Szeftel, Stal, 1948, Nr 11, str. 
1016, (3%: str., 5 tab., 3 wykr., 3 ds.). 

W wyniku badań znaleziono spółczynniki, charak- 
teryzujące wpływ zgniotu przy przeciąganiu na naste- 
pujące własności mechaniczne stali łożyskowej Sz Ch 
15: granicę doraźnej wytrzymałości, wydłużenie 
i przewężenie przekroju, Na podstawie równań poda- 
nych przez autora, oraz znalezionych spółczynników, 
można wyliczyć w zależności od całkowitego zgniotu 
wielkości Rr, A i C, przeciąganej stali łożyskowej. J.Ch. 


19 — 66 (ż) PPH 7 49 
Przyrząd do badania materiałów na sztywność. Pribor 
dla ispytania matieriałow na żestkosti, T. A. Gewon- 
djan. Stal, 1948, Nr 11, str. 1034, (4 str., 1 tab., 3 rys., 
5 wykr., 1 fot.). 

y Przyrządy typu Olsena do badania sztywności 
taśm i drutów sprężynowych podają tylko charakte- 
rystykę próbki w odniesieniu do wzorca. Na podsta- 
wie analizy przyrządów tego typu autor uważa, że 
można przy ich pomocy równocześnie dokonywać po- 
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miarów innych własności mechanicznych. Stronę 
ujemną przyrządów Olsena stanowi to, że własności 
mechaniczne materiałów moga być określone wyłącz- 
nie w zakresie deformacji sprężystej. J.Ch. 
19 — 67 (1) PPH 7 49 
Kontrola jakości blach aluminiowych. Quality Control 
of Aluminium Sheet. A. Gelb. Iron Age, t. 161, 
1948, Nr 10, str. 72, (5/3 str., 3 tab., 2 wykr., 1 fot.). 
Zastosowanie badań twardości jako pomiaru kon- 
trolującego jakość blach aluminiowych, umożliwiło 
znaczne zaoszczędzenie kosztów w kontroli produkcji. 
Próby twardości Brinella okazały sie n*zodpowiednie 
dla tego celu, natomiast metoda Rockwella jest za- 
dawalająca. Podano tablicę porównawczą skal twar- 
dości Rockwella 10—T,E,H,B i Brinella 500 kg, oraz 
tablicę i wykres zależności pomiedzy wytrzymałością 
na rozciąganie i twardością dla kilku gatunków sto- 
pów aluminiowych różnych grubości. Z.B. 


19 — 68 (1) PPH 7 49 
Umocnienie aluminium przy cięciu w środowisku po- 
wierzchniowo aktywnym i nieaktywnym, Uprocznie- 
nie aluminia pri riezanii w inaktiwnoj i powierchno- 
stno aktiwnoj sriedie. H. Pletenowa, L, Szrejnew i P. 
Rebinder. DAN SSSR, t. 62, 1948, Nr 5, str.653, 
(3 str., 1 tab., 2 wykr.). 

Badano utwardzenie aluminium, zachodzace przy 
obróbce mechanicznej. Wiercono wiertłem o © 5 mm, 
pod stałym naciskiem, na głębokość 4 mm. W badaniach 
posługiwano się mikrotwardościa, używając diamen- 
towej piramidy i stosując nacisk 20—50 g. Przy wier- 
ceniu używano różnych cieczy o powierzchni aktyw- 
nej i nieaktywnej. Rodzaj cieczy ma ogromny wpływ 
na utwardzenie, przy czym różnice mogą dochodzić do 
100%. Wykresy ilustrują wpływ cieczy na mikro- 
twardość. 0.W. 


20. KOROZJA | ZABEZPIECZENIE METALI 
PRZED KOROZJĄ 


20 — 67 (o) PPH 7 49 
Niemetaliczne powłoki ochronne, Nonmetallic Coa- 
tings. J. Delmonte. Mach. Design., t. 21, 1949, 


Nr 2, str. 97, (6!/⁄s str., 3 tab., 1 rys., 1 wykr., 5 fot.). 

Omówiono typy niemetalicznych powłok -ochron- 
nych, ich własności oraz metody ich otrzymywania. 
Podano metodę oznaczania oboru elektrycznego po- 
włoki. Szerzej omówiono powłoki typu emalii i ich 
zastosowanie przy powlekaniu części maszyn, pracu- 
jących przy wyższych temperaturach. J.F. 


20 — 68 (o) PPH 7 49 
Wydzielanie się fotóaktywnych cząstek przy atmosfe- 
rycznej korozji metali. Wydielenije fotograficzeski ak- 
tiwnych czastic pri atmosfiernoj korrozii mietałłow. 
I Ł-Rojch. DAN SSSR, t. 63, 1948, Nr 2, str. 119, 
(4 str., 4 wykr., 4 ods.). 

Procesowi atmosferycznej korozji metali towarzy- 
szą trzy interesujace zjawiska: wydzielanie cząstek 
fotoaktywnych, powstawanie drobin obdarzonych ła- 
dunkiem oraz wysyłanie promieni ultrafioletowych. 
Przeprowadzono badania nad kinetyka wydzielania 
cząstek fotoaktywnych przy korozji magnezu, alumi- 
nium i cynku. Stwierdzono istnienie ścisłej zależności 
pomiędzy ilością wydzielanych w jednostce czasu czą- 
stek, a szybkością narastania warstwy tlenku. Wysu- 
nięto koncepcję, że kinetyka wydzielania cząstek fo- 
toaktywnych może służyć, jako charakterystyka pro- 
cesu korozji atmosferycznej. R.B. 

14 — 69 (o) 
Zakłócenia w pracy kapieli galwanicznych. 
Met., t. 11, 1948, Nr 8, str. 23, (3 SLL). 


PPH 7 49 
Plating 
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Opisano metody zapobiegania i usuwania różnych 
zaburzeń i wad, z którymi spotykamy się przy elek- 
troplaterowaniu, Do najczęstszych należa: niewłaściwa 
barwa wydzielonego metalu, tworzenie się pęcherzy, 
niedostateczna „przyczepność“, szorstka powierzchnia 
powłoki, niska wydajność katodowa, nagromadzanie 
się metalu w kąpieli i wreszcie zbyt powolna korozja 
anody. Omówiono szczegółowo trudności napotykane 
przy elektroplaterowaniu mosiądzem i kadmem z ką- 
pieli cyjankowej oraz chromem. R.B. 


20 — 70 (o) PPH 7 49 
Powłoki galwaniczne. Electroplated Coatings. G. Black. 
Mat. Meth., t. 27, 1948, Nr 6, str. 93, (12 str., 10 tab., 
3 fot., 20 ods.). 


Omówiono celowość stosowania metod galwanicz- 

nych w praktyce, sposoby wydzielania stopów, włas- 
ności powłók, typy i cechy charakterystyczne elek- 
trolitów, teorię galwanizacji, prace przygotowawcze 
oraz wyposażenie potrzebne do elektroplaterowania; 
zestawiono metody badania powłók uzyskanych na 
drodze galwanicznej. W licznych tabelach podano: 
definicje terminów spotykanych w literaturze facho- 
wej, cechy charakterystyczne wydzielonych powłok 
metalicznych, cieżary gatunkowe metali, elektryczną 
odporność właściwa powłok, wartości przewodnictwa 
cieplnego, szereg napięciowy, rozpuszczalność metali, 
twardość w stopniach Brinella, skład i inne dane ty- 
czące się typowych kapieli galwanicznych, równoważ- 
niki elektrochemiczne oraz średnią wydajność kato- 
dową najpospolitszych kąpieli, R.B. 
20 — 71 (o) PPH 7 49 
Elektroplaterowanie stopami z kapieli cyjankowych. 
Electroplating Alloys From Cyanide Baths, J. B. Moh- 
ler. Iron Age, t. 162, 1948, Nr 22, str. 84, (5 str., 
3 wykr., 1 fot., 8 ods.). 


Podano teoretyczne i praktyczne wskazówki do- 
tyczące platerowania mosiadzem, brazem i innymi 
stopami z kapieli cyjankowych i alkaliczno-cyjanko- 
wych. W kąpielach takich tworzą się sole wspólne, co 
powoduje, że stężenia wolnych jonów metalicznych 
w roztworze stają się bardzo małe, wskutek czego 
znacznie łatwiej jest stworzyć warunki sprzyjające 
równoczesnemu wydzielaniu sie metali. Stosunkowo 
największe zastosowanie znalazły dotychczas wszel- 
kiego rodzaju kombinacje miedzi, cyny i cynku. Wy- 
wody teoretyczne poparto wykresami ilustrującymi 
współzależność poszczególnych parametrów. R.B. 


20 — 72 (ż) PPH 7 49 
Powlekanie stali tytanowej emalią tytanową. How to 
Apply Titanium Enamel to Titanium Steel J. C. 
Swartz. Steel, t, 124, 1949, Nr 3, str. 64 (2% str., 
4 tab.). 

Stal po bardzo dokładnym oczyszczeniu i wytra- 
wieniu zostaje powleczona warstwą niklu, poczym na- 
tryskuje się emalią tytanową i wypala w ciągu 4 min. 
przy 825 C. Przygotowanie emalii wymaga ze wzglę- 
du na porowatość powłoki szczególnej ostrożności 
i dokładności, oraz jednolitego uziarnienia. Powłoki 
tego typu odznaczają się pieknym połyskiem i znacz- 
ną odpornością na czynniki fizyko-chemiczne. J.F. 


20 — 73 (ż) PPH 7 49 
Badania nad zmiennym składem grubych warstw rdzy. 
Recherches sur la composition variable des couches 
epaisses de rouille. E. Palmaer, Met. et. Corr, 
t. 24, 1949, Nr 281, str. 23 (534 str., 6 tab., 1 rys., 4 
ods.). ia 

Z różnych przedmiotów pobierano próbki rdzy 
i oznaczano ich skład chemiczny, oddzielając przy tym 
warstwę przylegającą do mętalu od warstwy zew- 


= 10) 
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netrznej. Opisano metody analityczne i ujeto uzyska- 
ne wyniki analiz w tabele. Stwierdzono, że w war- 
stwie przylegającej do metalu jest więcej żelaza dwu- 
wartościowego, niż w warstwie zewnetrznej. Rdza za- 
wierała wiecej S, P, C iSi niż metal. Wymienione pier- 
wiastki znajdowały sie w postaci siarczanów fosfo- 
ranów i kwasu krzemowego. A.B. 

20 — 74 (ż) PPH 7 49 
KRatodowa ochrona przed korozją, Cathodic Protection. 
Light Metals, t. 11, 1948, Nr 131, str. 674 (8 str., 
5 tab., 2 fot., 6 ods.). 

Podano teorię katodowej ochrony: przed korozją, 
opisując przebieg reakcji elektrochemicznych. Dogod- 
ność stosowania anod ze stopów magnezu wynika 
z dość znacznej różnicy potencjałów między stalą 
a magnezem, która w warunkach procesu wynosi 
0,8—1,3 v. Stosowanie anod z czystego magnezu nie 
jest korzystne ze względu na niską wydajność prądu 
(ok, 18%). Stwierdzono, że najlepiej nadają się anody 
ze stopu Mg—Al—Zn o zawartości 6% Ali 3% Zn. 
JE; 


20 — 75 (ż) PPH 7 49 
Istota i mechanizm pasywności stali nierdzewnej 
18—88. Nature et mécanisme de la passivitć de 


l'acier inoxydable 18—8S. M. G. Fontana, H. F. 
Beck, Met. et Corr, t. 24, 1949, Nr 281, str. 15 
(8 str, 3 tab., I rys., 3 fot, 1 ods). 

Opisano doświadczenia, wyjaśniające istote i me- 
chanizm pasywności stali nierdzewnej 18—8S, W prze- 
ciwieństwie do dotychczasowych teorii usiłowano 
wykazać doświadczalnie, że pasywność powyższej sta- 
li wynika z fizycznej adsorbcji gazu na powierzchni 
metalu. W szczegółowo opisanej aparaturze poddawa- 
no pasywne próbki działaniu próżni, powodującej 
utratę ich pasywności. Po zetknięciu się z powie- 
trzem lub innym gazem stawały się one ponownie 
pasywne. Ustalono wielkość próżni zdolnej pozbawić 
stal pasywności, Wykazano, że obecny w metalu wo- 
dór nie wpływa na zjawisko pasywności. Badania 


powierzchni za pomocą dyfrakcji elektronowej nie 
wykazały obecności tlenków na powierzchni stali. 
A.B. 

„20 — 76 (n) PPH 7 49 
Elektrolityczne powłoki cynkowe. Electrodeposited 
Zinc Coatings. R. Mansell. Met. Ind, t. 74, 1949, 


Nr 2, str, 37, (3,5 str.). 

Artykuł zawiera przegląd obecnego stanu plate- 
rowania cynkiem, Omówiono chemiczne i elektroche- 
miczne metody przygotowania powierzchni oraz ką- 
piele galwaniczne kwaśne i cyjankowe, uwzględniając 
dodatki potrzebne dla otrzymania błyszczących po- 
włok jak: sole molibdenu, mocznik i tiosiarczan sodu. 
Na uwagę zasługuje opisany proces ciągły cynko- 
wania drutu stalowego oraz kapiel na bazie fluoro- 
boranu cynku, pozwalająca otrzymywać powłoki wy- 
sokiej jakości nawet na żeliwie. M.P. 


20 — 77 (n) PPH 7 49 
Elektroplaterowanie stopami metali szlachetnych, De- 
position of Precious Metal Alloys. A. K. Graham, S. 
Heiman. K. L. Pinkerton, Plating., t. 36, 1949, Nr 1, 
str. 47—49, (3 str.), c.d. II i III. 

Podano warunki osadzania srebra, stopu srebro- 
platyna oraz srebra z innymi metalami grupy platyny. 
Dobre wyniki otrzymano dla stopów Ag-Cu, Ag-Sb 
oraz Ag-Bi. Omówiono elektroplaterowanie stopami: 
platyna-złoto, srebro-złoto, srebro-platyna-złoto z roz- 
tworu kwasu solnego. Z podanych stooów w podo- 
bnych warunkach uzyskano dobre wyniki dla stopu 
złoto-platyna i srebro-platyna-pallad. Inne powłoki 
wykazały złe własności fizyczne. M.P. 


Nr 7 


20 — 78 (n) PPH 7 49 
Eiektrolityczne osadzanie niklu z kąpieli ortefos- 
forowej. Electrodeposition of Nickel from Ortophos- 


phate Baths. C.B.F. Young, G. S. Roszkowski. J. Elec- 
trochem, Soc., t. 94, 1948, Nr 4, str. 176 (17 str., 
2 tab., 5 rys., 138 ods.). 


Po krótkim przeglądzie dotychczasowych doświad- 
czeń omówiono prace wstępne. Z roztworu składają- 
cego się z fosforanu niklu, kwasu fosforowego i fos- 
Ioranu sodu udało się osadzić nikiel przy gestości 
prądu 37,4 A/dcm? przy wydajności prądu ponad 70% 
oraz stwierdzono, że podwyższenie temperatury i za- 
wartości Nas/PO4/2 polepsza pracę wanny. Na podsta- 
wie badań szczegółowych ujęto w szeregu wykresów 
następujące zależności: jakość powłoki, kapieli, wy- 
dajność prądu od gęstości prądu, temperatury i składu 
chemicznego kąpieli. Podano optymalny skład kąpieli, 
temperatury i gestości prądu, oraz sposób przygoto- 
wania kąpieli. Porównanie kosztów kapieli fosforo- 
wanych i siarkowo-chlorkowych i ich eksploatacji wy- 
pada na korzyść pierwszych. M.P. 


20 — 79 (n) PPH 7 49 
Korczja naprężeniowa w mesiądzach po spawaniu, 
Stress Corrosion in  Naval' Brass  Weldments. 


B. Ronay. Weld. J., t. 28, 1949, Nr 4, str. 358 (5/3 
str., 1 tab., 2 rys., 2 fot., 4 mikfot.). 

Omówiono badania nad korozja napreżeniową spoin 
mosiężnych, Pierwszym celem badań iest ustalenie 
ilościowego związku miedzy pozostałymi naprężeniami 
po spawaniu, a zniszczeniem konstrukcji. Podano spo- 
sób obróbki cieplnej po spawaniu, zapobiegajacej ko- 
rozji naprężeniowej przez zmniejszenie nabreżeń. B.J. 


20 — 80 (n) PPH 7 49 
Wpływ zanieczyszczeń i oczyszczanie roztwerów dla 
elektreplaterowania. 1, Roztwory do nizlowania, The 
Effect of Impurities and Purification of Electropla- 
ting Solutions. 1. Nickel Solutions. D. T. Ewing. 
Plating, t. 36, 1949, Nr 1, str, 58 (4 str.) dok. 


Omówiono wpływ zanieczyszczeń tak anionów jak 
kationów w roztworach do niklowania na jakość po- 
włok niklowych. W szeregu wypadków wskazano do- 
puszczalne maksymalne stężenia zanieczyszczeń i spo- 
soby ich usuwania. Często brak jest metod oczyszcza- 
nia elektrolitu, szczególnie gdy chodzi o usunięcie ma- 
łych ilości zanieczyszczeń. M.P. 


20 — 81 (1) PPH 7 49 
Wzrost grubości anodewoe otrzymanych warstw tlenku 
na aluminium i jege granice, Das Dickenwachstum 
anodisch erzeugter Oxydschichten aus Aluminium und 
seine Grenzen. G, Elssner i A. Beyer. Arch. Met, 
twa, t1948/4N*4; Stra Stn talu, Scrysą do 
wykr. 18 mikfot., 1 ods.). 

Ustalono czynniki wpływające na zmiany ciężaru 
i wymiarów, towarzyszące elektrolitycznemu utlenia- 
niu. Zwrócono uwagę na rozpuszczanie powłoki przez 
kwas zawarty w kapieli, tym silniejsze, im dłuższy 
jest czas działania i wyższa temperatura kąpieli. 
Wspomniano pokrótce o pomiarach twardości powłok 
tlenkowych, odporności na ścieranie i innych ich włas- 
nościach. Zdano sprawozdanie z badań nad narasta- 
niem tlenku w różnych kąpielach. Stwierdzono wpływ 
temperatury kąpieli i stężenia wolnego kwasu na two- 
rzenie się powłoki. Przeprowadzono obserwacje nad 
nieregularnościami w grubościach powłók eloksalo- 
wych na delikatnych gwintach i w drobnych otwo- 
rach, Podano sposób wyznaczania rzeczywistej gru- 
bości powłok w małych otworach, droga pomiaru mi- 
kroskopowego. R.B. 


Analizy o tematach pokrewnych 14—41 (ż), 28—26. 
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21. BADANIE SKŁADU CHEMICZNEGO 


21 — 50 (o) PPH 7 49 
Przybliżone półmikrochemiczne cznaczanie ceru i ziem 
rzadkich w rudach i minerałach.  Koliczestwiennoje 
priblizennoje połmikro opriedielenije ceria i riedkich 
zemiel w rudach i minierałach. N. S. Powłektow, M. P. 
Nikonowa. Żur. Anal Chim., t. 3, 1948, Nr 6, str. 
354 (8 str., 3 tab., 5 rys.). 


Opisano szybką metode  półmikrochemicznego 
oznaczania ceru i ziem rzadkich w rudach i minera- 
łach w warunkach polowych. Oznaczanie ceru doko- 
nuje się kolorymetrycznie działaniem wody utlenio- 
nej w roztworze węglanu potasu i cytrynianu sodu, 
a sumę ziem rzadkich — półmikrowagowo. Dokład- 
ność oznaczania przy naważce 10—25 mg wynosi 
+ 10—20%. Najmniejsza ilość ceru dająca sie tą me- 
todą oznaczyć wynosi 0,2—0,4%. Wprowadzono zmia- 
nę w konstrukcji mikrowagi oraz zastosowano dodat- 
kową szalkę platynową, która można zdejmować, co 


umożliwia prażenie w niej i ważenie otrzymanego 
osadu, W.Ch. 
21 — 51 (o) PPH 7 49 


Szybki sposób oznaczania wilgoci w masach formier- 
skich i mieszaninach. Bystrej sposob  opriedielenija 
włagi w formowocznych matieriałach i smiesiach. A. 
I. Bechteriewa. Zaw Łab, t. 14, 1948, Nr 12, str. 1494, 
(1 str., 1 rys.). 

Opisano sposób i aparaturę szybkiego oznaczania 
wilgoci w masach formierskich i podobnych miesza- 
ninach przy zastosowaniu karbidu. Czas oznaczania 
wynosi około 3 min. dokładność — 0,2—0,3%. W.Ch. 
51 — 52 (o) PPH 7 49 
Zastosowanie prostego licznika kropel w polarografii. 
A Simple Drop-Counter for Use in Polarographic 
Analysis. K. Goldsmith. J. Scient. Instr. Phys, 
t. 25, '1948, Nr, 11, str. «385 (5 str., 1 rysS.). 

W analizie polarograficznej zasadnicze znaczenie 

posiada szybkość wypływu rteci. Ponieważ szybkość 
kapania jest nierówna i zależy od potencjału kropli, 
skonstruowano  elektromagnetyczny, automatycznie 
działający licznik kropel, który można włączyć w ob- 
wód polarografu. Pozwala on rejestrować szybkość 
kapania kropel spadajacych w czasie 3—8 sek. Podano 
schemat i opis aparautry. S.M. 
21 — 53 (ż) PPH 7 49 
Wizualna metoda analizy spektralnej drogą porówny- 
wastią intensywności prąźków dwóch próbek, Wizu- 
alnyj mietod spiektralnogo analiza po intiensiwnosti 
linij analizirujemogo elemienta w dwuch probach. P. 
D. Korz. Zaw. Łab., t. 15, 1949, Nr 15 str. 301, (3,5 
str., 8 tab., 2 rys., 1 wykr., 2 ods.). 

Opisano metodę analizy spektralnej drogą po- 
równania intensywności prąażków oznaczonego skła- 
dnika stopowego w badanym tworzywie z prążkami 
tegoż składnika w próbce wzorcowej. Skonstruowano 
nasadkę na szparę przyrządu spektralnego umożliwia- 
jącą równocześnie obserwowanie dwóch widm. Po- 
miar intensywności prążków odbywa sie droga zmia- 
ny odległości świecącej próby od szpary spektroskopii. 
Podano wyniki analizy stali chromowej na Cr i Cu. 
Średnie odchyłki od wyniku droga analizy chemicznej 
wynoszą — 0,02%. Z.K. 


21 — 54 (Ż) PPH 7 49 
Oznaczanie żelaza i cześci nierozpuszczalnych w ru- 
dach bez zastosowania sublimatu i kwasu fosforo- 
wego. Opriedielenije żelieza i nierastworimogo ostatka 
w rudie bez primienienija sulemy i fosfornoj kisłoty. 
J. I. Usatenko. P. A. Bułahow, Zaw. Łab. t, 14, 1948, 
Nr 12, str. 1420, (1,5 str.). 
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Opisano zmodyfikowaną metodę oznaczania żelaza 
w rudach drogą miareczkowania mianowanym roz- 
tworem dwuchromianu potasu bez użycia sublimatu, 
kwasu fosfoworowego i dwufenyloaminy jako wskaź- 
nika, Wprowadzono jako wskaźniki: kwas molibde- 
nowokrzemowy i fenyloantranilowy. Oznaczanie czę- 
ści nierozpuszczalnych dokonuje się z tej samej na- 
ważki. W.Ch. 


21 — 55 (n) PPH 7 49 
Potencjometryczne oznaczanie cynku w brązach. Po- 
tencjometriczeskij mietod opriedielenija cinka w bron- 
zach. D, A. Poczelinew. Zaw. Łab. t, 14, 1948, Nr 12, 
str. 1489 (1 str.). 


Małe ilości cynku w brązach można oznaczyć na 

drodze potencjometrycznego miareczkowania roztwo- 
rem 0,01n K4Fe (CN) 66—03 H:O stosując elektrody 
Pt—W, Dokładność wyników jest większa aniżeli przy 
normalnym miareczkowaniu. W.Ch. 
21 — 56 (n) PPH 7 49 
Oznaczanie bardzo małych ilości ołowiu. Oprediele- 
nije wiesma małych koliczestw swinca. I. M Koren- 
man, L. J. Głazninowa. Zaw. Łab. t. 14, 1948, Nr 12, 
str, 1416 (4 str., 6 tab., 1 rys.). 

Opisano metode mikrochemicznego oznaczania 
bardzo małych ilości ołowiu sposobem jodometrycz- 
nym, opartym na wydzielaniu osadu chromianu oło- 
wiu mianowanym roztworem dwuchromianu potasu 
i odmiareczkowaniu nadmiaru odczynnika lub zmia- 
reczkowaniu osadu bo jego rozpuszczeniu w kwasie 
solnym. Podano opis aparatu do ilościowego oddziela- 
nia strąconego osadu. W.Ch. 


21 — 57 (n) PPH 7 49 
Spektralna analiza cienkich drutów i folii niklowych. 
Spektralnyj analiz tonkich nikielewych prowołok 
i folii. A. N, Prokopiewa, K. I. Taganow. Zaw. Łab,, 
t. 15, 1949, Nr 3, str, 299 (2,5 str., 3 tab., 2 rys., 1 wykr.). 

Opracowano metodę ilościowej analizy Si, Mn 
i Cu w cienkich drutach i foliach niklowych. Źródłem 
wzbudzania jest iskra wysokiej częstotliwości Opisa- 
no konstrukcję generatora iskry na 100 VA. Ozna- 
czano Si w zakresie 0,05% do 0,3%, Mn-0,05 — 0,2% 
i Cu — 0,05%—0,25%. Do szybkiego sortowania i pół- 
ilościowych analiz surowców i wyrobów niklowych 
opracowano metodę analizy wizualnej przy pomocy 
staloskopu „SL3“. Metoda ta jest stosowana do ma- 
sowej kontroli wyrobów niklowych o bardzo małych 
wymiarach. Z.K. 


21 — 58 (1) PPH 7 49 
Polarograficzna analiza. Polarographic Analysis. Met. 
Ind., t. 73, 1948, Nr 27, str. 533 (% str.). 


Opracowano metodę polarograficznego oznaczania 
cynku i niklu w stopach aluminiowych. Z roztworu 
kwaśnego oznaczono Ni i Zn, z roztworu alkalicznego 
Zn. Al wiązano w związki nie redukujące się przy 
pomocy kwasu cytrynowego, winowego lub sulfosali- 
cylowego. Tlen usuwano przy pomocy siarczanu sodu. 
Cynk oznaczano w granicach od 0,05—10% z dokład- 
nością -} 0,1—0,2%. Poza tym opracowano metodę 
oznaczania Cu, Cd, Zn, Pb, Fe w stopach aluminio- 
wych. Po strąceniu cieżkich metali siarkowodorem, 
oznaczano Cu, Cd i Zn z roztworu amoniakalnego 
a Pb i Fe z 10% roztworu kwasu winowego. S.M. 


22. KONTROLA PRODUKCJI 


22 — 38 (0) PPH 7 49 
Luminescencyjna metoda badań nieniszczących w prze- 
myśle metalowym. Luminiescentnyj mietod diefektos- 
kopii w metaloobrabujuszczej promyszliennosti. M. N. 
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Ławszkina i F. J. Pozow. Izw. AN SSSR Fiz, t.1, 
1949, Nr 2, str. 251 (2 str., 4 fot.). 

Rozpatrzono możliwość stosowania analizy lumi- 
nescencyjnej do badań nieniszczących, Zestawiono 
wyniki otrzymane tą metodą z badaniami metalogra- 
ficznymi szlifów. Stwierdzono, że intensywność świe- 
cenia luminoforów w miejscach ujawnionych pęk- 
nięć, zależna jest od wymiarów tych pęknięć a przede 
wszystkim od stosunku ich szerokości do głębokości. 
Stwierdzono, że wtrącenia metaliczne nie dają się 
wykrywać ta metodą. Z.K. 


22 — 39 (o) PPH 7 49 
Kontrola radiograficzna tarcz szlifierskich, The Con- 
trol of Quality of Abrasive Wheels by X-Ray Inspec- 
tion. M. Terminason, L. Kharson, Non-Dest.Test, 
t. 7, 1948/49, Nr 3, str. 14, (3 str., 4 fot., 1 ods.). 

Przy użyciu aparatury do promieni X o napięciu 
200 kV i przy grubości tarczy szlifierskiej do 65 mm 
można wykrywać liczne wady wewnętrzne tarczy za- 
równo na drodze bezpośredniej obserwacji oraz przy 
pomocy zdjęć Podano różne typy wad jak n.p. wew- 
nętrzne dziury, pęknięcia, wtrącenia metaliczne, nie- 
jednorodność gestości materiału i inne, oraz przedy- 
skutowano możliwości ich wykrywania, Czas trwania 
kontroli przy bezpośredniej obserwacji 4—5 sek. i przy 
zdjęciach 3—4 minut. Komunikat autorów radzieckich 


uzupełnia notatka dyskusyjna E. Tunncliffe'a roz- 
szerzająca podane dane. L.K. 
22 — 40 (Ż) PPH 7 49 


Zastosowanie fluoryzujących okładek wzmacniających 
w radiografii 1 miliona woltów. Use of Fluorescent 
Intensifcing Screens in Milion Volt Radiography. 
G. Gorney. Non-Dest Test., t. 7, 1948/9, Nr 3, 
str. 17, (3 str., 3 tab., 2 ods.). 


Okładki wzmacniające z wolframianu wapnia za- 
stosowano przy napięciu 1000kV przy zdjęciach pro- 
mieniami X stalowych płyt grubości 100 mm, 150 mm 
i 200mm. Żestawiono wyniki otrzymane przy zasto- 
sowaniu różnych typów błon, okładek i filtrów umie- 
szczanych między przedmiotem a błoną. Znaleziono, 
że współczynnik wzmacniania okładek, chociaż przy 
tym napięciu stosunkowo mały, jest wystarczający do 
stosowania filtrów ołowianych grubości ok 3mm, 
umieszczonych między przedmiotem a błona. Zacho- 
wuje się przy tym odpowiedni ekonomiczny czas na- 
świetlania błony. Zastosowanie filtrów poprawia zna- 
cznie jakość zdjęcia. L.K. 


22 — 41 (1) PPH 7 49 
Możliwości zastosowania miękkich promieni X — 15 
100 kV w przemyśle. Possible Industrial Applications 
of Soft X - Radiation 15—100 Kilłovolts Dale Trout, 
R. Gager i A. Page.Non-Dest. Test, t. 7, 1948/9, 
Nr 3, str. 20, (5 str., 3 tab., 10 wykr., 7 fot.). 

Zbadano własności promieni X otrzymywanych 
z dwóch różnych aparatur oraz podano ich krzywe 
czułości, krzywe absorbcji dla aluminium, magnezu 
i pewnych substancji niemetalicznych. Jedna z apa- 
ratur posiadała okienko ze szkła i pracowała przy 
napięciu od 30—140 kV, druga okienko berylowe o gru- 
bości 2mm i zakres napięć od 15—100 KV. Okienko 
berylowe przepuszcza obficie miekkie składniki pro- 
mieniowania X. Stwierdzono, że aņaratura z oknem 
berylowym daje możliwości uzyskania większego 
kontrastu zdjeć. Próby przeprowadzono dla cienkich 
płytek (1—6 mm) magnezu, aluminium i innych słabo 
pochłaniających materiałów, gdyż jedynie w tych 
warunkach i przy niskich napieciach (ok. 30 kV) u- 
zyskuje się lepsze radiogramy od uzyskanych przy 
użyciu zwyczajnych lamp emisyjnych. L.K. 
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22 — 42 (D) PPH 7 49 
Kontrola prześwietleniowa promieniami X odlewów 
aluminiowych i magnezowych.  Fluoroscopic Inspec- 
tion of Aluminium and Magnesium Castings. L. Cur- 
tis. Non-Dest Test., t. 7, 1948/9, Nr 3, str. 20, 
(5 str., 1 tab., 3 rys., 8 wykr.). 

W cześci pierwszej opisano budowę aparatu do 
prześwietleń promieniami X, t.zw. fluoroskopu, uży- 
wanego do wykrywania wad w aluminiowych i mag- 
nezowych odlewach części lotniczych. W celu okreś- 
lenia zdolności wykrywania wad fluoroskopem przy- 
gotowano 2 komplety (po 120 szt.) próbek aluminio- 
wych i magnezowych, odpowiednich wymiarów ze 
sztucznie wydrażonymi wadami. Wady o kształcie 
kuli, walca lub rozciągłej powierzchni wytworzono 
na różnych głębokościach i w różnych położeniach. 
Znormalizowano również sposób sprawdzania. Próby 
przeprowadzało dwóch obserwatorów, a wadę uzna- 
wano jako rozpoznawalną, gdy została stwierdzona 
przez obydwu obserwatorów zgodnie z przepisami. 
Wyniki cechowania zestawiono w tabeli i na wykre- 
sach pozwalających określić najmniejszą wykrywalną 
wade materiału w zależności od grubości materiału 
i kształtu wady. L.K. 


23. MATERIAŁY I ICH WŁASNOŚCI 


23 — 33 (ż) PPH 7 49 
Stale nierdzewne plastycznie przerobione, Which 
Wrousth Stainless Steel? S. P. Watkins, R. J. Berkol. 
Mach. Design, t.20, 1948, Nr 4, str. 174, (6 str., 9 
fot.), dok. 

Podano własności technologiczne i główne zasto- 
sowania poszczególnych gatunków stali nierdzewnych, 
oraz wskazówki odnośnie wyboru właściwego gatun- 
ku. Omówiono poszczególne grupy stali. Porównano 
odporność na korozję w niektórych ośrodkach, włas- 
ności przy wysokich temperaturach, przydatność do 
obróbki na zimno, obrabialność i inne własności. K.M. 
23 — 34 (ż) PPH 7 49 
Chromo-krzemowa stal konstrukcyjna 40 CX, Kriem- 
niechromistaja konstrukcionnaja stal — 40 CX. M.P. 
Braun, Stal, t.—, 1948, Nr 10, str. 939, (5 str., 4 tab., 
6 wyktr.). . 

Stal konstrukcyjna chromo-krzemowa „40 CX“ 

osiąga maksymalną twardość po hartowaniu w wo- 
dzie z temp. 900 C, najkorzystniejsze własności me- 
chaniczne po hartowaniu z temp. 880—900 C i odpusz- 
czeniu przy temperaturze 680—700 C. Po odpuszczeniu 
na wysoką twardość stal ta odznacza się niską plas- 
tycznością i udarnością, rdzeń zahartowanego pręta 
o średnicy 70 cm ma strukturę sorbityczną, przy śred- 
nicach większych  sorbityczno-ferrytyczną, skłonna 
jest do odwęglania i odznacza się małą udarnością 
przy niskich temperaturach. Minimum udarności wy- 
stępuje przy temperaturze odpuszczania 300—480 C. 
W.K. 
23 — 35 (ż) PPH 7 49 
Wpływ składu chemicznego na własności mechaniczne 
konstrukcyjnej stali weglowej, Wlijanije chimiczies- 
kogo sostawa na miechaniczeskije swoistwa uglerodi- 
stoj konstrukcjonnoj stali. W. M. Doronin, Stal, 
1948, Nr 10, str, 943, (3 str., 3 tab., 4 wykr.). 


Niewielkie ilości poszczególnych dodatków, jak 
Mn, Si, P, Cr, Ni mają wpływ na własności mecha- 
niczne konstrukcyjnych stali węglowych. Przy ich 
wytapianiu należy dążyć do otrzymania jak najniż- 
szych zawartości siarki. Celowym jest utrzymywanie 


zawartości Mn i Ni dla małych części w niższych gra-, 


nicach, zaś dla części dużych w górnych granicach. 
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Zawartość fosforu w granicach przewidzianych w nor- 
mie wywiera nieznaczny wpływ na własności mecha: 
niczne stali. W.K. 


23 — 36 (1) PPH 7 49 
„Zieral* — nowy lekki stop o bardzo wysokiej wy- 
trzymałości. Le Zicral nouvel alliage leger a tres 


haute resistance, 
163, (1 str., 1 tab.). 

Stwierdzono, że „zicral* posiada wyższe własno- 
ści mechaniczne od wszystkich używanych dotych- 
czas stopów lekkich. Skład Zn — 7—8,5%, Mg — 175 
—3%, Cu —,1—2%,'Cr — 0-1—0,4%, Si — 0,7% Mn 
— 0,1—0,6%, reszta Al „Zicral* stosowany jest w po- 
staci walcowanej, ciagnionej i kutej. W artykule po- 
dano warunki obróbki cieplnej, kucia i walcowania 
„zicralu”, Stwierdzono zadawalającą odporność „zic- 
ralu“ na korozję. J.R. 


23 — 37 (1) PPH 7 49 
Postępy w technologii magnezu. Advances in Magne- 
sium Technology, Light Metals, t. 12, 1949, Nr 
132, str. 24/28, (5 str., 2 tab.). 

= Stosowane dotychczas stopy magnezu z dodat- 
kiem Al do 11% Zn do 1% i dodanym dla zwieksze- 
nia odporności przeciw korozji mansanem w ilości do 
0.4% miały niskie własności mechaniczne przy wyż- 
szych temperaturach i wymagały skomplikowanych 
operacji przy procesie produkcyinym. Przedstawione 
w artvkule wyniki badań wykazały, że dodawanie do 
stopów magnezowych cvrkonu, ceru i w minimalnvch 
ilościach bervlu nie tylko podnosi własności mecha- 
niczne stopów i wzmaga ich odporność na korozie, 
ale upraszcza sam proces produkcyjny. Uzyskane wy- 
niki powinnv wpłynać na szersze stosowanie stopów 
magnezu. M.S. 


Techn, Mod. 1948, Nr 9/10, str. 


Analizy o tematach pokrewnych: 7— 58; 8 — 43; 
17 — 38 (o). ` 


24. ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW 


24 — 16 PPH 7 49 
Wyrób reflektorów szklannych przez odparowanie 
aluminium. How Glass Reflectors are made through 
Vaporization of Aluminium. K. Rose, Mat. Meth, 
t. 28, 1948, Nr 6, str, 85, (3 str., 2 fot.). 

Podano opis metody wytwarzania lustrzanej po- 
wierzchni reflektora. Pod czaszą reflektora wytwarza 
się próżnie, w której następuje odparowanie dobranej 
ilości przemysłowo czystego aluminium. Metodę tą 
stosują firmy Westinghouse Electric Corp. General El. 
Co. General Motors Corp. i in. M.M. 

24 — 17 PPH 7 49 
Granice wytrzymałości odkuć ze stali SAE 3440. 
Strength Limitations in the Use of SAE 4340 Steel 
Forgings. E. J. Ripling i L. J Ebert, Iron Age, 
t. 162, 1948, Nr 6, str. 88, (5 str., 1 rys., 7 wykr., 7 ods.). 

Badanie dużego odkucia ze stali SAE 4340 (C 04, 
Ni 1,8, Cr 0,8, Mo 0,25), które pekło przy obciążeniu 
o wiele niższym, niż przewidywano. Kształt odkucia 
i rodzaj obciążenia były bardzo złożone, Dla odtwo- 
rzenia warunków pracy użyto oprócz normalnych 
próbek na rozciąganie również i próbek z karbem. 
Próbki te zrywano po obróbce cieplnej brzeprowadzo- 
nej zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i w 
warunkach przemysłowych. Krzywe  odpuszczania 
przebiegają dla zwykłych próbek w sposób normal- 
ny, natomiast dla próbek z karbem wykazują maksi- 
mum przy około 425C w warunkach laboratoryjnych 
i przy około 450 C w warunkach przemysłowych. Pró- 
by te wykazują, że stal ta może być użyta przy ob 
ciążeniu nie przekraczającym 130 kg/mm2, K.M. 


— 
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` 24 — 18 PPH 7 49 
Zmechanizowana produkcja tubingów w Kołomien- 
skiej Wytwórni Parowozów imienia W. W. Kujby- 
szewa. Miechanizacja proizwodstwa tiubingow na Ko- 
łomienskom parowozostroitielnom zawodie im. W. W. 
Kujbyszewa A. J. Obuchow, Miechaniz, Trudo- 
jom. Tiażołych Rabot., 1949, Nr 2, str. 33—35, 
(2 str., 1 rys., 5 fot.). 

Podano opis taśmowej produkcji żeliwnych tu- 
bingów (cieżar około 1800 kg) służących do budowy 
tuneli kolejki podziemnej. Produkcja ciągła tubin- 
gów zmniejsza o 30% koszty własne i o 50% ilość 
pracowników — w stosunku do zwykłej produkcji 
przerywanej. Formy wykonywane są na czterech 
pneumatycznych maszynach formierskich typu „Gier- 
man“ o łącznej wydajności 50 form na godzine, For- 
my, przesuwając się na transporterze taśmowym 
z szybkością około 0,6 m/min., zostają kolejno za- 
lewane żeliwem nie przerywając swojego ruchu. Za- 
lane formy przechodzą dalej przez komorę chłodzącą 
i po upływie 2 godz. i 15 min. od chwili zalania, zo- 
stają kolejno wyjmowane z form i przenoszone na 
łańcuchowy transporter, poruszający się z szybkością 
0,25 mm/min., gdzie każdy tubing stygnie 6 godz. i 40 
min. Po ostygnięciu tubingi poddaje sie obróbce me- 
chanicznej, W.K. 


24,— 19 PPH 7 49 
Zagadnienie ekonomii stopów cynowych w przemyśle 
elektrycznym, K woprosu ob ekonomii ołowjanistych 
spławow w elektropromyszlennosti. F. Kulikow. 
Wiest. Elektroprom,, t. 20, 1949, Nr 2, str. 15 
(5% str., 5 tab.), 

Autor zwraca uwagę na zdarzającą się 
w niektórych zakładach przemysłowych  nieekono- 
miczną gospodarkę cyną. Należy zwrócić specjalną 
uwagę na niskocynowe stopy, których własności takie 
jak wytrzymałość mechaniczna, przewodność elektrycz- 
na i odporność na korozję są dla różnych stopów po- 
dobne. Zatym o wyborze powinna decydować najlep- 
sza zdolność zalewania. W ZSRR Ministerstwo Meta- 
lurgii opracowuje obecnie odpowiednią instrukcję, 
która będzie zawierać wskazówki, gdzie i do jakich 
celów należy używać poszczególne stopy cynowe. K.G. 


jeszcze 


Analizy o tematach pokrewnych: 8 — 24; 10 — 
64 (ż); 10 — 66 (ż). 


25. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA 
I TECHNICZNA 


25 — 45 PPH 7 49 
Prace naukowe i aparatura narodowego laboratorium 
fizycznego. Scientific Work and Apparatus at the Na- 
tional Physical Laboratory. Iron Coal Trades 
Rev., t. 156, 1948, Nr 4189, str 1369, (1% str.). 

Dokonano  pobieżnego przegladu ważniejszych 
prac naukowo-badawczych oraz aparatury i urządzeń 
wydziału konstrukcyjnego i metalurgicznego NPL 
w związku z dwudniowym pokazem laboratoriów, 
urządzonym w czerwcu ub. roku dla przedstawicieli 
rządu, organizacji przemysłowych i personelu wyż- 
szych uczelni, MK. 


25 — 46 PPH 7 49 
Amerykańskie stowarzyszenie mikroskopii elektrono- 
wej. Electron Microscope Society of America. F. A. 
Stamm. Analyt. Chem., t. 20, 1948, Nr 10, str. 990, 
(3 str.). 

Jesienią ub. roku odbyło się doroczne zebranie 
stowarzyszenia w gmachu wydziału fizycznego uni- 
wersytetu w Toronto, gdzie w swoim czasie zapocząt- 
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kowano pierwsze prace w zakresie mikroskopii elek- 
tronowej. Artykuł podaje spis kilkudziesięciu wygło- 


szonych referatów, zaopatrując większość z nich 
w krótkie streszczenia. M.K. 
25 — 47 PPH 7 49 


Stowarzyszenie odlewników brązu i mosiądzu, Asso- 
ciation of Bronze and Brass Foundress. Foundry 
Trade J., t, 84, 1948, Nr 1652, str. 423, (244 str.). 


Krótkie sprawozdanie z działalności stowarzysze- 
nia, obejmujące sprawy organizacyjne oraz działal- 
ność komitetu technicznego i jego współpracę z orga- 
nizacjami pokrewnymi zwłaszcza w zakresie opraco- 
wywania norm. M.K. 


25 — 48 PPH 7 49 
Kierunki rozwoju badań w zakresie stali. The Tech- 
nical Trends in Steel Research. E. C. Bain, Steel 
Process, t. 34, 1948, Nr 8, str, 432 (4% str.). 

Historyczny przegląd rozwoju techniki i wiedzy 
metalurgicznej począwszy od czasów starożytnych o- 
raz omówienie wpływu postępu hutniczego na roz- 
wój cywilizacji ludzkiej. Wskazano na ustawiczny 
wzrost znaczenia badań dla celów przemysłowych, 
podkreślając najważniejsze osiągnięcia nauki i wpływ 
ich na rozwój techniki. Omówiono pokrótce ogólne cele 
badań oraz podano uproszczony typowy schemat pro- 
wadzenia prac badawczych, począwszy od, sprecyzo- 
wania tematu do wprowadzenia osiągniętych wyni- 
ków do przemysłu. M.K. 


25 — 49 PPH 7 49 
Sprawozdanie z działalności The British Cast Iron 
Research Association, The British Cast Iron Research 
Association. Foundry Trade J., t. 85, 1948, Nr 
1679, str. 435, (4 str., 2 tab.). 


Skrót sprawozdania z działalności stowarzyszenia 
za rok 1947/48 obejmującego zarówno sprawy organi- 
zacyjne i finansowe, jak również działalność wydzia- 
łu badawczego (zwięzły przegląd najważniejszych 
prac, wykonanych lub będących w toku), wydziału 
dokumentacji (wydawnictwa, informacja techniczna, 
biblioteka) i innych, Dzieki przyjęciu zasady, że wszy- 
stkie odlewnie brytyjskie stają sie członkami stowa- 
rzyszenia, jego sytuacja finansowa uległa poprawie, 
a w związku z tym nastąpi rozszerzenie i ożywienie 
działalności naukowo-badawczej stowarzyszenia, M.K. 


25 -— 50 PPH 7 49 
Zjazd AIME, oddział metali. Fall Meeting, Institute 
of Metals Division AIME Min. Metal, t. 29, 1948, 
Nr 504, str. 668,(3 str., 2 fot.). 


Podano krótkie streszczenie niektórych referatów 
i dyskusji, poruszających następujące tematy: metody 
produkcyjne drutów i prętów z różnorodnych two- 
rzyw, mechanizm odkształceń plastycznych, własnoś- 
ci metali i stopów, ich przemiany strukturalne i zja- 
wiska dyfuzji, oraz rozrost ziarn i badania mikrosko- 
powe. M.K. 


25 — 51 PPH 7 49 
Program zjazdu AFA. AFA Convention Program. 
Foundry., t. 76, 1948, Nr 6, str. 69, (10 str., 22 fot.). 


Sprawozdanie ze zjazdu i wystawy zorganizowa- 
nych przez American Foundrymen's Association 
w maju. ub. r w Filadelfii. Stowarzyszenie liczy o- 
becnie przeszło 10.000 członków w tym 450 zagra- 
nicznych. Wygłoszono przeszło 80 referatów (nieomó- 
wionych w sprawozdaniu), poruszających różnorodne 
zagadnienia odlewnicze w zakresie metali żelaznych, 
lekkich i nieżelaznych. Krótki opis wystawy uzupeł- 
niono licznymi zdjęciami o małej wartości informa- 
cyjnej, MK. 
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25 — 52 PPH 7 49 
Nowe laboratorium uniwersytetu w Melbourne. The 
New Bailliev Laboratories at Melbourne University. 
J. N. Grenwood. Met. Treatment, t. 15, 1948, 
Nr 53, str. 15, (2 str., 3 fot.). 

Laboratorium metalurgiczne zaprojektowane w 
1946 r. jest obecnie częściowo wybudowane i oddane do 
użytku. Uruchomiono pracownię mikroradiograficzną, 
chemiczną, metalograficzną, fizyczną oraz warsztat 
mechaniczny. Oddział metalurgii proszków posiada 
prasę hydrauliczną 200t. Spiekanie metali trudno- 
topliwych przeprowadza się w wysokiej próżni (10-4 mm 
Hg) przy zastosowaniu temperatury do 3000 C. Zapro- 
jektowany i wykonany w laboratorium nagrzewacz 
o wysokiej częstotliwości umożliwia nagrzewanie ma- 
łych próbek do temperatury 2500C. Prowadzone o- 
becnie prace badawcze poświecone są głównie trzem 
następującym zagadnieniom: własności i struktury 
stopów tantalu i tytanu z innymi pierwiastkami, za- 
chowania się stopów ołowiu przy długotrwałych na- 
prężeniach, oraz mechanimu odkształceń metali. M.K. 
25 — 53 PPH 7 439 
Prace badawcze w przemyśle metali nieżelaznych. 
Research in the Non-Ferrous Metal Industries. G. L. 
Bailey. Met. Treatment., t. 15, 1948, Nr 55, str. 
143, (7 str., 3 rys., 1 fot.). 

Artykuł jest pierwszym z serii artykułów, mają- 
cych za zadanie omówienie możliwości istniejących 
zakładów badawczych, ich charakteru i rodzaju prac 
oraz użyteczności i możliwości ich pełnego wykorzys- 
tania dla zaspokojenia rosnących potrzeb brytyjskie- 
go przemysłu metali nieżelaznych. Z pośród czterech 
zasadniczych rodzajów zakładów badawczych, prze- 
mysłowych, wyższych uczelni, stowarzyszeń badaw- 
czych i zakładów państwowych, dwa ostatnie zajmu- 
ją pozycję pośrednią pod względem charakteru i celu 
swych prac badawczych, będących zarówno pracami 
długofalowymi, jak i krótkoterminowymi typu prze- 
mysłowego. Szczegółowo omówiono organizację Bry- 
tyjskiego Stowarzyszenia Badawczego metali nieżela- 
znych (B.N.F.M.R.A.), oraz jego koordynującą, scala- 
jącą i kierującą rolę jako centralnej organizacji ba- 
dawczej przemysłu w zakresie całości prac wykony- 
wanych w różnych zakładach badawczych dla prze- 
mysłu metali nieżelaznych, Poszczególne zakłady 
przemysłowe są członkami stowarzyszenia, dzięki 
czemu zapewnione jest jak najściślejsze jego powią- 
zanie z przemysłem. Wskazano na zakresy prac po- 
szczególnych działów badawczych, Stowarzyszenia 
(ogółem 150 pracowników) oraz wymieniono najważ- 
niejsze prace obecnego programu, wykonywane we 
własnych laboratoriach lub częściowo przekazywane 
innym zakładom badawczym. M.K. 


Analiza o temacie pokrewnym: 1—4. 


26. GOSPODARKA I ORGANIZACJA 


26 — 60 PPH 7 49 
Metoda kalkulacji kosztów własnych produkcji me- 
talurgicznych.  Mietodika kalkulirowanija siebiestoi- 
mosti mietallurgiczieskoj produkcji B. Ja. Riabińskij. 
Stal, 1948, Nr 8, str. 736, (6 str., 1 ods.). 

Podano szczegółowe wyjaśnienia i uwagi odnoś- 
nie książki N. P. Rastorgujewa b. t. „Kalkulacja 
w hutnictwie“ traktującej o racjonalnej gospodarce 
i obliczeniu kosztów własnych głównie w produkcji 
wielkiego: pieca, stalowni i walcowni. Metoda kalku- 
lacji kosztów własnych wytworów hutniczych powin- 


na być dokładnie uzgodniona z właściwościami tech-. 


nologicznymi i organizacyjnymi poszczególnych pro- 
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dukcji Rozważania na temat powstawania strat i bra- 
ków przy produkcji hutniczej oraz nad sposobem ich 
zmniejszenia. W.K. 


26 — 61 PPH 7 49 
Norweski przemysł cdlewniczy. The Norwegian Foun- 
dry-Industry. J. Sissener. Foundry Trade J, t. 
84, 1948, Nr 1656, str. 515, (2 str.). 

Omówiono strukturę gospodarczą oraz organiza- 
cyjną norweskiego przemysłu odlewniczego obejmu- 
jącego 83 odlewnie żelaza o rocznej wydajności 40.000 
—50.000 ton oraz 4 odlewnie stali o rocznej wydajnoś- 
ci 5.000—7.000 ton. Na podkreślenie zasługuje fakt 
pełnego usamodzielnienia się Norwegii w zakresie 
produkcji surówki, co osiągnięto przez zastosowanie 
specjalnych pieców elektrycznych. E.S, 


26 — 62 PPH 7 49 
Nauczanie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczel- 
niach technicznych. A. Mazurkiewicz Bezp. i Hig. 
Pracy., t. 3, 1949, Nr 2, str. 1, (2 str.). 

Autor wnosi do sprawy bezpieczeństwa i higieny 
pracy spostrzeżenia, że nie tyle inspektor pracy, co 
raczej kierownik zakładu pracy jest osobą o dużym 
wpływie na kształtowanie się akcji bezpieczeństwa 
i higieny pracy w podległym mu ośrodku pracy. Stąd 
wniosek, że kierownicy zakładów produkcyjnych win- 
ni być dodatkowo przeszkoleni i przeegszaminowani, 
w szkołach zaś technicznych wprowadzić należy obo- 
wiązkowe przedmioty z zakresu higieny i bezpieczeń- 
stwa pracy, podlegające egzaminowaniu E.S. 


26 — 63 PPH 7 49 
Zagadnienie bezpieczeństwa w laboratoriach. . Safety 
in Laboratories. Iron Coal Trades Rev., t. 157, 
1948, Nr 4210, str. 1140, (1 str., 1 ods.). 

Streszczono zasadnicze punkty referatów wygło- 
szonych na posiedzeniu Stowarzyszenia Inżynierów 
Elektryków w Anglii, na temat zapobiegania wypad- 
kom przy pracach laboratoryjnych E.S, 


26 — 64 PPH 7 49 
Z zagadnień szkolenia technicznego. Engineering Edu- 
cation. W.P. Schmitter. Mach. Design, t. 20, 1948, 
Nr 9, str, 123, (4 str., 6 fot.). 

Omówiono zagadnienie dalszego zawodowego do- 
kształcania personelu technicznego w zakładach pro- 
dukcyjnych po ukończeniu studiów uniwersyteckich. 
Podkreślono konieczność szerszego i intensywniejsze- 
go niż dotychczas zapoznawania nowonapływających 
sił inżynierskich z metodami pracy stosowanymi w 
zakładach produkcyjnych. E.S. 


26 — 65 PPH 7 49 
Miary wypadkowości, W. Mickiewicz. Bezo. Hig. 
Prac., t. 8, 1949, Nr 1, str. 1, (4 str., 2 wykr, 2 ods.). 

W związku z opracowaniem przez Komisję Bez- 
pieczeństwa Pracy P.K.N. zagadnienia zharmonizo- 
wania metod statystyki wypadków przy pracy podano 
siedem wzorów na poszukiwane miary wypadkowości 
oraz omówiono w oparciu o konkretne przykłady mo- 
żliwości i celowość ich zastosowania. E.S, 


26 — 66 PPH 7 49 
Materiały szkodliwe w laboratorium chemicznym. 
Bezp. Hig. Prac, t. 2, 1948, Nr 10, str. 23, (2 str., 
1 ods.). 

Omówiono szkodliwy wpływ na zdrowie ludzkie 
następujących materiałów: kwasu siarkowego, kwasu 
azotowego i tlenków azotu, kwasu solnego, ługów so- 
dowych i potasowych, sodu, potasu, fosforu, dwutlen- 
ku węgla i eteru. Na zakończenie podano wskazówki, 
jak należy się obchodzić z wyżej wymienionymi ma- 
teriałami, aby uniknąć ich szkodliwego wpływu. E.S. 


Analiza o temacie pokrewnym: 6—32. 
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27. DOKUMENTACJA TECHNICZNA 


27 — 18 PPH 7 49 
Współczesne budynki dla bibliotek naukowych. Tem- 
porary Buildings for Research Libraries. W, Bonser. 
J. Document, t. 4, 1949, Nr 4, str. 245, (1 str., 
1 rys.). 

Opisano nowo wybudowaną bibliotekę przy Uni- 
wersytecie w Birmingham Biblioteka mieści sie w 
budynku o konstrukcji betonowej typu „Orlit*. Nie 
jest to wielka biblioteka uniwersytecka, lecz tylko 
księgozbiór podręczny i czytelnia. Autor poleca oma- 
wiany typ budynku jako odpowiedni dla małych bi- 
bliotek zakładowych przy instytucjach badawczych 
i fabrykach. Koszt wybudowania takiego budynku 
wraz z wyposażeniem wynosi ok. Ł, 7 tys. K.W. 


27 — 19 PPH 7 49 
Współpraca z Czechosłowacją w zakresie dokumen- 
tacji Bibliotekarz, t. 16, 1949, Nr 1—2, str. 28, 
(1 str.). 

W dniach 20 i 21 1. b.r. obradowała w Warszawie 
Podkomisja Instytutów Naukowo-Badawczych Polsko- 
Czechosłowackiej Komisji Naukowo-Technicznej. W 
ramach obrad odbyła się konferencja na temat współ- 
pracy polsko-czechosłowackiej w zakresie dokumen- 
tacji. Najważniejsze postanowienia konferencji: orga- 
nizacja wymiany mikrofilmów i fotokopii, obie stro- 
ny prześlą sobie wykazy swoich bibliotek naukowych, 
ułatwienie wymiany książek między obu państwami, 
zaprojektowano opracowanie i opublikowanie kata- 
logów centralnych czasopism zagranicznych z zakresu 
techniki i gospodarstwa. Czechosłowacja projektuje na 
koniec 1949r. zwołanie konferencji dokumentacyjnej, 
w której wzięliby udział przedstawiciele krajów de- 
mokracji ludowej. K.W. 


28. ZAGADNIENIA RÓŻNE 


28 — 23 PPH 7 49 
Automatyczne platerowanie srebrem. Automatic Sil- 
ver Plating. W. E. Hesselberger Met. Ind, t. 74, 
1949, Nr 4,- str. 66, (3,5 str., 2 „fot.). 


Podano opis zakładu, gdzie srebrzenie odbywa się 
w sposób całkowicie zautomatyzowany, warunki tech- 
niczne i czas trwania poszczególnych operacji. M.P. 


28 — 24 PPH 7 49 
Produkcja Ssamoechcdowych łańcuchów ochronnych. 
Manufacture of Auto Tire Chains. N, J. Gebert, A. M. 
Eoberts, Plating, t. 36, 1949, Nr 4, str. 349, (6 str., 
7 fot.). 

Podano całkowity proces produkcji z szczególnym 
uwzględnieniem  platerowania łańcuchów bocznych 
i poprzecznych. Sformowane łańcuchy poddaje się na- 
węglaniu, następnie trawi i poleruje w 4% kwasie 
siarkowym w szybko obracających się bębnach, w 
końcu myje. Tak przygotowane łańcuchy boczne są 
cynkowahe, poprzeczne mosiądzowane w automatycz- 
nych cyjankowych kąpielach, poczem łączone w zes- 
poły, Fotografie ilustrują poszczególne etapy pro- 
dukcji, M.P. 


28 — 26 PPH 7 49 
Dwa sposoby usuwania zużytych kąpieli cyjankowych: 
1) usuwanie zużytych kąpieli cyjankowych przez elek- 
trolityczne utlenianie, 2) rozkład roztworu cyjanku 
miedzi drogą elektrolizy przy podwyższonych tempera- 
turach. 2 Variants of Electrolitic Cyanide Waste Dis- 
posal. 1) Disposał of Waste Cyanides by Electrolytie 
Oxidation R. W, Oyler, 2) Destruction of Cyanide 
Copper Solutions by hot Electrolysis. Sperry i Gald- 
well. R.W. Oyler, 2) Sperry i Caldwell. Plating, 
t. 36, 1949, Nr 4, str 1/341, 2/343, (7 str., 3 tab.). 
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Przed usunięciem cyjankowej kapieli miedziowej 

należy unieszkodliwić silnie trujacy cyjanek i uzyskać 
miedź z rostworu. Omówiono zastosowanie elektrolizy 
na gorąco, która pozwala na równoczesne osadzenie 
metalu i utlenienie cyjanku do mocznika. Artykuł 
pierwszy podaje warunki, aparaturę i koszty procesu. 
Węglany z kąpieli strąca się wodorotlenkiem baru, 
przesącz poddaje się elektrolizie przy 93 C, powietrz- 
nemu mieszaniu i możliwie wysokich gęstościach prądu 
na elektrodach z miedzi, Po osiągnięciu odpowiedniego 
stężenia cyjanku kapiel usuwa się, co następuje po 
kilku godzinach. Artykuł drugi podaje wyniki badań 
nad spadkiem stężenia miedzi i cyjanków w czasie 
elektrolizy w zależności od gęstości pradu, mieszania 
i temperatury. Wyniki zobrazowano przy pomocy wy- 
kresów i tablic. M.P. 
26 — 27 PPH 7 49 
Tlen o średniej czystości. Medium-Purity Oxygen. 
Iron Coal Trades. Rev. t. 158, 1949, Nr 4233, 
str. 4901. *(5.oestid): 

Omówiono produkcję i zastosowanie tlenu o prze- 
ciętnej czystości. Zużycie mocy przy wytwarzaniu tle- 
nu gazowego wynosi około 0,7 kWh/m, przy czym 
sprawność termodynamiczna 13%, natomiast przy wy- 
twarzaniu tlenu ciekłego zużycie mocy wynosi 1,3 
kWh/m tlenu. Dla tlenu niskoprocentowego 90—98% 
Oə zużycie mocy jest mniejsze i wynosi około 0,5 
kWh/m3, przy sprawności 16—19%. Produkcja tlenu 
oparta jest na procesie Linde-Frankla; proces Kelloga, 
stosujący zupełnie niskie ciśnienie, oraz procesy „Oxy- 
ton“ francuskiej firmy „L'Air Liquide“, „Reścol* an- 
gielskiego towarzystwa  ,British-Oxygen Company“ 
i amerykańskiego „Elliot Company“ są dalszym roz- 
winięciem tego samego procesu. Największymi zaletami 
w stosowaniu tlenu, w procesach wytwórczych jest 
wzrost sprawności cieplnej, podwyższenie temperatu- 
ry, przyspieszenia procesów i uniknięcie rozcieńczenia 
produktów przez azot. Opisano osiagniecia w stosowa- 
niu tlenu w procesach konwertorowych, piecach mar- 
tenowskich, elektrycznych i wielkich piecach. J.N. 


27. NOWE KSIĄZKI 
29 — 166 (o) PPH 7 49 
"Techniczne informacje odnośnie wzbogacania rud me- 
tali kolorowych. Tiechniczeskaja informacija po obo- 
gaszenju rud cwietnych mietałłow. NKCM SSSR, 1944, 
Metałłurgizdat, Moskwa, 


29 — 167 (o) PPH 7 49 
Urządzenia mechaniczne wielkich pieców i stalowni. 
Mechaniczeskoje oborudowanie domiennych i stalepła- 
witielnych cechow. Szirenko N. S., 1942, Metałłurgiz- 
dat, Moskwa, cena 30 rb. 


29 — 168 (o) PPH 7 49 
Chemia fizyczna, t. I. — Właściwości materii, termo- 
dynamika chemiczna, t. II — Roztwory, kinetyka che- 
miczna, elektrochemia, fotochemia. Fiziczeskaja chi- 
mija, cz, I — Swoistwa matierii, chimiczeskaja tier- 
modynamika cz, II — Rastwory, elektrochimija, chi- 
inieczeskaja kinietika, fotochimija. Brodskij A. I, wy- 
danie 6-te, 1948, Goschimizdat, Moskwa, t. I — str. 488, 
rys. 99, t. II — str. 489—998, rys, 200, cena t. I i HI 
zł 400.—, IM 4567—68,063. 

29 — 169 (o) PPH 7 49 
Niemiecko-rosyjski słownik techniczny. Niemiecko- 
russkij politechniczeskoj słowar. Belkind L. D., 1948, 
OGIZ, Gostechizdat, Moskwa, str. 307, cena zł 420.—, 
I M4571/05. 


29 — 170 (o) PPH 7 49 
Słownik francusko-rcsyjski, Francuzko-russkij słowar. 
Ganszin A. K., 1946 OGIZ, Moskwa, str. 685, cena 
zł 300.—, IM 4585/05. 


175 — 


Nr 7 


29 — 171 (o) 
Podstawy chemii. Osnowy chimii. Mendelejew D. I, 
t. I i II, wydanie 13-tą (5-te pośmiertne), 1947/48, 
Goschmizdat, Moskwa, t. I str. 620, t. II 704, cena t. I 
i II — zł 800.—, IM 4552—73/062. 


29 — 172 (o) PPH 7 49 
Silikaty w radzieckiej literaturze za 1947 r. i silikaty 
w radzieckiej literaturze za 1948 r. Silikaty w sowiec- 
koj literaturie za 1947 r. i Silikaty w sowieckoj lite- 
raturie za 1948 r. Tatarker G. E., 1948, Annotacionno- 
bibliogarificzeskie sborniki, Leningrad, cena rb. 


29 — 173 (o) PPH 7 49 
Koksowanie. Koksowanie. Agorskin A. A., Cziżewskij 
N. P., 1948, Metałłurgizdat, Moskwa, str. 374, rys, 153, 
cena zł 150.—, IM 4575/09. 


29 — 174 (o) PPH 7 49 
Brykietowanie rud, Brikietirowanie rud. Tjurenkow 
N. G., 1948, Metałłurgizdat, Moskwa, str, 127, rys. 52, 
IM 4580/08. 


29 — 175 (o) PPH 7 49 
Wyposażenie urządzeń cieplnych na hutach i w fabry- 
kach. Oburdowanie tiermieczeskich cechow mietałłur- 
giczeskich i maszinostroitielnych zawodow Starodubow 
K. F., 1948, Metałłurgizdat, Moskwa, str. 471, rys. 303, 
IM 4581/10. 


29 — 176 (0) PPH 7 49 
Metalugia — Zarys ogólny. Mietałłurgija — Obszczej 
kurs. Szachow G. A., 1948, Metałłurgizdat, Moskwa, 
str. 648, rys, 224, cena zł 300.—, IM 4583/16. 


29 — 177 (0) PPH 7 49 
Termodynamika — podrecznik dla instytutów peda- 
gogicznych. Tiermodinamika — Posobie dla pedagogi- 


czeskich institutow. Miłodziejewskij A. B. wydanie 
2-gie, 1948, Uczpedgiz, Moskwa, str. 182, rys. 31, cena 
zł 120.—, IM 4586/10. 


29 — 178 (o) PPH 7 49 
Krótki podręcznik wyższej matematyki. Kratkij uczeb- 
nik wysszej matiematikii Wygodskij M. Ja., 1947, 
OGIZ, Gostechizdat, Moskwa, str. 479, rys. 149, cena 
zł 160.—, IM 4690/061. 


29 — 179 (o) PPH 7 49 
Termodynamika techniczna, Techniczeskaja tiermodi- 
namika. Litwin A. M. 1947, Gosenergoizdat, Moskwa, 
str. 388, rys. nlb., cena zł 400.—, IM 4592/10. 


29 — 180 (o) PPH 7 49 
Budowa pieców stalowniczych. Kładka stalepławilnych 
piecziej, Biełjawskij, G. N., Rybin P, P. 1948, Metałłur- 
gizdat, Moskwa, str. 184, cena 10 rb. 


29 — 181 (o) PPH 7 49 
Budowa i montaż pieców przemysłowych, Kładka 
i montaż promyszelnych pieczej. Bielskij W. I. Czer- 


now A. W., 1948, Stroizdat, Swierdłowsk, str. 398. 
cena 13 rb. 40 k, 
29 — 182 (o) PPH 7 49 


Organizacja pracy i normalizacja techniczna przy pro- 
dukcji metalurgicznej. Organizacija truda i tiechnicze- 
skoje normirowanije w mietałłurgiczeskom proizwod- 
stwie. Primak I. A., 1948, Metałłurgizdat, Moskwa, str. 
280, cena 13 rb. 80 k. 


29 — 183 (o) PPH 7 49 
Szybki montaż konstrukcji metalowych urządzeń wiel- 
kopiecowych.  Skorostnyj montaż mietałłokonstrucji 
domiennogo cecha. Cifrinowicz. A. Z. 1947, Stroizdat, 
Moskwa, str. 134, cena 7 rb. 50 k. 


29 — 184 (o) 
Zastosowanie metalurgii proszków przy budowie ma- 


PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA HUTNICZEGO 


PPH 7 49, 


1949 


PPH 7 49 szyn. Mietałłokieramika w maszinostrojenii. Rakowskij 


W. S., 1948, Maszgiz, Moskwa, str. 120, cena 6 rb. 


29 — 185 (o) PPH 7 49 
Oznaczanie chemicznych produktów koksowania. Uła- 
wliwanie chimieczeskich produktow koksowanija. Bie- 
łow A., 1948, Metałłurgizdat, Moskwa, str. 206, cena 
17 rb. 


29 — 186 (o) PPH 7 49 
Naprawa pieców koksowniczych na gorąco i na zimno. 
Gorjaczij i chołodnyj riemont koksowych pieczej. Wo- 
łodczenko W. A., 1947, Stroizdat, Swierdłowski, str. 
210, cena 10 rb 60 k. 


29 — 187 (o) PPH 7 49 
Bilans materiałowy i cieplny pieców keksowniczych. 
Materialnyj i tiepłowoj bałans koksowych pieczej. 
Chanin I. M, W. W., 1948, Metałłurgizdat, Moskwa, 
str. 120, cena 6 rb. 

29 — 188 (o) PPH 7 49 
Technika cieplna w zastosowaniu fabrycznym. Fa- 
bryczno-zawodskaja tiepłotiechnika. Lebiediew P. D., 
Szczukin A, A., 1948, Gosenergoizdat, Moskwa, str. 372, 
rys. nlb., cena zł 300.—, IM 4582/10. 


29 — 189 (o) PPH 7 49 
Kondensacyjne układy ogrzewania. Kondensacjonnaja 
sistema otoplenija. Uljaniskij S. W., 1947, Izdat Mi- 
nisterstwa Komunalnogo Chozjaistwa RSFSR, Mo- 
skwa, str. 109, cena zł 55—, IM 4455/10. 


29 — 190 (o) PPH 7 49 
Ogólny zarys techniki cieplnej. Obszczaja tiepłotechni- 
ka. Bljudow W. P. Wyrubow D. B., Kornickij C. Ja., 
1948, Gosenergoizdat, Moskwa, str. 583, cena 34 rb. 
50 k. 


29 — 191 (o) PPH 7 49 
Ruch gazowy i przepływ ciepła w piecach keksowni- 
czych. Dwiżenie gazow i tiepłoodacza w koksowych 
pieczach, Agroskin A. A., 1949, Akademia Nauk SSSR, 
Moskwa, str. 380, cena 20 rb. 


29 — 192 (o) PPH 7 49 
Katalog-podręcznik przyrządów i urządzeń laborato- 
ryjnych. Chemiczne naczynia szklanne. Katałog-spra- 
wocznik łaboratornych priborow i oborudowania. Stie- 
kolnaja chimiczeskaja posuda, 1948, str. 19, cena 4 rb. 
40 k. 

29 — 193 (ż) PPH 7 49 
Wiasności surówki, Swoistwa czuguna. Troickij G. N., 
1941, Metałłurgizdat, Moskwa, cena 19 rb. 


29 — 194 (ż) PPH 7 49 
Miękka stal kotłowa. Kotielnaja mjagkaja stal. Kużź- 
niecow N. A., 1940, Metałłurgizdat, Moskwa, cena 6 rb. 
40 k. 

29 — 195 (Ż) PPH 7 49 
ElJektrometalurgia. Produkcja stali. Elektromietałłurgi- 
ja. Proizwodstwo stali. Smarin A. M., 1943, Metałłur- 
gizdat, Moskwa, cena 26 rb. 

29 — 196 (ż) PPH 7 49 
Nagrzewanie stali przed walcowaniem. Nagriew stali 
piered prokatkoj. Biełczerow P., P., 1940), Metałłur- 
gizdat, Moskwa, cena 5 rb. 75 k. 

29 — 197 (ż) PPH 7 49 
Produkcja cienkich blach. Proizwodstwo  tionkich 
listow. Iliczew A. I. Leikina A. E., 1941, Metałłurgiz- 
dat, Moskwa, cena 6 rb. 25 k. 

29 — 198 (ż) PPH 7 49 
Walcowanie na zimno cienkościennych rur. Chołodna- 
ja prokatka tionkostiennych trub. Emeljanenko P. T., 
Grebieniczenko A. G., 1941, Metałłurgizdat, Moskwa, 


cena 9 rb. 
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1. PODSTAWOWE NAUKI HUTNICTWA 
1—7 PPH 8 49 


"Teoria powierzchniowego napiecia metali.  Tieorija 
powierchnostnogo natiażenia mietałłow. A. G. Glau- 
berman, Żur. Fiz. Chim, t. 23, 1949, Nr 2, str. 
115, (9 str. 7 ods.). 

Opracowano teorię powierzchniowego napięcia 
metali, w ramach której udało się uwzglednić krysta- 
liczną strukturę, objętość jonów i całokształt sił przy- 
ciągających i odpychających. Teoria zgodna (jeśli cho- 
dzi o rząd wielkości) z danymi doświadczalnymi dla 
szeregu metali, uwzględniajac, że pomiar napięcia 
powierzchniowego metalu wykonano w stanie płyn- 
nym, a teoria jest opracowana dla zera absolutnego. 

M.P. 

1 — 8 PPH 8 49 
Wytwarzanie dźwięków i ultradźwieków w cieczach 
dla celów przemysłowych. Schall und Ultraschaller- 
zeugung in Flüssigkeiten für industrielle Zwecke. W. 
Janowsky, R. Pohlman, Zeitschr. f. Angew. 
Physik, t. 1, 1948, Nr 5, str. 222, (6 str. 4 rys. 3 fot. 
3 ods.). 

Do wytwarzania ultradźwięków w cieczach za- 
stosowano specjalnie skonstruowana piszczałke me- 
chaniczną. Podano szczegóły budowy, oraz wyniki 
działania w procesie wytwarzania emulsji oleju 
w wodzie. Podano schemat urzadzenia do wytwarza- 
nia emulsji na skalę techniczna. W celu podkreślenia 
rentowności urządzenia w stosunku do generatorów 
'magnetostrykcyjnych czy piezoelektrycznych wyliczo- 
no koszt produkcji 1000 1 emulsji obydwoma sposoba- 
mi, przy czym rentowność piszczałki jest 330 razy 
większa. Omówiono inne dziedziny zastosowania tego 
taniego źródła ultradźwięków w cieczach. L.K. 

1—9 PPH 8 49 
Nieustalone przebiegi napedu prądem stałym przy 
csłabieniu strumienia silnika. Pieriechodnyje processy 
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Nr 8 
Str. 
16. Struktura i jej badanie 203 
17. Fizyczne badania i własności . 203 
18. Pomiary, regulacja, przyrządy i 204 
19. Mechaniczne badania i własności . 204 
20. Korozja i zabezpieczenie metali przed ko- 
rozja . a ; ; ; i 204 
21. Badanie składu chemicznego . 205 
22. Kontrola produkcji 206 
23. Materiały i ich własności 206 
24. Zastosowanie materiałów . l 206 
25. Działalność naukowa i techniczna . 207 
26. Gospodarka i organizacja . 207 
27. Dokumentacja techniczna 208 
28. Zagadnienia różne 208 
208 


Nowe książki 


elektropriwoda postojagnogo toka pri osłablenij potoka 
dwigatiela, Nikitin i Kunieckijj Izw. AN SSSR, 
1948, Nr 6, str, 823, (9,5 str., 9 wykr.). 

Opisano zależność pradu maks. predkości, przy- 
śpieszenia i możliwości regulacji silników boczniko- 
wych przy regulowaniu wzbudzenia od parametrów 
napędu, oraz samego silnika. Podano proste sposoby 
obliczania tych wielkości dla danych maszyn. K.B 


1 — 10 PPH 8 49 
Potencjały elektrod metaicwych o zorientowanej po- 
wierzchni przy anodowym rozpuszczaniu, Elektrodny- 
je potencjały teksturirowannogo mietałła. G. S, Woz- 
dwiżenskij i W. A. Dmitriew. DAN SSSR, t. 66, 
1949, Nr 2, str. 227, (3 str, 4 rys. 3 ods.). 


Oznaczono w roztworze kwasu fosforowego dyna- 
mmiczne i statyczne potencjały miedzi o strukturze 
powierzchni niezorientowanej i zorientowanej w sku- 
tek przeróbki plastycznej i obróbki mechanicznej. 
Stwierdzono, że potencjały statyczne metalu o struk- 
turze zorientowanej są bardziej dodatnie, natomiast 
dynamiczne (krzywe polaryzacji) przesuniete sa w kie- 
runku wartości ujemnych. Zjawisko objaśniono różni- 
cą energii powierzchni deformowanej i wyżarzonej, 
uwzględniając w pierwszym wypadku energię defor- 
macji. M.P. 


1— 11 PPH 8 49 
Szybkość podnoszenia się pęcherzyków w wodzie 
i wodnych roztworach przy dużych liczbach Rey- 
nolds'a. Skorost' podniatija puzyrkow w wodzie i wod- 
nych rastworach pri bolszych czisłach Reynoldsa 
A. Gorodeckaja, Żur. Fiz. Chim. t. 32, 1949, Nr 1, 
str. 71, (6 str. 2 tab. 4 rys. 10 ods.). 

Dla szybkości podnoszenia się pecherzyków gazu 
w wodzie w przypadku dużych liczb Reynoldsa, gdy 
prawo Stocksa nie znajduje zastosowania, została 
opracowana przez Lewicza teoria i podany wzór, wią- 
żący szybkość z średnicą, gęstościami płynu i gazu, 


Nr 8 


lepkością roztworu i przyśpieszeniem ziemskim. Spraw- 
dzenia doświadczalne wzoru Lewicza. wykazały zgod- 
ność dla Re 10 do 450 w wypadku wody dwukrotnie 
destylowanej, Zanieczyszczenia istniejące w wodzie 
destylowanej i związki wprowadzone, jak: ciała po- 
wierzchniowo-aktywne i alkohole przy minimalnych 
stężeniach, hamują szybkość pęcherzyka, co tłumaczy 
się adsorbcją tych ciał na granicy faz i zwiększeniem 
obszaru turbulentności. M.P. 


2. SUROWCE I ICH PRZERÓBKA 


2 — 40 (o) PPH 8 49 
Badania nad szybkością opadania mułów węglowych, 
w zawiesinach wodnych. T. Mielicki M, Kadłubow- 
ski Biul. Inst. Węgi. 1949, Nr 53, str. 1, (9 str., 
2 tab., 1 wykr., 9 ods.). 

Wykonano pomiary szybkości klarowania wód 
płuczkowych z 35 polskich kopalń węgla, używając 
jako dodatków przyśpieszających klarowanie: Cao, 
HCI, mieszanki „S* (wg patentu Sammela) -- HCI, mie- 
szanki „S“ + NaOH i skrobii skaustyfikowanej. 
W wyniku stwierdzono, że dla polskich węgli najle- 
piej nadaje się mieszanka „„,S* i skrobia skaustyfiko- 
wana. W.M. 


2 — 41 (o) PPH 8 49 
Wzbogacanie minerałów, Minerals Beneficiation. J. F. 
Meyers, E. H. Crabtree, S. R. Zimmerly, Min. Eng. 
t. 1, 1949, Nr 8, str. 66, (5 str., 3 fot.). 

Przegląd postepu dokonanego w r. 1948 w dzie- 
dzinie przeróbki mechanicznej i wzbogacania rud. Do- 
konano ulepszeń w konstrukcji młynów prętowych, 
które zyskują przewagę nad młynami kulowymi 
i w budowie maszyn flotacyjnych. Do nowych lub 
ulepszonych procesów należy zaliczyć rozdział mine- 
rałów w cieczach ciężkich, oraz nowy sposób praże- 
nia, polegający na przetłaczaniu powietrza, spalin lub 
innych gazów przez sypki materiał spoczywający na 
perforowanym trzonie. W.M. 


2 — 42 (o) PPH 9 49 
O przylepności mikroskopijnych cząsteczek do stałych 
powierzchni w cieczach. O prilipanii mikroskopiczes- 
kich czastic k twiordym powierchnostiam w żidkos- 
tiach, G. J. Fuks, W. M. Ktycznikow, E. W. Cygano- 
wa, DAN SSSR, t. 65, 1949, Nr 3, str. 307, (4 str., 
1 tab. 4 rys.). 

Zbadano przylepność zawiesiny kwarcu, szkieł, 
grafitu, glin, gleby i kalafonii dla © 0,8 — 15u do po- 
wierzchni kwarcu, szkła, metalu i parafiny w wodzie, 
olejach mineralnych i innych płynach, Siłę przylep- 
ności mierzono przy pomocy działania siły odśrod- 
kowej i wyrażono ją stosunkiem siły do ciężaru cząsteczki 
jako funkcji od stosunku ilości cząsteczek pozostałych 
po działaniu siły do ogólnej ilości osadzonych. Zbada- 
no przebieg krzywych w różnych roztworach, przy 
czym zmiany wywołane przez elektrolity i ciało po- 
wierzchniowo aktywne wskazuja na elektryczny cha- 
rakter zjawiska. M.P. 


2 — 43 (Ż) PPH 8 49 
Wzbogacanie rud żelaza. Iron Ore Beneficiation. F. X. 
Tartaran, Min, Eng. t. 1, 1949, Nr 5, str. 14, (5 str.). 

Ogólny przeglad obecnie stosowanych metod 
wzbogacania rud Fe w St. Zjedn. Dobór metody za- 
leżny jest od charakteru rudy. Rudy zawierające ska- 
łę płonną w formie luźnej o małej ziarnistości wzbo- 
gaca się na płuczkach „log washer“ lub klasyfikato- 
rach hydraulicznych, o ziarnistości zbliżonej do ziar- 
nistości minerałów żelazonośnych, na maszynach osa- 
dowych, które ostatnio zastępuje się urządzeniami do 
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rozdzielania w cieczach ciężkich. Rudy magnetyczne 
wzbogaca się na mokro na separatorach magnetycz- 
nych bębnowych i taśmowych. Dla rud niemagnetycz- 
nych o drobnych przerostach skałą płonną opraco- 
wuje się sposób prażenia magnetyzującego i następnej 
separacji magnetycznej oraz flotację. Niezdecydowano 
jeszcze, która z dwóch ostatnich metod jest bardziej 
ekonomiczna, W.M. 


2 — 44 (ż) PPH 8 49 
Techniczne zadania górnictwa w Styryjskim Erzberg'u. 
Technische Aufgaben des Bergbaues am steirischen 
Erzberg. H. Bornitz, Stahl u. Eisen, t. 69, 1949, 
Nr 7, str. 215, (6 str., 3 tab. 1 rys, 1 mapa, 1 fot.). 

Omówiono techniczne i gospodarcze warunki eks- 
ploatacji zasadowych rud żelaza (zawartość Fe do 
34%, zasoby 80 milionów t) w Erzbergu (Austria). 
Przedyskutowano odkrywkowy i podziemny system 
odbudowy złoża. Sposób pierwszy jest doskonalszy od 
drugiego, ale droższy. Wspomniano o dodatnich wyni- 
kach prób zastąpienia niedoskonałego wybierania 
ręcznego wzbogacaniem na maszynach wsadowych . 
klas drobnych i rozdziałem w cieczach ciężkich klas 
grubych. W ostatnim wypadku dostatecznym ośrod- 
kiem rozdziału okazała się zawiesina mułu rudnego 
w wodzie. W.M. 


2 — 45 (ż) PPH 8 49 
Stcpiona ruda dla pieca marienowskiego. Fused Ore 
for the Openhearth. E. S. Kovecki, Iron Age, t. 163, 
1949, Nr 14, str. 83, (4 str., 5 fot.). 

. Opisano nowy sposób otrzymywania spieków rud- 
nych wielkopiecowych, oraz martenowskich. Jest to 
ulepszony proces Follsain'a o następującym przebiegu: 
rudę o dowolnej ziarnistości z dodatkiem koksiku lub 
antracytu, załadowuje się do bębnowego pieca obro- 
towego. W czasie przesuwania się materiału w dół 
pieca następuje jego podgrzanie uchodzącymi spali- 
nami. W odległości 0,9 — 1,5 m od końca wyładow- 
czego, wdmuchuje sie pod ciśnieniem powietrze pod- 
grzane do ok. 700 C. Następuje dokładne wymieszanie 
wsadu z powietrzem i spalenie dodanego paliwa. Za- 
leżnie od ilości paliwa zachodzi spiekanie lub topienie 
rudy. Uniknięto tworzenia się narostów przez zasto- 
sowanie łopatek chłodzonych wodą. W.M. 


2 — 46 (n) PPH 8 49 
Fletacyjny rozdział krzemianu miedzi od krzemionki. 
The Flotation of Copper Silicate from Silica. R. W. 
Ludt, C. C. De Witt, Min. Eng. t. 1, 1949, Nr 2, str. 
43, (3 str., 2 tab., 14 ods.). 

Omówienie laboratoryjnych prób flotowania chry- 
zokoli (uwodnionego krzemianu miedzi — CuO.SiOs. 
.nHə0). Minerał jako częsty składnik rud miedzi prze- 
chodzi do odpadków w procesie flotacyjnym. Wyko- 
rzystując teoretyczne podstawy flotacji, sporządzono 
syntetycznie kolektor, który pozwolił ze sztucznie spo- 
rządzonej mieszanki chryzokoli i krzemionki uzyskać 
koncentraty o zawartości Cu od 3,9% — 5,2% przy 


wydajności Cu 29,0% — 63,5%. Początkowa mieszan- 
ka zawierała Cu 0,235%. W.M. 
2 — 47 (n) PPH 8 49 


Własności i możliwości zastosowania eliwinu. Olivine- 
Properties and Possible Uses. Komunikat Norweskie- 
go Biura Eksport. Iron Coal Trades Rev. 
t. 158, 1949, Nr 4236, str. 1112, (1 str.). 

Czyste skały oliwinowe tzw. dumity, zawierają- 
ce w swoim składzie głównie jednokrzemian magnezu 
(Mg2SiO4) posiadają wysoki punkt topliwości, niskie 
przewodnictwo cieplne (40% przewodnictwa magnezy- 
tu) i porowatość od 12 — 17%. Z tytułu tych własno- 
ści mogą być stosowane skutecznie jako materiały do 
izolacji cieplnej na wyroby ogniotrwałe i masy for- 


=a MSL = 
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mierskie w odlewnictwie zamiast piasku. Brak szkod- 
liwego oddziaływania na zdrowie ludzkie jest ich do- 
datkową bardzo ważną cechą. Ważniejsze złoża tego 
minerału wystepuja w Z.S.R.R., Norwegii i St. 
Zjedn. W.M. 

2 — 48 (n) PPH 8 49 
Odkrycie uranu przez Campbeli'a, The Camvay Ura- 
nium Discovery. A. H. Lang, Canad. Min Bull. 
t. 42, 1949, Nr 442, str. 68, (5 str., 3 rys., 1 fot., 14 ods.). 


Omówiono warunki geologiczne nowoodkrytego 
złoża rud uranu w Kanadzie, nad Jeziorem Górnym 
w Theano. Jest to prawdopodobnie to samo złoże, któ- 
re jeszcze w 1847 roku opisał Le Conte, i dotąd nie uda- 
ło go się odszukać. Niedokładne próby wskazują za- 
wartość UsOs — 8.72%. Mimo dogodnego położenia 
geograficznego, złoże jest trudne do odbudowy i mało 
zbadane. W.M. 


2 — 49 (n) PPH 8 49 
Prażenie koncentratów arsenepirytu Systemem „FS* 
Fluo-Solids Roasting of Arsenopyrite Concentrates of 
Cochenour Willans. O. Matthewes, Can. Min. Met. 
Bull t, 42, 1949, Nr 444, str. 178, (9% str., 8 tab., 2rys., 
1 schemat, 1 wykr., 6 ods.). 

Opisano nowy prażak „FS“ o wydajności 15 t/24 
godz., sposób wrażenia złotonośnych arsenopirytów 
przed cyjanowaniem, oraz podano wyniki ekstrakcji 
złota w zależności od warunków prażenia, W nowym 
sposobie prażenia tzw. „FS“ (fluo-solids), wykorzysta- 
no zjawisko upłynniania sypkich materiałów dzięki 
wznoszącemu się strumieniowi gazów. Proces może 
być zastosowany do prażenia utleniającego siarczko- 
wych i arsenowych rud metali, do prażenia reduku- 
jącego (np. Fea203 — Fe3O04) i prażenia węglanów. Zasad- 
niczymi zaletami tej metody sa: możliwość ścisłej re- 
gulacji temp i atmosfery, prosta konstrukcja i obsłu- 
ga oraz niskie koszty inwestycyjne. Wada jest to, że 
prażonka winna posiadać odpowiednią ziarnistość i nie 
wykazywać śladów spiekania przy temp. prażenia. 
W.M. 


Analiza o temacie pokrewnym: 1—11. 


3. PALIWA I GOSPODARKA CIEPLNA 


3 — 56 PPH 8 49 
Wpływ odseparowania pirytu na przemiał i spalanie 
podmoskiewskiego węgla. Wlijanije seperacii kolczje- 
dana na razłom i sżiganije podmowskogo ugla. 
W. N. Bjerjezujegowskaja, Za Ekon. Top., 1949, 
Ne sst 1, dtesir."L rys, 4Wwykr.). 

Teoretyczno - praktyczne badania nad opłacalno- 
ścią przeprowadzania separacji pirytów z wegli na 
przykładzie urządzeń przeróbczych pracujących z se- 
paracją i bez. W przypadku przeróbki mechanicznej 
węgla z separacją, ilość odseparowanego pirytu wy- 
nosiła 10 — 15%. Wykazano, że w urządzeniu prze- 
róbczym bez separacji pirytu wzrost rozchodu energii 
na rozkruszanie jest nieznaczny, Analizujac techno- 
logiczną stronę spalania węgla z nie odseparowanym 
pirytem, w porównaniu do węgla z odseparowanym 
pirytem, autor dochodzi do wniosku, że separacja pi- 
rytu w zakresie 10—15% nie opłaca się F.B. 


3— 57 PPH 8 49 
Kotły wysokiego ciśnienia z wtórnymi przegrzewa- 
czami pary. High Pressure Boilers with Reheaters. 
W. H. Rowand, A. E. Raymor, F. X. Gilg, Blast 
Fur. t. 37, 1949, Nr 2, str. 228, (4 str., 6 rys.). 

Kotły z wtórnymi przegrzewaczami pary buduje 
się obecnie dla pierwotnej temperatury pary do 565 
C, temperatury wtórnego przegrzania do 540C i pier- 
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wotnego ciśnienia do 175 at. Nie wydaje się prawdo- 
podobnym, aby można było podwyższyć ciśnienie, 
temperatura zaś 595 C jest górną realną granicą dla 
tych ciśnień. Opisano sposób instalowania przegrze- 
waczy pary. Podano kilka przykładów rozwiązania 
dużych jednostek kotłowych. Dla tej samej mocy si- 
łowni instalacja kotła z przegrzewaczem wtórnym pa- 
ry jest droższa o 5 do 7,5%, niemniej rozwiązanie to 
uważa się za praktyczne i stosuje się go w nowobudo- 
wanych jednostkach. E.B. 

3 — 58 PPH 8 49 
Spalność koksu wielkopiecowego.  Goriucziest do- 
miennogo koksa. D. M, Czernyszew, Stal, t.— 1948, 
Nr 7, str, 585, (2 str., 1 wykr.). 

Przegląd badań 'termochemicznych koksu z 

uwzględnieniem nowszych prac, przeprowadzonych na 
ten temat w ZSRR. Podano wyniki kontrolnych badań 
biegu wielkiego pieca, celem sprawdzenia teoretycz- 
nego wzoru Syskowa, określającego wielkość strefy 
spalania koksu. W wyniku badań ustalono istnienie 
prostoliniowej zależności pomiędzy wydajnością w. pie- 
ca a termo-chemiczno-fizycznym wskaźnikiem włas- 
ności koksu. F.B. 
3— 59 PPH 8 49 
Wykorzystanie ciepła edpadkowego w przemyśle. 
Ispolzowanie wtoricznych energieticzeskich riesursow 
promyszlennosti. A, K. Szadrin, Promyszl. Ener- 
giet. t. 5, 1948, Nr 12, str. 4, (2,5 str.). 

Omówiono wyniki konkursu na rozwiązanie za- 

gadnień wykorzystywania ciepła odpadkowego. Trzy 
doroczne konkursy dały ponad 500 prac, przeważnie 
aotyczących przemysłu hutniczego. Szczególnie szero- 
kie możliwości przedstawiaja piece martenowskie 
i grzewcze. Pomysły idą w kierunku zużytkowania 
ciepła wody chłodzącej, oraz ciepła spalin odlotowych 
i żużli gorących. R.W. 
3 — 60 PPH 8 49 
Utlenianie się węgli kopalnianych. Okislenije iskopa- 
jemych uglej. B. F. Orieszko, Izw. AN SSSR, t. —, 
1949, Nr 2, str. 249, (8 str., 3 tab., 5 wykr.). 

Węgle kamienne reaguja z tlenem powietrza już 
przy temperaturze zwykłej. Utlenianie węgla można 
podzielić na dwa okresy: w pierwszym następuje 
zwiększenie się ciężaru węgla skutkiem adsorbcji tle- 
nu na powierzchni węgla i tworzenia się kompleksu 
węgla z tlenem, w drugim ciężar węgla maleje, kom- 
pleks rozpada się na węgiel, COs, H2O, CO. Przy nis- 
kich temperaturach szybkość tworzenia się komplek- 
sów jest większa, niż szybkość ich rozpadu, przy wyż- 
szych temperaturach przeciwnie. Zarówno węgle ga- 
zowe, tłuste jak i chude, reagują z tlenem w sposób 
podobny. Krzywe zależności utleniania się tych węgli 
od temperatury, czasu działania tlenu, oraz przyrostu 
(ubytku) wagi mają jednakowy przebieg. Z.O. 


3 — 6l PPH 8 49 
Piec tunelowy, Tunelová pec. F. Slavik. Stavivo, 
t. 27, 1949, Nr 9, str. 149, (4 str., 2 rys., 3 ods.) 
Podano zasadę działania, oraz rozwój pieców tu- 
nelowych od czasu wynalazcy H. Jordt'a z Flensbur- 
ga. Nowoczesne piece tunelowe podzielono na grupy 
z trzech punktów widzenia: a) wg sposobu opalania, 
b) według kształtu rzutu poziomego pieca, c) wg spo- 
sobu prowadzenia powietrza. Omówiono dokładniej 
pierwsze dwie grupy, przytaczając różne sposoby opa- 
lania pieców (paliwo stałe, płynne, gazowe, prąd elek- 
tryczny, sposoby doprowadzania paliwa itp.) oraz roz- 
patrzono piece proste i kołowe, A.O. 
3 — 62 PPH 8 4% 
Odśrodkowe urzadzenie do odpylania spalin. Centri-- 
fugal-Type Flue Dust Collectors. Engineering, 
t. 167, 1949, Nr 4347, str. 465, (1 str., 4 rys., 2 fot.). 
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Jedna z firm angielskich produkuje nowy typ 
urządzenia do odpylania spalin. Polega ono na nada- 
waniu spalinom ruchu wirowego za pomocą specjal- 
nych elementów ze śrubowymi skrzydłami. Próby wy- 
kazały, że cząstki pyłu o średnicy 204 są usuwane 
w ok. 80% o średnicy 30u w 93%, 50u w 98% a 80u 
w 100%. R.W. à 
3 — 63 PPH 8 49 
Kołyszące sie rusztowiny, ich konstrukcja i praca. Ka- 
czajuszczijesia kołosniki, ich konstrukcija i rabota 
S. W. Tatiszczjew, W. K. Kożjewnikow, Za Ekon. 
Top. 1949, Nr 3, str. 5, (6 str., 1 tab., 10 rys.). 


Uzasadnienie korzyści z zastosowania rusztów 
z kołyszącymi sie rusztowinami do spalania paliw sta- 
łych gorszego gatunku, zwłaszcza o wysokiej zawartości 
popiołu, w miejsce istniejących palenisk o ruszcie nie- 
ruchomym. Podano szereg konstrukcji takich rusztów, 
zwracając szczególna uwagę na ich pracę i możliwość 
zaklinowywania się rusztowin twardym żużlem lub 
węglem. Z omawianych sześciu typów rusztowin stoso- 
wanych w paleniskach tego typu, zaleca autor stoso- 
wanie kołyszących rusztowin płytowych do spala- 
nia nisko kalorycznego węgla brunatnego i rusztowin 
typu MTI (z otworami w płytach z falistym obrze- 
żem) nadających się również i do spalania innych ga- 
tunków węgli. F.B. 
3 — 64 à PPH 8 49 
Intensywność wydzielania się części lotnych i szcze- 
linowatość koksu z kuznieckich wegli. Dinamika wy- 
dielenija letuczich wieszcziestw i trieszczinowatost: 
koksa z kuznieckich uglej. W. A. Wjechow Izw. AN 
SSSR.- Tiechn. 1949, Nr 2, str, 258, (11 str. 6 tab., 
1 rys., 4 wykr., 3 fot.). 


Opracowana ze zmodyfikowanej metody Grey- 
Kinga metoda badania intensywności rozkładu ter- 
micznego węgla kamiennego, pozwala dokładnie usta- 
lié wychód produktów koksowania jak: gaz, woda 
i smoła przy każdej temperaturze procesu w zakresie 
do 720 C. Uzyskane wyniki badań przeprowadzonych 
z węglami o różnym wieku geologicznym zagłębia 
kuźnieckiego, dały podstawy do ustalenia wpływu in- 
tensywności odgazowywania, ilości wydzielonej wody 
i smoły w poszczególnych okresach procesu kokso- 
wania na powstawanie szczelin w koksie. Ustalono, 
że najintensywniejszym okresem wydzielania sie czę- 
ści lotnych węgli zagłębia kuźnieckiego jest stadium 
tworzenia sie półkoksu i to wpływa decydująco na 
szczelinowatość koksu. Z przeprowadzonych badań 
wynika, że przy ustalaniu mieszanek węglowych, wę- 
gle gazowe należy mieszać z węglami koksującymi 
o niskim wychodzie smoły. F.B. 


4. URZĄDZENIA ZAKŁADÓW 
PRZEMYSŁOWYCH 


4 — 43 PPH 8 49 
Elektryfikacja transportu na kopalniach odkrywko- 
wych. Elektrifikacja transportu na otkrytych gornych 
razrobotkach. W. N. Stasiok, Mechanizacja, 1949, 
Nr 2, str. 15 (3,5 str.). 


Omówiono ze strony ekonomicznej zastosowanie 
elektrycznego transportu na kopalniach odkrywko- 
wych. Poza tym podano dane dotyczące prądu i omó- 
wiono przydatność różnych typów elektrowozów. J.Ch. 


4 — 44 PPH 8 49 
Amerykańskie turbiny gazowe. Commercial American 


Gas Turbines Begin to take Shope. Power, t. 193, 


1949, Nr 4, str, 114, (3 str, 7 rys. 3 fot.) 
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Zestawienie turbin gazowych, budowanych obec- 
nie przez 5 fabryk w Ameryce dla elektrowni, tłoczni 
gazociągów oraz napędu lokomotyw i statków. Moc 
turbin waha się w granicach 200 do 7500 kW. Turbiny 
200 kW mogą pracować przy 36000 obr./min. R.W. ` 


4 — 45 PPH 8 49 
Dynamiczne hamowanie maszyn wyciągowych z na- 
pędem silnika asychronicznego. Dinamiczeskoje tor- 
możienije szachtnych podiemmych maszia z priwodom 
od asinchronnogo dwigatiela. W. Miedmow, Ugol, 
t. 24, 1949, Nr 5, str. 22 (3,5 str. 2 rys. 5 wykr.) 
System hamowania dynamicznego, za pomocą 
prądu stałego, ma przewagę nad hamowaniem prze- 
ciw prądem, gdyż odznacza się dużą pewnością ruchu, 
ekonomią i wykluczeniem możliwości obracania się 
silnika w niepożądanym kierunku. Sposób ten prze- 
wyższa hamowanie mechaniczne dokładnością jazdy, 
długotrwałością pracy i możliwością regulacji auto- 
matycznej. K.G. 
4 — 46 PPH 8 49 
Eksperymentalne badanie elektrodynamicznego ha- 
mowania maszyn wyciągowych z silnikiem asynchro- 


niczym, Eksperimientalnoje issledowanje elektro- 
dinamiczeskogo tormożienia szachtnych  podiemnych 
maszin s assinchronnym dwigatielem. A. Iwanow, 


Ugol, t 24, 1949, Nr 5, Str. 17, (4 str., 3 wykr. 2 fot.) 
Przez włączenie prądu stałego na uzwojenie sta- 
tora silnika asynchroniczneg» można uzyskać regu- 
iację szybkości w dużych granicach przy opuszczaniu 
wind osobowych i ciężarowych. Ten sposób zmiany 
szybkości wykorzystuje się przy elektrodynamicznym 
hamowaniu w czasie jazdy w dół, K.G. 
4 — 47 PPH 8 49 
Odoliwianie kondensatów. These Filters Clean Oily 
Condensate. M, Bradt, Power, t. 93, 1949, Nr 5, str. 
82, (3,5 str., 6 rys., 2 wykr.) 

Przed kilku laty zaczęto stosować w Ameryce no- 
wy sposób odoliwiania skroņplin za pomocą ziemi 
okrzemkowej i następnego przesączania przez tkaninę 
filtrująca. Ziemię okrzemkową zmieszaną z azbestem 
wprowadza się do urządzenia filtrującego w postaci 
zawiesiny mechanicznej, która osadza się w nim, 
i wytwarza w ten sposób warstwę filtrującą. Po na- 
syceniu olejem zmywa się ja strumieniem pary. 
Uzyskuje się odoliwienie poniżej 0,1 myjl. R.W. 


4 — 48 PPH 8 49 
Wymienne silniki elektryczne dla obsługi ruchu. Mo- 
teurs pour tons services type, M.R.A.A. G. Lindahl, 
ASEA Rev. 1948, Nr 6, str. 66, (2 str., z tab.) 

W hutnictwie zachodzi konieczność posiadania sil- 
ników elektrycznych wymiennych dla obsługi ruchu 
w okresie planowych lub awaryjnych remontów urzą- 
dzeń napędowych. Firma ASEA opracowała serię sil- 
ników o mocy od 4—135 KM posiadajacych charakte- 
rystykę odpowiadającą przeciętnej wymaganej od sil- 
ników obsługi ruchu. Są to silniki pierścieniowe, bez 
zwieraczy, zamknięte, o wirnikach zdolnych wytrzy- 
mać 2-krotne napięcie normalne, i osiągające szybkość 
2,5-krotnie większą od normalnej, kosztem nieznacz- 
nego zmniejszenia współczynnika mocy. M.P. 


4 — 49 PPH 8 49 
Dźwigarka z napędem mechanicznym do ustawiania 
ciężkich maszyn. Verin á commande mécanique pour- 
linstallation de machines lourdes. Mach. Mod. t, 42, 
1948, Nr 470, str. 23, (2 str., 3 rys.) 

Opisano dźwigarkę konstrukcji General Motors 
Corporation, służąca do ustawiania i podnoszenia pras 
i ciężkich maszyn o wadze do 150 t. Dźwigarka składa 
się z podstawy, słupa, który może wykonywać ruch 
obrotowy na czopach © 200 mm, założyskowanych 


? 
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w podstawie, głowicy z mechanizmem podniesień i sil- 
nika pneumatycznego 9,5 KM. Do napędu silnika uży- 
wa się powietrza sprężonego o ciśnieniu 6,5 at Przy 
użyciu opisanej dźwigarki skrócono czas ustawiania 
maszyn o 60%. H.Z. 


4 — 50. PPH 8 49 
Racjonalny wybór Zakresu regulacji prostownika rtę- 
ciowego pracującego z rekuperacja energii do sieci. 
Racjonalnyj wybor priediełow regulirowanija sistemy 
U RP-D, rabotajuszczej z riekupieraciej w siet. W. 
Peretc. Promyszl. Energiet, t. 6, 1949, Nr 2, 
str. 7, (13 str., 2 wykr.) 

Często spotyka się motory prądu stałego, które są 

zasilane z prostownika z możliwością odzyskania ener- 
gii hamowania. Regulacja w tym układzie pogarsza 
współczynnik mocy, cos YW, przeto należy ustalić zakres 
regulacji, przy której praca jest jeszcze racjonalna. 
Podano sposób wyznaczania tego zakresu. K.G. 
4 — 51 PPH 8 49 
Nowa huta w Norwegii. New Norwegian Iron and 
Steel Works. B. Miller, Iron Coal Trades Rev. 
t. 158, 1949, Nr 4236, str. 1113, (3 str., 1 fot.) 

Północna Norwegia posiada zapasy około 1000 mi- 
lionów ton hematytów i magnetytów zawierających 
33%, po wzbogaceniu zaś 67 do 68% żelaza i 0,01% 
fosforu, Ponadto na miejscu jest dolomit i kamień wa- 
pienny. Nowa siłownia wodna może dać moc 200 000 
KW. Spadki wód w najbliższym rejonie pozwalają 
wykorzystać ponadto 300000 KW. Projektowana huta, 
oparta o wymienione zasoby mineralne i siłę wodną, 
ma być uruchomiona pod koniec 1953 r, z produkcją 
170000 ton rocznie materiałów walcowanych i innych 
półfabrykatów, co pokryje 1/3 zapotrzebowania wew- 
nętrznego. Całkowity olan rozwoju przewiduje zdol- 
ność produkcyjną 500000 ton. E.B. 


4 — 52 PPH 8 49 
Smarowanie wodne łożysk żywicznych. Water Lubri- 
cation of Fhenolic Bearings. F. Vogt, Blast Fur. 
t. 37, 1949, Nr 3, str. 338, (4 str., 7 rys., 2 fot.,) e, d. 

Smary te nadają się tylko do małych szybkości, 
nie chłodzą one zupełnie łożyska. Oliwe można stoso- 
wać tak samo jak w innych typach łożysk, należy 
tylko zwiększyć jej obieg dla podwyższenia efektu 
chłodzenia, Stosuje się też niekiedy mieszaniny wody 
i smaru względnie oliwy, ma to na celu zmniejszenie 
momentu rozruchowego. Zastosowanie grafitu dla te- 
go samego celu jest niecelowe i skraca czas pracy pa- 
newek, Można też stosować łożyska kombinowane n.p. 
babbitowe z wkładkami żywicznymi. Sztuczne żywice 
można używać też na pierścienie oborowe, łożyska 
boczne, pracujące pod wodą, dławiki chroniące od zgo- 
rzeliny, piasku itd. Podano krótki zarys wyrobu ło- 
żysk żywicznych, Z.W. 


Analizy o tematach pokrewnych: 3—57; 10—100 (Ż); 


5. MATERIAŁY OGNIOTRWAŁE: 


5 — 89 PPH 8 49 
Sklepienia krzemionkowe w piecu martenowskim. The 
Openhearth Furnace-Making the most of Silica Ro- 
ots. J. H. Chesters, Iron Age, t. 161, 1948, Nr 18, 
str. 72, (6 str., 1 rys., 7 wykr., 1 fot., 4 ods.) 

Rozważania na temat możliwości ulepszenia wy- 
robów krzemionkowych. Omówiono problem pobiera- 
nia próbek do kontroli i oceny cegieł na podstawie 
oznaczania ciężaru właściwego. Poruszając sprawę od- 
porności na zmiany temperatury, autor przytacza licz- 
ne spostrzeżenia na temat przyczyn powstawania 
spękań i możliwości ich usunięcia, F.N. 


5 — 90 PPH 8 49 
Dolomit wypalany całkowicie. Dead - Burned Dolomi- 
te. Iron Steel, t. 21, 1948, Nr 11, str. 449, (2 str.) 
Szczegółowy onbis nowoczesnych zakładów prze- 
róbki dolomitu w Cadeby. Proces fabryczny dzieli się 
na następujące etapy: wydobycie surowca w kamie- 


niołornach, rozdrabnianie, wypalanie, sortowanie 
i ewentualnie kruszenie. F.N. 
5 — 91 PPH 8 49 


Wyroby o dużej zawartości tlenku glinu z glin po- 
łudnioewego Uralu. Wysokoglinoziemistyje izdieliia iz 
glin jużnogo Urała. W. A. Bron, D. P. Zegida, Ognie- 
upory, t. 13, 1949, Nr 11, str, 483, (9 str., 12 tab., 
3 wykr., 1 fot., 8 ods.) 

Przeprowadzono szereg prób, mających na celu 

otrzymanie wyrobów o dużej zawartości tlenku glinu 
i stwierdzono, że już dodatek 15% technicznego Al»O3 
polepszał jakość wyrobów. Temperatura spiekania wy- 
nosiła 1400—1460 C. Masy zawierajace 50% technicz- 
nego AlO; przy tych temperaturach nie spiekały się. 
Dobre wyniki otrzymano z mas zawierających 60 — 
70% techn. AlsO3, które spiekały się przy 1460C. 
Lepsze wyniki otrzymano mieląc składniki w mły- 
nach kulowych zamiast w kołotokach. Dodawano rów- 
nież do mas zamiast techn. AlsO3 produkt odpadkowy, 
zawierający Al:O3 80—85% otrzymujac dobre wyniki, 
podobne do poprzednich. Natomiast stosowanie kaoli- 
nu szlamowanego nie dało tak korzystnych wyników. 
W.Sz. 
5 — 92 PPH 8 49 
Własności ogniotrwałe amerykańskiego sylimanitu. 
Refractory Properties of Domestic Siliminite. Ind. 
Heating, t. 15, 1948, Nr 5, str. 848, (1 str.) 

Łupek z Georgii wzbogaca się przez flotacje da 

zawartości 93,5% sylimanitu. Przez dodatek 10% gliny 
i wypalenie do 1650 C można fabrykować z niego do- 
bre cegły, posiadające jednak niska odporność na 
zmiany temperatury, F.N. 
5 — 93 "* PPH849 
Czynniki wpływające na zachowanie się cegły krze- 
mienkcwej w czasie pracy. Factors in Service Beha- 
viour of Silica Brick. L. A. Smith. Ind. Heating, 
t. 15, 1948, Nr 10, str. 1800, (2 str., 2 ods.,) c. d. 

Omówiono transport i przechowywanie cegieł. 

Ochrona przed wilgocią, zdaniem autora, nie ma zna- 
czenia dla trwałości materiału. Przy samej konstrukcji 
pieca wydaje się najważniejszym uniknięcie niepo- 
żądanych prądów gazu, F.N. 
5 — 94 PPH 8 49 
Powłoki ceramiczne na Stali, chroniące przed działa- 
niem wysokich temperatur. High-Temperature Cera- 
mic Coatings for Steel. Ind. Heating, t. 15, 1948, 
Nr 10, str. 1804, (5 str., 3 fot., 2 ods.) 

Nowe powłoki ceramiczne na stalach, znacznie 

odporniejsze od zwykłych emalii, pozwoliły w czasie 
wojny ząstąpić w pewnym stopniu stale Cr—Ni. Są 
to materiały z dwu typów: wytrzymujaące dłuższe dzia- 
łanie wysokich temperatur: 650 — 1090 C, wytrzymu- 
jące temperatury do 1930 C, lecz przez krótki okres. 
Podano składy powłok oraz sposoby podnoszenia ich 
współczynnika rozszerzalności np. przez dodatek fluo- 
rytu. Możliwości zastosowania tych powłok stale rosna. 
E.N. 
5 — 95 PPH 8 49 
Obniżenie kosztów produkcji kształtek dzięki mecha- 
nizacji. Strojni vyrobou twarnic k jejich zlevneni. Z. 
Grill. Stavivo, t. 27, 1949, Nr 10, str. 171, (3,5 str, 
11 fot.) 

Podano krótkie informacje o kilkunastu maszy- 
nach, służących do mechanicznej produkcji kształtek 
w ceramicznym przemyśle budowlanym. A.O. 
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5 — 96 PPH 8 49 
Zastosowanie elektronowego mikroskopu w ceramice. 
Pouziti elektronoveho mikroskopu v keramice. J. 
Kazda, Stavivo, t. 27, 1949, Nr 10, str. 169, (2 str., 
2 rys., 5 mikfot.) 

Wprowadzenie badań przy pomocy mikroskopu 
elektronowego w przemyśle ceramicznym wyjaśniło 
szereg zagadnień z dziedziny ceramiki, jednak wysoka 
cena przyrządu nie pozwala na obszerniejsze jego za- 
stosowanie. Podano ogólne zasady i opis działania 
mikroskopu elektronowego oraz kilka zdjęć. A.O, 


5— 97 PPH 8 49 
Przyczynek do mianownictwa maszyn ceramicznych. 
Prispevek k nazvoslovi keramickych stroju. J. Ma- 
tejko, Stavivo, t. 27, 1949, Nr 8, str. 132, (11/3 str.) 

Celem artykułu jest uporządkowanie i ujednoli- 
cenie mianownictwa urzadzeń ceramicznych. Przyto- 
czono kilkadziesiąt przykładów czeskich nazw spoty- 
kanych w ceramice. A.O. 


5 — 98 PPH 8 49 
Cyrkon — nowoczesny materiał ogniotrwały. S. Wró- 
bel. Biul. P.MO, t. 3, 1948, Nr 9—12, str. 293, (6str.) 

Podano wyniki prac nad zastosowaniem cyrkonu 
(ZrOs.SIiO0e) jako materiału ogniotrwałego. Do prób 
używano koncentraty cyrkonowe, zawierające 70— 
90% ZrOe.SiO2 oraz koncentrat wzbogacony o za- 
wartości ZrO». SiO 99,84%. Okazało się, że wlewnice 
z koncentratów cyrkonowych nadają sie szczególnie do- 
brze do odlewów aluminium, magnezu oraz ich stopów 
(ok. 100 odlewów). Do odlewów: brązu i żeliwa należy 
używać: cyitkonu wzbogaconego (99,8% - ZrO. SiOə). 
Wlewnice pierwszego typu wypalano przy 1100 C, 
a drugie przy 1400C, cegły cyrkonowe formowano 
z cyrkonu wzbogaconego oraz z przygotowanego z nie- 
go „szamotu”. Wylewy pracowały 5 razy dłużej, ani- 
żeli szamotowe. W.Sz. 


5 — 99 ; PPH 8 49 
Przeróbka mągnezytu surowego na magnezyt prażony. 
Bierta. Biul. P.M.O., t. 3, 1948, Nr 9—12, str. 288, 
(4 str., 1 tab., 2 rys.) 

Omówiono jakość magnezytu w zależności od za- 
nieczyszczeń oraz wzbogacanie magnezytu surowego 
i podano kilka typów pieców do jego wypalania. W.Sz. 
5 — 100 PPH 8 49 
Ogniocdporność materiałów ognictrwałych. Żarostoj- 
kost* ognieupornych matieriałow. N. W. Sołomin, 
Stiek. Kier. t. 6, 1949, Nr 1, str. 10, (2 str., 2 wykr., 
3 ods.) 

Po omówieniu znormalizowanych metod badań 
ogniotrwałości różnych materiałów stwierdzono, że 
znajomość stożka Segera i ogniotrwałości pod obcią- 
żeniem badanej w dotychczasowy sposób nie daje 
praktycznych wskazówek co do jakości wyrobów 
ogniotrwałych. Wystarczy określić szybkość zgniotu 
przy stałej temperaturze i przy stałym obciążeniu, 
a wynik podać w jednostkach lepkości. Szybkość bo- 
wiem zgniotu jest dwukrotnie proporcjonalna do lep- 
kości tj, im lepkość wyrobu jest większa, tym lepsza 
jest jego odporność pod obciążeniem na działanie wy- 
sokich temperatur. Podano też praktyczny przykład 


dla wykazania celowości przeprowadzania takich 
oznaczeń. W.Sz. 
5 — 101 PPH 8 49 


Budowa i zastosowanie laboratoryjnych pieców pło- 
miennych i elektrycznych. Ustrojstwo i primienienie 
laboratornych płamiennych i elektriczeskich pieczej. 
N. P. Zgodnik, Ognieupory, t. 14, 1949, Nr 3, str. 
119, (6 str. 4 wykr.) 

Podano rysunki i opisy 4 pieców laboratoryjnych 
ogrzewanych mazutem lub nafta oraz elektrycznych. 


W piecach płomiennych w zależności od wyłożenia 
można osiągnąć temperature 1400 do 1750C. Zuży- 
wają one około 20 kg paliwa płynnego na 1 godz. 
W piecu sylitowym dla równomiernego rozkładu tem- 
peratur (dopuszczalna różnica 10 C) umieszczono sylity 
w dwu rzędach na krzyż w odpowiednich  zagłębie- 
niach w mufli oraz dziurkowanych rurkach korundo- 
wych. Piec z uzwojeniem platynowym pozwala wy- 
palać próbki do 1400 C, w różnych atmosferach  Mufla 
robocza jest wykonana z korundu spieczonego, prak- 
tycznie nieprzepuszczalnego dla gazów, posiadającego 
bardzo dobre przewodnictwo cieplne i odpornego ter- 
micznie Przykrywka mufli musi być dokładnie doszli- 
fowana i zalepiona masą kaolinowo-korundową za 
szkłem wodnym. W. Sz. 


5 — 102 PPH 8 49 
Skalenie. Zivice. V. Lach, Stavivo, t. 27, 1949, Nr 8, 
str. 129, (6 str. 11 tab., 1 rys., 4 wykr., 68 ods.) 

Skalenie zaliczają się do podstawowych surowców 
ceramicznych. Pod tym katem widzenia podano ich 
powstawanie i podział, własności mineralogiczne, che- 
miczne i fizyczne, występowanie, zastosowanie i oce- 
nę. Szczególne znaczenie posiadaja w ceramice szla- 
chetnej, nadając żądane własności osnowie i polewom. 
Uwzględniono  szczegółowiej występowanie skaleni 
w Czechosłowacji, podano ich składy chemiczne i tem- 
peratury topliwości oraz gatunki handlowe, dostarcza- 
ne przemysłowi ceramicznemu. A.O. 


5 — 103 PPH 8 49 
Działanie tlenu na materiały ogniotrwałe w zasado- 
wym piecu martenowskim. Effect of Oxygene on Re- 
fractories in the Basic Open Hearth Furnace. Ind. 
Heating, t. 16, 1949, Nr 3, str., 500, (2 str.) 

Streszczenie referatu R. S. Moorc'a. W związku 
z problemem wzmożonego niszczenia sklepień krze- 
mionkowych wskutek użycia tlenu w procesie marte- 
nowskim, omówiono warunki stosowania cegieł krze- 
mionkowych typu „super duty“ oraz cegieł zasado- 
wych. F.N. 


5 — 104 PPH 8 49 
Własności termochemiczne tlenków ceramicznych. 
Thermochemical Properties of Ceramic Oxides. Ind. 
HA eańtnewt16, 1049 Nr%3g45tr; 1305,*(1%5fr:) 

Bardzo krótkie streszczenie referatu R, A. Schoen- 
laub'a, wygłoszonego na zjeździe Am. Ceram. Soc. 
w Chicago. Omówiono, warunki współistnienia 14-tu 
tlenków — począwszy od kwaśnych, jak B203, SiO», 
skończywszy na zasadowych (CaO,MgO). F.N. 


5 — 105 PPH 8 49 
Tlenek glinu w cegle krzemionkowej. Alumina in Si- 
lica Brick, Iron Coal Trades Rev. t. 157, 1949, 
Nr 4, str. 360, (1 str.) 

Wyciąg z referatu E. B. Snydera i H. M. Graula. 
Opisano nową metodę oznaczania AlaO03 w cegłach 
krzemionkowych oraz metodę technicznego wypróbo- 
wania cegieł o różnej zawartości glinki w sklepieniach 
pieców martenowskich. F.N. 

5 — 106 PPH 8 49 
Wyroby o dużej zawartości tlenku glinu oparte na za- 
sadzie syntezy mulitu. Process proizwodstwa wysoko- 
glinoziemnistego ognieupora na osnowie sinteza mu- 
lita. D. N. Połubojarinow, R. J. Popilskijj Ognie- 
upory, t. 14, 1949, Nr 2, str. 58, (6 str. 2 tb. 4 ods.). 

Na podstawie prób laboratoryjnych przystąpiono 
do produkcji na skale półtechniczna cegieł zawiera- 
jących około 60% Al:O3. Podano tok postępowania. 
Wyniki badań gotowych wyrobów były podobne do 
wyników prób laboratoryjnych: zawartość AlO% — 
61.7%, porowatość względna 17,8%, wytrzymałość na 


‘ściskanie 520 kg/cm?, ogniotrwałość pod obciążeniem 
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t m — 1480 C. Wyroby takie znalazły zastosowanie 
w wielkich piecach z dmuchem tlenowym, do wykła- 
dania w regeneratorach pieców martenowskich, jako 
zatyczki i wylewy, w przemyśle szklarskim itp. W.Sz. 
5 — 107 PPH 8 49 
Łupek ogniotrwały z nowej rudy i sposób jego prze- 
tebu. ZArovzdorny lupek z Novć Rudy a zpusoby jeho 
úpravy. O. Kallauner, Stavivo t. 27, 1949, str. 145, 
(4 str. 1 tab., 3 rys.). 

Podano informacje dotyczące zagłębia wałbrzy- 
skiego, łupku noworudzkiego, jego zalegania i wła- 
sności, przytoczono dane i opisy urządzeń, ich roz- 
woju i charakterystyki oraz sposobów pracy w za- 
kładzie przeróbki łupku ogniotrwałego w Nowej Ru- 
dzie. Rozpatrzono dodatnie i ujemne strony pewnych 
urządzeń i wysunięto propozycje ulepszenia niektó- 
rych sposobów pracy. A.O. 


5 — 108 PPH 8 49 
Mulityzacja kaolinitu, Mullitization of Kaolinite. J. E. 
Comoforo, R. B. Fisher, W. F. Bradley, Ind. He- 
ating, t. 26, 1949, Nr 1, str. 126, (2 str.), 

Streszczenie referatu, wygłoszonego na zjeździe 

Am. Ceram. Soc. w Chicago. Przedmiotem badań 
opartych o analizę radiograficzną promieniami X i mi- 
kroskopową, były przemiany kaolinitu w meta-kao- 
lin (zachowujący częściowo strukturę heksagonalną) 
i mulit. F.N. 
5 — 109 PPH 8 49 
Czynniki, wpływające na pękanie cegieł szamotowych. 
Some Factors Affecting Spalling of Fireclay Brick. C. 
E. Moore, Trans. Brit. Cer. Soc. t. 48, 1949, 
Nr 5 str. 176, (9 str. 8 ods.) 

Rozważono problem odporności cegieł na nagłe 

zmiany temperatury i związane z nim perspektywy 
ulepszeń. Omówiono kolejno znaczenie struktury two- 
rzywa, związek odporności termicznej z wytrzyma- 
łością mechaniczna i z porowatością, zjawisko piropla- 
styczności i jego wpływ na elastyczność materiałów 
oraz zmiany zachodzące w czasie bracy cegieł. Au- 
tor sugeruje możliwość podniesienia mechanicznej 
wytrzymałości materiału przy jednoczesnym zacho- 
waniu jego odporności na nagłe zmiany temperatury 
drogą: zwiększenia liczby por zamkniętych, wyzys- 
kania zjawiska piroplastyczności i przesunięcia je- 
go początku do niższych temperatur. W dyskusji po- 
ruszono m. in. sprawę ziarn zaokrąglonych i prasowa- 
nia na gorąco. F.N. 
5 — 110 PPH 8 49 
Gliny i ich własności. Clays and Their Properties. An 
Interpretation. H. G. Winkler, Research, t. 2, 1949, 
Nr 4, str. 175, (8 str. 2 rys., 4 wykr., 55 ods.). 

Scharakteryzowano dawne i obecne poglady na bu- 
dowę glin. Nowsze badania wykazały, że składniki 
glin są substancjami krystalicznymi o bardzo drob- 
nym ziarnie (< 2 m). Omówiono nowoczesne metody 
analizy glin, podział ich składników mineralnych oraz 
charakterystyczne własności glin: zdolność odbarwia- 
nia, zdolność wymiany kationów, plastyczność, tikro- 
tropię oraz ich znaczenie dla techniki F.N. 

5 —— 111 PPH 8 49 
Szkło barwione. Stained Glass. T. Gaskell, Ceramic 
Ind. t. 52, 1949, Nr 4, str. 108, (2 str, 5 fot.). F.N. 

57 se£ li PPH 8 49 
Przegląd urzadzeń i materiałów. Equipment and Ma- 
terials Review. Ceramic Ind. t. 52, 1949, Nr 3, str. 
59, (18 str., 49 fot.). F.N. 

5 — 113 PPH 8 49 
Falniki dia szybkiego formowania szkła. Burners for 
High Speed. Glass Forming. H. K. Richarson, Cera- 
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Nr 8 


mic Ind., t. 52, 1949, Nr 3, str. 89, (2 str., 6 tab., 
1 wykr., 4 fot). F.N. 


Analizy o tematach pokrewnych 2—47 (n); 7—75. 


6. WIELKOPIECOWNICTWO 
6 — 34 PPH 849 
Właściwy profil wielkiego pieca o dużej wydajności. 
O racjonolnom profile dla domiennych pieczej bol- 
szoje moszcznosti, A. N. Ramm, Stal, 1949, Nr 9, str. 
783, (4 str. 15 ods.). 

Autor uważa, że sposób obliczenia głównych wy- 

miarów wielkiego pieca dużej wydajności, oparty na 
zasadzie podanej przez N. K. Leonidowa (uzależniony 
od przeciwprężności gazu), nie posiada wystarczające- 
go uzasadnienia teoretycznego. Poza tym dane jakie 
uzyskano przy pracy wielkich pieców o dużej wydaj- 
ności, nie potwierdzają przeprowadzonego dowodu 
Leonidowa o zmniejszaniu sie intensywności wytapia- 
nia surówki w tego rodzaju piecach. J.C. 
6 — 35 PPH 8 49 
Siarka przy stanie równowagi miedzy żużlami wielko- 
piecowymi a metalem. Sulphur Equilibria between 
Iron Blast Furnace Slags and Metal. G. G. Hatek, 
J. Chipman, Journ. Met. Techn. t. 1, 1949, Nr 4, 
str. 274, (11 str., 4 tab., 1 rys., 9 wykr., 23 ods.). 

Na podstawie 57 laboratoryjnych prób odsiarcza- 

nia przy składzie żużla w granicach: CaO 30—50%, 
SIO» 29—40%. MgO 1—19%, AlO 6—27% przy temp. 
1500 C i 1425 C stwierdzono, że: 1) zawartość S w su- 
rówce w. biecowej jest znacznie wyższa od zawartości 
S odpowiadającej stanowi równowagi układu metal- 
żużel. 2) Stopień odsiarczania, wyrażony stosunkiem S 
przy żużlach o zawartości około 1,5% S reguluje się 
nadmiarem zasad. 3) Obniżenie temn. z 1500 C do 
1425 C przesuwa stan równowagi w kierunku wzrostu 
S w metalu. Ilościowo wzrost ten wynosi 0,001% — 
0,004%, w przypadku gdy metal zawiera 0,005—0,020% 
S. 4) MgO tylko w % dorównuje CaO w zdolności od- 
siarczania. 5) AlO; wpływa ujemnie na odsiarczenie 
tak samo, jak SiOz. 6) nie istnieje zależność propor- 
cjonalna między S surówki a S żużla. Podano opis 
aparatu. W.M. 
6 — 36 PPH 8 49 
Uwagi o procesach metalurgicznych w wielkim piecu. 
Beitrage zur Metallurgie des Hochofens. W, Oelsen, H. 
Maetz, Stahl u. Eisen, t. 69, 1949, Nr 5, str. 147, 
(7 str. 7 tab. 5 wykr. 4 ods.). 

Celem wyjaśnienia niektórych reakcji metalur- 
gicznych wykonano szereg doświadczeń - laboratoryj- 
nych, przy czym badano szczególnie przebieg reakcji 
zachodzących pomiędzy żużlem i surówką w różnych 
warunkach. Stwierdzono, że reakcje pomiędzy płynną 
surówką a płynnym żużlem przy temperaturach do 
ok. 1550 C zachodzą znacznie wolniej, aniżeli reakcje 
w sproszkowanej mieszaninie w stanie stałym lub cia- 
stowatym, co ma szczególnie wielkie znaczenie dla 
procesów wielkopiecowych. Wyższe szybkości redukcji 
w stanie płynnym osiągnąć można dopiero przy tem- 
peraturach ponad 1600 C. Wskazano na zależności po- 
między reakcjami redukcji, przy czym z przebiegu je- 
dnej reakcji wnioskować można o przebiegu innych. 
Podano zależności przebiegu reakcji w formie stałych 
równowagi i wykresów oraz ich sprawdzanie na pod- 
stawie doświadczeń laboratoryjnych. Uwzględniono 
szczególnie zależność redukcji SiO» od odsiarczania 


i redukcji manganu, najbardziej charakterystyczną 
dla wielkiego pieca. A.O. 
6 — 37 PPH 8 49 


Niektóre zagadnienia projektowania i budowy oczy- 
szczaczy gazowych. Niekotoryje woprosy projektirowa- 
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Nr 8 


nija i stroitielstwa gazzooczystok, A. G. Romanenko, 
Stał, 1948, Nr 8, str. 730, (2 str.). 

Autor omawia pokrótce zalety i wady różnych 
sposobów oczyszczania gazu wielkopiecowego. Uważa 
on, że do oczyszczania gazu wielkopiecowego w du- 
żych zakładach hutniczych, należy stosować skrubery, 
elektrofiltry lub dezyntegratory wiekszych mocy. Poza 
tym podano opis pomieszczeń, sieci gazowej, sposobu 
zasilania woda (w wypadku oczyszczania gazu na dro- 
dze mokrej) oraz poruszono zagadnienie obsługi. J.C. 


6 — 38 PPH 8 49 
Łączenie specjalności i funkcji na oddziale wielkopie- 
cewym oraz na stalowni martenowskiej, Sowmieszcze- 
nije proffiesij i funkcyj w domiennych i martienow- 
skich cechach. S. M. Lewin, M. D. Łogowińskiej, 
Stal, 1948, Nr 8, str. 732, (4 str.). 


Ciągłość i cykliczność zasadniczych procesów oraz 
stale wzrastająca mechanizacja różnych operacji przy 
wielkich piecach i martenach, pozwala na łącze- 
nie funkcji i specjalności pracowników przy organi- 
zacji pracy na poszczególnych oddziałach. Zastosowa- 
nie takiej organizacji daje nietylko zmniejszenie ilo- 
ści pracujących, lecz również umożliwia zatrudnienie 
na niektórych stanowiskach mniej wykwalifikowanych 
pracowników. Podano liczne przykłady takiej organi- 
zacji pracy. J.C. 


Analizy o tematach pokrewnych: 3—53; 17—41 (o). 


7. STALOWNICTWO 


7 — 68 PPH 8 49 
Frzebudewa 150 t pieców martenowskich w zakładach 
kuźnieckich. Riekonstrukcja 150t martienowskich pie- 
cziej kuznieckogo zawoda, S. S, Gudowszczikow i 5‘. 
I. Spirin, Stal, 1948, Nr 8, str. 683, (9 str., 6 tab., 


Przebudowa 150-tonowych pieców martenowskich 
na piece o pojemności 185-t i 350-t, doprowadziła do 
znacznego wzrostu ich wydajności. Niektóre rozwią- 
zania konstrukcyjne musiały jednak być zachowane 
na skutek konieczności wykorzystania pewnych ele- 
mentów pieców i ograniczenia gabarytów. Znaczna 
dysproporcja zachodzi pomiędzy zwiększoną wydajno- 
ścią pieców i prawie niezmienioną objetościa worków 
żużlowych i kratownic regeneratorów. W.K. 


7 — 69 FPH 8 49 
Wytapianie stali z surówki w łukowym piecu elek- 
trycznym.  Pierierabotka żidkogo czuguna w stal 
w dugowoj elektropieczi. L. I. Aronow. Stal, 1948, 
Nr 8, str. 698, (3 str., 4 tab., 1 rys.). 


Racjonalne wykorzystanie energii elektrycznej 
w procesie duplex przy świeżeniu płynnej surówki 
daje możność zwiększenia wydajności pieca elektrycz- 
nego o 25—30% i obniżenia rozchodu energii elek- 
trycznej o 30—48%. Ponieważ proces ten jest skom- 
plikowany i wymaga dużego wkładu pracy, polecać 
go można tylko tam, gdzie występują trudności w do- 
stawie energii elektrycznej i złomu. W.K. 


7 — 70 PPH 8 49 
Wykorzystanie złomu. Profits in Scrap, J. Flett, 
Iron Age, t. 163, 1949, Nr 11, str. 86, (4,5 str., 6 fot.). 


Złom winien być sortowany według składu che- 
mieznego i przygotowany w różnej postaci fizycznej. 
Omówiono problem złomu w oparciu o doświadczenia 
z drugiej wojny światowej. Złom warsztatowy winien 
być już sortowany na warsztacie, co nie jest kosz- 
towne, a daje poważne korzyści, w postaci pełnowar- 
tościowego złomu, Odnosi się to zarówno do stali jak 


i innych metali. Podano korzyści wynikające z sor- 


towania i przygotowania złomu. E.B. 


'pędnego „Ruhrgasol”, 
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7 — 71 PPH 8 49 
Użycie tlenu lub sprężonego powietrza do pieca mar- 
tenowskiego. Use of Oxygen (or Compressed Air) in 
the Open Hearth Furnace. F. G. Norris, Ind, Hea- 
ting t. 16, 1949, Nr 2, str. 272, (3 str, 1 tab., 1 wykr.) 

Omówiono wyniki przeszło 6000 wytopów prowa- 
dzonych z dmuchaniem tlenu do kabieli od 1946 r. do 
końca pierwszego kwartału 1948 r. Używano rury %” 
a tlen wstrzykiwano pod ciśnieniem 7 at, w ilości 
850 m3 na godzine. Stwierdzono, że szybkość wypa- 
lania węgla zależy od zawartości węgla w kąpieli 
tak, że przy 0,9 do 1% C zużycie tlenu wynosi 0,03 do 
0,06 m3 tlenu na punkt węgla i na tone stali, natomiast 
przy zawartości węgla poniżej 0,05% trzeba 1,1 do 1,7 m? 
tlenu. Ogólnie można powiedzieć, że 1 t rudy iest rów- 
noważna chemicznie 193 m3 tlenu. Najwieksza oszczę- 
dność na czasie wytopu osiąga sie przy miekkich to- 
pach i wynosi ona 1 do 2 godz. Próby ze sprężonym 
powietrzem nie dały zadawalajaących wyników. J.N. 


7 — 72 PPH 8 49 
Karburyzacja gazem pieców martenowskich. Karbu- 
rierung von Siemens Martin Ofen durch Gas. K. 
Guthmann, Stahl u, Eisen, t. 69, 1949, zeszyt 7, 
str. 223, (4 str., 4 tab., 1 wykr.). 

Opisano próby karburyzacji gazu koksowego, któ- 

rym opalano piece martenowskie, przy pomocy gazu 
acetylenu i gazu generatoro- 
wego. Próby przeprowadzono na dwu niemieckich 
stalowniach Przez ustawienie małej czadnicy w po- 
bliżu głowic pieca można łatwo osiągnać karburyza- 
cje gazem generatorowym słabo świecącego płomienia 
gazu koksowego. Dodatek gazu, karburyzującego wy- 
topy prowadzone z zimnym gazem, umożliwiał spust 
przy temperaturach od 15 do 25C wyższych od tem- 
peratur wytopów normalnych, przyczym całkowite 
zużycie ciepła pozostawało niezmienione. Osiągnięto 
wzrost wydajności przez skrócenie czasu wytopu, oraz 
lepszą czystość kapieli, dzieki leoszemu wypływaniu 
żużla, spowodowanego wyższa temperatura wytopu. 
J.N: 
7 — 78 PPH 8 49 
Zastosowanie kontroli żużla przy wytwarzaniu stali na 
rury. The Application of Slag Control to the Manu- 
facture of Tube Steel. J. Monoghan, Engineering, 
t. 167, 1949, Nr 4340, str. 294, (1 str., 1 od.). 


Przy zastosowaniu kontroli żużla metodą placka 
zachodzą różnice w występowaniu najęczej siatki przy 
pracy na stałej surówce i na płynnym wsadzie. Wy- 
twarzając rury w 60 tonowych piecach martenow- 
skich zastosowano stała kontrolę zasadowości żużla 
metodą placka, przyczym z drugiej próby no rozto- 
pieniu oznaczano zasadowość z przewodności elek- 
trycznej, Z zamierzonej spustowej zasadowości wyli- 
czano potrzebny dodatek wapna, uwzględniajac po 
stronie kwasów wypalanie sie fosforu, po stronie za- 
sad wypalanie się wyłożenia pieca. E.B. 

7 — 74 

Wytwarzanie stali narzedziowej. 
Steel. G A. Roberts, Steel, t. 124, 
102, (4 str., 1 tab., 3 rys., 2 fot.). 

Stale szybkotnące wytapia się metoda odzyskową 
w elektrycznych piecach łukowych bez rudowania. 
Nieznaczna tylko cześć wytwarzana iest w piecach 
wysokiej częstotliwości. Uzupełniające dodatki do pie- 
ca łukowego wprowadza się około 20 min, przed spu- 
stem. Spuszcza się przy temperaturach 1580C do 
1600 C. Odlane wlewki badź ida wprost do pieców 
grzewczych, lub, powoli studzone w popiele, są oczysz- 
czane następnie przed dalszą przeróbką plastyczną. 
ILE: 


PPH 8 49 
Production of Tool 
1949, Nr 9, str. 
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7 — 75 PPH 8 49 
Budowa pieców metalurgicznych z masy kwarcytowej. 
Fours sidérurgiques construits en pisé de silice. A. 
Scortecci, Fr. Savidi. Rev, Met. t. 46, 1949, Nr 3, 
str. 141, (6 str., 2 tab., 6 rys., 3 wykr., 2 fot., 8 ods.). 

Masę kwarcytową przyrzadza się z kwarcytu bar- 
dzo drobno zmielonego o zawartości SiO» powyżej 
98%. Zmielony kwarc nasycony wodą nabiera cech 
wiążących. Dzięki temu można wyrabiać z niego duże 
elementy piecowe lejąc tę masę w przygotowana for- 
mę lub ubijajac podobnie jak beton. W ten sposób 
wykonuje sie głowice pieców martenowskich i skle- 
pienia dla małych i średnich pieców łukowych. Z gło- 
wicami tego typu przeważnie chłodzonymi woda pra- 
cuje we Włoszech 40 pieców martenowskich pojem- 
ności 30 do 60 t z dobrymi wynikami. Utrzymanie 
kształtu wylotów gazowych jest bardzo dobre. Do- 
świadczenia ze sklepieniami pieców łukowych sa rów- 
nież korzystne. E.B. 
7 — 76 PPH 8 49 
Zastesowanie tlenu w produkcji stali nierdzewnych 
w piecach elektrycznych. Oxygen Speeds Output of 
Electric Furnace Stainless Steels. Steel, t, 123, 1949, 
Nr 23, str. 104, (11/3 str.). 

Omówiono treść referatów wygłoszonych na szó- 
stej konferencji, poświęconej zagadnieniom elektro- 
stali.. Tlen znalazł szerokie zastosowanie do świeże- 
nia wytopów stali nierdzewnych przy wsadzie wyso- 
kostopowym dajac szybkie wyświeżenie wegla do 0,04 
lub 0,05%, bez wypalenia chromu z kapieli. Redukcje 
prowadzi sie mieszanką żelazokrzemu 50% i 75% 
.w ciągu 20 minut w piecach pojemności 35 t i 70 t. 
Przy świeżeniu tlenem zlikwidowano całkowicie przy- 
padki wyrastania odlanych wytopów. E.B. 


7 — 77 PPH 8 49 
Nowe doświadczenia ruchowe przy wytwarzaniu stali 
konwertorowej ubogiej w azot. Neue Betriebserfah- 
rungen bei der Herstellung stickstoffarmen Stahlen 
durch Windfrischen. W. Bading, Stahl u. Eisen, 
t 69, 1949, zeszyt 7, str. 221, (3 str, 1 tab., 2 rys., 
2 wykr., 5 ods.). 

Opisano próby wytwarzania stali o niskiej zawar- 
tości azotu w konwertorze przez ukośne dmuchanie 
powietrza do przechylonej gruszki. Sposób ten roz- 
winął się z metody bocznego dmuchu, przy której za- 
wartości azotu obniżają się do zawartości uzyskiwa- 
nych w procesie martenowskim. Metoda ma następu- 
jące wady: przedłużenie czasu dmuchania z 0,6 na 
1,13 min/t, zmniejszenie trwałości wyłożenia konwer- 
tora z 250 do 130 wytoów i spadek uzysku wlewków 
o 3%. Przeprowadzone próby dmuchania ukośnego 
wykazały, że zawartość azotu spadła na 0,01%, czas 
dmuchania nie wzrósł w stosunku do procesu normal- 
nego, trwałość wyłożenia obniżyła się z 210 wytopów 
na 170, zawartość żelaza w żużlu podwyższyła się nie- 
znacznie z 10,1 na 10,8%. J.N. 


Analizy o tematach pokrewnych: 2—45 (ż); 5—103; 
22—43 (Ż). 


8. INNA WYTWORCZOŚC METALURGICZNA 
8 — 50 (o) PPH 8 49 
Toepienie w próżni. La fusion dans le vide en Alle- 
magne, G. T. Motock. Rev. Met., 1948, Nr. 11, str. 309 
(SKS ZK, 41. fot). 

Opisano zalety topienia w próżni i firmy, które 
w Niemczech rozpoczęły produkcję, stosujac ten spo- 
sób. Z początku używano pieców oporowych, nastę- 
pnie indukcyjnych o niskiej częstotliwości, a od 1931 
r. indukcyjnych o wysokiej częstotliwości. Opisano 
dwa zasadnicze typy pieców próżniowych. Podano 


PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA HUTNICZEGO Nr 8 


również zaprawy używane do tych pieców. Omówiono 
następnie sposoby topienia, odlewania i temperatury 
walcowania różnych stopów. Przy niektórych, jak np. 
przy stopach kwaso-odpornych podano kolejne sto- 
pnie zgniotu. O.W. 

8 — 51 (Ż) PPH 8 49 
Węgliki w stopach Fe—C—Si i żeliwie. The Carbides 
in Iron-Carbon-Silicon Alloys and Cast Irons. D. 
Martens, J. Iron Steel Inst. t. 158, 1948, Nr 4, 
str. 433 (6 str., 2 tab., 14 mikfot.). 

W trakcie opisanych badań stwierdzono, że w me- 

tastałych stopach Fe—C—Si faza węglików ma 
dwojaką strukturę przy zawartości Si miedzy 25% 
a 7%. Wymienione granice zawartości Si odnoszą się 
jednak wyłącznie do warunków odlewania i studze- 
nia opisanych w artykule, W przypadku odmiennych 
warunków mogą ulec zmianom, Poniżej 25% Si wę- 
glik występuje w postaci normalnego cementytu. 
W granicach 2,5 do 7% Si występuje odmienna faza 
węglikowa prawdopodobnie weglik Si—Fe, którego 
ilość zwiększa się aż do zawartości 7% Si, przy której 
to zawartości zanika normalny cementyt. Faza ta jest 
mniej stała przy temperaturach wyższych. Zawartość 
węgla zdaje się nie wpływać na granice występo- 
wania fazy węglika Si—Fe. W.R. 
8 — 52 (n) PPH 8 49 
Elektrolityczne osadzanie cynku przy wysokich gesto- 
ściach prądu. Elektroliz cynka ori wysokoj płotnosti 
toka, N. P, Diew. Żur. Prikład. Chim., t. 22, 
1949 ANS A, „Str, 861, (0, Dastr eżyfaD:-2 rysa dą fota? 
cds.). 

Wykazano na drodze rachunkowej, wychodząc 
z szybkości dyfuzji i grubości orzykatodowej warstwy 
dyfuzyjnej, możliwości prowadzenia elektrolizy przy 
wysokich gęstościach prądu, dochodzacych w szczegól- 
nych wypadkach do 18300 A/m?. Zbadano wpływ ste- 
żenia cynku, kleju i szybkości cyrkulacji na wydaj- 
ność prądu przy gestości katodowej ok. 5000 Ajm?, 
oraz zależność spadku napiecia na wannie od odległo- 
ści miedzy elektrodami i temperatury roztworu. Zna- 
leziono optymalne warunki 30 — 110 g/l jonu 
cynku, 0,15—0,25 g/l kleju; szybkość cyrkulacji na go- 
dzinę winna być równa dwukrotnej objetości wanny 


„dla gęstości pradu 2000—6000 A/m?. M.P. 


8 — 53 (n) PPH 8 49 
Nowy patent rafinowania ołowiu, New Patents Lead 
Refining. Met. Ind., t. 72, 1948, Nr 16, str 311, (1 
str., 1 rys.) 

Oddzielanie srebra od ołowiu za pomocą cynku 
pozostawia w kapieli ołowiowej ok. 0,5% Zn. Dotych- 
czasowe metody jego usunięcia za pomoca utlenienia, 
destylacji lub rozpuszczania w sodzie kaustycznej po- 
ciągały za soba znaczne straty ołowiu oraz trudności 
w doprowadzeniu odzyskanego cynku do postaci me- 
talicznej, Nowy patent (591,414 — St. Joseph Lead 
Ccmpany) oparty jest na destylacji kapieli ołowiowej 
pod zmniejszonym ciśnieniem. Kocioł o pojemności 
120 ton ołowiu, zawierajacego 0,5% Zn, ogrzewa się 
do temperatury 595C, zbiera piane cynkową a na- 
stępnie zanurza się w kąpiel ołowiową hermetyczny 
dzwon, obniżając w nim ciśnienie za pomoca pompy 
próżniowej do 0,5 mm Hg. Równocześnie uruchamia 
się mieszadło. Proces rafinacji trwa 7 godzin przy 
temperaturze 595C — 590C. Nastepnie wyciaga się 
dzwon z kąpieli przy równoczesnym usuwaniu cynku 
zgromadzonego na powierzchni kąpieli. Ta metodą 
odzysk cynku z ołowiu wynosi 90%, a zawartość 
jego w ołowiu zmniejsza się do 0,05%. Odzyskany 
cynk zawiera całą ilość kadmu znajdującego sie w ką- 
pieli i może być użyty do dalszego odsrebrzania oło- 
wiu. S.B, 
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8 — 54 (n) PPH 8 49 
Badanie kinetyki strącania metali z roztworów w za- 
stowaniu do teorii hydrometalurgicznych procesów. 
Issledowanie kinietyki osażdienia mietałłow iz ra- 
stworow w priłożenii k teorii gidromietałłurgiczeskich 
processow. J, N. Płaskin, N. A. Suborowskaja, Izw. 
Akad. Nauk. Otd. Tiechn. Nauk. 1949, 
Nr 3, str. 407, (5,5 str., 5 tab., 1 rys., 6 ods.), 


Rozpatrzono procesy: a) strącania złota z roztwo- 
rów cyjanków alkalicznych przy pomocy cynku i b) 
miedzi z roztworu kwaśnego przy pomocy cynku lub 
żelaza, Proces pierwszy przebiega ze znacznym wy- 
dzielaniem, drugi bez wydzielania wodoru. Na szyb- 
kość i kinetykę procesu pierwszego wpływa polaryza- 
cja wodorowa metalu osadzającego. Przy wprowadze- 
niu depolaryzatora (wody utlenionej) stałe szybkości 
obu procesów wskazują na reakcje monomolekularne. 
W tych warunkach szybkość reakcji można regulować 
przy pomocy czynników, wpływających na szybkość 
dyfuzji tj. mieszania i temperatury M.P, 

8 — 55 (n) PPH 8 49 
Stopy niklu. Nickel Alloys. J. O. Hitchcock. Met. 
In d., t. 74, 1949, Nr 22, str. 439 (2 str, 5 fot.). 

Opisano urządzenia i metody pracy dużych zakła- 

dów w Birmingham, produkujących wyroby z niklu 
i jego stopów. Omówiono stopy niklu z miedzią (Mo- 
nel) stopy chromoniklowe (Brightray) czyste, bądź 
z dodatkiem tytanu (Nimonie), bądź też dodatkiem 
żelaza (Inconel) i ich zastosowanie. Następnie omó- 
wiono metode wytapiania tych stopów, sposoby ich 
obróbki na zimno i na gorąco, sposoby walcowania 
i metody ciągniecia drutów. W tekście umieszczono 
fotografie urządzeń do wyżej wymienionych operacji. 
M.S. 
8 — 56 (n) PPH 8 49 
Napiecie powierzchniowe płynnych metali i stopów. 
Die Oberflächenspannung der flüssigen Metalle und 
Legierungen. E, Pelze. Berg. Hütt. Monats- 
hefte, t. 93, 1948, Nr 12, str. 248 (6 str., 4 tab., 4 
wykr., 15 ods.). 

Do pomiaru napięcia powierzchniowego płynnego 

cynku, cyny, aluminium oraz magnezu zastosowano 
metody „maksymalnego ciśnienia pęcherza. Metodę 
tę zastosowano również z dużym powodzeniem do po- 
miaru gęstości płynnych metali. W ten sposób po 
raz pierwszy otrzymano wartości napiecia powierz- 
chniowego dla aluminium i magnezu. Z otrzymanych 
funkcjonalnych zależności napięcia powierzchniowego 
od temperatury wyciągnięte zostały wnioski odnośnie 
strukturalnej budowy płynnych metali. M.S. 
8 — 57 (n) PPH 8 49 
Uzupełniające wyjaśnienie do procesu Parkes'a. Zur 
Kenntnis der dem Parkes Verfahren zu Grunde lie- 
genden Systeme, E. Henglein i W. Kóster. Zeitschr. 
Met., t. 39, 1948, Nr 12, str. 391, (10 str., 4 tab., 19 
wykr., 8 mikfot.). 

Opisano proces Parkes'a oraz wykresy termicz- 
ne i budowe strukturalna stopów: Bi—Ag—Zn; 
Pb—Ag—Zn; Pb—Cu—Zn; Bi—Cu—Zn. Oparto się na 
układzie „wzorcowym“ Bi—Ag—Zn, gdyż w układzie 
tym badanie mikroskopowe pozwala na łatwiejsze 
identyfikowanie poszczególnych rodzajów kryształów, 
a odpowiednie stopy układu Bi—As—Zn są w pew- 
nym sensie podobne do stopów Pb—Ag—Zn. Zbadane 
w ten sposób własności w układzie Bi—Ags—Zn, prze- 
niesiono na układ Pb—As—Zn po uwzględnieniu da- 
nych termicznych dla tych stopów. Ponieważ w prak- 
tyce otrzymuje się w procesie Parkesa również nie- 
znaczne ilości miedzi, posłużono się poprzednia meto- 


dą dla zbadania układu Phb—Cu—Zn na zasadzie ana- - 


logii z układem Bi—Cu—Zn. M.S, 


— 


8 — 58 (1) PPH 8 49 
Otrzymywanie magnezu i aluminium na drodze ter- 
micznej redukcji ich chlorków wodorem. Zur Frage 
der Gewinnung von Magnesium u. Aluminium durch 
thermische Reduction ihrer Chloride mit Wasserstoff. 
O. Kubaschewski. Zeitschr. Met, t. 39, 1948, 
Nr 1, str. 18, (4 str., 2 tab., 2 wkr.). 

Stwierdzono na drodze termodynamicznych roz- 

ważań możliwości redukcji wodorem chlorków magne- 
zu i aluminium. Mimo teoretycznych możliwości 
przeprowadzenia reakcji redukcji, droga ta dla wy- 
twarzania magnezu nie jest wskazana. Jest jednak 
możliwe drogą oziębiania mieszaniny gazów utworzo- 
nej w warunkach równowagi, otrzymać magnez wg 
patentów „,Metallgesellschaft'* A.-G, (D. R. P. 666533 
1938). Stwierdzono również termodynamicznie możli- 
wości przeprowadzenia reakcji redukcji A1Clz przy 
temperaturach od  1700—2100—2500 K. Redukcja 
chlorku aluminium może być osiągnięta przez stwo- 
rzenie odpowiednich warunków dla przeprowadzenia 
wymienionej reakcji. Wskazano jednak na trudności 
wynikające z konieczności stosowania wysokich sto- 
sunkowo temperatur. M.S. 
8 — 59 (D PPH 8 49 
Odlewy matrycowe ze stepów aluminiowych i magne- 
zewych. Die Casting Aluminium and Magnesium 
Alloys, Mod. Met., t. 4, 1949, Nr 12, str. 18, (4 str., 
4 tab.). 

Omówiono należyty dobór lekkich stopów do od- 
lewów  matrycowych. Podano najczęściej używane 
stopy: Al—Si, AI—Si—Cu, AI—Mg, Mg—Al, wymagane 
ich własności, skład, dopuszczalne zanieczyszczenia, 
odporność na korozję, własności mechaniczne i fi- 
zyczne. Na zakończenie omówiono krótko obróbkę 
cieplną stopów metali lekkich. MS. 


Analiza o temacie pokrewnym: 28—29. 


9. ODLEWNICTWO 


9 — 181 (o) PPH 8 49 
Moedele termoplastyczne. Thermoplastic Patterns. T. 
A. Dickinson, Foundry, t. 77, 1949, Nr 3, str. 160, 
(3 str., 8 fot.). 

Materiały termoplastyczne nadają się doskonale 

na modele. Dają się roztapiać i odlewać, a nawet po- 
wtórnie przetapiać, dzięki czemu można je użyć kilka- 
krotnie. Można je również modelować podobnie jak 
plastelinę. Miękną przy temperaturach od 50 do 150C 
w zależności od gatunku. Opisano typowy termopla- 
styk zwany Plastivarve o niskim punkcie topliwości, 
który poniżej 45C jest matowo-białym stałym mate- 
riałem, ogrzany do około 50 C mięknie i staje się po- 
datny do modelowania, a przy 65C jest płynny i daje 
się odlewać jak wosk. J.N. 
9 — 132 (o) PPH 8 49 
Stosowanie nadlewów w ©dłlewach. Risering Castings. 
J. B. Caine, Am, Foundryman, t. 15, 1949, Nr 3, 
str. 46, (10 str., 3 rys., 4 wykr., 10 ods.) 

Problem stosowania wlewów i nadlewów roz- 
patrzono z naukowego punktu widzenia, nie ograni- 
czając sie do danych embirycznych. Stosowanie nadle- 
wów podzielono na dwie fazy: usytuowanie nadlewu 
i określenie jego wymiarów. Omówiono skurcz odle- 
wów, oraz podano schematyczny wykres obrazujący 
działania nadlewu. Podano sbosoby zwalczania tzw. 
mikroskurczu lub skurczu rozproszonego, właściwy 
sposób stosowania wlewów oraz sposób użycia płyt 
chłodzących. Dla określenia wymiarów nadlewu wy- 
prowadzono równanie na podstawie którego wyzna- 
czono stałe dla staliwa oraz innych materiałów i roz- 
patrzono zagadnienie kształtu nadlewu. J.N. 
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9 — 133 (o) PPH 8 49 
Regeneracja piasku formierskiego metodą mokrą, Wet 
System Reclaims Foundry Sand. Roy W, Bennet, A m. 
Foundryman, t. 15, 1949, Nr 5, str. 58, (4 str., 
3 tab: 3wrys.,„l. fot.) 

Regeneracja piasku formierskiego stała się pa- 

lącym problemem wielu odlewni. Metoda regeneracji 
piasku na mokro posiada wiele zalet w stosunku do 
innych sposobów i okazała się ekonomiczną w warun- 
kach pracy odlewni wszelkiego typu, Masa formierska 
sporządzona przy użyciu piasku regenerowanego tą 
drogą nie ustępuje w niczym masie z piasku świeże- 
go, jest pozbawiona pyłu, rozmiar ziaren piasku jest 
jednakowy; koszty zakładowe są jednak wyższe niż 
przy innych sposobach. Z.T. 
9 — 134 (o) PPH 8 49 
Suszenie rdzeni. Core Drying. F. Bird, J. Pound, Met. 
Ind. t. 74, 1949, Nr 5, str. 88, (3 str., 1 tab., 4 wykr, 
2 fot.) 

Opisano wyniki obszernej serii prób suszenia rdze- 
ni przy pomocy ogrzewania indukcyjnego. Do prób 
użyto generatora wysokiej częstotliwości o mocy 6 kW, 
pracującego na nominalnej częstotliwości 10 Me/sek. 
Jako spoiw rdzeniowych użyto przy próbach synte- 
tycznych żywic mocznikowo-aldehydowych. Stwier- 
dzono, że ogrzewanie takie daje szereg korzyści, jak: 
bardziej równomierne ogrzanie wnetrza rdzenia, nad- 
zwyczaj krótki czas suszenia, wynoszący około 2 minut 
dla rdzenia o ciężarze 150 g, oszczędność na paliwie, 
oraz na przestrzeni potrzebnej do suszenia i oziębienia 
rdzeni, i wyeliminowanie rozkruszania się rdzeni. Spo- 
sób ten stwarza możliwość zastosowania transportera 
o dużej szybkości zmniejszającego ilość potrzebnej 
pracy przy suszarni J.N, 

9 — 135 (o) 

Podstawa ubijaka do piasku. 
Base. Foundrymans News 
1949; Nr“ STD 00, (ED Str. I TOŻ) 

Omówiono nową konstrukcję podstawy ubijaka do 

piasku i podano wskazówki właściwej obsługi ubijaka. 
W.Z.. 
9 — 136 (o) PPH 8 49 
Standaryzowane narzędzia dla laboratorium materia- 
łów formierskich. Standarizing Tools for Sand Testing 
Laboratory. Foundrymans News Letter, t. 2, 
1949, Nr 12, str. 66, (*/2 str., 1 fot.) 

Omawiając próby piasku formierskiego zwrócono 

uwagę na ścisłość utrzymania średnicy tuleji dla przy- 
gotowania próbek, od której zależy dokładność pomia- 
rów. W.Z. 
9 — 137 (o) PPH 8 49 
Konstrukcja ciężkich skrzynek formierskich z elemen- 
tów składanych. Design of Heavy Moulding Boxes 
from Built — up Sections. Foseco-Foundry 
Prac. 1949, Nr 94, str. 407, 1 str., 1 rys.) 

Opisano konstrukcję ciężkiej skrzynki formier- 

skiej składanej z części. Konstrukcja taka o elemen- 
tach wymiennych ułatwia transport, wykonanie i skła- 
danie skrzynek, oraz umożliwia formowanie modeli 
różnych wymiarów. T.M. 
9 — 138 (o) PPH 8 49 
Szybkie obliczenie przepuszczalności piasku. Rapid 
Sand Permeability Calculation, D. S. Eppelsheimer, 
J. E. Reynolds, Am. Foundryman, t. 15, 1949, 
Nar str4157, 1 (25str., 2wykr.) 

Podano sposób szybkiego obliczenia przepuszczal- 
ności piasków formierskich przy pomocy nomogramu. 
Rozpatrzono dwa skrajne wypadki, gdy przepuszczal- 
ność jest zerem, lub nieskończenie wielka. Dokładność 
nomogramu jest równa dokładności większości apara- 
tów. J.N. 


PPH 8 49 
Sand Rammer Reaction 
Letter t 2, 
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9 — 139 (o) PPH 8 49 
Piaskowanie, Shot Blasting. Iron Steel. t, 22, 1949, 
Nr 2, str, 58, (1 str., 1 fot.) 

Opisano nową konstrukcję obrotowej maszyny 
bębnowej do piaskowania odlewów, w której do wy- 
rzucania piasku służy wirnik obracający się z dużą 
szybkością a nie sprężone powietrze. Ilość mocy po- 
trzebnej do napędu wirnika i ekshaustora pochłania- 
jącego pył wynosi 17 KM. J.N. 


9 — 140 (o) PPH 8 49 
Specjalne materiały formierskie do odlewania precy- 
zyjnego. Investment Materials for Industrial Precision 
Casting. F. E. Moore, Foundry, t. 77, 1949, Nr 3, 
str. 196, (1 str., 2 wykr.) 

Podano wymagania, jakie powinien spełniać mate- 
riał formierski w odlewaniu precyzyjnym, oraz omó- 
wiono składy i własności tych materiałów, J.N. 


9 — 141 (0) PPH 8 49 
Lepsze wykończenie i mniejsze tolerancje dzięki no- 
wemu precesowi precyzyjnego odlewania. New Preci- 
sion Casting Process Provides, Better Finish, Closer 
Tolerances. H. Chase, Mat. Meth. t. 29, 1949, Nr 3, 
str. 52, (5 str., 6 fot.) 


Opisano proces „Mercast“, który jest odmianą od- 

lewania precyzyjnego, polegająca na tym, że zamiast 
stosowanego na modele wosku, używa się w tym spo- 
sobie skrzepłej rtęci, dzięki czemu osiąga się większą 
dokładność wymiarową, oraz gładsze i dokładniejsze 
wykonanie części odlewów. Proces ten stosuje się do 
odlewania stopów aluminiowych, stali nierdzewnych 
i srebra na monety. Tolerancje wymiarowe wynoszą 
=E 0,075 mm, dla wymiarów do 40 mm, a dla wymia- 
rów mniejszych dochodzą do 0,025 mm, Metal topi 
= w piecach indukcyjnych i odlewa się odśrodkowo. 
IN: 
9 — 142 (o) PPH 8 49 
Elektryczny trójfazowy piec łukowy z grzaniem po- 
średnim — Pechiney Cartoux. Un nouveau four élec- 
trique. Le four triphasé a arcs indirects Pechiney-Car- 
toux, J. Four. Electr. t. 58, 1949, Nr 1, str. 13, 
(32str. -1 rys. 2_ foty) 


Skonstruowano w roku 1941 piec o 3 parach po- 
ziomych elektrod z regulacją. Ma on kształt beczki na 
rolkach. Dzięki dużej szczelności można pracować z at- 
mosferą zarówno redukującą jak i utleniającą. Stosuje 
się go zarówno do stali jak i innych metali i buduje 
się w wielkościach od 600 kg do 10 ton. c d. n. J.N. 


9 — 143 (o) PPH 8 49 
Poglądowa nauka formowania. Visual Aids. J. Tim- 
brel, Foundry Trade J. t. 85, 1948, Nr 1686, 
str. 595, (3,5 str.) 

Celem nadania większej jasności nauce formowa- 
nia, przedstawiono obrazowo różne czynności formier- 
skie i metody formowania. J.N. 

9 — 144 (o) 

Odlewanie odśrodkowe. 
Spindlerr Am. Foundryman, 
Stran, AGEBStR l; rys.) 

Wyprowadzono równanie dla obliczania ciśnienia 

odśrodkowego przy odlewaniu odśrodkowym. Przepro- 
wadzono obliczenia ciśnienia odśrodkowego dla trzech 
różnych ciśnień zasilania, oraz omówiono sposób obli- 
czania szybkości obrotów przy odlewaniu odśrodko- 
wym. J.N. 
9 — 145 (o) PPH 8 49 
Konstrukcja i wyposażenie do dmuchania rdzeni, De- 
signing and Rigging for Core Blowing. H. J. Jacobson, 
Am. Foundryman, t. 14, 19485 Nr 2, str. 41, 
(4,5 str., 1 tabl, 1 rys., 3 fot.) 


PPH 8 49 
Centrifugal Casting. W. A. 
t. 14, 1948, Nr 2, 
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Opisano zasady dotyczące konstruowania, wyboru 
materiału, oraz techniki wykonania skrzynek rdzenio- 
wych, do dmuchania rdzeni o przeciętnej wiel- 
kości. Podano typy skrzynek rdzeniowych, dzielonych 
pionowo i poziomo, używanych w maszynach do dmu- 
chania rdzeni. Ciężar i odporność materiału na ście- 
ranie przez piasek są decydujacymi czynnikami przy 
wyborze materiału na skrzynki. Najlepiej do tego 
celu nadaje się aluminium. Należy zwracać uwagę na 
właściwe umieszczenie w skrzynce rdzeniowej otwo- 
rów do dmuchania i przewietrzników, ponieważ ma 
to duży wpływ na jej trwałość. Podano wartości licz- 
bowe charakteryzujące odporność na ścieranie różnych 
materiałów, używanych na skrzynki rdzeniowe. J.N. 


9 — 146 (0) PPH 8 49 
Odpowiednie smarewidło na forme i rdzeń dla róż- 
nych warunków odlewania. Select Mold and Core 
Wask to Meet Casting Conditions. J. A. Ridderhof, 
Am. Foundryman, t. 14, 1948, Nr 5, str. 55, 
(3,5 str.) 

Smarowidła do form i rdzeni dzielą się na dwie 
grupy, jedną opartą na graficie lub innej formie wę- 
gla i drugą opartą na mieszaninie materiałów ognio- 
trwałych. Zapobiegają one przytapianiu się piasku do 
powierzchni odlewu, przeciwdziałają przenikaniu me- 
talu do piasku formy lub rdzeni a wreszcie nadają od- 
lewom gładką i czystą powierzchnię. Omówiono wpływ 
dodatku bentonitu do smarowidła jako zawiesiny, 
przewagę mieszania mechanicznego nad recznym, oraz 
sposoby przechowywania smarowideł. J.N. 


9 — 147 (o) PPH 8 49 
Przemysł dzwonowy na Morawach. Zvonarstvi na Mo- 
rave. S. Socher, Hut, Listy, t. 3, 1948, Nr 6, str. 182, 
(2 str.) 

Autor podaje historyczny orzeglad produkcji 

dzwonów na Morawach, oraz spis najlepszych odlewni- 
ków dzwonów w dawniejszych czasach. Opisuje spu- 
stoszenie, jakie wywołały dwie ostatnie wojny świa- 
towe w stanie dzwonów na Morawach Wskazuje kie- 
runki rozwojowe przemysłu dzwonowego w przyszło- 
ści AC, 
9 — 148 (o) PPH 8 49 
Hydrauliczne Kształty wlewów form odlewniczych. 
Hydraulicke reseni vtoku licich forem. J. Kiesewet- 
(EL AU tE LIJSLY,. i 3 1948. Nr 6, sin. 165 (6 Str: 
11 rys.) 

Odlewanie jest procesem w zasadzie hydraulicz- 
nym. Autor podaje wzory i rozważania, pozwalające 
obliczyć wymiary kanałków wlewniczych przy wyklu- 
czeniu podciśnienia w strumieniu płynnego metalu, 
oraz rozpatruje kilka wypadków, jakie mogą mieć 
miejsce w praktyce odlewniczej. A.O. 


9 — 149 (o) PPH 8 49 
Nowy sposób produkcji bentonitu. Novy spusob vyro- 
by bentonitu. A. Bichler. Hut. Listy, t. 3, 1948, 
Nr 7, str. 203, (1 str., 4 wykr.). 

Zakład Badawczy Hut w Trzyńcu zbadał adsorb- 

cyjne własności różnych bentonitów i wykazał, że 
można podnieść ich zdolność pęcznienia przez odpo- 
wiednie wykorzystanie wspólnego oddziaływania jo- 
nów. Nowa metoda pozwoli na poprawe bentonitów 
i uniezależnienie się od zagranicy. AO. 
9 — 150 (o) PPH 8 49 
Uwagi do artykułu A. Bichlera, „Nadlewy wewnętrz- 
ne“. Poznamky k clanku, A. Bichlera „Vnitrni na- 
litky*. J. Pribyl, Hut. Listy, t. 3, 1948, Nr 7, str. 208, 
(4 str., 3 rys., 2 wykr., 3 ods.) 

W dyskusji nad analogicznym artykułem (Hutnic- 
ke listy 1948 r., nr 2) autor opisuje rolę i zadanie nad- 
lewów wewnętrznych, polemizując z wywodami A. 
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Bichlera. Omawia główne czynniki wpływające na 
przebieg krzepnięcia odlewu. A.O. 

9 — 151 (o) PPH 8 49 
Elektryczny trójfazowy piec šukowy z ogrzewaniem 
pośrednim Pechiney-Carieoux. Un nouveau four elec- 
trique. Le four triphase a ares indirects Pechiney- 
Cartódx. H. Cartoùx, J. Four. Electr. t.' 58, 1949, 
Ar OMSIT 33S (SISTE 2AT yS TAZIO CH: 

Rozkład temperatury i nagrzewanie pieca jest ko- 

rzystniejsze niż w piecu jednofazowym, dzięki czemu 
wyłożenie mniej się zużywa. Piec wyposażony jest 
w automatyczna regulację elektrod. Przy pracy ciągłej 
pieca stwierdzono stosunkowo niskie zużycie energii, 
elektrod i wyłożenia przy wytapianiu żeliwa i stopów 
kolorowych. E.B. 
9 — 152 (o) PPH 8 49 
Odlewanie precyzyjne przez użycie medeli ze stałej 
rtęci. Precision Casting with Frozen Mercury Patterns. 
W. M T. Neimeyer, Iron Age, t. 163, 1949, Nr 11, 
str. 94, (4 str.). 

Sposób ten pozwala produkować odlewy o wadze 
do 30 kg z tolerancją wymiarową = 0,03 mm na 20 
mm długości. Polega on na wykonaniu matrycy, do 
Której wlewa się rteć, która krzepnie po oziębieniu 
poniżej —48 C. Skrzepłe modele wyjmuje się z ma- 
trycy i otacza materiałem ogniotrwałym, który wypa- 
la się, przy czym rtęć wytapia się ze środka. Do tak 
wykonanej formy wlewa sie metal o temperaturze 
dochodzącej do 1800C. Modele ze starej rtęci są 
gładkie, nie wykazują zmian wielkości i nie paczą się. 
ZN 
9 — 153 (0) PPH 8 49 
Praktyka i technika odlewów matrycowych. Cz. IV 
Die-Casting Practice and Technique Part IV. W. M. 
Hailliday, Met. Ind. t 74, 1949, Nr 4, str. 63, (4 str.). 

Przedstawiono metody dokładnego obliczania wagi 
przyszłego odlewu z rysunków. Autor podaje metodę 
obliczania objętości dla rysunków odlewów o regular- 
nych kształtach i metodę obliczania objętości odlewów 
o nieregularnych kształtach przy pomocy przeciętnych 
spółrzędnych, ilustrując wykresami. Przedstawiono 
również metode objetości nieregularnych kształtów 
wg reguły Simpsona, którą, jako najdokładniejszą, 
omówiono obszernie. M.S. 


9 — 154 (o) PPH 8 49 
Francuskie glinki koloidalae i ich zastosowanie do mas 
syntetycznych. Les argiles colloidales francaises et 
leurs applications á la preperation des sables synthe- 
tiguesa P. „Niedlas Fowderie 1949 „Nryodj 40; 
str. 1510 (19 str., 8 tab., 60 wykr.) 


Przeprowadzono porównanie 18 francuskich gli- 
nek koloidalnych z bentonitami amerykańskimi i fran- 
cuskimi na podstawie pomiarów spoistości na wilgot- 
no i na sucho masy formierskiej otrzymanej z piasku 
formierskiego, do którego dodawano glinki w ilości 3, 
5 i 7%. Określono wytrzymałość na ściskanie i ścina- 
nie w stanie wilgotnym w zależności od zawartości 
wody. Wytrzymałość na ściskanie jest mniej czuła na 
zawartość wody, dając bardziej płaskie krzywe, Zba- 
dane glinki zaszeregowano do trzech grub (bentonity, 
glinki betonitowe i glinki kaolinowe) na podstawie 
wskaźnika zdolności wiazania równego sumie wytrzy- 
małości na ściskanie i ścinanie w stanie wilgotnym, 
podzielonych przez procent dodanej glinki. Określono 
dodatkowo wytrzymałość na ściskanie w stanie su- 
chym, która wykazała, że przy 3% glinki i 8% wilgot- 
ności najlepsze wyniki daje suszenie przy 200 C. a 
przy zawartościach 7% glinki i wilgotności odpowia- 
dającej najwyższej wytrzymałości na wilgotno 400 C. 
Badania uzupełniono pomiarem pH, określeniem ognio- 
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odporności, oraz analizą chemiczną. Najwyższą ognio- 
odporność mają glinki kaolinowe o najniższej zawar- 
tości NasO. Najlepsze bentonity odznaczaja się wyso- 
ką wartością oH i wysoką zawartością NaO do 6—7% 
i dorównują one bentonitowi amerykańskiemu i włos- 
kiemu. F.J. 

9 — 155 (ż) PPH 8 49 
Piasek formierski bez pyłu węglowego. Facing Sand 
without Coal Dust. R. G. Bate. Foundry Trade J. 
t. 85, 1948, Nr 1661, str. 6, (1 str.) 

Dodatek pyłu węglowego do piasku formierskiego 
przy użyciu piasku suchego i przybieczonego powo- 
duje, że odlewnik jest brudny i zapylony, Opisano 
próby z piaskiem syntetycznym, dającym doskonałe 
rezultaty bez dodawania pyłu węglowego. J.N. 


9 —.156 (ż) PPH 8 49 
Zmodernizowana ediewnia żeliwa szarego. Gray Iron 
Foundry Modernized, V. E. Hillman. Iron Age, 
t. 161, 1948, Nr 17, str. 84, (6 str., 2 rys., 7 fot.) a 

Opisano zmodernizowanie odlewni amerykańskiej 
produkującej głównie cienkościenne odlewy do maszyn 
włókienniczych, Unowocześnienie osiagnięto przez od- 
powiednią organizacje pracy i zmechanizowanie for- 
mowania przy pomocy maszyn formierskich. Żeliwa 
dostarczają dwa żeliwiaki, pracujące na zmiane, któ- 
re topia 125 ton żeliwa na dzień. J.N. 


9 — 157 (ż) PPH 8 49 
Prace badawcze i osiągnięcia w wytwarzaniu odlewów 
staliwnych. Research and Development in the Manu- 
facture of Steel Castings. T. Bishop. K.G. Lewis. Iron 
Coal Trades Rev., t. 157, 1948, Nr 4214, str.1349, 
(9 str., 1 rys., 4 wykr. 7 fot., 3 mikfot., 8 ods.) 

Opisano angielskie badania w dziedzinie odlewów 

staliwnych, poruszajac zagadnienia przystosowania 
roztopionego metalu do odlewania, oraz samego: me- 
chanizmu odlewania. Opisano próby odsiarczania i od- 
fesiorowania surówki. Próby odsiarczania dały najlep- 
szy wynik przy stosowaniu mieszaniny kamienia wa- 
piennego i azotu wapnia, natomiast najlepsze odfosfo- 
rowanie osiągnięto przy pomocy węglanu sodu. Próby 
stosowania tlenu do konwertorów z bocznym dmu- 
chem, wykazały wzrost temperatury stali, skrócenie 
czasu dmuchania, możliwość stosowania surówki o niż- 
szej temperaturze, wzrost zużycia złomu, możliwość 
wyeliminowania dodatku żelazokrzemu, a również 
łatwiejszą kontrolę końcowego punktu dmuchania. 
J.N. 
9 — 158 (Ż) PPH 8 49 
Przemysł odłewniczy. The Gray Iron Casting Indu- 
Sy RO. Coller Foundry, t. (6 194%, NT 3, 4, 
str. 94, 90, (111/2 str., 1 rys., 1 wykr.) 

Na podstawie raportu amerykańskiego Towarzy- 

stwa Odlewników Żeliwa Szarego, opublikowano dane 
dotyczące przemysłu odlewniczego w Ameryce, Dane 
ujęte są w 35 tabelach, przy czym odnoszą się prze- 
ważnie do roku 1946. J.N. 
9 — 159 (ż) PPH 8 49 
Podwojenie wydajności odlewni przy niezmienionej 
powierzchni hali. Doubles Foundry Capacity with Sa- 
me Floor Area. W. G. Gude. Foundry, t. 76, 1948, 
DFREWEW. 72,0077E75IR, I DYS, 15% L0t.) ; 

Zwiększono produkcję odlewni z 400 ton miesięcz- 
nie do 800 i 1000 ton żeliwa bez powiększenia prze- 
strzeni odlewni i przy minimalnych zmianach budow- 
lanych, Odlewnia może produkować odlewy o wielko- 
ści od kilku dekagramów do 10000 kg. Opisano po- 
szczególne oddziały odlewni, oraz program produkcji. 
Dwa żeliwiaki o średnicach 1070 i 1370 mm dostar- 
czają gorącego żeliwa w ilościach 5000 i 11000 kg że- 
liwa na godzinę. J.N. 
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9 — 160 (ż) PPH 8 49 
Odsiarczanie sodą. Desulphurising with Soda Ash. W. 
W. Levi Foundry, t. 76, 1948, Nr 4, str. 78, (4 str., 
4 fot.) 

Opisano odsiarczanie sodą w wielkiej odlewni po- 
siadającej cztery żeliwiaki o średnicy, wewnętrznej 
1830 mm, dwa o średnicy 1520 mm i jeden 1220 mm. 
Przed załadowaniem daje się do żeliwiaków około 
10 kawałków przetopionej sody, każdy o wadze około 
2 kg i trzy razy wiekszą niż zwykle ilość wapna, ce- 
lem utworzenia dużej ilości żużla we wczesnym sta- 
dium wytopu. Sodę dodawano także do kadzi w ilości 
cd 2,5 kg do 5,5 kg na tonę żeliwa. Odsiarczanie usu- 
wało do 40% siarki. J.N. 


9 — 161 (Ż) PPH 8 49 
Użycie piasku syntetycznego do odlewania magnesów. 
Use of Synthetic Sand for Cast Magnets, R. S. Turner. 
Foundry Trade J., t. 85, 1948, Nr 1667, str. 153, 
(1'/e str.) 

Sprawozdanie z doświadczeń, których celem było: 
zmniejszenie kosztu piasku formierskiego: uzyskanie 
gładszej powierzchni, znalezienie piasku nadającego 
się do odlewania bardzo małych magnesów o ścisłych 
tolerancjach wymiarowych. W tym celu użyto piasku 
syntetycznego, który dawał możność ścisłei kontroli 
i koniecznej ogniotrwałości i który zawierał drobny 
płukany piasek kwarcowy z dodatkiem bentonitu, pyłu 
węglowego i skrobii. Podawano też określoną ilość 
wody. Ważnym czynnikiem był czas mieszania. Koszt 
piasku obniżył się o połowę, J.N. 

9 — 162 (ż) i PPH 8 49 
Odlewy stalowe. Steel Castings. Iron and Steel, 
t. 21, 1948, Nr 4, str. 124, (5 str. 2 tab., 7 fot.) 


Omówiono warunki pracy w odlewni staliwa oraz 
opisano typową angielską odlewnię. Produkuje ona od- 
lewy ze stali węglowej i niskostopowej o wadze od 
kilku kilogramów do 5 ton, Do sierpnia 1947 r. po- 
siadała baterię 2% tonowych konwertorów Tropenasa, 
a obecnie ma dwa 5 tonowe piece elektryczne łukowe, 
jeden o wyłożeniu kwaśnym a drugi zasadowym. Omó- 
wiono obszernie proces topienia, formowania, odlewa- 
nia i wyżarzania, oraz kontrolę jakości odlewów. J.N. 


9 — 163 (ż) PPH 8 49 
Formowanie kół wyciągowych z rdzeniami z suchego 
piasku. Molding Sheares in Dry Sand Cores. W. Pink. 
Foundry, t, 76, 1948, Nr 4, str. 88, (2 str, 4 rys. 
1 fot.) 

Opisano technikę formowania wieńców i piast ko- 
palnianych kół wyciagowych o średnicy 2,40 m. Po- 
dano umieszczenie rdzeni, oraz sposób lania. J.N. 


9 — 164 (Ż) PPH 8 49 
Paliwo zastępcze do żeliwiaka, A Substitute Fuel for 
Cupola Use. W. J. Reagan. C. C. Wright. Foundry, 
t. 76, 1948, Nr 8, str. 74, (3%/e str., 1 rys., 2 fot.) 

Opisano próby zastosowania antracytu jako pali- 
wa w żeliwiaku, prowadzone przez 12 miesięcy na jed- 
nej z amerykańskich odlewni. Dla żeliwiaka o średni- 
cy wewnętrznej 600 mm najlepsze wyniki osiągane 
przy dodatku antracytu w ilości 75%. Dla żeliwiaka 
o średnicy wewnętrznej 760 mm dodawano 60% antra- 
cytu. Uzyskano stały skład chemiczny żeliwa, które 
odlewano do dwu lub trzech maszyn odlewniczych. 
Pomiar temperatury przeprowadzono termopara Pt-Pt 
Rh, oraz określono płynność metalu. J.N. 
9 — 165 (ż) PPH 8 49 
Ośrcdkowe odlewanie stali. Cz. I. Centrifugal Casting 
of Steel Part I. J. Howe Hall, Foundry, t. 76, 1948, 
Nr 8, str. 76, (528 str. 3 rys., 2 wykr.). 

Opisano trzy główne metody odlewania odśrodko- 
wego przy odlewaniu staliwa: odlewanie odśrodkowe 
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właściwe, odlewanie półodśrodkowe i odlewanie od- 
środkowe z centralnym wlewem. Odlewanie odśrod- 
kowe właściwe polega na odlaniu w cylindrycznej 
formie rur, bez stosowania rdzenia. Oś obrotu może 
być pozioma lub pionowa. Odlewanie półodśrodkowe 
przeprowadza się przy pionowej osi obrotu. Odlewa 
się w ten sposób koła lub inne podobne przedmioty. 
Przy odlewaniu z centralnym wlewem, formy są 
umieszczone symetrycznie naokoło wlewu. Podano 
wzory do obliczania ilości obrotów przy danej średni- 
cy dla właściwego odlewania odśrodkowego, oraz opi- 
sano dokładnie odlewanie ta metodą. J.N. 


9 — 166 (ż) PPH 8 49 
Postępy w brytyjskiej technice odlewania stali. Ad- 
vances in British Steel Casting Technique. Brit. 
Steelmaker, t. 14, 1948, Nr 4, str. 159, (5!/2 str., 
8 fot.) 

Opisano wytapianie staliwa we wzorowej odlewni 

angielskiej, stosującej nowoczesne metody pracy i po- 
siadającej nowoczesne wyposażenie. Metal topi się 
w dwu łukowych piecach elektrycznych, każdy o po- 
jemności 5 ton, przy czym jeden jest kwaśny a drugi 
zasadowy. Topienie wsadu trwa 21/2 godziny. Podano 
przebieg topienia w obu piecach. J.N. 
9 — 167 (ż) PPH 8 49 
Odlewnia Newcast. The Newcast Foundry, A. R. Par- 
kes. Foundry Trade J., t. 84, 1948, Nr 1653, 
str. 441, (4 str., 2 rys., 5 fot.) 

Opisano budowę i sposób pracy nowoczesnej od- 

lewni angielskiej, uruchomionej w 1947 r. Wykonuje 
ona odlewy narzędzi maszynowych w ilości 70 ton 
miesięcznie. Odlewnia posiada dwa żeliwiaki, jeden 
o średnicy 840 mm, topiący 4 tony żeliwa na godzinę 
i drugi o średnicy 560 mm topiący 2!/2 tony na godzi- 
nę. Duże suwnice torowe, 2 tonowe, przewożą kadzie 
o pojemności 1,5 tony, Opisano technikę przygotowa- 
nia piasku, formowania i odlewania. J.N. 
9 — 168 (Ż) PPH 8 49 
Modele z suchego piasku. Dry-Sand Patterns. J. Tim- 
brell. Foundry Trade J., t. 84, 1948, Nr 457, 
(4/2 str., 8 rys.) 

Stosuje się często szkielet drewniany modelu do 
dużych i ciężkich odlewów, przy czym wolne prze- 
strzenie szkieletu zapełnia się twardą gliną a następ- 
nie suszy. Opisano użycie modeli z piasku suszonego 
do wyrobu złożonego odlewu, oraz do pilnej naprawy 
odlewów. J.N. 


9 — 169 (ż) PPH 8 49 
Odśrodkowe odlewanie stali. Cz. II. Centrifugal 
Casting of Steel Part II. J. How. Hall Foundry, 


t. 76, 1948, Nr 9, str. 74, (8 str., 6 rys., 7 fot., 10 ods.) 

Przy właściwym odlewaniu odśrodkowym stali 
szybkości obrotów wynoszą 1400 do 1500 obrjmin. 
W zależności od odlewu i grubości jego ścianki należy 
eksperymentalnie ustalić szybkość lania, temperaturę 
metalu i szybkość obrotów. Formy wykonane są 
z miękkiej stali, chociaż w użyciu są niekiedy żeliwne 
i ze stali stopowej. Podano sposoby odlewania w ma- 
szynach poziomych i pionowych. Proces półśrodko- 
wy różni się od właściwego odlewania odśrodkowego 
głównie tym, że odlew formuje się w piasku formier- 
skim i formy wirują zawsze na osi pionowej. Opisano 
metody odlewania stali tym sposobem. J.N. 


9 — 170 (Ż) PPH 8 49 
Odśrodkowe odlewanie stali. Cz, III. Centrifugal 
Casting of Steel Part III. J. How Hal. Foundry, 


t. 76, 1948, Nr 10, str. 88, (7 str., 1 rys., 1 wykr., 9 fot.m 
5 ods.) c. d. 

Rozważano użycie odpowiedniego piasku na for- 
my w odlewaniu półodśrodkowym i podano nomogram 
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do wyznaczenia odpowiedniej szybkości obrotów. Wy- 
liczono wielkość sił odśrodkowych działających w me- 
talu. Na przykładzie koła zębatego omówiono otrzy- 
manie zdrowego odlewu pozbawionego nieciągłości 
i dziur. Opisano metodę odlewania z centralnym wle- 
wem, w której odlewy nie obracają się dookoła włas- 
nej osi, lecz są zasilane metalem z centralnego wlewu, 
tak, że cały układ jest w ruchu. Szybkości obrotów są 
takie same jak przy odlewaniu półodśrodkowym. J.N. 


9 — 171 -(ż) P PH 8 49 
Niekontrolowany piasek cedlewniczy. Foundry Sand- 
Uncontrolled. H. E Henderson. Foundry, t. 76, 1948, 
Nr 4, str. 95, (21/2 str.) 


Na podstawie praktyki autor twierdzi, że nie da 
się osiagnać całkowitej kontroli piasku odlewniczego, 
ponieważ nawet przy nieznacznej zmianie jego skła- 
du występują zupełnie nieoczekiwane zmiany w jego 
własnościach, Opisał trudności, na jakie natknął się 
w swej pracy. J.N. 


9 — 172 (ż) PPH 8 49 
Formy rdzeniowe do odlewów ze stali nierdzewnej. 
Core - Moulds for Stainless Steel Castings. R. S. Tur- 
ner. Foundry Trade J. t. 85, 1948, Nr 1670, str. 
231, (1 str., 2 rys.) 

Ponieważ przy produkcji małych odlewów ze stali 
nierdzewnej wynikają pewne trudności w postaci: wy- 
żarcia piasku w formach, konieczności odlewania moż- 
liwie zimnego metalu, celem zmniejszenia różnych 
wad skurczu i wtrąceń żużla w metalu, należy przy 
odlewaniu przedsięwziąć różne środki ostrożności. 
Okazało się, że odlewy winny mieć wlewy sięgające 
poniżej podstawy odlewu i winny być zasilane od 
dołu. Opisano użycie skrzynek rdzeniowych do zafor- 
mowania tych odlewów. J.N. 


9 — 173 (n) PPH 8 49 
Odlewanie w kokilach — konstruowanie prostych ko- 
kili. Nr 9. Gravity Diecasting — How to Design Simple 
Moulds. No. 9. Foseco-Foundry Prac. 1949, 
Nr 94, str. 401, (1,5 str., 1 rys., 1 fot.). 

Podano przykład kokilowego odlewania kółka zę- 
batego z brązu aluminiowego 90/10 z podaniem spo- 
sobu konstrukcji oraz wykonania prostej kokili. T.M. 
9 — 174 (n) PPH 8 49 
Przepuszczalność spiżu handlowego przy próbie pod 
ciśnieniem. Commercial Gunmetal - Leakage under 
Pressure Testing. Foseco - Foundry Prac. 1949, 
Nr 93, str. 398, (27: str., 4 fot., 2 mikfot.) 

Omówiono badanie przyczyn i usuwanie porowa- 
tości odlewu części pompy ze spiżu handlowego. T.M. 


9 — 175 (n) PPH 8 49 
Zacszczędzenie złóż metalowych, przez wykorzystanie 
złomu nieżelaznego. Utilizing Nonferrous Scrap Con- 
serves Metal Resources, E. S. Schwartz, Am, Foun- 
dryman, t. 14, 1948, Nr 2, str. 38, (3 str.) 

Rozpatrzono problemy, związane z wyczerpywa- 

niem się rezerw metali nieżelaznych. Jednym ze spo- 
sobów zaradzenia temu jest właściwe wykorzystanie 
złomu metalowego. Najekonomiczniejszym sposobem 
jest przetapianie i rafinowanie różnych gatunków 
złomu i odlewanie wlewków o określonym składzie 
chemicznym, celem dalszego ich przerabiania. J.N. 
9 — 176 (n) PPH 8 49 
Odlewanie precyzyjne. Precision Casting. A, Whitta- 
ker, Machinery, t. 74, 1949, Nr 1904, str. 514, 
(3 str.) 

Odlewy precyzyjne znalazły szerokie zastosowanie 
przy produkcji łopatek lotniczych turbin gazowych, 
pracujących przy temperaturach 900 C. Łopatki wyko- 
nuje się ze stopów typu Nimonic 80 o składzie C 0,1% 
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maks. Fe 5% maks. Al 1%, Cr 20%, Si 1%, Mn 1%, 
Ti 2% i reszta Ni. Są to stopy nadzwyczaj twarde 
i trudno obrabialne. Opisano dokładnie technike od- 
lewania precyzyjnego, podano składy wosku i ma- 
teriału wypełniającego formy, omówiono zalety i gra- 
nice stosowalności tego procesu. J.N. 

9 — 177 (1) PPH 8 49 
Wlewniczka dla oedlewania próbek na rozerwanie 
e średnicy 13,8 mm dla pomiaru charakterystyk me- 
chanicznych lekkich stopów odlewanych de wlewnicy. 
Choix dun outillage pour la couleć en coquille 
d'ćprouvettes de traction de 13,8 mm de diametre 
pour la mesure des caracteristiques mócaniques des 
aliages légers coulés en coquille. J. Duport. Fonder- 
rie. 1949, Nr 37, str. 1447, (7% str., 4 tab., 3 rys.) 

Próbka odlewana jest w położeniu poziomym z uło- 

żeniem wlewu i nadlewu  zabezpieczajacym przed 
powstaniem wad materiałowych. Odlana próbke śred- 
nicy 18,5 mm obtacza się na średnicę 13,8 mm. Wyko- 
nano próby z alpaksem oraz dwoma innymi stopami 
i stwierdzono, że dotychczas używane próbki mają 
bardzo często wady wewnetrzne, podczas gdy próbki 
odlewane we wlewniczkach nowego typu są wolne od 
tych wad i dzięki temu otrzymuje się lepsze wyniki. 
Wlewniczkę zaproponowano do przyjęcia w normach. 
E. B. 
9 — 178 (l) PPH 8 49 
Odlewanie spokojne stopów lekkich w formach pias- 
kowych, La couleè tranquille dans les moulages au 
sable des alliages legers. A. Caillan. Rev. Alum, 
1949, Nr 151, str. 3, (11 str., 2 tab., 26 rys., 1 wykr., 
6 fot.) 

Najczęstsze wady pochodzą z wtrąceń tlenków 

i braku ciągłości materiału. Omówiono wpływ rodzaju 
stopu, temperatury i kształtu formy na tworzenie się 
tych wad. Na szeregu przykładów wyjaśniono błedy 
często popełniane i podano dokładne przepisy, jakich 
należy przestrzegać dla otrzymania najlepszych odle- 
wów. Specjalnie omówiono odlewanie syfonowe. Licz- 
ne rysunki i fotografie ilustrują tekst, O.W. 
9 — 179 (l) PPH 8 49 
Odlewanie w kokilach — konstruowanie prostych ko- 
kili. Nr 10. Gravity Diecasting — How to Design Sim- 
ple Moulds No 10. Foseco - Foundry Prac. 
1949, Nr 95, str. 414, (11/2, str. 1 rys. 1 fot.) 

Opisano sposób wykonania prostej kokili do odle- 

wania wiatraczka wentylatora z aluminium. T.M. 
9 — 180 (1) PPH 8 49 
Odlewy ze stopów stalowych. Cz, V. Aluminium 
Alloy Castings Part V. F. A, Levis; Foundry 
t. 76, 1948, Nr 4, str. 82, (4,5 str. 4 fot.) 

Ponieważ największa trudnością przy odlewaniu 
stopów aluminiowych jest absorbcja wodoru i utlenia- 
nie, autor podaje sposoby uniknięcia tych zjawisk. 
Opisano stosowanie topników stałych lub gazowych, 
które albo zapobiegają absorbcji gazu i utlenianiu lub 
usuwają rozpuszczony gaz i utworzone tlenki. Celem 
poprawienia struktury stopów, stosuje się zmieniacze 
takie jak tytan, bor, chrom i sód, które dają drobniej- 
sze ziarno lub powodują inne zmiany strukturalne. 
Najważniejszą rzeczą przy laniu jest utrzymanie opty- 
malnej temperatury lania, którą należy wyznaczać 
doświadczalnie. Utrzymanie w czystości wyposażenia 
używanego w czasie topienia ma również duże zna- 
czenie w otrzymywaniu dobrych odlewów, J.N. 


Analizy o tematach pokrewnych 8-59 (1); 11-84 (2). 


10. PRZERÓBKA PLASTYCZNA 


10 — 67 (o) PPH 8 49 
Podwójna zespolona matryca de równoczesnego wyko- 
nywania dwóch różnych części. Double Combination 
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Die for Producing Two Different Parts. B. Menhin, 
Machinery, t. 74, 1949, Nr 1908, str. 662, (1,5 str., 
1 rys.) 

Podano opis i rysunki specjalnej matrycy, która 
przy użyciu jednego ruchu wykonuje pierścień i koł- 
nierz rozwidlony, Prasa pracuje z szybkością 120 su- 
wów/min, zdolność produkcyjna w ciągu 8 godz, 57.600 
pierścieni i kołnierzy. Z.W. 


10 — 68 (o) PPH 8 49 
Nawrotna walcarka zamknieta. The Reversing Cluster 
Mill. G. E. Forrington. Iron Steel Eng. t. 26, 
1949, Nr 8, str. 69, (2 str., 2 fot.) 

Walcarka ta służy do walcowania taśmy ze stali 

nierdzewnej. Składa się ona z czterech walców oporo- 
wych i dwóch bocznych. Posiada napęd łącznią Leo- 
narda na walce oporowe, nastawianie elektryczne, 
smarowanie centralne. Kąt między środkami walców 
oporowych i roboczego wynosi 90%. Walce oporowe 
wybudowuje się parami, robocze są tak lekkie, że 
można je przebudować ręcznie. Z.W. 
10 — 69 (o) PPH 8 49 
Projektowanie matryc kuziennych. Forging. Die De- 
sign. J. Mueller, Steel Proces. t. 34, 1948, Nr 12, 
str. 641, (3 str. 5 rys., 1 fot.) 

W wielu wypadkach nie opłaca się stosowanie ma- 

tryc ze względu na ich skomplikowany wykrój i zwią- 
zane z tym szybkie ich zużycie. W tych wypadkach 
należy się uciec do innych operacji jak odkuwanie 
na walcarce kuziennej i gięcie. Wyginanie na małym 
łuku można dokonać przy pomocy zwykłych pras. 
Duże łuki gdzie konieczny jest duży skok maszyny 
wygina się na poziomej maszynie tzw. buldozerze. 
Podano kilka przykładów stosowania tych właśnie 
metod. Ż.W. 
10 — 70 (o) PPH 8 49 
Projektowanie matryc kuziennych, Forging Die Design. 
J. Mueller, Steel Proces. t. 34, 1948, Nr 5, str. 
242, (3 str., 4 rys.) ; 

Linia dzieląca matryce powinna tak przebiegać, 

by mniej więcej jednakowa ilość materiału znajdo- 
wała się tak w jednej jak i w drugiej części. Gdy li- 
nia ta przebiega w różnych płaszczyznach, tworzy się 
zamek. Ażeby zapobiec uskakiwaniu lub przesuwaniu 
się matryc należy ten zamek zamknać. Autor podaje 
cztery typy matryc zamkniętych. Tego typu matryce 
są bardzo drogie i wymagają bardzo starannego wy- 
konania. Z.W. 
10 — 71 (o) PPH 8 49 
Matryce „Kirkride“ do prasowania karoserii samo- 
chodowych. Kirkride Dies for Auto Stampings. G. 
Potton. Iron Age, t. 161, 1948, str, 79, (3 str., 10 
fot.) 

Części otrzymane w matrycach „kirkride* odzna- 
czają się łagodnymi wyobleniami i dobrze wykonany- 
mi narożami. W optymalnych warunkach można wy- 
konać w tego rodzaju matrycy do 50.000 szt. Długość 


pracy można podnieść przez stosowanie wkładek 
chromowych. Z.W. 
10 — 72 (0) PPH 8 49 


Zakłady produkujące rury ochronne dla przewodów 
elektrycznych. Electric Conduit Tube Production 
Plant. Machinery, t. 74, 1949, Nr 1898, str. 295, 
(3 str. 4 fot.) 

Zakłady te są jednostką całkowicie zautomatyzo- 
waną o dużej elastyczności produkcji, wykonującą ru- 
ry spawane i zwijane, Jako produkt wyjściowy można 
stosować taśmy na rury zwijane w kregi z różnych 
metali jak: zimno i gorąco walcowana stal węglowa, 
stale stopowe nierdzewne, aluminium, duraluminium, 
taśmy miedziane, mosiężne, cynkowe. Najwyższa 
szybkość zależna od średnicy i grubości ścianek rury 


Nr 8 
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wynosi około 45 m/min. Poza rurami przewodowyrmi 
można produkować rury do rowerów, motocykli 
i specjalne. Z.W. 

10 — 73 (o) PPH 8 49 
Ustałenie największej dopuszczalnej długości trzpie- 
nia przy przecinaniu. Ermittlung der hóchstzuldssigen 
Stempellange in Schnitten. G. Ochler, Werk, Betr. 
t. 81, 1948, Nr 12, str. 366, (1 str., 1 wykr.) 

Wyprowadzono wzór ustalający najwyższą dopusz- 

czalną długość trzpienia przyjmując siłę tnąca i ła- 
miącą jako równe sobie. Podano nomogram pozwala- 
jący na szybkie przeliczenie wartości. Z. W. 
10 — 74 (o) PPH 8 49 
Prostoliniowe nagrzewanie. Straight - Line Heating. 
S. M. Stoler, Steel, t. 123, 1948, Nr 11, str. 105, (1,5 
str, 2 rys.) 

Opisano urządzenie do obróbki długich metalo- 

wych przedmiotów jak: prety, rury itp. Pręty ze stołu 
przechodzą na transporter rolkowy, łuszczarkę i do 
czterostrefowego gazowego pieca przelotowego. Ma- 
szyna do cięcia płomieniem przygotowuje materiał do 
pras. Ogrzewana stal bez zgorzeliny i odwęglenia, 
drobnoziarnista dzięki szybkiemu nagrzewaniu, jest 
obrabiana szybciej, taniejj ma lepsze własności wy- 
trzymałościowe i zapewnia lepszą jakość produkcji. 
BSK. 
10 — 75 (o) PPH 8 49 
Projektowanie i wyrób wałków kształtujących Design 
and Manufacture of Forming Rolls. A, W. Baumgar- 
ten, Tool Eng. t. 22, 1949, Nr 4, str. 35, (2 str., 
4 rys.) , 

Walce kształtujące do rur różnego przekroju 

można porównać do matryc i należy tak samo się 
z nimi obchodzić. Niezależnie od symetryczności prze- 
kroju, nie powinno być ostrej linii rozgraniczającej 
oba walce, Należy utrzymać stałą wartość stosunku 
średnic, Powierzchnia pracująca musi być doskonale 
polerowana. Podano trzy przykłady kalibrowania te- 
go rodzaju walców. Z.W. 
10 76 (o) PPH 8 49 
Zastosowanie matryc o podwójnym działaniu do wy- 
robu zbiorników z podwójnymi ściankami, Umstiilp- 
ziehverfahren für die Herstellung  doppelwandiger 
Hohlkórper. Werk. Betr. t. 81, 1948, Nr 1, str. 23, 
(1 str., 2 rys.). 

Zastosowanie matryc o podwójnym działaniu 
zmniejsza ilość operacji z 12 do 8. Daje to duże osz- 
czędności czasu, oraz zezwala na zmniejszenie ilości 


pras przy normalnym systemie produkcji. Metodę 
zilustrowano przykładem. Z.W. 
10 — 77 (o) PPH 8 49 


Wzajemne oddziaływanie sił przy walcowaniu w ukła- 
dzie kwarto. Wzaimodiejstwie sił pri prokatkie w sta- 
nie kwarto. M. Safien. Stal, t. 8, 1948, Nr 12, str. 
1095, (4 str., 4 rys.) 

Autor wyprowadza wzory na obliczanie sit dzia- 
łających na walce robocze, oporowe, szyjki walców 
i łożyska. Dla wyprowadzenia wzorów czyni naste- 
pujące założenia: a) wszystkie przekroje walców le- 
żą w jednej osi, b) średnice walców oporowych i ich 
szyjek są równe (to samo odnosi się do walców ro- 
boczych), c) walce odkształcaja sie równomiernie na 
całej długości, d) walce obracaja się z jednakowymi 
szybkościami, e) materiał walcowany jest jednorodny. 
Dla zmniejszenia sił poziomych działających na ło- 
żyska walców oporowych i roboczych, zaleca autor 
przesunięcie walców roboczych wprzód tzn w stro- 
nę wyjścia metalu z walców. Z.W. 

10 — 78 (o) PPH 8 49 
Analiza zmiennych naciągów przy zimnym walcowa- 
niu. Analiz pieriechodnych rieżimow natiażenja pri 


chołodnoj prokatkie, N. Drużynin, Stal, t. 8, 1948, 
Nr 12, str. 1088, (8 str., 5 rys., 3 wykr.) 
Przeprowadzono teoretyczne rozważania zmian 
naciągów w czasie walcowania. Matematyczne ujęcie 
oparte na powiązaniu wyprzedzania metalu z szyb- 
kością kątową nawijaka z uwzględnieniem teoretycz- 
nych założeń kinematyki określiło zmiany naciągu 
jako drgania zanikające o okresie 0,341 sek. Dla 
potwierdzenia teorii przeprowadzono próby walcowa- 
nia taśmy. Przy pomocy specjalnego urządzenia mie- 
rzono wielkość naciagu i nanoszono na oscylogram. 
Krzywe  oscylogramu wykazały zanikanie drgań 
o okresie 0,4 sek. Drgania zanikają w skutek wyrów- 
nującego wpływu wyprzedzania metalu. Wzrost szyb- 
kości walcowania powoduje szybsze zanikanie drgań. 
Obniżenie i skrócenie drgań można uzyskać przez 
zmniejszanie momentów bezwładności układu nawi- 
jaka. Z.W. 
10 — 79 (o) PPH 8 49 
Udeskonalenie napędu nożyc  latajacych. Improved 
Flying Shear Drive. J. R. Erbe, Iron Steel Eng. 
t. 26, 1949, Nr 4, str. 74, (5 Str., 1 rys., 2 wykr., 6 fot.) 
Duży problem przedstawia cięcie bezpośrednie 
taśmy walcowanej na gorąco, Nożyce muszą być cal- 
kowicie zsynchronizowane z klatką wykańczającą. 
Zaopatrzono nożyce w motor prądu stałego napędza- 
jący tylko dolny nóż, o dużym momencie rozrucho- 
wym. Urzaądzeniem synchronizującym sa dwa pilot- 
generatory, jeden na walcu klatki wykańczającej, dru- 
gi na motorze napędzającym nóż. Przy pełnej syn- 
chronizacji spadek napięcia pomiędzy nimi jest rów- 
ny zeru. W innym wypadku płynący prad wyrównaw- 
czy reguluje szybkości przy pomocy specjalnego urzą- 
dzenia sterującego. Nożyce te moga być uruchomione 
w ciągu 34 sekundy. Obsługa tego rodzaju nożyc jest 
bardzo prosta, dzięki specjalnemu urządzeniu deski 
kontrolnej na podstacji. Z.W. 
10 — 89 (o) PPH 8 49 
Warunki uchwytu w walcarce trio Lautha. Usłowija 
zachwata w stanach trio Lautha. D. Kuzieme. Stal, 
t. 8, 1948, Nr 8, str. 701, (6,5 str., 6 rys., 3 wykr.) 
Frzeprowadzono teoretyczne rozważania nad wa- 
runkami uchwytu uwzgledniajac grubość  kęsiska 
płaskiego, położenie stołów podnośnych i stosunek 
średnic walców, Matematyczne wywody poparto pró- 
bami. Niezależnie od średnic walców i położenia sto- 
łów — warunkiem walcowania jest, by suma kątów 
uchwytu była równa lub mniejsza od podwójnego 
kąta tarcia. Ujęcie sztuki w górnym położeniu stołu 
zależy od jej wysokości oraz kąta nachylenia stołu. 
Współczynnik uchwytu maleje wraz ze zwiększeniem 
się stosunku È = x (przy R + r = const) gdzie R — 
5 
promień walca skrajnego; r — promień walca środ- 
kowego. Optymalna wartością jest tu stosunek R = 
> 


= 1,5 — 1,55. Obniżenie przedniego stołu dla zapo- 
biegnięcia uszkodzeniu samotoków przez wychodzącą 
sztukę nie zmienia warunku uchwytu. W trakcie 
walcowania można zwiększyć gniot do takiej wartości, 
by suma kątów uchwytu była równa lub mniejsza od 
poczwórnego kąta tarcia. Z.W. 
10 — 81 (o) PPH 8 49 
Automatyczna regulacja naciągu, szybkości i ustawie- 
nia przy walcowaniu taśmy stalowej. Automatic Con- 
trol of Tension, Speed and Position in Handling Me- 
tal Strip. J. H. Hopper, Blast Fur. t. 37, 1949, 
Nr 3, str. 317, (8 str. 10 rys. 4 fot.) 

Regulacja naciągu przy napędzie łącznią typu 
Ward - Leonard jest z punktu widzenia teoretyczne- 
go kwestią prostą, a mianowicie: szybkość x naciąg x 
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const = KM, Utrzymując stałą moc i szybkość uzys- 
kuje się stały naciąg. Na tej zasadzie opiera się re- 
gulacja amplidynowa naciągu. Regulacja ta utrzymu- 
je stały prąd w obwodzie przez zmianę pola w moto- 
rze napędzającym jedną czy drugą zwijarkę. Inna 
metoda regulacji polega na zastosowaniu ekstensome- 
tru. Metoda ta jest dokładniejsza, ale kosztowniejsza, 
posiada ona zdolność automatycznej kompensacji bez- 
władności w miarę narastania zwoju. Z.W. 


10 — 82 (o) PPH 8 49 
Nowe metody trawienia metali. Neue Wege der Me- 
talbeizung, L. Wetternik. Berg - Hütt - Monats- 
hefte, t. 94, 1949, Nr 2, str. 34, (3 str.) 

Zwyczajne trawienie stali specjalnych w kwasach 
z dodatkiem inhibitorów w wielu wypadkach nie daje 
dobrych wyników. Opisano szereg nowych metod 
trawienia jak: anodowe, katodowe, mieszane, elektro- 
lityczne j w kąpielach stopniowych zasad. Z.W. 


10 — 83 (o) PPH 8 49 
Zespolone matryce do przebijania, wycinania, i kształ- 
towania. Progressive Piercing, Punching and Forming 
Dies, C. R. Cavry, Machinery, t. 74, 1949, Nr 1897, 
str. 270, (3 str., 7 rys.) | 

Zespolone matryce wytwarzają przedmiot w dwu 
lub więcej kolejno po sobie następujących stadiach. 
Matryce te różnią sie w szczegółach konstrukcyjnych 
zależnie od tego czy są obsługiwane recznie czy też 
automatycznie. Podano kilka przykładów takich ma- 
tryc ilustrując opisy schematycznymi rysunkami. 
Matryce obsługiwane automatycznie są zazwyczaj za- 
mocowane w prasach pracujących z dużymi szybkoś- 
ciami. Z.W. 
10 — 84 (o) PPH 8 49 
Walcowanie prętów. Zastosowanie obliczenia roztła- 
czania do kalibrowania. Rolled Bars, Application of 
Spread Calculation to Pass Design. A. E. Lendl. Iron 


and Steel, t. 21, 1948, Nr 14, str. 601, (3,5 str., 
1 tab., 3 rys., 2 wykr.) 
Wykroje szybko wydłużające stosuje się celem 


przejścia z kesa o dużej powierzchni przekroin do 
pręta. Stosuje sie duże ubytki, które w wypadku wy- 
kroju kwadrat - owal mogą osiagać do 60%. Główną 
wadą tego typu wykroju jest wytwarzanie rys i pęk- 
nięć na materiale, które w trakcie dalszego walcowa- 
nia nie ulegają zgrzaniu Aby usunąć te wady należy 
odpowiednio skalibrować wykroje licząc średnie wy- 
sokości i roztłaczanie. Należy pamiętać o tym, że 
gniot przy przejściu owalu w kwadrat nie powiniea 
być większy niż 70% gniotu przy przejściu kwadratu 
w owal. Podano ponadto graficzną metodę kalibro- 
wania owalu i kwadratu. Z.W. 


10 — 85 (o) PPH 8 49 
Fizyczny sens wzajemności logarytmów deformacji. 
Fiziczeskij smist otnoszenia logaritmow  dieformacji. 
II. Sujerow, Stal, t. 8, 1948, Nr 12, str. 1099, (2 str.). 

Zakładając, że: 1) objętość metalu w czasie wal- 
cowania pozostaje niezmienną, 2) kierunki naprężeń 
głównych odpowiadają odkształceniom, 3) główne od- 
kształcenia są proporcjonalne do odpowiednich naprę- 
żeń, autor udowadnia matematycznie, że współczynnik 
roztłaczania jest stały. Współczynnik  roztłaczania 
wyraża się następująco: 


„PR. H 


1g T lg h 

gdzie B j H szerokość i wysokość po przepuście, b, h, 
przed vrzepustem. Z punktu widzenia fizycznego 
określono odpowiednie naprężenia działajace w ob- 
szarach elementarnych objetości odkształconego ciała. 
Ż.W. 
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10 — 86 (ż) PPH 8 49 
Przyrząd z urządzeniem indukcyjnym do pomiaru na- 
cisku walców. Das Walzdruckmessgerit mit indukti- 
wer Feinmesslehre, N. de Ball, Arch. f. techn. 
Messen, t, 158, 1948, Nr Dez. str. V822, (4 str., 
5 rys.) 


Pomiar nacisku walców daje szereg korzyści 
a mianowicie: ostrzega przed przeciążeniem i zapo- 
biega w ten sposób uszkodzeniom, daje przegląd ja- 
kości materiału walcowanego, informuje o stanie 
beczkowatości walców oraz zezwala na dobranie 
optymalnych warunków walcowania. Aparaty do mie- 
rzenia nacisku mogą być o działaniu bezpośrednim 
lub pośrednim. Pomiaru wydłużeń dokonuje sie przy 
pomocy czujników mechanicznych oporowych lub in- 
dukcyjnych. Opisano urządzenie indukcyjne wyko- 
nane przez firmę AEG. Podano sposób zamocowania, 
wzory do obliczania i założenia jakie przyjeto oraz 
sposoby kalibrowania. Dla porównania podano opis 
czujnika Pratt & Whitney. Przeliczono możliwe błędy, 
Z.W, 


10 — 87 (ż) PPH 8 49 
Kontrola jakości przy produkcji blachy cynowanej. 
Quality Control in Tin Plate Production. H. C. Mor- 
rou Electr. Pneum. Mech. Inst. t. 3, 1949, 
Nr 6, str. 8, (4 str., 2 wykr., 3 fot.) 

Opisano samoczynne urządzenia kontrolne stoso- 
wane w kolejnych stadiach produkcji; regulację tem- 
peratury w piecach do wyżarzania uzyskuje się przez 
pneumatyczne dozowanie gazu i powietrza, Przy po- 
krywaniu blach cyną na drodze ogniowej reguluje się 
samoczynnie temperaturę kąpieli cynowej i oleju 
palmowego.. Przy cynowaniu elektrolitycznym regu- 
lacja samoczynna odnosi się do temperatury zaworu 


oczyszczającego, roztworu  trawionego i elektrolitu. 
S. M. 

10 -— 88 (ż) PPH 8 49 
Produkcja dużych odkuwek. Production of Heavy 
Forgings. E. Bensen, Iron Coal Trades Rev. 


t. 158, 1949, Nr 4225, str. 471, (2 str.) 


Długość wykonanych odkuwek jest ograniczona 

tylko długością wybiegową spod młota. Szerokość 
przed rozpoczęciem kucia nie może być praktycznie 
większa niż połowa prześwitu między słupami. Cię- 
żar wykonanych odkuwek na nowoczesnej kuźni ogra- 
niczony jest tylko możliwościami stalowni w odlewa- 
niu wlewka. Dźwig obsługujący musi mieć conajmniej 
dwa razy taką nośność jak najcięższy odkuwany wle- 
wek ze względu na ciężar łańcucha, urządzenia pod- 
trzymującego i obracającego, Z.W. 
10 — 89 (ż) PPH 8 49 
Duża maszyna do gięcia stali nierdzewnej firmy 
Bigwcod. Large Bigwood Flate Bending Rolls for 
Stainless Steel. Machinery, t. 74, 1949, Nr 1897, 
str. 264, (2 str. 1 fot.) 

Skonstruowano trójwalcową maszynę do gięcia 

blach grubych ze stali nierdzewnej. Waga całości oko- 
ło 110 t całkowita długość 16 m. Opisano dokładnie 
całość konstrukcji oraz regulację, Z.W. 
10 — 90 (ż) PPH 8 49 
Obróbka plastyczna na gorąco stali wysokostopowych. 
W. Nowakowski. Wiad, Hut. t. 4, 1948, Nr 12, str. 
14, (3 str., 1 tab., 1 rys.). 


Omówiono optymalne warunki przerobu wlew- 
ków tak przy kuciu jak i walcowaniu. Określono 
wpływ poszczególnych domieszek stopowych na pla- 
styczność stali. Ujeto zależność miedzy pierwotną 
wielkością kryształów a plastycznością, Z.W. 
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10 — 91 (ż) PPH 8 49 
Blachy Sedzimira i Robertsona dla taśm zimne walco- 
wanych. A. Stanisławski, Wiad. Hut. t. 5, 1949, 
Nr 2, str. 4, (2,5 str., 2 ta., 2 wykr|). 

Przeprowadzono próby walcowania taśmy stalo- 
wej na walcarkach Robertsona i Sędzimira, na wsad 
użyto blach spawanych, walcowanych na gorąco. Pró- 
by dały wyniki ujemne. Otrzymanej w ten sposób 
taśmy nie można stosować do dalszej przeróbki na 
automatach wskutek zbyt szerokich wahań grubości. 
Z.W. 

10 — 92 (ż) PPH 8 49 
Nowoczesne urządzenia pomocnicze na walcowni na 
zimno firmy Carnegie-lllincis, Carnegie Illinois Corp. 
modernizes Cold-Reduction Facilities of Gory. Iron 
Steel Eng. t. 26, 1949, Nr 4, str. 122, (1,5 str., 3 fot.). 

Podniesiono produkcję przez zastosowanie walco- 

wania zwojów o większym ciężarze. Wybudowano 16 
nowych pieców do wyżarzania, pracujacych w atmo- 
sferze ochronnej, Przebudowano zwijarki i rozwijarki 
taśmy, trawialnię i urzadzenia pomocnicze do trans- 
portu. Z.W. 
10 — 93 (ż) PPH 8 49 
Platerowanie stali. The Plating Step in Clad Steel 
Manufacture. A. D. Taylor, Plating, t. 36, 1949, 
Nr 8, str, 239, (7 str., 14 fot.). 

Stal platerowana składa się ze stali węglowej 
lub niskostopowej z nałożoną jedno lub dwustronnie 
przeciwkorozyjną powłoką. Stal nierdzewną, elektro- 
platerowaną niklem z jednej strony, nakłada się na 
blok stalowy i zwalcowuje się. Otrzymuje się blachy 
mechanicznie wytrzymałe, odporne na korozję, łatwo 
obrabialne. Szereg fotografii ilustruje poszczególne 
stadia procesu i urządzenia fabryki. M.P. 


10 — 94 (ż) PPH 8 49 
Raporty Westinghouse'a o matrycach ze spiekanych 
węglików metali. Westinghouse Reports on Carbide 
Dies. G. P, Muir, Tool Eng. t. 22, 1949, Nr 4, str. 17, 
(4 str., 2 tab., 3 rys., 3 wykr. 5 fot.,) 

Zastosowanie wkładek ze spiekanego węglika 

wolframu wybitnie przedłużyło długotrwałość matry- 
cy stosowanej do prasowania skomplikowanych wy- 
krojów. Stosowane wkładki są grubości 25 mm, Wa- 
runkiem długotrwałej pracy jest dokładne prowadze- 
nie obu części matrycy, Z.W. 
10 — 95 (ż) PPH 8 49 
Rozwój kuźnictwa. Developments in Forging Practi- 
ce. W. Noujokas. Tool Eng. t. 22, 1949, Nr 3, str. 
38, (1,5 str., 2 fot.). 

Drogą stopniowego rozwoju uzyskano dużą do- 

kładność wykonywanych odkuwek tak, że obecnie 
wymagają one tylko nieznacznej dodatkowej obróbki 
mechanicznej. Postepy te osiągnieto przez przekon- 
struowanie matryc i bijaków. Postarano się o wyeli- 
minowanie drgań zwiększając przez to prezycję wy- 
konania. Zastosowanie nowoczesnych pieców grzew- 
czych olejowych z atmosfera ochronną par litu oraz 
ogrzewania indukcyjnego zezwoliło na całkowite wy- 
eliminowanie zgorzeliny. Najwyższym osiągnięciem 
jest odkuwanie z super-stopów części do turbin ga- 
zowych. Z.W. 
10 — 96 (ż) PPH 8 49 
Wyposażenie į kierunki metod produkcji drogą praso- 
wania. Equipment and Method Trends in Stamping 
Production. H. Sahlin. Tool Eng. t. 22, 1949, Nr 3. 
str. 24, (2 str., 2 fot.). 

W wypadku gdy nie można produkować prasó- 
wek metodą taśmową duże oszczedności w czasie daje 
zautomatyzowane wkładanie blach i wyjmowanie 
prasówek z prasy. Skonstruowano w tym celu tak 
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zwane „żelazne ramię“. Prasy, których ruch ramy 
przebiega z dołu do góry, zezwalają na zwiększenie 
ilości suwów o 75%. Stosowanie prasówek względnie 


odkuwek zmniejsza znacznie wagę wykonanych 
przedmiotów. Z.W. | 

10 — 97 (ż) PPH 8 49 
Regulowanie średnic rur bez szwu drogą zmiany 
czynników technicznych,  Riegulirowanije  tocznosti 
chołodnokatanych trub izmienieniem tiechnołogicze- 
skich paramietrow. P. T. Emekanenko. E. Osada. 


Stal, 
wykt.). 

Ostatnio wprowadzono w Związku Radzieckim 
walcowanie cienkościennych rur bez szwu na wal- 
cach pielgrzymowych bez następnego przeciągania 
dla wyrównania średnicy celem poprawienia kształtu 
kołowego. Dla ustalenia wpływu procesów technolo- 
gicznych na kolistość rur posłużono się metodami 
matematyki statystycznej. Przeprowadzono próbne 
walcowania rur o średnicy 38 i 57 mm i grubościach 
ścianki 1,4, 1,85, 2,8 mm dla każdego typu po 20 sztuk. 
Ucinano końce i mierzono średnicę zewnętrzną, wew- 
nętrzną, grubość ścianki i owalność, Tak samo mie- 
rzono tuleje rurowe. Wyliczono równania regresji 
i sporządzono wykresy. Dla większej przejrzystości 
nie ujmowano naraz więcej jak dwie zmienne. Ko- 
listość rur zależy od wielkości, dokładności geome- 
trycznej tulejki rurowej, współczynnika wydłużenia 
i grubości ścianki rury gotowej. Z.W. 


10 — 98 (ż) PPH 8 49 
Rozkład wtrąceń i przeróbka miękkiej stali na pod- 
stawie badań dokonanych przy walcowaniu drutu. 
Seigerungsverlagerung und Verformung beim Wal- 
zen von weichem Stahl nach Untersuchungen an einer 
Drahtstrasse. K, Krebs. Stahl u. Eisen, t. 66/67, 
1947, Nr*15/16, str4122490 46,5 strę -Zorysąć fota 
mikfot.). 

Przy przeciąganiu drutu na zimno występuje sze- 

reg wad jak: pękanie, zła ciągliwość, szorstka po- 
wierzchnia, zadziory itd. Powodem ich powstawania 
jest występowanie na powierzchni wtrąceń pochodzą- 
cych z jamy usadowej. Dla ujęcia zależności wystę- 
powania tych wtrąceń na powierzchni przeprowa- 
dzono próby walcowania od zestalenia wlewka aż 
do gotowego drutu na zgniataczu duo i w układzie 
półciągłym. Użyto miekkiej stali martenowskiej nie- 
uspokojonej. Okazało się, że powodem występowania 
wad jest nierównomierje ogrzanie wsadu, wskutek 
czego wtrącenia są wyciskane na zewnatrz. Odpo- 
wiednio równomierne ogrzewanie uzyskane przez 
przez przebudowanie pieców usunęło w dużym sto- 
pniu te wady. Z.W. 
10 — 99 (ż) PPH 8 49 
Systemy walcowania płaskowników, The Art of Rol- 
ling Flats. Ch. Hammond, Iron Steel Eng. 
t. 26, 1949, Nr 3, str. 85, (11 str., 27 rys., 2 wykr.). 

Omówiono metody produkcji płaskowników przez 
walcowanie w wykrojach zamknietych i na walcach 
stopniowych z przedgotowym wykrojem  osadczym, 
ponadto odkuwanie na młotach. Wzięto pod uwagę 
wszystkie typy stali od zwyczajnych węglowych do 
wysokostopowych, Przy walcowaniu w  wykrojach 
zamkniętych zaleca się stosowanie poza normalnymi 
prowadnicami pazura zabezpieczającego przed na- 
winięciem się materiału na walce. Główna wadą tego 
rodzaju kalibrowania jest ograniczona wydajność od- 
nośnie asortymentów produkowanych, szybkie zuży- 
wanie się wykrojów oraz związane z tym odchyłki 
wymiarowe. Najbardziej ekonomiczną metodą walco- 
wania jest walcowanie na walcach stopniowych z osa- 
dzaniem w wykrojach osadczych. Daje to dużą ela- 


t. 8, 1948, Nr 8, str. 707, (11 str., 11 tab., 5 
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styczność produkcji w połączeniu z otrzymaniem do- 
brej powierzchni i dobrym wykorzystaniem walców. 
Zaleca się stosowanie trzech wykrojów  osadczych. 
Podano opis i rysunki prowadnic zaleconych w tym 
typie kalibrowania. Z.W, 


10 — 100 (ż) PPH 8 49 
Udoskonalenia ciągłej produkcji rur spawanych cze- 
lowo. Developments in Continous Butt Weld Pipe 
Mills. W. Rodder, Steel Eng. t. 26, 1949 Nr 2, 
str. 101, (11 str., 2 tab., 7 rys, 4 wykr., 7 fot.). 
Opiano metody produkcji obejmujące rury 
o średnicy od 12,5 mm do 100 mm przy maksymalnej 
szybkości 170 mjmiïn. Głównym urządzeniem jest 
układ z sześciu par rolek o wspólnym napedzie do 
zwijania taśmy na rurę i jej spawania. Ważną rzeczą 
jest zapewnienie odpowiedniego kształtu brzegów, 
które powinny być ścięte, dla zapewnienia dobrego 
spawania. Taśma przechodzi poprzez prostownicę 
rolkową a dla zapewnienia jednostajności ruchu two- 
rzy pętlę. Dla zapewnienia ciągłości ruchu, końce 
taśm spawa się ze sobą. Taśma przechodzi brzez piec 
i po wyjściu z niego brzegi taśmy rozgrzewa się 
sprężonym powietrzem, względnie tlenem. Następnie 
taśmę wygina się, spawa i wygładza przy gniocie 
3—6%. Otrzymane rury tnie się piła na gorąco na 
długość 6—16 m, składa na chłodni, wytrawia i pro- 
stuje, Wydajność zakładu można podnieść stosując 8 
par rolek zamiast sześciu i dając indywidualny na- 
pęd dla każdej pary. Układ jest wtedy bardziej ela- 
styczny i posiada większe możliwości regulacji. Z.W. 


10 — 101 (ż) FIPH 8 49 
Nowa walcownia firmy Appleby. The Appleby Rol- 
ling Mills. G. Moore. Iron Coal Trades Rev. 
t. 158, 1949, Nr 4221, str. 235, (3 str., 2 fot.) 
Wydajność tygodniowa walcowni wynosi 6.600 t 
blach grubych. Walcownia składa się ze zgniatacza 
i dwóch zespołów do blach. Zgniatacz jest obsługiwa- 
ny przez cztery piece grzewcze opalane gazem wiel- 
kopiecowym. Ciężar wlewków przeważnie 10t. Zgnia- 
tacz jest duem nawrotnym o średnicy walców 1.100 
m/m ze stali kutej. Zespół o długości walców 3,300 mm 
jest zespolonym szeregowym duem nawrotnym. Dla 
zwiększenia wydajności dodano mu osobno klatkę 
wykańczającą. Drugi zespół ma długość walców 2.200 
m/m i jest zupełnie podobny. Wyważenie walców 
hydrauliczne, nastawienie elektryczne. Nożyce kęsisk 
płaskich są parowo-hydrauliczne. Kesiska po obcięciu 


są ponownie grzane w piecach ciągłych. IG:otawe 
blachy sa normalizowane i trawione. Z.W. 
10 — 102 (ż) PPH 8 49 


Kierownice na walcoewni pretów. Looping and Re- 
peating on Merchant Mills; W. J. Barry, Iron 
Steel Eng. t. 22, 1949, Nr 4, str. 110, (5,5 str. 5 rys.). 

Zastosowanie mechanicznych kierownic podniosło 
wydajność walcowni z 16 t/jgodz, do 27 t/godz. Urzą- 
dzenie całe jest regulowane przy pomocy oka elek- 
trycznego i cewki solenoidu uruchamiającej dźwignie. 
Duże trudności sprawiało szybkie zużycie prowadnic 
żeliwnych. Zastąpiono je prowadnicami ze stali 
chromo-niklowej. Kantowanie odbywa sie automa- 
tycznie przy pomocy specjalnie wstawionej prowa- 
dnicy obracającej. Ponadto wymieniono na tej wal- 
cowni łożyska brązowe na żywiczne. Z.W. 


10 — 103 (ż) PPH 8 49 
Walce i walcowanie. Rolls and Rolling, B. E. Brays- 
haw. Blast. Fur., t. 37, 1949, Nr 3, str. 325, (9 str., 
14 rys., 1 wykr.). 

Omówiono systemy  Kalibrowania  zgniataczy. 
Zgniatacz trio odznacza się małą elastycznością pro- 
dukcji, ograniczoną długością półwyrobów, małymi 


szybkościami deformacji, zgniata się na nim mniejsze 
wlewki. Zaletą jest możliwość stosowania motorów 
napędowych o mniejszej mocy i użycie dużego koła 
zamachowego kompensującego moc.  Istnieja też 
zgniatacze specjalne, produkujące półwyroby o kształ- 
cie specjalnym np. dwuteowniki lub ceowniki. Układ 
zgniataczy duo daje największe gnioty. Stosuje się 
tam kalibry typu kwadrat-romb. Układ ten cechuje 
mała elastyczność produkcji. Poza tym, istnieje jesz- 
cze układ dwuklatkowy zespolony nawrotny, który 
właściwie niewiele się różni od dua nawrotnego. 
Kęsiska płaskie i platyny moża walcować na specjal- 
nym typie zgniatacza, który ma szeroką nie wycię- 
tą część beczki, Do walcowania platyn stosuje się 
też walcarki uniwersalne. Z.W. 
10 — 104 (Ż) PPH 8 49 
Nowa walcarka nawrotna © średnicy 700 mm dla 
stali stopowych. New 28-inch Reversing Mill for Alloy 
Stecls. T. Bishop. Iron Coal Trades, Rev. 
t. 157, 1948, Nr 4195, str. 287, (5,5 str., 1 rys., 5 fot.). 
Opisano dokładnie walcarkę, motory i urządze- 
nia pomocnicze, Całość zespołu stanowi klatka z wal- 
cami w układzie duo o średnicy 700 mm, stoły pod- 
nośne, samotoki, manipulatory, piły tnące na gorąco 
i przesuwnice na walcarkę wykańczającą. Cała dłu- 
gość zespołu, aż do końca samotoków wybiegowych, 
wynosi około 120 m. Wysokość samego zgniatacza 
6 m. Zgniatacz jest projektowany do produkcji kę- 
sisk płaskich od 375 X 75 mm do kęsów kwadrato- 
wych o boku 80 mm. Klatka zębata posiada walce 
o średnicy 800 mm, zęby wykonane z brązu fosforo- 


wego. Z.W. 

10 — 105 (n) PPH 8 49 
Przeróbka plastyczna miedzi zawierającej bizmut. 
Working of Coppers Containing Bismuth. A. P. C. 


Hallowes, Engineering, t. 167, 1949, Nr 4328, 


str. 6, (2 str., 1 tab., 1 ods.). 

Podano uwagi odnośnie prób walcowania na zim- 

no i gorąco miedzi o zawartościach Bi 0,00002% do 
0,10% oraz P 0,037% do 0,43%. W.K. 
10 — 106 (1) PPH 8 49 
Występowanie falistości przy tłoczeniu przedmiotów 
z aluminium i jego stopów. Apparition de cornes dans 
liemboutissage de laluminium et de ses alliages. 
Chevigny, Rev, Alum. 1949, Nr 153, str, 79, (9 str., 
10 tab., 5 fot., 12 mikfot.). 

Omówiono warunki przy których blacha alumi- 
niowa daje przy tłoczeniu brzeg falisty. Powodem 
powstawania tej wady jest anizotropowość kryszta- 
łów. Można w znacznym stopniu wpływać na usu- 
nięcie tej wady, przez dobieranie sposobu walcowa- 
nia blachy na zimno i gorąco, oraz dobierania od- 
powiednich temperatur przy rekrystalizacji. Rów- 
nież zanieczyszczenia, lub dodatki pewnych metali, 
jak chromu, manganu i magnezu, maja wpływ na 
powstawanie tego zjawiska, Najmniej zbadanym jest 
wpływ sposobu odlewania. Tekst objaśniono zdjęcia- 
mi mikroradiograficznymi kryształów. O.W. 


Analiza o temacie pokrewnym: 4—52. 


11. OBRÓBKA CIEPLNA 


11 — 68 (o) PPH 8 49 
Wpływ konstrukcji na przebieg i wyniki obróbki cie- 
plnej. S. Jabłoński, Biul. Gim. 1949, Nr 1, str. 64, 
(15 str., 24 rys., 3 ods.). 

Dla uniknięcia ujemnych zjawisk występujących 
przy obróbce cieplnej konstruktor winien przy pro- 
jektowaniu nadawać przedmiotom najbardziej zwarty 
kształt, równomierny przekrój i symetryczne rozłoże- 
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nie mas, unikając ostrych kantów i podcięć, silnego 
miejscowego osłabienia przekroju, ślepych otworów 
i tp. Autor podaje szereg wytycznych ilustrując je 
przykładami właściwych i niewłaściwych rozwiązań, 
zaczerpniętych z praktyki. S.P, 

11 — 69 (o) PPH 8 49 
Oszczędności ogrzewania prądem  szykozmiennym. 
Economics of Radio Frequency Heating. A. P. Bock, 


Steel, t. 128, 1949, Nr 8, str. 94, (4 str., 1 fot., 6 
wyktr.). ' 
Ogrzewanie prądem  szykozmiennym obejmuje 


ogrzewanie indukcyjne metali prądem o częstotliwo- 
ści do 500 Kc i ogrzewanie dielektryczne nieprzewo- 
dników i złych przewodników prądem o częstotliwości 
5 do 40 Mc. Przy wprowadzaniu metody w cykl pro- 
dukcyjny należy przeanalizować stronę ekonomiczną 
i stronę techniczną. Należy dokonać odpowiedniego 
doboru urządzenia, przeprowadzić próby laboratoryj- 
ne i uwzglednić amortyzację. Pozytywny wynik ba- 
dań całkowicie usprawiedliwia zastosowanie omawia- 
nej metody. Podano pomocnicze wykresy, wzory i da- 
ne liczbowe, przydatne przy rozważaniach, B. K. 


11 — 70 (o) PPH 8 49 
Atmosfery regulowane. Controlled Atmospheres. Met. 
Treatment. t. 16, 1949, Nr 57, str. 1, (2 str.). 

W początkach bieżącego stulecia atmosfery regu- 

lowane miały za zadanie ochronę przed utlenieniem. 
nawęglaniem i odwęglaniem Szybki rozwój objął 
wkrótce atmosfery azotujące, nawęglające, równocze- 
śnie nawęglające i azotujące i inn. tak, że do każdego 
procesu obróbki cieplnej może być dobrana najbar- 
dziej odpowiednia atmosfera. Omówiono pokrótce na- 
węglanie gazem w W. Brytanii, proces żarzenia blan- 
kowego, żarzenie żeliwa przy dodatku powietrza lub 
pary wodnej do atmosfery odwęglającej, azotowanie, 
wreszcie nakrzemowanie i nachromowanie stali przy 
przy pomocy chlorków, powstających z reakcji chlo- 
rowodoru albo chloru z substancjami, zawierającymi 
Si lub Cr BK. 
11 — 71 (0) PPH 8 49 
Urządzenie hartowni. W. S. Bidle Co Equipped for 
Commercial Heat Treating. Ind. Heating, t. 15, 
1948, Nr 7, str. 1220, (6 str.) 

Hartownia wykonuje wszelkie roboty do naj- 
większych włącznie z zakresu obróbki cieplnej. Opi- 
sano wyposażenie, poszczególne jednostki i urządze- 
nia, na które składają się: 26 różnych pieców w tym 
duże jednostki do zmiękczania walcowanych profilów, 
piece do nawęglania w  karburyzatorach gazowych, 
płynnych i stałych, do cyjanowania i cyklonowe piece 
do odpuszczania. Maszyny do hartowania płomieniem 
wielkich kół zębatych, cztery piaskownice, prasy do 
prostowania i zbiorniki hartownicze z cyrkulacja ką- 
pieli. Regulacja temperatury niezależna dla każdego 
pieca, a poza tym na każdej hali 20-punktowy re- 
jestrator temperatury. Kontrola rozporządza maszy- 
ną wytrzymałościową 50 ton, 3 aparatami Brinell'a 


i Rockwell'a, Wyposażenie uzupełnia kilka suwnic 
3 ton. i 2 ciągarki. BK 

11 — 72 (o) PPH 8 49 
Atmosfery piecowe — ich wytwarzanie j zastosowa- 


nie. Furnace Atmospheres — Their Generation and 


Use. W. F. Basstow, Steel Proces. t, 35, 1949, 
Nr 2, str. 91, (5% str., 5 fot.). 
Omówiono rolę tlenu, wodoru, siarki, tlenku 


i dwutlenku węgla, węglowodorów, amoniaku i pary 
wodnej w podstawowych reakcjach, zachodzących 
w piecu, oraz generatory atmosfer regulowanych, 
które dzielą się na pięć zasadniczych typów: egzoter- 
miczne, spalające mieszankę powietrze — gaz na Na, 


CO, i H2O, egzotermiczne z usuwaniem CO2 i produ- 
kujące atmosferę o zawartości do 99% Ne, endoter- 
miczne do krakowania, wytwarzające atmosfere Hə, 
CO i Ne, dysocjatory amoniaku i generatory na wę- 
giel drzewny, produkujące gaz w składzie 64% Na, 
35% CO i 1% He. BK. 

11 — 73 (o) PPH 8 49 
Obniżenie kosztów wytwarzania przy pomocy obróbki 
cieplnej. Heat Treatment Lowers Manufacturing Costs. 
R. W. Campbell, Steel Proces, t, 35, 1949, Nr 2, 
str. 71, (4% str. 6 fot.). 

Stosowanie atmosfer regulowanych umożliwiło 
wykonanie, normalizowanie i hartowanie bez zgorze- 
liny lub nawęglanie i cyjanowanie gazem. Obróbka 
prądem wysokiej częstotliwości, udoskonalone metody 
i obróbki płomieniem gazowo-tlenowym, obróbki sto- 
pniowe, są osiągnięciami ostatniego dwudziestolecia. 
Podano kilka przykładów ilustrujacych zastosowanie 
nowoczesnych metod obróbki cieplnej i podniesienie 


wydajności produkcji od 750 — 5000%, przy znacz- 
nym obniżeniu kosztu jednostkowego B.K. 
11 — 74 (ż) PPH 8 49 


Zmechanizowane hartowanie płomieniem. Mechanized 
Flame Hardening. J. R. Burg, Mach. Design, t. 21, 
1949, Nr 2, str. 132, (3 str., 3 fot.). 

Obróbka cieplna płomieniem gazowo-tlenowym 
jest metodą szybką, czystą, tanią i wydajna. Nadaje 
się szczególnie do hartowania odpornych na ścieranie 
powierzchni większych elementów przy masowej pro- 
dukcji. Zależnie od potrzeby i rodzaju powierzchni 
stosuje się trzy sposoby obróbki: posuwowy, obroto- 
wy i posuwowo-obrotowy. Podano kilka przykładów 
harowania płomieniem elementów konstrukcyjnych. 
i trzy podstawowe typu stosowanych maszyn. B.K. 
11 — 75 (ż) PPH 8 49 
Zmniejszenie o 20% kosztów obróbki przeciągaczy ze 
stali szybkotnącej przy pomocy pieców pionowych. 
Vertical Furnaces Reduce Labor Costs 20% in Tre- 
ating High-Speed Steel Broaches. W. L. Gibbons, 
Mat. Meth, t. 28, 1948, Nr 3, str. 77, (3 str., 5 fot.). 

Opisano technikę obróbki cieplnej przeciągaczy 
i wydłużonych narzędzi ze stali szykotnącej, wysoko- 
chromowej, hartującej się na powietrzu. Przedmioty 
hartowane dochodzą do 2250 mm długości. Najważ- 
niejszym zagadnieniem jest zabezpieczenie narzędzi 
przed pokrywaniem się zgorzeliną, przed odwęgla- 
niem i krzywieniem się. Zastosowanie pionowych pie- 
ców gazowych i solnych czyni zadość tym wymaga- 
niom przy niższych kosztach obróbki B.K. 


11 — 76 (ż) PPH 8 49 
Odprężanie odlewów żeliwnych, Stress-Relief Treat- 
ment of Iron Castings. Foundry Trade J. t. 84, 
1948, Nr 1648, str. 325, (5% str.). 

Referat wygłoszony przez L, E Reson'a. Rozpa- 

trzono powstawanie naprężeń na prostym przykładzie 
stygnącego odlewu. Powyżej 600C odlew jest pla- 
styczny, zakres 600—400 C stanowi strefę przejściową, 
niżej 400C odlew zachowuje się elastycznie. Jeżeli 
przy stygnięciu poniżej 600 C, różnica pomiędzy zew- 
nętrzną i wewnętrzną cześcia odlewu wynosi 100C, 
wówczas powstające naprężenia wynosza ok. 1100 
kgjemż. Dwa czynniki odgrywają rolę dominującą 
przy usuwaniu naprężeń: ogrzewanie do temperatury 
550—600 C i okres przetrzymania. Ten ostatni ma nieco 
mniejsze znaczenie. W obszernej dyskusji omówiono 
liczne szczegóły poruszanego zagadnienia, B.K. 
11 — 77 (ż) PPH 8 49 
Wyżarzanie żeliwa ciągliwego w piecu elektrycznym. 
Le Recuit de la fonte malléable au four electrique. 
J. Four. Electr. t. 58, 1949, Nr 1, str, 18, (2 str.). 
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Streszczenie referatu M. G. Joly. Omówiono rodza- 
je pieców stosowanych do żarzenia żeliwa i osiągane 
wyniki. Najlepsze są piece, zapewniające równomierny 
rozkład temperatury, a zwłaszcza elektryczne, Cena 
energii elektrycznej często jest czynnikiem hamują- 
cym, jednak piece elektryczne do żarzenia mają wy- 
bitne zalety, a mianowicie: możliwość dokładnej re- 
gulacji temperatury, ułatwioną obsługę i elastyczność 
zastosowania, zużywają mniej materiałów ogniotrwa- 
łych i części metalowych, nie wymagają dodatkowej 
przestrzeni na komin, rekuperator itd. i zapewniają 
większe bezpieczeństwo pracy. B.K. 


11 — 78 (ż) PPH 8 49 
Hartowanie stali narzędziowych i martenowskich. 
The Quenching of Tool and Die Steel. P. Payson, 


Machinery London, t. 74, 1949, Nr 1903, str. 
482, (5 str., 1 tab., 5 wykr.). 

Podano pięć wykresów TTT stali narzędziowych 
i matrycowych, chromo-manganowo-wolframowej, wę- 
glowej (1,14% C), wysokochromowo-węglowej, szyb- 
kotnącej molibdenowej i chromomolibdenowej. Oraó- 
wiono przebieg przemian austenitu oraz wpływ róż- 
nych sposobów  oziębiania, wielkości hartowanych 
przekrojów i własności chłodzacych ośrodka. Poda- 
no struktury i twardości, wyjaśniono wydzielanie się 
węglików na granicach ziarn i korzystne metody ob- 
róbki cieplnej. Uwzględniono również rolę i ilości au- 
stenitu szczątkowego i powstawanie naprężeń i pek- 
nięć hartowniczych. Stwierdzono, że stale pracujące 
na gorąco, obrobione na martenzyt lub mieszaninę 
martenzyt - bainit, nie wykazuja zasadniczych różnie 
we własnościach. B.K. 
11 — 79 (Ż) PPH 8 49 
Obróbka cieplna narzędzi ze stali szybkotnących przy 
temp. poniżej 0 C. Obrabotka chołodom instrumientow 
iz bystrorieżuszczich stalej. A, P. Gulajew, P. P, Gru- 
dow, A. A, Badajewa, Stanki i Instr. t. 20, 1949, 
Nr 3, str. 3,8 ~str:, 16 tabą lLarysss2 WYkr I4 0ds) 

Podano opis przemian strukturalnych zachodzą- 
cych w stalach szybkotnących przy hartowaniu ich 
w ośrodkach o temp. poniżej 0 C, oraz dane doświad- 
czalne odnoszące się do ilości austenitu szczątkowego, 
martenzytu odpuszczonego i martenzytu nieodpusz- 
czonego w  stalach  szybkotnących, hartowanych 
w rozmaitych warunkach przy temp. poniżej 0C. Po 
hartowaniu przy temp. poniżej 0 C wystarczy tylko je- 
dno odpuszczenie do utworzenia się martenzytu, któ- 
ry odznacza się lepszą wytrzymałością na udarność 
niż martenzyt nieodpuszczony. Warunki tworzenia się 
pęknięć badano na specjalnych próbkach studzonych 
najpierw w oleju przy temp. 100C z temp. 1280 C 
Stwierdzono, że następne natychmiastowe szybkie 
studzenie z temp. 100C do temp, 20C i zamrażanie 
wywołuje pęknięcia, natomiast natychmiastowe wol- 
ne studzenie np. na powietrzu z temp. 100 do 20C 
i następnie szybkie lub powolne zamrażanie do temp. 
— 79C nie wywołuje pęknięć. c. d. n. W.K. 


11 — 80 (ż) PPH 8 49 


Obróbka cieplna narzedzi ze stali szybkotnących przy 
temperaturze poniżej 0C. Obrabotka chołodem in- 


strumientow iz bystrorieżuszczich stalej. A. P. Gu- 
lajew, P. P. Grudow, A. A. Badajewa, Stanki 
PBHStr t.”20, 1949, Nr 4, str. (6, *(2 Stm, 3 tabu, 


12 wykr., 1 ods.) cd. 

Badania wpływu 12-tu różnych sposobów obróbki 
cieplnej na własności skrawalne noży i frezów wy- 
konanych ze stali szybkotnących doprowadziły do 
następujących wyników: najlepsze rezultaty dało 
hartowanie narzędzia z temp. 1280C w ośrodku 
© temp. — 79C i trzykrotne odpuszczanie przy temp. 
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560 C; wydajność narzędzia okazała się o 4 do 5% 
większa, a przy jednym odpuszczaniu taka sama jak 
narzędzia hartowanego z 1280 C w oleju o temperatu- 
rze pokojowej i trzykrotnie odpuszczanego przy tem- 
peraturze 560 C. Przy hartowaniu w ośrodku o temp. 
poniżej 0 C szkodliwy wpływ pewnych nieprawidło- 
wości jak np. zbyt niska temperatura grzania, z któ- 
rej narzędzie jest hartowane, niedostateczne odpusz- 
czanie — znacznie mniej odbijają się na jakości na- 
rzędzia, wskutek czego ten sposób obróbki cieplnej na- 
leży stosować przy masowej ich produkcji. W.K. 

11 — 81 (ż) PPH 8 49 
Przehartowalność stali z niewielką zawartością boru. 
Prokaliwajemost' stali s niebolszvm sodierżaniem bo- 
ra. S, M. Winarow. Żur giech Chim. t. 19, 
Nr 2, str. 243, (7 str., 3 tab., 2 rys., 5 wykr., 7 ods.) 

Badania nad zjawiskiem przemian zachodzących 

w przechłodzonym austenicie doprowadziły do naste- 
pujących wniosków: przemiana austenitu rozpoczyna 
się na granicach ziarn austenitu, gdzie pojawiają się 
pierwsze skupienia perlitu; na podstawie rozważań 
geometrycznych i termodynamicznych potwierdzono, 
że drobne ziarna austenitu są mniej trwałe niż grube. 
Wskutek tego przemiana w drobnych ziarnach rozpo- 
czyna się wcześniej i zachodzi szybciej niż w ziar- 
nach grubych, stąd stale gruboziarniste odznaczają 
się lepszą przehartowalnością. Doświadczenia wyka- 
zały, że dodatek boru w ilości 0,003% — 0,004% w sta- 
li węglowej o zawartości węgla około 0,35% znacznie 
polepsza przehartowalność stali, chociaż jednocześnie 
powoduje budowę drobnoziarnista. Zjawisko to tłu- 
maczy się prawdopodobnie tym, że bor wpływa na 
utworzenie się warstwy adsorbcyjnej na powierzchni 
ziarn austenitu; termodynamiczna trwałość ziarn 
zwiększa się, czego następstwem jest opóźnienie 
przemiany i zmniejszenie się jej szybkości a zatem 
polepszenie przehartowalności stali. W.K. 
11 — 82 (ż) FPH 8 49 
Powierzchniowe hartowanie wieńców kół płomieniem 
acetyleno - tlenowym, Powierchnostnaja zakałka obo- 
diew koles acietileno-kisłorodnym płamieniem. S. W. 
Biegun, Awtog. Dieło, 1949, Nr 1, str. 26, (1 str., 
1 rys.). 

Opis urządzenia do automatycznego powierzchnio- 

wego hartowania wieńców kół roboczych, przy zasto- 
sowaniu płomienia acetyleno - tlenowego, do pod- 
grzewania hartowanego elementu. Palnik przy pro- 
cesie hartowania nagrzewa równomiernie wieniec 
koła na całej szerokości części roboczej na głebokość 
3 do 10 mm, przy szybkości obwodowej koła 80 do 120 
mmjmin,. W.K. 
11 — 83 (ż) PPH 8 49 
Obróbka cieplna złącz spawalniczych rur kotłów na wy- 
sokie ciśnienie. Tiermoabrabotka swarnych sojedinienji 
trub kotłow wysokago dawlenja. W. G. Dołgich, 
Avtog. Dieło, 1949, Nr 1, str, 24, (2 str., 6 tab.) 


Obróbka złącz spawalniczych rur ze stali chromo- 
molibdenowej ma na celu: polepszenie struktury ma- 
teriału w miejscu soawanym, zmniejszenie wewnętrz- 
nych napreżeń i zapobieganie powstaniu pęknieć w ma- 
teriale i podwyższenie własności mechanicznych spawa- 
nego zespołu. Ustalono następujące sposoby obróbki 
cieplnej miejsc spawanych: dla rur o grubości ścianek 
poniżej 10 mm grzanie przy temperaturze 900—930 C. 
w czasie 1 min. na 1 mm grubości ścianki i powolne 
studzenie do 500 C. z szybkością 40—50 C. na godz. 
dalsze studzenie w spokojnym powietrzu; dla rur 
o grubości ścianek powyżej 10 mm grzanie przy temp. 
900 — 930 C. w czasie 0,75 min. na 1 mm grubości 
ścianki, i studzenie w sookojnym powietrzu, następnie 
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odpuszczanie przy temp. 650 — 680 C. w czasie 3 min. 
na 1 mm grubości ścianki i powolne studzenie do 300 
C, z szybkością 50 — 75 C na godz., dalsze studzenie 
w spokojnym powietrzu. Podgrzewanie miejsc spa- 
wanych przeprowadza się przy pomocy grzejników 
elektrycznyh lub gazowych. Dużą trudność sprawia 
zapewnienie powolnego ostygania miejsc spawanych. 


11 — 84 (ż) PPH 8 49 
Wpływ chromu na grafityzację białego żeliwa, Influ- 
ence du chrom sur la grabhitisation des fontes blan- 
ches. G. Joly, Fonderie, 1949, Nr 40 str, 1537, 
(8 str., 8 tab., 1 rys., 1 wykr., 40 mikfot.) 

Starano się ustalić cykl obróbki cieplnej gwaran- 
tującej otrzymanie struktury: ferryt-grafit, w żeliwie 
ciągliwym o rdzeniu szarym zawierajacym przypad- 
kowe niewielkie ilości chromu, w granicach od 0,03 
do 0,14%. Chrom obniża szybkość rozpadu cementytu 
przy temperaturze żarzenia 920 C i w jeszcze więk- 
szym stopniu szybkość grafityzacji perlitu. Już przy 
zawartościach 0,06 — 0,07% Cr, minimalny czas ża- 
rzenia przy 740 C wynosi 100 godzin. Dodatek 0,002% 
boru do kadzi w postaci żelazoboru (17—18%) zwięk- 
sza wydatnie szybkość grafityzacji perlitu, co pozwala 
stosować zwykły cykl obróbki cieplnej do żeliwa za- 
wierającego nieduże ilości chromu. PJ. 


il — 85 (n) PPH 8 49 
Obróbka cieplna brązów odlewniczych. The Heat- 
Treatment of Foundry Bronzes. W. T. Pell-Walphole, 
Foundry Trade J. t. 85, 1948, Nr 1686, str. 599, 
(3 str, 2 wykr., 2 mikfot., 7 ods.) 

Możliwości poprawienia własności wytrzymało- 
ściowych drogą wyżarzania przy 600 C maleją przy 
wysokich temperaturach i dużych szybkościach lania. 
Wyżarzenie w atmosferze utleniającej, zwiększa 
szczelność odlewów wskutek pokrywania się ścianek 
rys warstwą tlenku o zwiększonej objętości właści- 
wej. W.K. 


11 — 86 (1) PPH 8 49 
Obróbka cieplna stopów aluminium, Heat-Treatment 
D. C. G. Lees. Wire and Wire Prod. t. 16, 1949, 
Nr 182, str. 151, (2 str., 1 rys., 1 wykr., 1 fot., 1 mikfot.) 

Stopy aluminiowe można podzielić wg kryterium 
obróbki cieplnej na 2 grupy: pierwsza obejmująca np. 
Duras, Almdec, Aldrey, do której stosuje się trzy 
zabiegi obróbki cieplnej — roztwarzanie, utwardzanie 
(wzgl, starzenie) wydzieleniowe i utrzymywanie przy 
niskiej temperaturze celem powstrzymania wydzielania. 
Grupę drugą stanowi aluminium o czystości ponad 
99,5% i jego stopy z magnezem lub manganem, gdzie 
utwardzanie zachodzi głównie pod wpływem zgniotu 
wywołanego przeróbką plastyczną. Omówiono zabiegi 
obróbki cieplnej, piece, kąpiele, atmosfery i podano 
uwagi praktyczne. B. K. 


12. METALURGIA PROSZKÓW 


12 — 55 (0) PPH 8 49 
Ceramika metalowa i wytwarzanie stopów spieka- 
nych. E. Hirschfeld. Mechanik, t. 22, 1949, Nr 1—2, 
str. 13, (3,5 str., 3 rys., 1 wykr., 1 fot.) 

Omówiono rozwój metalurgii proszków ze szcze- 
gólnym uwzglednieniem wolframu, oraz jej zastosowa- 
nie w nowoczesnej technice. Dzieli sie ono na wyrób 
czystych metali lub stopów, wyrób części złożonych 
z różnych materiałów, wyrób materiałów porowa- 
tych i wyrób spiekanych stopów narzędziowych. Roz- 
patrzono wytwarzanie weglików spiekanych, ich włas- 
ności i zastosowanie. Podano schematy fabrykacji 
i wykresy. W.R. 
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12 — 56 (o) PPH 8 49 
Podstawowe studium i wyposażenie do spiekania i ba- 
dania spieków  metalo-ceramicznych. Fundamental 
Study and Equipment for Sintering and Testing of 
Cermet Bodies, A. Blackburn, T. Shelviu, H. Lo- 
wers, J. Am. Cer. Soc. t. 32, 1949, Nr 3, str, 81, 
(18 str., 6 tab., 8 rys., 10 wykr., 11 fot.) 

Tworzywa metalo - ceramiczne, składające się 

z metali i tlenków, znalazły ostatnio szerokie zasto- 
sowanie w aparaturze pracującej przy wysokich tem- 
peraturach. Przedstawiono wyniki doświadczeń żarze- 
nia prasówek borku chromu, chromu, żelaza, kobal- 
tu, niklu, w atmosferach: wodoru, mokrego argonu 
i mokrego argonu zanieczyszczonego innymi gazami 
przy temperaturach od 1480 — 1930 C. Wyniki wska- 
zują, że kontrolowana powłoka tlenków na powierzch- 
ni ziaren proszku metalu jest zasadniczym warunkiem 
dobrego złączenia się tworzywa. Do przeprowadzenia 
spiekania nie jest konieczna atmosfera ściśle redu- 
kująca; najkorzystniej przebiega złączenie tworzywa 
metalo - ceramicznego w przypadku spiekania me- 
tali posiadających tę samą budowę krystaliczną i w 
przybliżeniu te same parametry siatki przestrzennej 
co tlenki, oraz tworzących z odnośnymi tlenkami roz- 
twory stałe ciągłe. Celem przeprowadzenia wymie- 
nionych prób, skonstruowano specjalne piece o uzwo- 
jeniu molibdenowym, opisane szczegółowo w części 
drugiej Opisano aparaturę, służącą do badania wy- 
trzymałości na rozciąganie tworzyw metalo - cera- 
micznych przy wysokich temperaturach i podano wy- 
niki przeprowadzonych prób. W.R. 
12 — 57 (o) PPH 8 49 
Problemy prasowania proszków metali. Problems of 
Pressing Metal Powders. H. Greenwood, Machine- 
ry, t. 74, 1949, Nr 1909, str. 696, (2 str.) 

Krótki przeglad zagadnień związanych z praso- 

waniem proszków. Wpływ różnych czynników na 
własności prasówki i urabianie ich przez specjalny 
dobór warunków prasowania. W.R. 
12 — 58 (o) PPH 8 49 
Obecny stan metalurgii proszków. Where does Powder 
Metallurgy Stand Today, H. R. Clauser, Mat. Meth. 
t. 29, 1949, Nr 3, str. — (4 str.), 

W związku z szybkim rozwojem metalurgii prosz- 

ków w technice, autor usiłuje sprecyzować jej stan 
rozwojowy. Jedna z przyczyn rozwoju metalurgii 
proszków są niższe koszty produkcji artykułów ma- 
sowych. Lepsze wyniki daje stosowanie proszków 
stopowych niż czystych proszków metali. Autor wy- 
mienia ponad 50 czynników, mających znaczenie, któ- 
re wymagają stałej i skrupulatnej kontroli. Podano 
specjalne przykłady. W.R. 
12 — 59 (ż) PPH 8 49 
Dyfuzja w spiekach Żżelazo-krzemowych. Diffusion in 
iron-Silicon Compacts. F. Glaser, Powder Met. 
Bull t. 4, 1949, Nr 1, str. 19, (4 str., 3 tab, 2 rys., 
4, ods.) 

Badano mieszanki o zawartości 6 i 10% Si w 

trzech seriach prasowanej na zimno i spiekanej; pra- 
sowanej na gorąco i wyżarzanej; prasowanej na go- 
rąco z proszku stopowego. Spieki serii drugiej wyka 
zały całkowitą jednorodność już po 4 godzinach wy- 
żarzania, natomiast spieki serii pierwszej wymagały 
5—6 godzin spiekania. Spiekany proszek stopowy 
osiągał stosunkowo najszybciej dobrą gęstość i naj- 
niższy opór elektryczny. W.R. 
12 — 60 (n) PPH 8 49 
Części z proszków mosiądzu w zastosowaniu do me- 
gafoenów, Brass Powder Parts in Toys. A. Gilbert, 
Iron Age, t. 163, 1949, Nr 12, str. 71, (ty str.) 

Dwa elementy spieczone z proszków mosiądzu, 
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szczególnie odporne na korozję i posiadające dobrą 
przewodność elektryczną przy niskich napięciach są 


najważniejszymi częściami automatycznych mesafo- 
nów stacyjnych. W.R. 
12 — 61 (n) PPH 8 49 


Wytwarzanie metalicznego toru, Herstellung von Tho- 
riummetall. W. Espe, Berg-Hiit. Monatshefte, 
t. 94, 1949, Nr 3, str. 66, (1 str.) 

Proszek toru, otrzymany drogą redukcji tlenku 

toru przy pomocy wapnia, prasuje się pod ciśnieniem 
około 3 ton/cm? i spieka w próżni przy temperaturze 
1320 do 1360 C. Przeróbka plastyczna polega na prze- 
kuwaniu na zimno, wyżarzaniu, walcowaniu i prze- 
ciąganiu. W.R. 
12 — 62 (n) PPH 8 49 
Wytrzymałość tytanu na rozciąganie przy różnych 
temperaturach. The Tensile Strenght of Titanium at 
Various Temperatures. R. Bickerdike i D. Sutcliffe. 
Metallurgia, t. 39, 1949 Nr 234, str. 303, (2 str., 
2 tab., 1 mikfot., 16 ods.) 

Badano twardość i wytrzymałość na rozciąganie 

tytanu spiekanego. Proszek metalu otrzymano brzez 
redukcję czterochlorku magnezem. Proszek przemy- 
wano, suszono w próżni, prasowano i spiekano 16 g. 
przy temperaturze 1200 C w próżni Próbki przeku- 
wano na zimno, ogrzewano do temperatury 1200 C, 
znowu przekuwano na zimno i wyżarzano dwukrot- 
nie w próżni przy temperaturze 800 C. Badania wy- 
trzymałości stwierdziły szybki spadek twardości 
i wytrzymałości na rozciąganie wraz ze wzrostem 
temperatury do 500 C. W.R. 
12 — 63 (n) PPH 8 49 
Czysta platyna o wysokiej temperaturze rekrystaliza- 
cji, otrzymywana metodą metalurgii proszków. Pure 
Platinum, of High Recrystalization Temperature, Pro- 
duced by Powder Metallurgy. A. Midolleton, L. Pfeil, 
E. Rhodes. J. Inst. Metals, t. 16, 1949, Nr 7, 
str. 595, (18 str., 5 tab., 3 wykr., 13 ods.) 

Przeprowadzone doświadczenia porównawcze nad 
platyną spiekana i wytapianą, wykazały, że między 
tymi platynami, badanymi w formie drutu przecią- 
ganego na zimno o strukturze włóknistej, istnieją po- 
ważne różnice. Platyna spiekana posiada wyższą twar- 
dość, wytrzymałość na rozciąganie, oraz wyższy opór 
elektryczny połączony z niższą gęstością na skutek 
porowatości. Różnice te wzrastają w miarę obniża- 
nia się temperatury spiekania i przeróbki na gorąco. 
Po wyżarzeniu spiekanej platyny o strukturze włók- 
nistej stwierdzono, że struktura ta utrzymuje się przy 
temperaturach znacznie wyższych od temperatury re- 
krystalizacji platyny wytapianej, W przypadku pla- 
tyny spiekanej jej rekrystalizacja przebiega nierów- 
nomiernie a kolumnowo. Tych różnic we własno- 
ściach platyny spiekanej i wytapianej nie udało się 
wytłumaczyć zanieczyszczeniami lub ich rozkładem, 
gdyż nawet najczystsza platyna sbiekana posiada 
podwyższoną temperature  rekrystalizacji. Badano 
wpływ drobnej porowatości na temperaturę rekry- 
stalizacji spieku. Z doświadczeń wynika, że najpraw- 
dopodobniej porowatość powoduje podwyższenie tem- 
peratury rekrystalizacji. Taka platyna o wyższej tem- 
peraturze rekrystalizacji posiada lepsze własności 
w zastosowaniu do elementów grzewczych pieców 
oporowych, na styki termopar itp. W.R. 


Analiza o temacie pokrewnym: 10—94 (Ż). 


13. OBRÓBKA MECHANICZNA 


13 — 37 (o) PPH 8 49 
Założenia wytyczne konstrukcji obrabiarek. E. Ku- 
czyński. Przeg. Mech., 1949, Nr 2—3, str. 56 (3 str., 
1 wykr.). 


Autor poleca stosowanie graficznej analizy za- 

kresu pracy obrabiarki i podaje przykład obliczenia 
wiertarki do metali powyższą metoda. T.Ł, 
13 — 38 (o) PPH 8 49 
Wpływ jednostkowej czynnej krawędzi tnącej na 
uproszczenie i zwiększenie dokładności wzorów obrób- 
kowych. W. Biernawski. Przeg, Mech. "IM9 ANIE 
2—3, str. 52, (3,5 str., 1 tab., 8 rys., 2 wykr.). 

Wprowadzono uproszczone wzory obróbkowe na 
opór właściwy skrawania, szykość godzinowa itp. ja- 
ko funkcję jednostkowej długości czynnej krawędzi 
tnącej. T.Ł. 

13 — 39 (o) PPH 8 49 
Zastosowanie pneumatycznych metod do oceny gład- 
kości wykończenia powierzchni, Priemienienije pniew- 
maticzeskogo mietoda dla ocenki czistoty otdiełki po- 
wierchnosti. M. Brzezińskij Stankii Instr, t. 20, 
1948, Nr 3, str. 20, (2 str., 1 tab., 1 rys., 3 wykr., 1 fot.). 

Przyrząd do pomiaru chropowatości powierzchni 
mefodą pneumatyczną jest zaopatrzony w manometr 
i urządzenie samorejestrujące. Próbkę umocowuje się 
na ruchomym stoliku z napędem elektrycznym. Na 
badanej powierzchni opiera się igłę, osadzona w wa- 
hadłowej dźwigni. Pod wpływem chropowatości po- 
wierzchni igła porusza się w płaszczyźnie pionowej, 
zmieniając położenie dyszy. Zmiany oporu, przepływu 
powodowane ruchem dyszy, są rejestrowane przy po- 
mocy samopiszącego manometru. W zależności od śre- 
dnicy dysz, ciśnienia początkowego i wielkości prze- 
kładni dźwigniowej manometru można otrzymać roz- 
maity stopień powiększenia, dochodzący do 4000 razy. 
Czułość przyrządu jest wystarczająca do pomiaru po- 
wierzchni szlifowanych. Przyrząd jest skalowany przy 
pomocy płytek wzorcowych. H.Z. 


13 — 40 (o) PPH 8 49 
Kult ostrza w rozwoju obróbki metali. L. Burnat 
Przeg. Mech., 1949, Nr 2—3, str. 42, (2,5 str.). 

Uwagi na temat znaczenia ostrza w rozwoju skra- 
wania: metali. Szerzej omówiono zjawisko powinowac- 
twa przylgowego materiałów. Wskazano, że zagadnie- 
nia związane z ostrzem narzędzia powinny być głów- 
nym celem badań nad skrawaniem T.Ł, 


13 — 41 (o) PPH 8 49 
Specjalizacja tokarek do robót seryjnych. Tokarki pro- 
dukcyjne. Une specialisation du tour parallele pour les 
travaux de serie. Les tour de fabrication. G. Lonis. 
Mach. Mod, t. 43, Nr 477, str. 17, (6 str, 1 tab., 
1 rys., 13 fot.). 

Używanie tokarek do produkcji średnio seryjnej 
jest bardziej rentowne niż półautomatów i automatów. 
Ze względu na ich przeznaczenie nie ma potrzeby, by 
tego rodzaju tokarki były uniwersalne i można wpro- 
wadzić w nich znaczne uproszczenia. Obrabiarki pro- 
dukcyjne należy wyposażyć w specjalne urządzenia, 
ułatwiające wykonanie seryjne. Opisano konstrukcję 
i podano charakterystykę techniczną tokarek pro- 
dukcyjnych Somna TF500 i TF 400. Wyposażenie tych 
maszyn pozwala na znaczne skrócenie czasu obróbki 
w porównaniu ze zwykłymi tokarkami, oraz umożli- 
wia obsługę 2 obrabiarek przez jednego rzemieślnika, 
Dzięki tylnemu suportowi została zwiększona ilość je- 
dnocześnie pracujących noży. Maszyna posiada samo- 
czynne urządzenia do ograniczenia ruchu zarówno 
w kierunku osiowym jak i promieniowym. Podano 
przykłady obróbki. H.Z. 


13 — 42 (o) PPH 8 49 
Mechanizmy do kopiowania w oebrabiarkach służących 
do toczenia powierzchni nieokrągłych. Kopirowalnyje 
miechanizmy stankow dla obtoczki powierchnostej ne- 


=—19h= 


Nr 8 


krugłoj formy. M, Tumarkin. Stankii Instr., t. 20, 
1949, Nr 2, str. 7, (5 str., 14 rys.). 


Na podstawie analizy zmiany kątów, jaka zacho- 
dzi przy toczeniu powierzchni nieokrągłych autor do- 
chodzi do wniosku, że przy obróbce wg kopiału z po- 
przecznym posuwem zmienia się jedynie kąt przyło- 
żenia. O ile zmienność kata nie osłabia zanadto noża, 
możemy uniknąć stosowania mechanizmu korygujące- 
go jego położenie. Mechanizm korygujący wpływa 
ujemnie na sztywność zamocowania narzędzia co po- 
woduje pogorszenie stanu obrabianej powierzchni 
i zmniejszenie wydajności, Jeżeli nie stosujemy urzą- 
dzenia korygującego, wówczas zwiększamy trwałość 
noża przez właściwą konstrukcję lub odpowiednie je- 
go ustawienie w stosunku do obrabianego przedmiotu. 
Podano wzory i przykłady obliczenia wielkości zmian 
kąta przyłożenia i nominalnej jego wartości. Opisano 


konstrukcję mechanizmów przy wielonożowej obróbce. 


H.Z. 


13 — 43 (o) PPH 8 49 
Przenośne urządzenia wiertarskie. Portable Jig Borer. 
Tool Eng., t. 22, 1949, Nr 4, str. 32, (3 str., 6 rys., 
8 fot.). 


Przytoczono przykłady zastosowań wiertarki do 
różnych prac przy pomocy przyrzadów. Wiertarka 
ręczna często pozwala uniknąć przy naprawach kosz- 
townego demontażu części do wiercenia na wiertar- 
ce kolumnowej. Wiertarka reczna może pracować rów- 
nież z urządzeniem kardanowym, co pozwala wiercić 
otwory w miejscach normalnie niedostępnych. BJ. 


13 — 44 (0) PPH 8 49 
Tłecznikowe narzedzia do cięcia. Punch Press Tools 
for Cutting. J. W. Lengbridge. Tool Eng. t. 22, 1949, 
Nr 4, str. 37 (4 str., 4 tab., 6 rys., 2 wykr.). 


Z trzech czynników wpływających na jakość wy- 
cięć (dobry kształt ostrza, jego ostrość oraz prześwit 
między stemplem a matrycą) omówiono szczegółowo 
ostatni, stwierdzając że zbyt duży prześwit powoduje 
nierówną krawędź przedmiotu i możliwość jego wy- 
brzuszenia się, natomiast zbyt mały powoduje koniecz- 
ność użycia większej siły nacisku. Dla wycinania 
z grubszej blachy potrzebny jest większy prześwit. 
W przypadku wycinania z blach aluminiowych podano 
wielkości prześwitu w zależności od rodzaju mate- 
riału (dla stopu Alcan 17 S—T— wynosi od 10—18%). 
B.J. 


13 — 45 (o) PPH 8 49 
Badania gładkości powierzchni przy wierceniu i po- 
głębianiu. Issledowanije kaczestwa powierchnosti pri 
swierlenii i zienkierowanii. W. Jakobson. Stanki 
i Instr., t. 20, Nr 4, str. 18, (1% str., 8 wykr.). 


Przy wierceniu powstają mikronierówności wsku- 
tek: narastania materiału, szorstkości krawedzi wier- 
tła, dostawania się odłamków wiórów miedzy wiertło 
a ściankę otworu i rysowania otworu przy wycofaniu 
wiertła. Przy pogłębianiu osiąga sie lepszą gładkość 
powierzchni niż przy wierceniu dzieki mniejszym si- 
łom osiowym i lepszemu prowadzeniu narzędzia 
w otworze. Przy wierceniu i pogłebianiu w materia- 
łach plastycznych szybkość skrawania wywiera znacz- 
ny wpływ na gładkość powierzchni, H.Z. 


13 — 46 (o) PPH 8 49 
Przyrządy do kontroli dokładności pracy obrabiarek do 
kół zębatych. Pribory dla kontrola tocznosti raboty 
zuborieznych stankow. A. Łewaszew, Stanki 
i Instr., t. 20, Nr 4, str. 12, (4'/3 str., 3 rys., 9 wykr., 
4 fot.). 
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Działanie przyrządu jest oparte na porównaniu 
płynności i dokładności pracy przekładni zębatych na- 
pędu podziału obrabiarki z dokładnością przekładni 
ciernej urządzenia kontrolnego. Przyrząd jest zaopa- 
trzony w urządzenie do rejestracji wyników pomia- 
rów. Podano opis przyrządów i przykłady wykresów 
zdjętych z obrabiarek. Omówiono zależność jaka za- 
chodzi pomiędzy falistością, pochyleniem i regularno- 
ścią falistych krzywych na wykresach, a dokładnością 
mechanizmów frezarki. Przytoczono liczbowe przy- 
kłady obliczania błędów. H.Z. 


13 — 47 (o) PPH 8 49 
Zastosowanie obracających sie kopiałów do obróbki 
frezów kształtowych. Primienienie wraszczajuszczichsja 
kopirow dla obrabotki fasonnych friez. G, Cwirko. 
Stanki, i Instr. t. 20, 1949, Nr 3, str. 17, (3 str., 
10 rys.). 

Frezowanie i szlifowanie frezów kształtowych wg 
Kkopiału daje dobre wyniki, o ile styczna do zarysu 
zęba tworzy z osią freza kąt mniejszy od 700. Przy 
kątach większych od 700 powstaja znaczne naciski 
boczne, obniżające dokładność obróbki i uniemożliwia- 
jące ruch rolki po kopiale,. Jeżeli pomiedzy frezem 
lub tarczą szlifierską i kopiałem umieścimy mecha- 
nizm zwiększający posuw kopiału, wówczas zarys ko- 
piału będzie mniej stromy od zarysu zęba freza i ob- 
róbka będzie możliwa nawet przy kątach większych 
od 700. Podano konstrukcję przyrządów z obracającym 
się kopiałem, napędzanym zębatką, oraz przykłady 
projektowania krzywek. Zbyt mały kąt nachylenia 
krzywki wpływa ujemnie na dokładność obróbki i dla- 
tego nie należy stosowa kopiałów o kącie pochylenia 
krzywej mniejszym od 200. H.Z. 


13 — 48 (ż) PPH 8 49 
Wyszukiwanie optymalnej geometrii frezów do bardzo 
szybkiego frezowania nierdzewnych stali Z1 i Z2. 
Izyskanie optimanoj gieometrii friez dla skorostonogo 
friezierowanija nierzawiejuszczach stalej Z1 i Z2. 
Stanki i Instr. G. Mackin i P. Pobegałow. t. 20, 
1949, Nr 1, str. 19 (2 str., 4 tab., 2 wykr.) 


Próby wykonano na pionowej frezarce przy uży- 
ciu jednonożowej głowicy frezarskiej 120 mm. Jako 
kryterium do oceny stępienia narzędzi przyjęto wzrost 
zapotrzebowania mocy o 0,25 KW. Na podstawie prób 
skrawania wykonanych 12 nożami o rozmaitej geome- 
trii ustalono optymalne katy. Przy trwałości freza 
2—3 godzin, posuwie 0,1 — 0,2 mm/i ząb, głębokości 


skrawania 3 — 6 mm maksymalna szybkość skrawa- 
nia wynosiła 140 — 170 m/min. H.Z. 

13 — 49 (Ż) PPH 8 49 
Cięcie stali szlifowaniem. Das Trennschleifen von 


Stahl. A. Jungbluth, Werk, Betr., t. 82, 1949, Nr 5, 
str. 152, (2 str., 2 wykr.) 


Cięcie metali i minerałów przy pomocy tarcz ko- 
rundowych z wiązaniem bakelitowym lub gumowym 
znalazło szerokie zastosowanie w przemyśle, dzięki 
dużej szybkości i gładkiej powierzchni przekroju. Gru- 
bość tarcz wynosi od 0,1 do 3,8 mm a średnica od 30 
do 400 mm. Pręty do© 25 mm nieruchomo zamoco- 
wane można ciąć bez obawy nadmiernego wzrostu 
temperatury. Przy cięciu części o większym przekroju 
lub rur, wskazanym jest nadanie materiałowi ruchu 
obrotowego, dzięki czemu uzyskuje się lepsze chłodze- 
nie. Szybkość cięcia wzrasta znacznie w miare po- 
większania nacisku tarczy od 3 do 8 kg, a przy dal- 
szym zwiększaniu obciążenia do 16 kg zmienia się nie- 
znacznie. H.Z. 


Analiza o temacie pokrewnym: 25—54. 
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PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA HUTNICZEGO Nr 8 


14. OCZYSZCZANIE I WYTRAWIANIE 
POWIERZCHNI 


14 — 43 (0) PPH 8 49 
Wybór trójskładnikowych mieszanin czyszczących. 
Evaluation of Ternary Mixtures. J. J. Morrisoroe, R.G. 
Newhall, Ind. Eng. Chem., t. 41, 1949, Nr 2, str. 
423, (61/2 str., 1 tab., 1 rys., 13 wykr., 3 fot., 20 ods.) 


Podano wyniki rozważań nad problemem oczysz- 
czania za pomocą mieszanin trójskładnikowych złożo- 
nych z mydła jako Środka pieniącego, syntetycznego 
środka oczyszczającego oraz elektrolitu. Stwierdzono, 
że często dodatek do roztworu mydła, syntetycznej 
substancji oczyszczającej nie tylko nie powoduje szyb- 
szego oczyszczania, lecz na skutek zmniejszania pie- 
nistości roztworu mydła uniemożliwia dobre oczysz- 
czanie powierzchni. Stosowanie czyszczacych miesza- 
nin trójskładnikowych wymaga uprzedniego szczegó- 
łowego zbadania własności pieniących i oczyszczają- 
cych. Opisano aparat do pomiaru pienistości badane- 
go roztworu, polegający na określeniu wysokości pia- 
ny w danych warunkach. J.F. 


14 — 44 (o) PPH 8 49 
Oczyszczanie metali, Metal Cleaning. T, C-Du Mond. 
Mat. Meth,, t. 28, 1948, Nr 5, str. 83, (12 str., 7 fot.) 


Podano wyczerpujący opis metod oczyszczania po- 
wierzchni żelaza, stali, aluminium, miedzi, cynku i sto- 
pów ołowiu. Wybór sposobu oczyszczania zależy w du- 
żej mierze od danej powierzchni, oraz od rodzaju za- 
nieczyszczenia. W wypadku odtłuszczania, wygodna 
jest ekstrakcja rozpuszczalnikami w stanie ciekłym 
lub pary albo stosowanie emulgatorów oraz alkalicz- 
nych kąpieli czyszczących. Zgorzelinę usuwa się przez 
wytrawianie roztworem kwasu siarkowego (5—15%) 
lub solnego (5—15%) z dodatkiem inhibitorów. Ostat- 
nio zastosowano wytrawianie elektrolityczne, oraz 
oczyszczanie mechaniczne drogą piaskowania lub śru- 
towania. Gdy chodzi o powierzchnie aluminiowe, naj- 
lepiej stosować wytrawianie w kapieli kwasowej, za- 
wierającej 10% osiemdziesięcio-procentowego kwasu 
fosforowego, 40% alkoholu butylowego i 30% alkoholu 
izopropylowego. Powierzchnie tworzyw magnezowych 
są skutecznie oczyszczane w kąbielach alkalicznych. 
J.F. 


14 — 45 (o) PPH 8 49 
Ulepszone elektrolity do anodowegoe polerowania nie- 
których metali. Improved Electrolytes for the Anodic 
Polishing of Certain Metals. P. Jaquet. Scheet Met. 
Hnd «1.26, "1949, Nr 263, "sr. 577,1(8 str., ltab., 1 rys., 
l wykr., 11 mikfot., 5 ods.) 


Normalny elektrolit stosowany do anodowego po- 
lerowania stali węglowych i stopowych, zawiera 
100 cm3 kwasu octowego, 50% cm3 kwasu nadchloro- 
wego o gęstości 1,59 do 1,61 gjem3 z ewentualnym do- 
datkiem 5 do 15 cm3 wody destylowanej na litr roz- 
tworu. Napięcie wynosi około 45 V, gestość prądu 
15 — 30 Ajdm?. Dodatek wody destylowanej obniża 
wymagane napięcie. W identycznych warunkach od- 
bywa się elektrolityczne polerowanie chromu. Elektro- 
lityczne polerowanie stopów lekkich Al-Zn-Mg odby- 
wa się w kąpieli zawierającej 666 cm3 bezwodnego 


kwasu octowego i 333 cm3 kwasu nadchlorowego, jed- 


nak wyniki polerowania są znacznie słabsze niż dla 
stali lub chromu. Stosując roztwór 100 — 300 g kwasu 
chromowego na litr kwasu ortofosforowego osiąga się 
dobre zgłady przy temperaturze 60 — 77 C napięciu 


3 — 8 V. Im niższa temperatura i napięcie elektrod, 
tym wyraźniej występują na zgładzie granice ziaren. 
W.R. 


14 — 46 (o) PPH 8 49 
Zastosowanie sulo - halogenów do oczyszczania po- 
wierzchni. Die Sulfohalgenide in der Oberflächen Ver- 
edlung. A. Kufferath Arch. Met, t.2, 1948, Nr 2, 
str. 69, (1 str.) 

Mersole i ich produkty zmydlenia mersolaty są 
sulfo halogenami pochodnymi różnych wegłowodo- 
rów alifatycznych i aromatycznych. Posiadają dosko- 
nałe własności czyszczące i emulgujące. Znalazły za- 
stosowanie przy oczyszczaniu powierzchni metalicz- 
nych i przy sporządzaniu emulsji olejowych do har- 
towania stali, J.F. 

14 — 47 (o) PPH 8 49 
Polerowanie. Polishing. G. F. Weil. Met. Ind., t. 74, 
1949, Nr 6, str. 111, (2 str., 1 tab.,) d. c. n.) 

Omówiono warurki polerowania metali miękkich 

i twardych, Szybkość tarczy polerskiej wynosi około 
1500 do 2400 m/min. Opisano różne materiały cierne 
służące do polerowania, metodę piaskowania i inne. 
W. R. 
14 — 48 (n) PPH 8 49 
Wygładzające działanie elektrolitycznych powłok nik- 
lowych. Smoothing Effects of Nickel Deposits, K. S. 
Willson i A. H. Rose. Plating, t. 36, 1949, Nr 3, 
str. 246, (61/8 str., 1 tab., 4 wykr., 1 fot., 1 mikfot,, 
4 ods.) 

Użycie kąpieli umożliwiających otrzymywanie po- 
włok o wyższym połysku, niż powierzchnia materiału 
platerowanego, pozwala na mniej dokładne jego przy- 
gotowanie. Opisano aparat rejestrujący gładkość po- 
wierzchni, oraz podano przykłady zależności między 
gładkością metalu i powłoki na nim osadzonej w przy- 
padku zastosowania różnego typu kapieli. M.P. 


14 — 49 (n) PPH 8 49 
Wytrawianie blach cynkowych i zardzewiałych ocyn- 
kowanych blach żelaznych, Beizversuche mit Zink und 
verzinkten, verrosteten  Eisenblechen. W. Machu. 
Ame ho M eitt 291948, Nr 2, sir: '(62,(781384118 tab. 
2 wykr.) 

Przeprowadzono próby oszczednego wytrawiania 

blach ocynkowanych, częściowo zardzewiałych podda- 
wanych powtórnemu ocynkowaniu. Do wytrawiania 
stosowano różne kąpiele jak: 5% kwas siarkowy, 5% 
kwas solny, 10% kwas winowy, 10% kwas szczawio- 
wy, 20% kwas chromowy, oraz 3% kwas fosforowy. 
Przeprowadzono również katodowe wytrawianie elek- 
trolityczne, We wszystkich wypadkach do kapieli tra- 
wiących dodawano różnych inhibitorów. Stwierdzono, 
że niektóre inhibitory, hamujące bardzo dobrze roz- 
puszczalność żelaza, przyśpieszają rozpuszczalność cyn- 
ku. W wyniku badań okazało się, że nailepsze wyniki 
osiągnięto przy wytrawianiu elektrolitycznym metodą 
katodową z dodatkiem do HSO; inhibitora „Adacid*. 
J.F. 
14 — 50 (1) PPH 8 49 
Usuwanie tlenku z powierzchni przy wykańczaniu wy- 
robów aluminiowych. Surface Oxide Removal Impor- 
tant in Final Processing of Aluminium. D. E. Durkin. 
Mat. Meth., t. 27, 1948, Nr 4, str. 82, (4 str., 4 tab., 
2 wykr.) 

Rozważono oczyszczanie powierzchni wyrobów 
aluminiowych z brudu i tłuszczu przy pomocy środka 
oczyszczającego z dodatkiem inhibitora, oraz usuwanie 
z niej warstwy tlenku na drodze chemicznej. Wyko- 
nano pomiary dla wyznaczenia optymalnego czasu 
działania różnych odtleniaczy chemicznych w określo- 
nych stężeniach. Wyznaczono wartości oporu elek- 
trycznego powierzchni. Wykazano wpływ rodzaju ma- 
teriału, grubości, czasu działania i temperatury na 
proces odtleniania. R.B. 
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14 — 51 (0 PPH 8 49 
Wykańczanie pewierzchni metali lekkich Cz. I, Sur- 
face Treatment and Finishing of Light Metals. Part, I, 
S. Wernick, R. Pinner, Scheet Met. Ind, t. 26, 
1949, Nr 263, str. 585, ( 7 str., 2 tab., 3 wykr., 4 fot.) 

Wybór odpowiedniego metalu czy stopu zależy, 
podobnie jak i metoda wykańczania jego powierzchni 
od: rodzaju zastosowania, wymagań dekoracyjnych, 
kosztów. Metody wykańczania powierzchni dzielą się 
na ochronne i dekoracyjne. Dekoracyjne wykończenie 
powierzchni może być uzyskane drogą obróbki me- 
chanicznej, reakcji chemicznych, utleniania anodo- 
wego, nałożenia powłoki organicznej i elektroplatero- 
wania c. d. n. W.R. 


Analizy o tematach pokrewnych: 1—10; 11—83 (ż). 


15. SPAWANIE I INNE SPOSOBY ŁĄCZENIA 
METALI 


10 — 63 (o) PPH 8 49 
Spawanie wagonów kolejowych. Railroad Car Wel- 
ding. C. K. Strutz. Welding J. t. 28, 1949, Nr 4, 
str. 329, (6 str., 2 rys., 1 wykr., 13 fot.) 

Autor omawia znaną metodę spawania łukowego 
„Unionmelt' w atmosferze gazu obojętnego, stosowa- 
ną przy produkcji wagonów kolejowych. Podano przy- 
kłady spawań, BJJ. 


15 — 64 (o) PPH 8 49 
Badanie łuku w argonie spawarki elektrycznej, Issle- 
dowanije elektriczeskich swoistw swarocznoj dugi 


w argonie. A. Brodskij. Awtog. Dieło, 1949, Nr 3, 
str. 1, (3 str., 4 wykr., 6 fot.) 

Spawarka elektryczna pracująca w atmosferze 
argonu służy przede wszystkim do spawania cienkich 
blach ze stali nierdzewnej (Cr—Ni). Do tego celu 
używa się wolframowej elektrody © 2,5 lub 3 mm. 
Przy zasilaniu prądem stałym spadek napięcia na łuku 
wynosi około 15V i jest mniejszy przy zachowaniu 
ujemnej biegunowości wolframu, natomiast gdy ta 
elektroda jest anodą, wartości spadku napięcia prawie 
podwajają się w odniesieniu do różnych odległości 
elektrod, W zakresie prądów używanych w praktyce 
(od 40 do 120 A) jest zachowana duża stabilność i gra- 
dient potencjału wynosi 9 V/cm, Można używać argonu 
czystego lub technicznego, przy tym ostatnim spadek 
napięcia na łuku jest nieco większy. K.G. 


15 — 65 (o) PPH 8 49 
Regulacja prądu spawalniczego trójfazowymi dławika- 
mi nasyconymi, Regulirowanije swarocznogo toka 
triechfaznymi drosseljami nasyszczenia. N, Sinnow. 
Awtog. Dieło, 1949, Nr 3, str. 4, (2,5 str. 2 tab., 4 
rys., 3 wykr., 2 fot.) 

Przy spawaniu grubych elementów używa się spa- 
warki trójfazowej. W celu regulowania dużych prądów 
2000 A zastosowano dławiki, dzięki którym łatwo uzys- 
kano płynna regulację. Dławik składa się z rdzenia 
pięcio słupowego, na trzech środkowych nawinięte są 
uzwojenia prądu zmiennego i stałego. Przez zmianę 
nasycenia w żelazie, wywołanego małym pradem sta- 
łym, otrzymujemy płynną regulację o dużych grani- 
cach pradu roboczego. K.G. 


15 — 66 (o) PPH 8 49 
Wpływ elektrycznych charakterystyk spawarek punkto- 
wych na stabilizacje spawalniczego procesu. Wlijanije 
elektriczeskich charaktieristik kontaktnych maszin na 
stabilnost swarocznogo procesa. D. Bałkowiec. 
Awtog. Dieło., 1949, Nr 6, str. 15, (2 str., 2 rys.) 
Stabilizacja procesu spawania zależy od charakte- 
rystyk aparatu spawalniczego, którego głównymi pa- 
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rametrami sa: opór pozorny, cos © opór czynny i in- 
dukcyjny.  Ulepszenie stabilizacji maszyn może być 
osiągnięte przez zwiększenie oporu pozornego. K.G. 


15 — 67 (o) PPH 8 49 
Nowy wydajny palnik do powierzchniowego cięcia. 
Nowyj moszcznyj riezak dla powierchnostnoj riezki. 
S. Guzow. Awtog. Dieło, 1949, Nr 5, str. 25, (2 str. 
1 tab., 2 rys., 3 fot.) 

Przy wycinaniu materiału w miejscu oddalonym 
od krawędzi ciężkiego bloku wprowadza się do pło- 
mienia palnika cienki stalowy pręt. Już po kilku se- 
kundach w miejscu spadania kropel stopionego metalu 
powierzchnia bloku osiąga temperaturę, przy której 
następuje zapalenie sie materiału w atmosferze tlenu. 
Palnik RWP—49 posiada mechanizm do przesuwania 
pręta o średnicy 4 do 5 mm w kierunku płomienia 
„rozruchowego'. Opisany palnik zużywa do 70 m3/go- 
dzinę tlenu, usuwając przy jednym przejściu do 10 kg 
stalijmin. Długość palnika wynosi 1 m. Podano opis 
konstrukcji i charakterystykę techniczna palnika. H.Z. 


15 — 68 (Ż) PPE 8 49 
Usuwanie wad spoin palnikiem tlenowym do cięcia 
powierzchniowego. Udalenie porokow swarnych 
szwow riezakom dla powierchnostnoj  kisłorodnoj 


riezki. W . Popow. Awtog Dieło., 1949, Nr 5, str. 23, 
(1 str., 2 tab., 1 rys., 2 fot.) 

Palnik do cięcia powierzchniowego RWP 47 jest 

typu inżektorowego i pracuje przy ciśnieniu acetyle- 
nu od 0,02 do 0,1 at. Usuwanie wadliwych spoin przy 
pomocy palnika jest od 4 do 6 razy szybsze niż me- 
chaniczne. Dobre wyniki pracy zależą głównie od 
umiejętnego skierowania strumienia tworzącego się 
żużla. Ognisko palenia się metalu powinno być odległe 
od końca palnika o 10 do 12 mm, a palący się gorący 
żużel nie powinien spływać na boki od osi usuwanej 
spoiny. Szybkość wycinania spoiny w blachach 12 mm 
wynosiła 1,2 do 1,3 m/min przy ciśnieniu tlenu 2,5 at. 
H. Z. 
15 — 69 (ż) PPH 8 49 
Autematyczne spawanie stali nierdzewnej marki 
E Ja 1 — T. Awtomaticzeskaja swarka nierżawiejusz- 
czij stali marki E Ya 1—T. I, Gerasimenko i E. Ła- 
piokaja. Awtog. Dieło, 1949, Nr 4, str. 7, (2 str., 
4 tab., 3 fot., 2 ods.) 

Próby automatycznego spawania stali nierdzewnej 

miały za zadanie dobranie drutu i topników, zapew- 
niających wysokie własności mechaniczne i odporność 
na międzykrystaliczną korozję spoiny. Dobre własnoś- 
ci mechaniczne spoiny otrzymano przy użyciu topni- 
ków Fe Ł 2 o następującym składzie 36,4% SiO», 
29,7% 2 Ca, 155% MgO. 6,4% AlO, O,71% FeO. 
W celu uodpornienia spoiny przeciw korozji między- 
krystalicznej należy stosować do spawania drut, za- 
wierający ok. 1,3% Nb. H.Z. 
15 — 70 (ż) PPH 8 49 
Badania nad spawanymi konstrukcjami okrętów, In- 
vestigations of Welded Ship Constructions. J. L. Wil- 
son. Weld. J. t. 28, 1949, Nr 4, str. 319, (97/2 str., 6 
tab., 13 rys., 5 wykr.) 

Omówiono wyniki badania nad konstrukcjami 
spawanych kadłubów okrętowych rozważając szcze- 
gółowo zachowanie się naroży luków, które były naj- 


„częściej badane, gdyż stanowiły najważniejszy problem 


wytrzymałościowy. Podano wyniki prób, które polegały 
na poddawaniu okrętów obciążeniom statycznym 
i częściowo dynamicznym. Stwierdzono, że typ stali, 
temperatura i typ elektrody mają mały wpływ na 
wytrzymałość tych konstrukcji, które z racji swego 
kształtu geometrycznego narażone są na działanie 
karbu. Omówiono różne kierunki w obróbce cieplnej 
spoin. BJ. 
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15 — 71 (D) PPH 8 49 
Spawanie zbiorników z blach ze stopu aluminium 
AMC, pracujacych pod ciśnieniem. Swarka sosudow iz 
listow aluminiowego spława AMC rabotajuszczich pod 
dawlenije. D. Łitwinow, D. Koczergin. Awtog. Die- 
ło, 1949, Nr 3, str. 6, (2,5 str., 1 tab. 4 rys.). 

Podano przebieg i wyniki prób spawania zbior- 
ników o grubości od 1,8 do 25 mm ze stopów alu- 
miniowych. Blachy były spawane przy użyciu elek- 
trod węglowych. Spoiny prześwietlano promieniami 
X, a następnie wycinano próbki, które badano na 
rozciąganie, zginanie, udarność i strukturę. Blachy 
spawane elektrodą węglową nie wykazują na ogół 
wad, jakie występują w spoinach przy spawaniu ga- 
«zowym. H.Z. 


i6. STRUKTURA I JEJ BADANIE 


16 — 48 (o) PPH 8 49 
Lampa promieni X o zwiekszonej czułości do analizy 
spektralnej, Rientgienowskaja trubka dla spiektralno- 
go analiza powyszennoj czustwitielnostii. M A. Tono- 
chin, Zaw. Łab, t. 15, 1949 Nr 3, str. 365, (1,5 str., 
1 rys.). 


Opisano konstrukcję składanej lampy, Okienko 
wyjściowe lampy mieści się w kierunku biegu pro- 
mieni katodowych, dzięki czemu zmniejsza się inten- 
sywność ciagłego widma i odpowiednio wzrasta kon- 
trastowość widma prążkowego. Lampa składa sie 
z dwóch połówek i gumowego pietścienia uszczelnia- 
jącego. Złączenie obu połówek odbywa się przy po- 
mocy śrub, co umożliwia szybkie oczyszczanie lampy, 
zamianę katody i antykatody. Z.K. 


16 — 49 (o) PPH 8 49 
Metoda pomiaru natężenia promieni X odbitych . od 
pojedynczego kryształu przy użyciu odbitki-pozytywu. 
The Positive Print Method of Measuring X Ray Re- 
flexions form a Single Crystal. G. Wood, G. Williams, 
J, Sci. Instr. t, 25, 1948, Nr 6, str. 202, (2 str., 1 
rys., 2 wykr., 1 fot., 4 ods.). 

Podano konstrukcję i opis działania fotometru 
służącego do wyznaczania względnych nateżeń pro- 
mieni X odbitych od pojedynczych kryształów przy 
użyciu pozytywowych odbitek Dawtona. Podano do- 
kładne warunki wywoływania negatywów i pozyty- 
wów, co umożliwia znormalizowanie metody. Prze- 
dyskutowano możliwości praktycznego zastosowania 


metody. L.K. 
16 — 50 (o) PPH 8 49 
Technika badań mikrograficznych przy wysokich 


temperaturach. High Temperature X-Ray Diffraction 
Techniques. J, Lander, Rev. Sci. Instr. t, 20, 1949, 
Nr 1, str. 82, (1 Str 1 rys., l ods.). 

Opisano dodatkowe urządzenia pozwalające na 
badania mikrograficzne przy wysokich temperaturach 
przy użyciu zwykłej kamery i spektrometru. Maks. 
temperatura badań do 1400C regulowana z dokład- 
nością + 5C. Badania można przeprowadzać w próż- 
ni lub w atmosferach kontrolowanych. L. K. 


16 — 51 (o) PPH 8 49 
Dokładny pomiar parametrów siatki przestrzennej, 
Precision Measurement of Crystal-Lattice Parameter. 
D. Thomas J. Sci Instr. t. 25, 1948, Nr 12, str. 440, 
(4 sir. 3 tab., 4 rys., 1 mikfot., 5 OdE.). 
Przedyskutowano wpływ wszystkich możliwych 
błędów pochodzących z niedokładności pomiaru od- 
ległości błony od kryształu i odległości odpowiednich 
prążków dyfrakcyjnych, z przenikania promieni X 
w głąb badanej próbki i rozbieżności wiązki padającej. 
Wykazano, że błędy pochodzące z pierwszych dwóch 
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przyczyn można pominąć, oraz wyliczono błąd pocho- 


dzący z rozbieżności wiązki. Wyliczono parametry 
siatki dla żelaza. L.K. 
16 — 52 (ż PPH 8 49 


Grafityzacja żeliwa białego. Graphitizing Behaviour of 
White Iron. S. Massari Am. Foundryman, t. 
15, 1949, Nr 5, str. 67, (6 str, 4 tab, 1 wykr., 21 
mikfot). 

Autor przeprowadził badania nad grafityzacją że- 
liwa białego o składzie: C całk — 3,5—3,6,%, Si — 
0,5—0,6%, Mn — 0,5—0,6%, P — 0,35% i S — 0,14%; 
odlanego do kokili oraz żeliwa ciągliwego o składzie: 
C całk 2,45—2,55%, Si — 1,1—1,2%, Mn — 0,35—0,4% 
iS — 0,12%. Próbki wytrzymywano przez różny okres 
czasu w kapieli ołowianej przy temperaturach od 
870C do 1090C „a następnie chłodzono na powietrzu. 
Czas wyżarzania, niezbędny dla zakończenia pierw- 
szego stadium grafityzacji, obniżał się w miarę wzro- 
stu temperatury z 1000 minut przy 870 C do 2 minut 
przy 1090 C przy czym zmienia się także forma gra- 
fitu z noduralnej na płytkową. Po wyżarzeniu 
przy 1040—1090 C żeliwo to posiadało strukturę perli- 
tyczną, drobnoziarnista, znacznie korzystniejszą niż 
żeliwo szare o identycznym składzie chemicznym, od- 
lane do piasku, i osiagnęło wytrzymałość na rozciąga- 
nie ok, 31,60 kglmmż. Podobne wyniki osiągnięto dla 
żeliwa ciągliwego, aczkolwiek czas wyżarzania był tu 
znacznie dłuższy, co tłumaczy się niższa zawartością 
węgla. W wielu wypadkach, opłaca się stosować także 
wyżarzanie na skalę przemysłową, szczególnie przy 
stosowaniu wyżarzania indukcyjnego. Z.T. 


Analizy o tematach pokrewnych: 5—96; 9—174 (n); 
11—81 (ż). 


17. FIZYCZNE BADANIA | WŁASNOŚCI 


17 — 40 (o) PPH 8 49 
Przegląd czynników wpływających na siłę termoelek- 
tryczną metali. Thermo-Electricity. A Survey of Fac- 
tors Affecting the Thermo-Elektric Power of Me- 
tals. D. Hadfield. Iron Steel, t, 21, 1948, Nr 12, 
str. 478, (5 str., 2 wykr., 25 ods.). 

Stwierdzono, że siła termoelektryczna metalu za- 
leży od sprężystego odkształcenia metalu, jego na- 
magnesowania, stopnia przeróbki plastycznej na zim- 
no, obróbki cieplnej i składu chemicznego Siła ter- 
moelektryczna metalu jest proporcjonalna do od- 
kształcenia i znika po jego usunięciu. Namagnesowa- 
nie podobnie jak zgniot na zimno powoduje wzrost 
siły termoelektrycznej, która zmienia się około 10% 
w ciągu dłuższego okresu namagnesowania czy zgnio- 
tu. Wyżarzenie zmniejsza siłę termoelektryczną. Do- 
datek stopowy do metalu zmienia siłę termoelektrycz- 
ną w przypadku roztworu stałego, natomiast nie wpły- 
wa, gdy znajduje się w stanie wydzielonym. Wskaza- 
no na możliwość zastosowania wymiennych zależności 
do celów badawczych. L.K. 


17 — 41 (o) PPH 8 49 
Promienietwórcze sprawdziany izotopowe. FRadio-ac- 
tive Tracers. Metallurgia, t. 38, 1948, Nr 226, 
str. 243, (1 str.). 

W celu stwierdzenia pochodzenia siarki w koksie 
wielkopiecowym zmieszano małe ilości sztucznych pi- 
rytów wytworzonych z promieniotwórczej siarki z 12 
tonami węgla. Zawartość siarki w otrzymanym koksie 
pochodzącą z pirytów określano przez pomiar natę- 
żenia promieniowania. Stwierdzono, że siarka z piry- 
tów i siarka pochodząca z części organicznych węgla 
przechodzi jednakowo do koksu. Wspomniano o in- 
nych możliwościach zastosowań sprawdzianów izoto- 
powych. L.K. 
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17 — 42 (Ż) PPH 8 49 
Aparatura do kreślenia krzywych namagnesowania 
przy użyciu oscylografu katodowego. Cathode-Ray 
Magnetization Curve Tracer. M. V, Scherb. Rev. Sci. 
Instr, t, 19, Nr 7, str. 411, (9 str., 2 wysta WEOL! 
10 ods.). 

Podano szczegóły konstrukcji aparatury do zdej- 
mowania pętli histerezy różnych materiałów magne- 
tycznych przy pomocy oscyloskopu. Próbki mogą być 
w postaci pręta, taśmy, drutu o przekrojach od 10-5 
cm? do 0,3 cm?. Aparatura składa się z trzech zasad- 
niczych części: układu zapisującego krzywą magnety- 
zacji, solenoidu z cewkami kompensującymi, oraz po- 
miarowej cewki napięciowej, obejmującej badaną 
próbkę. Podano roboczy schemat części elektronowej 
aparatury, liczne zdjęcia pętli histerezy różnych two- 
rzyw magnetycznych, oraz sposób cechowania apara- 
tury. Dokładność pomiarów 45%. Zaletą urządze- 
nia jest duża łatwość i szybkość sprawdzania, L.K. 


18. POMIARY, REGULACJA, PRZYRZĄDY 


18 — 47 PPH 8 49 
Napełnianie rurek połączeniowych przy pomiarze prze- 
pływu zwężkami. The Why and How of Flowmeter 
Seals. C. Reard, Power, t. 93, 1949, Nr 4, str. 82, 
(3 str., 4 rys., 1 wykr.) 

Dokładność wskazań manometrów  różnicowych 

przy pomiarze przepływu za pomocą zwężek zależy 
od należytego wypełnienia rurek połączeniowych. 
W razie możliwości zamarzania wypełnia się je roz- 
tworem gliceryny w wodzie lub etyloglikolem. Przy 
płynach korodujących stosuje się oleje mineralne. Na- 
pełnienie może być stałe albo utrzymane za pomocą 
przetłaczania małym strumieniem cieczy lub gazu wy- 
pełniającego, R.W. 
18 — 48 PPH 8 49 
Produkcja odkuwek de cyklotrenu. Production of For- 
gings for Carnegie Tech. Cyclotron. O. Baker. Ind. 
Heating. t. 15, 1948, Nr 10, str 1654, (8 str., 1 tab., 
8 fot.) 

Podano kształt i wielkość odkuwek do elektro- 
magnesu do cyklotronu. Podano skład chemiczny, 
wielkość wlewków, sposoby podgrzewania przy kuciu, 
oraz szczegóły kucia części. L.K. 


18 — 49 PPH 8 49 
Psychrometryczne pomiary wilgotności gazów. Psychro- 
metrische  Feuchtigkeitismessungen in Gasen, H. 
Brauckhoff, A. T. M. — V 1283 — 7. 1947, Nr 152, 
str. — t. 17, (2 str., 3 tab., 6 ods) 


Psychrometryczną formułę do pomiaru względnej 

wilgotności powietrza dostosowano do pomiarów wil- 
gotności innych gazów. Podano formuły teoretyczne 
pozwalające wyliczyć stałą A dla innych gazów, oraz 
tabelę dotyczącą stałych psychrometrycznych różnych 
gazów jedno, dwu, trzechatomowych. Podano wyniki 
pomiarów wilgotności dwutlenku węgla, otrzymane 
przy pomocy psychrometru, uwzgledniając przy tym 
zmianę stałej psychrometrycznej. L.K. 
18 — 50 PPH 8 49 
Manometry rurkowe. FRohrenfederdruckmesser. W. 
Wnest. A. T. M. V. 1343-5, 1948, Nr 155, str. T 65, 
(4 str., 1 tab., 7 fot., 21 ods.) 

Omówiono różne typy konstrukcji manometrów 
rurkowych (manometrów Bourdona) w zależności od 
zakresu wskazań, klasy manometru, typu elementu 
pomiarowego, oraz sposobu przenoszenia ruchów. L.K. 


Analiza o temacie pokrewnym: 21—59 (o). 
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19. MECHANICZNE BADANIA I WŁASNOŚCI 


19 — 69 (o) PPH 8 49 
O konstrukcji młotów balistycznych. O postrojenii 
ballisticzeskich koprorow. G. P. Zajcew, Zaw. Łab. 
t. 14, 1948, Nr 11, str. 1366, (9,5 str., 3 wykr., 1 fot., 
1 ods.) 

Na podstawie elementarnej teorii młota balistycz- 
nego i wahadła fizycznego, przeprowadzono porówna- 
nie strat energii młotów balistycznych i wahadłowych. 
Znaczna część strat powodowana jest odkształceniami 
sprężystymi części młotów, znikoma natomiast drga- 
niami, jakie przenoszą się na fundament. Wielkość 
strat zależna jest od konstrukcji młota. Dla jednolitej 
oceny udarności materiału należałoby zunifikować 
wszystkie używane młoty. Zastosowanie młotów bali- 
stycznych do prób udarnościowych nie przedstawia 
specjalnych korzyści w porównaniu z dotychczas sto- 


sowanymi młotami wahadłowymi. Podano zasadę 
określenia udarności mało ciągliwych metali, B.B. 
19 — 70 (o) PPH 8 49 


Elektre-oporowe wskaźniki wydłużenia. Bonded Resi- 
stance Wire Strain Gages. Steel, t. 124, 1949, Nr 8, 
str. 115, (1 str., 1 fot.) 

Omówiono zastosowanie elektro - oporowych 
wskaźników wydłużenia do prób na pełzanie przy 
temperaturach pokojowych. Ułatwiają one przeprowa- 
dzanie pomiarów wydłużenia a pomiary porównawcze 
z mechanicznymi przyrządami wykazały zgodność 
wyników; czas trwania prób wynosił 1000 godz. Z.B. 


20. KOROZJA I ZABEZPIECZENIE METALI 
PRZED KOROZJĄ 


20 — 82 (o) PPH 8 49 
Automatyczne szybkosprawne elektroplaterowanie ni- 
klem. High Speed Automatic Nickel Plating. A. 
Hirsch Plating, t. 36, 1949, Nr 2, str 138—41 
(21/2 str., 1 tab., 2 fot.). 


Stosując kąpiel o składzie: siarczan niklu 200 g/l, 
chlorek niklu 175 g/l, kwas borny 40 g/l przy tempe- 
raturze ok. 70C i gęstości prądu 8,4 Ajdm? można 
w ciągu 15 min, osadzić powłokę niklu grubości 0,025 
mm. Kąpiel ogrzewano przy pomocy pary, używając 
szklanych wężownic, Cykl składający się z 16 operacji 
trwa dla części mosiężnych (powłoka 0,0001 mm) 20 
min. dla stalowych (powłoka 0,025 mm) 70 min. Za- 
stosowano z powodzeniem dla elementów ze stali SAE 
1010 elektrolityczne polerowanie w kapieli fosforano- 


wo-siarkowej stosując gęstość prądu ok. 1,3 Ajdm? 
przy t. 93C w czasie 10 min. M.P. 
20 — 83 (o) PPH 8 49 


Optyczna metoda pomiaru powłok powierzchniowych, 
Optical Measurements of Surface Films. A. Rothen, M. 
Hanson, Rev. Sci. Inst., t. 19, 1948, Nr 12, str. 839 
(3 str., 3 rys.). 

Podano praktyczne wskazówki dotyczące nowego 
przyrządu mierzącego grubość powłok powierzchnio- 
wych. Przyrząd nosi nazwę elipsometru. Metoda pole- 
ga na pomiarze eliptyczności odbitych od powierzchni 
metalu spolaryzowanych promieni świetlnych. Kształt 
elipsy zależy wprost od grubości powłok. Opisano 
skalowanie elipsometru za pomocą powłok stearynia- 
nu baru o znanej grubości wahającej się od 24—40 000 


A, Metoda daje dokładność śe 0.3 A. J.F. 


20 — 84 (o) PPH 8 49 
Niektóre własności natryskowych powłok metalicz- 
nych. Some Characteristics of Sprayed Metal. G. Tol- 
ley. Metalurgia, t. 38, 1948, Nr 227, str. 263 (4 str., 
7 tab., 5 mikfot.). 
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Omówiono sposoby oznaczania przyczepności 
i twardości powłok oraz wpływ starzenia na twar- 
dość natryśniętego metalu. Opisano zależność struktu- 
ry i porowatości powłok oraz zawartości w nich tlen- 
ków od metody, przy pomocy której natryśnieto po- 


włokę Podano zakres stosowalności natryskiwania 
metali. R.B. 
20 — 85 (Ż) PPH 8 49 


Wpływ tytanu i azotu na cynkowanie blach stalowych. 
The Influence of Titanium and Nitrogen on the Gal- 
vanising Properties „of Iron Sheets, H. Bablik. 
Sheet Metal Ind. t, 26, 1949, Nr 261, str. 149 (3 
str., 6 mikfot., 4 ods.). 

Autor usiłuje przeprowadzić teoretyczne uzasa- 
dnienie słuszności stosowania metody Sedzimira przy 
cynkowaniu na goraco. Istota powyższej metody, za- 
lecającej stosowanie żelaza z niewielkim dodatkiem 
tytanu,jest wstępne azotowanie powierzchni blach 
zdysocjowanym amoniakiem przy temperaturze około 
700C. W efekcie otrzymuje się grubą, giętką i regu- 
larną powłokę cynkową. R.B, 


20 — 86 (ż) PPH 8 49 
Badanie korozji ocynkowanej blachy żelaznej, przy 
zetknięciu Się z wilgotnymi materiałami budowlanymi, 
glebą, glina i piaskiem, Issledowanije korrozji ocinko- 
wannogo krowielnogo żeleza pri kontaktie s włażnymi 
stroitielnymi materiałami, poczwoj, glinoj i pieskom. 
A. W. Sołowjew. Żur. Prikład, Chim., t. 22, 1949, 
Nil. SL "O34ONSTC.. „JTEBEFI rys,” 1.0d8), 

Wykonano cykl doświadczeń umieszczając próbki 
- blachy ocynkowanej i czarnej na przeciąg 30-tu dni 
w rozdrobnionych materiałach, napojonych do stanu 
nasycenia wodą destylowaną. Stopień korozji określo- 
no z ubytku na wadze. Stwierdzono, że działanie 
ochronne cynku zależne jest od natury ciał twardych, 
stykających się z żelazem Dla niektórych materiałów 
wystarczającą ochronę stanowi cienka warstwa cynku 
o grubości 0,02 mm, inne wymagają grubszej. Najsłab- 
szą ochronę stanowi cynk przy zetknięciu z azbestem, 
gipsem, ziemią, mieszaniną cementu portlandzkiego 
i piasku, torfem oraz żużlem z wesla kamiennego. 
Przy projektowaniu ocynkowania należy w każdym 
konkretnym wypadku określać optymalne grubości 
powłok cynkowych w zależności od przewidywanych 
kontaktów blachy z innymi materiałami. R.B. 


20 — 87 (n) PPH 8 49 
Niklowanie dla celów przemysłowych. Nickel Plating 
for Industry, Canad. Met., 1949, Nr April, str. 20, 
(3 str., 4 fot.). 

Dobre wyniki dało niklowanie walców papierni- 
czych, maszyn do wykańczania skóry i urządzeń 
w przemyśle spożywczym, Jeśli chodzi o otrzymanie 
jeszcze trwalszej powierzchni, stosuje się dodatkowo 
chromowanie. Specjalne usługi oddaje niklowanie 
przy fabrykacji części do radaru oraz części drewnia- 


nych. Omówiono rodzaje anod niklowych stosowa- 
nych do tego celu. O.W. 
20 — 88 (n) PPH 8 49 


O mechaniźmie ochrony miedzi antrachinonem przed 
korozyjnym działaniem roztwerów siarki. O miecha- 
nizmie zaszczity miedi antrachinonom ot korrozii ro- 
stworami siery. J. I. Frienkiel. L. G. Gindin. DAN 
SSSR, t. 64, 1949, Nr 1, str. 91, (3 str., 3 ods.). 

Interesujące rozważania teoretyczne stanowiące 
próbę wyjaśnienia istoty ochronnego działania 9,10 
antrachinonu przy korozji miedzi w benzolowym roz- 
tworze siarki. Drobiny antrachinonu, ulegające che- 
micznej adsorbcji na powierzchni metalu, powodują 
znaczne obniżenie stopnia prawdopodobieństwa akty- 
wacji ośmioatomowych drobin siarki. R.B. 


20 — 89 (n) PPH 8 49 
Przyczepność powłok do cynkowych odlewów matry- 
cowych. Plate Adhesion on Zinc Die Castings. Die 
Cast. t. 7, 1949, Nr 2, str. 43, (1,5 str.). 

Warunkiem utrzymania dobrego pokrycia galwa- 
nicznego na odlewach cynkowych jest wykonanie od- 
lewu bez wad. Po mechanicznym oczyszczeniu po- 
wierzchni odlew poddaje się obróbce anodowej w roz- 
tworze rozcieńczonego kwasu siarkowego przy odpo- 
wiedniej gęstości prądu i wytrawianiu w ciagu 15—25 
sek. w 0,25—1% kwasie siarkowym, po czym pokrywa 
się miedzią przy niskiej temperaturze i wysokiej gę- 
stości prądu w celu otrzymania drobnoziarnistej po- 
włoki w możliwie krótkim czasie, Miedź można elek- 
troplaterować niklem i chromem. M.P. 


20 — 90 (n) PPH 8 49 
Stopy metaliczne odporne na działanie kwasu solnego. 
Mietaliczieskije spławy, stojkije w solanokisłych śŚrie- 
dach. N. I. Gielpierin. J. P, Aronson, D. I. Drukarowa. 
T. S. Rajcma, Żur Prikład. Chim., t. 22, 1949, 
str. 45, Nr 1, (11 str., 9 tab., 4 wykr., 2 mikfot., 6 ods.). 

Publikacja poświęcona stopom typu Hastelloy, 
których głównym składnikiem jest nikiel. Podano 
ogólną charakterystykę tych stopów z uwzględnieniem 
ich składu chemicznego, własności fizycznych i me- 
chanicznych oraz zastosowania w przemyśle chemicz- 
nym. Zestawiono dane dotyczace warunków obróbki 
cieplnej i spawania stopów niklowc-molibdenowych. 
Sprawozdanie z prac wykonanych nad otrzymaniem 
i badaniem stopu Hastelloy A. Przeprowadzono bada- 
nia mechaniczne i metalograficzne oraz próby labo- 
ratoryjne na odporność przeciwko korozji w różnych 
ośrodkach. Stwierdzono, że stopy niklowo-molibde- 
nowe typu Hastelloy A i Hastelloy B stanowią od- 
powiedni materiał do budowy aparatury pracującej 
z kwasem solnym, bromowodorowym i mrówkowym. 
Ilastelloy A można stosować dla kwasu solnego o do- 
wolnym stężeniu do temperatury 70C a dla kwasu 
mrówkowego również przy dowolnym stężeniu do 
temperatury 100C lub nawet wyższej. Hastelloy B 
odznacza się jeszcze większą odpornością i można go 
stosować przy jeszcze wyższych temperaturach. R.B. 


21. BADANIE SKŁADU CHEMICZNEGO 
21 — 59 (o) PPH 8 49 
Zastosowanie spektroprojektora ,P.S-18* w charakte- 
rze mikrofotometru. Primienienije spiektroprojektora 
„P.S, 18“ w kaczestwie mikrofotomietra. K. S. Garger, 
ZAW: LAD. 1.10, 1940, Nr 3, sr. 307 (15,585, 1133, 

Opisano dostępny i tani sposób przeróbki spektro- 

projektora „„PS18* na mikrofotometr do pomiaru inten- 
sywności prażków na spektrogramach. Przesuwanie 
kliszy odbywa się przy pomocy zwykłego mikromierza 
przytwierdzonego do wózka spektroprojektora, Po- 
większony obraz widma projektowany jest na szparę 
fotokomórki, umieszczonej na specjalnym statywie. 
Prądy fotoelektryczne mierzone sa przy pomocy czu- 
łego. galwanometru lusterkowego. Z.K. 
21 — 60 (o) PPH 8 49 
Elektronowy detektor ciała premienictwórezego zasto- 
sowany do mikrowagi Seederera - Kohlbuscha. Radio- 
active Electronic Detector as Emnloyed in Seederer- 
Kohlbusch Mierobalance. I. Fener, Analyt. Chem, 
t 20, 1948, Nr 12, SIrPA23RK(OY Stb. 2 Etab EYS, 
2 wykr., 9 ods.) 

Zastosowanie promieniowania ciała promienio- 
twórczego pozwoliło zbudować nowy tyb wagi do mi- 
kroanalizy, Opisano szczegółowo budowe i działanie 
tej wagi. Czułość jej dochodzi do 1 mikrograma na 
min wychylenia na galwanometrze punktowym. Ob- 
ciążenie jednej szalki może dochodzić do 50 g. Waga 
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wykazuje drobne zmiany czułości przy zmianie obcią- 
zenia. A.B. 


21 — 61 (o) PPH 8 49 
Nasadka fotograficzna do staloskopu. Fotopristawka k 
stiłoskopu. W. D, Pisariew. Zaw. Łab., t. 15, 1949, 
Nr 5, str. 624, (34 str., 3 fot.) 

Opisano sposób przystosowania małoobrazowej ka- 
mery fotograficznej do staloskopu. Objektyw kamery 
zostaje usunięty i na jego miejsce przy pomocy wkrę- 
tek przytwierdza się rurkę metalową w postaci koł- 
nierza. Przy pomocy nagwintowanego pierścienia ka- 
mera zostaje połączona z rurą teleskopową staloskopu. 
Przez zmianę długości nasadki można otrzymać różne 
powiększenia spektrogramu, Z.K. 


22. KONTROLA PRODUKCJI 


22 — 43 (Ż) PPH 8 49 
Wady powierzchnicwe wiewków. A. Stanisławski. 
Wiad. Hut, t. 4, 1948, Nr 11/12, str. 16/10, (534 str., 
3 rys., 3 wykr.) 

Podzielono wady powierzchni wlewków na 4 gru- 
py: wady nierówności, peknięcia, pory i wtrącenia 
powierzchniowe ciał obcych. Omówiono wady nierów- 
ności spowodowane uszkodzeniami wlewnicy oraz nie- 
umiejętnym laniem, pęknięcia poprzeczne i podłużne, 
powstawanie por wskutek niewłaściwego prowadzenia 
wytopu oraz zapobieganie im. J.N. 


22 — dą (ż) PPH 8 49 
Prosty sposób otrzymywania proszku magnetycznego. 
Prostoj sposob pałuczenija magnitnogo poroszka. L. F. 
Popiłow. Zaw. Łab., t. 15, 1949, Nr 4, str. 491, (1 str., 
2 rys.) 

Opisano prosty sposób uzyskania proszku magne- 

tycznego do badań nieniszczących drogą rozpylania 
stali iskrą elektryczną pod wodą. Otrzymany w ten 
sposób proszek zazwyczaj jest koloru jasno brązowego 
względnie brunatnego i wyróżnia się drobnoziarnistoś- 
cią. Wielkość ziaren zależy od warunków wyładowań 
elektrycznych “`i waha się od 0,1 do 40 m. ZK. 
22 — 45 (Ż) PPH 8 49 
Ultradźwiękowe wykrywanie wad w praktyce stalow- 
niczej. Supersonic Flaw Detection in Steelworks Prac- 
tice. Iron Coal Trades Rev., t. 106, 1949, Nr 
4181, str. 897, (2 str.) 

Podano wyniki 3-letniego stosowania aparatu ul- 
tradźwiękowego „Supersonic Flaw Detector“ do kon- 
troli wlewków i kęsów. Aparat wykrywał jame usa- 
dową i porowatość tak dokładnie, że nie zdarzyło się, 
by kęs który przeszedł kontrolę ultradźwiękową został 
w późniejszych operacjach odrzucony. Podano prak- 
tyczne wskazówki co do metody badania, optymalnych 
warunków kontroli i stosowalności aparatu do róż- 
nych tworzyw. L.K. 


22 — 46 (n) PPH 8 49 
Zastosowanie luminescencyjnych badań nieniszczących 
do kontroli produkcji, Primienieniie luminiscentnoj 
diefiektoskopii dla proizwodstwiennogo kontrola. M.J. 
Fuks. Zaw. Łab., tt. 15, 1949, Nr 3, str. 295, (4 str., 
1 rys., 5 fot., 1 ods.) 


Opisano metode badań nieniszczących wyrobów 
z materiałów niemagnetycznych. Badane wyroby za- 
nurza się na 10—15 minut do mieszaniny oleju mine- 
ralnego z nafta przy temperaturze 80—90 C następnie 
przepłukuje się je w 5% roztworze sody nagrzanym 
do 35—40 C. Dla przyspieszenia suszenia stosowano 
strumień sprężonego powietrza. Po wysuszeniu bada- 
ne wyroby posypuje sie drobno zmielonym proszkiem 
magnezji, który wyciaga luminofor ze szpar i pęknięć. 
Przygotowane w ten sposób wyroby  naświetla się 
promieniami ultradźwiękowymi, z lampy kwarcowej 


osłoniętej filtrem nieprzepuszczającym promieni wi- 
dzialnych i krótkich ultradźwiękowych. Wady w pos- 
taci pęknięć i głębokich rys sa wykrywane dzięki 
świeceniu luminoforu pod działaniem promieni ultra- 
fioletowych. Stwierdzono, że sposób ten pozwala z do- 
stateczną pewnością wykrywać pęknięcia i zawalco- 
wania oraz pęknięcia powstałe przy obróbce cieplnej 
i mechanicznej. Rysy o głębokości mniejszej niż 0,5 mm 
są trudno wykrywalne. Badania luminescencyjne 
dzięki taniości urządzenia i szybkości nadają się do 
masowej kontroli wyrobów i półproduktów ze stali 


austenitycznej, metali kolorowych i ceramicznych. 
ZK, 
Analiza o temacie pokrewnym: 16 — 49 (0). 
23. MATERIAŁY I ICH WŁASNOŚCI 
23 — 38 (Ż) PPH 8 49 


Zagadnienia tworzyw i kształtów części turbin paro- 
wych i spalinewych. Werkstoff und Gestaltungspro- 
bleme bei Dampf und Gasturbinen. H. Niermeyer, 
Arch. Met. 1948, Nr 5, str. 145, (9 str, 12 rys., 
5 wykr., 2 fot., 12 ods.) 

Dokonano przeglądu materiałów stosowanych do 

turbin parowych i spalinowych w zależności od kon- 
strukcji i sprawności całego urządzenia. Podano skła- 
dy, chemiczne materiałów stosowanych do budowy 
wirników, łopatek, wałów, osłon i przewodów ciepl- 
nych w turbinach parowych i spalinowych, ich włas- 
ności wytrzymałościowe przy normalnych i podwyższo- 
nych temperaturach oraz ich stosowalność w  zależ- 
ności od parametrów pary lub spalin. Szczególnie 
szeroko omówiono własności i możliwości zastosowa- 
nia materiałów ceramicznych i metalo-ceramicznych. 
J. Ch. 
23 — 39 (ż) PPH 8 49 
Wpływ dodatków stopowych na własności stali nisko- 
węglowych.  Wlijanije legirujuszczich elemientow na 
swoistwa małouglerodistoj stali. W. A, Diell i Ł. A. 
Frumier. Stal, 1948, Nr 7, str. 619, (7 str., 4 tab., 
4 wykr., 3 mikfot., 7 ods.) 

Podano wpływ Mn, Si, Cr, Ni, Mo, i Cu na włas- 
ności mechaniczne stali niskoweglowych, Dodatki róż- 
niące się znacznie wielkościa promienia atomowego od 
atomu żelaża © i zmieniające silnie parametr jego 
siatki przestrzennej ujemnie wpływają na udarność. 
Na podstawie wyników tych badań można drogą od- 
powiedniego doboru dodatków stopowych otrzymać 
stal konstrukcyjna odznaczającą się wysoka wytrzy- 


imałością na rozciąganie przy zadowalającej udar- 
ności. W.K. 
23 — 40 (Ż) PPH 8 49 


Stale wytrzymałe przy wysokich temperaturach. Les 
aciers resistant aux temperatures èlevees. I. Seigle. 
Techn. Mod, t. 41, 1949, Nr 7 i 8, str. 112, (5 str., 
3 tab., 4 wykr.,) 

Omówiono trzy główne sposoby prowadzenia þa- 
dań wytrzymałościowych przy podwyższonych tempe- 
raturach; podano charakterystyke krzywych wykresu 
wydłużenie — czas przy stałej temperaturze badania 
i różnych obciążeniach. Przedstawiono sposoby badań 
wytrzymałościowych zatwierdzone przez biuro Veritas 
w 1935 r. oraz podano szereg marek stali stosowanych 
we Francji, ich skład chemiczny i własności wytrzy-. 
małościowe oraz zastosowanie w przemyśle. H.Z. 


24. ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW 


24 — 20 (ż) PPH 8 49 
Przydatność żeliwa na maszyny do wyrobu narzędzi. 
Eignung von Gusseisen für Werkzeugmaschinen E. 
Roeder. V DI. t. 91, 1949, Nr 5, str. 116, )! str., 4 tab., 
1 ods.) 
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Omówiono własności żeliwa perlitycznego, jego 

strukturę i wpływ dodatków stopowych. Żeliwo moż- 
na poddawać, hartowaniu i odpuszczaniu przy tempe- 
raturze 200—250 C. Duże części żeliwne zaleca się 
utwardzać powierzchniowo płomieniem. Wyżarzanie 
odprężające żeliwa przeprowadza się przy temperatu- 
rze 500C w ciągu ok. 12 godzin przy powolnym pod- 
grzewaniu do tej temperatury i powolnym studzeniu. 
W.K. 
24 — 21 (n) PPH 8 49 
Miedź jako tworzywo na przewody. Cz. 1. Kupfer als 
Leiterwerkstoff, T, I, A. Schelze. A. T. M. — Z 921 — 1. 
1947, N. 151, str. T12, (4 str., 1 tab., 6 wykr.) 

Podano chemiczne, fizyczne i elektryczne własnoś- 
ci miedzi. Więcej uwagi poświęcoro danym dotyczą- 
cym chemicznej odporności miedzi na działanie in- 
nych pierwiastków i związków przy różnych tempe- 
raturach. Z fizycznych własności miedzi omówiono: 
punkt topienia, ciepło właściwe, współczynnik roz- 
szerzalności i przewodności cieplnej, oraz własności 
sprężyste. Omówiono wpływ Oz, Si, P, As, Sb, Bi, Fe, 
Mn, Zn, Mg i innych pierwiastków na przewodność 
elektryczną miedzi c. d. n. LK. 


25. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA 
I TECHNICZNA 


25 — 54 PPH 8 49 
Obrabiarki na targach w Chicago, Les Machines - 
Outils a ła Foire de Chicago. H. B. Techn. Mod, 
t. 40, 1948, Nr 7 i 8, str, 129, (14 str.) 

Dążąc do skrócenia czasu obróbki buduje się obra- 
biarki o coraz większej mocy. Frezarki o mocy 100-- 
200 KM nie są czymś wyjątkowym. Przy obróbce wy- 
kańczającej szlifowanie zastępuje coraz częściej to- 
czenie i frezowanie. Dla skrócenia czasu używane są 
uchwyty hydrauliczne i pneumatyczne. H.Z. 

25 — 55 PPH 8 49 
Techniczne nowości analityczne na uniwersytecie 
w Liege, Nouvelles techniques analitiques a 1 Univer- 
sité de Liége. G. Batt et G. Duyckaert. Chim. Anal. 
t. 31, 1949, Nr 3, str. 52, (9 str., 2 rys., 12 fot., 1 mikfot.) 

W artykule o nowych laboratoriach uniwersytetu 
w Liege omówiono między innymi centrum metalur- 
gii fizycznej, a mianowicie wyposażenie i prace labo- 
ratorium mikroskopii elektrycznej, mikroradiografii i 
analizy spektralnej. S.P 
25 — 56 PPH 8 49 
Zakład i Laboratorium Mechanicznej Obróbki Materia- 
łów w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, W. 
Biernawski. Przeg. Mech., 1949, Nr 2—3, str. 35, 
(2,5 str., 7 fot.) 

Podano urządzenia i cele jakim ma służyć Zakład 
i Laboratorium Mechanicznej Obróbki Materiałów 
w Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie T.Ł. 


25 — 57 PPH 8 49 
O współpracy międzyuczelnianej zakładów obróbki 
metali oraz współpracy z instytutem obrabiarek i na- 
rzędzi, W. Gwiazdowski. Przeg. Mech., 1949, Nr 2— 
3, str, 66, (2 str.) 

Omówiono obecny stan i zamiary na przyszłość 

Zakładu Obróbki Metali i Drewna Szkoły Inżynier- 
skiej im. Wawelberga w Warszawie. W związku z uni- 
fikacją programu studiów inżynierskich autor apeluje 
o współpracę poszczególnych Zakładów Obróbki Me- 
tali. T.Ł. 
20 — 58 PPH 8 49 
Działalność naukowo-techniczna Zakładu Obróbki Me- 
tali Politechniki Warszawskiej w latach 1921 — 1939. 
E. Oska. Przeg. Mech., 1949, Nr 2—3, str. 49, (3 
str., 6 ods.) 


Omówiono działalność naukowo-techniczną Zakła- 
du Obróbki Metali Politechniki Warszawskiej od 
chwili jego powstania (1919 r.) do momentu wybuchu 
drugiej wojny światowej. T.Ł. 


25 — 59 PPH 8 49 
Laboratorium podstaw budowy maszyn czynnikiem 
postępu w dziedzinie budownictwa maszynowego. 
W. Moszczyński. Przeg. Mech., 1949, Nr 2—3, str. 
41, (5 str., 1 tab., 2 rys.) 

Omówiono obszernie charakter i zadanie katedry 
części maszyn na wyższych uczelniach ze szczegól- 
nym uwzględnieniem Katedry Części Maszyn na Po- 
litechnice Warszawskiej T.Ł. 


26. GOSPODARKA I ORGANIZACJA 


26 — 67 PPH 8 49 
Na progu pierwszej pięciolatki, Nas nastup do prvni 
pćtiletky, J. Jicinsky. Hut. Listy, t. 4, 1949, Nr 1, 
str. 1, 6 str., 2 wykr.) 

Na tle wyników dwuletniego planu w hutnictwie 
żelaza przedstawiono cele planu pięcioletniego oraz 
podano sposoby wykonania zadań wyznaczonych pla- 
hem. AG. 

26 — 68 PPH 8 49 
Selekcja pracowników ©edlewni. Preselecting Foundry 
Employees. Eleory L. Stromberg. Am. Foundry- 
man, t. 15, 1949, Nr 5, str. 63, (4 str, 6 wykr., 1 fot.) 

Omówiono najbardziej godne polecenia metody 

selekcji pracowników odlewni. Z.T. 
26 — 69 PPH 8 49 
Wyroby walcowane. Rolled Steel Products. Iron 
Coal Trades Rev., t. 158, 1949, Nr 4217, str, 29, 
(2 str., 1 tab.) 

Omówiono zdolność produkcyjną angielskiego 
hutnictwa na odcinku niektórych gatunków stali wal- 
cowanej, Dane statystyczne, dotyczące okresu 1920 — 
1938 porównano do analogicznych cyfr z okresu 1946 
— 1947. E.S. , 
26 — 70 PPH 8 49 
Obróbka reczna metali i drzewa w świetle badań 
naukowych i jej mechanizacja, L. Uzarowicz. Przeg. 
Mech., 1949, Nr 2-3, str. 46, (3 str.) 

Omówiono zagadnienie ręcznych czynności w ob- 

róbce metali i drzewa, w świetle ich nauczania, oraz 
dążności do zastąpienia ich przez przyrządy o napę- 
dzie mechanicznym. TŁ. 
26 — 71 PPH 8 49 
Omówienie treści wykładów i ćwiczeń z obrabiarek 
i obróbki metali w związku z dwustopniowością szkol- 
nictwa technicznego. E. T. Geisler, Przeg. Mech, 
19499, Nr 2-3, str, 62, (3,5 str.) 

Opierając się na projekcie wydziału Mechanicz- 

nego Politechniki Gdańskiej, podano treść wykładów 
i ćwiczeń z obróbki metali i obrabiarek dla obu stop- 
ni nauczania na politechnice. T.L. 
26 — 72 PPH 8 49 
Projektowanie przemysłowe a projektowanie szkolne 
obrabiarek, W. Szymanowski. Przeg. Mech, 1949, 
Nr 2-3, str. 59, (3 str.) 

Omówiono zagadnienie szkolenia konstruktorów 
obrabiarkowców na wyższych uczelniach i w biu- 
rach przemysłowych, oraz sprawę kontaktów między 
Kkatedrami obrabiarek a biurami przemysłowymi. T.Ł. 
26 — 73 PPH 8 49 
Organizacja i planowanie pracy w odlewni. P. Janu- 
szewicz. Przeg. Mech. 1949 Nr 2—3, str, 86, (45 
str, 7 rys., 1 tab.) 

Omówiono organizacje pracy na stanowiskach 
formierskich na taśmie ciągłej, oraz organizację tran- 
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rodzaju systemie pracy. T.Ł. 
26 — 74 PPH 8 49 
Nowe metody nauczania w dziedzinie odlewnictwa. 
A New Approach to Foundry Instruction, Erle F. Ross. 
Foundry, t. 76, 1948, Nr 5, str. 141, (2 str., 4 fot.) 
Omówiono nowe metody nauczania w wyższych 
szkołach technicznych w St. Zjedn., polegające na 
włączeniu do programu nauk teoretycznych znacznej 
ilości godzin zajęć praktycznych. Na zajecia te skła- 
da się w dużym stopniu demonstrowanie w odnoś- 
nych zakładach produkcyjnych przebiegu procesów 
metalurgicznych. E.S. a 


26 — 75 PPH 8 49 
Wzrost predukcji stali w Europie. Increased European 
Steel Output. Iron Coal Trades Rev, t. 157, 
-918, Nr 4208, str. 741, (1 str., 1 ods.) 

Ogólna produkcja stali w Europie wzrosła w cią- 
gu r. 1948 o przeszło 30% w porównaniu do poziomu 
z roku 1947, osiągając cyfre ok 45 milj. ton. Stanowi 
to wzrost o 4 milj. ponad normę, wynikająca z pla- 
nów odcinkowych, oraz o 11 milj. t. w stosunku do roku 
1947. Braki w podaży odpowiedniej ilości rud żelaz- 
nych pokrywano importem złomu. E.S. 


27. DOKUMENTACJA TECHNICZNA 


27 — 20 PPH 8 49 
Dokumentacja w Czechosłowacji. B. Koutnik. Z czes- 
kiego przetł. W. Koziołowa. Bibliotekarz, t. 15, 
1948, Nr 12, str. 2, (2 str.) 


W 1925 r. przy Czechosłowackim Tow. Normaliza- 
cyjnym, stworzona została specjalna komisja dla bi- 
bliografii technicznej. Od 1927 — 1937 istniała przy 
Czechosłowackim Komitecie Organizacji Naukowej 
Komisja dla rejestracji sprawozdań z dziedziny tech- 
niki, umieszczanych w czasopismach. Po 1937 r. Ko- 
misja ta przekształciła się w Komisję dokumentacyjną, 
która z kolei dała poczatek utworzonemu w 1946 r. 
Czechosłowackiemu Towarzystwu Dokumentacyjnemu 
(Ceskoslovenska dokumentacni spolectnost). Ośrodki 
aokumentacji istniejące przy zakładach Skody (od 
1930 r.) i w fabryce broni Zbrojowka, po upaństwo- 
wieniu przemysłu przekształcono w 1946 r. w Doku- 
mentacyjny Ośrodek Przemysłu Metalowego, który 
następnie został przekształcony w Techniczny Ośro- 
dek Dokumentacyjny, przyłączony do bibliotek szkół 
wyższych. Ośrodki stosują wyraźnie klasyfikację dzie- 
siętną. Czechosłowacja jest jedynym państwem sło- 
wiańskim należącym do F.I.D. (Federation Interna- 
tional de la Dokumentation). K.W. 


27 — 21 PPH 8 49 
Normy stali z punktu widzenia konsumenta. The Con- 
sumer Looks at Steel Specifications. M. L. Frey. 
Steel Proces., t, 35, 1949, Nr 8, str. 137, (6 str., 
5 tab., 2 fot.) 

Dyskusja nad zmianami, jakim ulegały normy 
stali SAE i ALS.I. Z około 4000 gatunków stali wy- 
twarzanych w St, Zjedn. normy A.I.S.I. ujeły: 57 stali 
węglowych (SAEq41), 26 automatowych i 127 stopo- 
wych konstrukcyjnych. Podano ewolucje przepisa- 
nych zawartości € w poszczególnych grupach stali 
i dopuszczalnych odchyleń składu chemicznego goto- 
wych wyrobów w stosunku do składu wytopów. Omó- 
wiono zagadnienie zawartości składników stopowych 
pochodzących ze złomu. Wg autora normy obejmują 
jeszcze zbyt wiele gatunków stali. Omówiono szcze- 
gółowo grupę stali węglowych (0,3 — 0,5% C), auto- 
matowych i Cr-Mo, K.M. 


— 208 = 


Urządzenia zapobiegające powstawaniu mgły w wan- 
nach galwanicznych. Ein neuartiges Verfahren um 
Spriihnebel bei Galvanischen Bädern zu verhindern. 
Werk Betr., (New Spray Trapping Device, skrót 
artykułu w „Light Metals“ Mai 1947, s. 232/3, 1949, Nr 
1, str. 25; (0,5 str.) 

(0,5 str.) 


Dla zapobiegania tworzenia sie mgły nad wannami 
do chromowania, powierzchnię roztworu pokrywa się 
z dwu stron zamkniętymi rurkami z polystyrolu, 
masy plastycznej odpornej na działanie kąpieli. War- 
stwa wysokości 50 mm (ok. 14,6 kg/m2 masy) stanowi 
równocześnie cieplną izolację, co pozwala zmniejszyć 
zużycie energii cieplnej do ogrzewania wanny. M.P. 


28 — 29 PPH 8 49 
Rozkład grubości warstwy metalu na powierzchni ka- 
tody w roztworach cynkanów. Rospriedielenije mie- 
tałła na katodnoj powierchnosti w cinkatnych elek- 
trolitach. N. T. Kudziawceb. A. A. Nikiforowa, Żur. 
Prikład. Chim., t 22, 1949, Nr 4, str. 367, (9 str., 
4 tab., 10 rys., 4 ods.) 


Opracowano łatwą, w zastosowaniu do warunków 
przemysłowych, metodę, która pozwala szybko ozna- 
czyć rozkład grubości pokrycia cynkowego na kato- 
dzie, Do badań użyto elektrolitu składającego się 
z soli cynku, ługu z dodatkiem soli cyny, przy zmien- 
nym stężeniu ługu, temperaturze, gęstości prądu i stę- 
żeniu cynku. Z wyników przedstawionych w postaci 
krzywych i tablic wynika, że wzrost stężenia cynku 
i temperatury zmniejsza, a wzrost stężenia ługu i gę- 
stości prądu zwiększa równomierność powłok cynko- 
wych, Cynkowane elektrolity dają lepsze powłoki niż 
kwaśne. M.P. 


Analiza o temacie pokrewnym: 7—71. 


29 NOWE KSIĄŻKI 


29 — 199 (ż) PPH 8 49. 
Nagrzewanie metalu. Nagriew mietałła, Cziżikow Żu. 
M., 1943, Metałłurgizdat, Moskwa, cena 2 rb. 


29 — 200 (ż) PPH 8 49 
Niskostopowe stale szybkotnące. Miałolegirowannyje 
bystrorieżuszczie stali. Minkiewicz N. A., 1944, Metał- 
łurgizdat, Moskwa, cena 23 rb. 


29 — 201 (Ż) PPH 8 49 
Wady powierzchniowe odlewów stalowych. Prigar 
i zasory na stalnych otliwkach. Popow A. D., Kuzin 
R. P., 1947, Maszgiz, Moskwa, str. 89, rys, 25, cena 
zł. 50, IM 4579/165. 


29 — 202 (ż) PPH 8 49 
Walcowanie i wykańczanie rur stalowych., Prokatka 
i otdiełka stalnych trub. Nikołajewskij Ju. I., Metał- 


łurgizdat, Moskwa, str. 438, cena 38 rb. 


29 — 203 (1) PPH 8 49 
Metalurgia lekkich metali. Mietałłurgija legkich mie- 
tałłow. Bieljajew A. I., 1944, Metałłurgizdat, Moskwa, 
cena 26 rb. 


* * * 


* Wszystkie artykuły analizowane w „Przeglądzie“ 
są dostępne dla osób życzących zapoznać się z orygi- 
nałami. Instytut Metalurgii (Gliwice, ul. K. Miarki 
12/14) może, na żądanie, wykonać z nich fotokopie 
i mikrofilmy. 
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